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BEVEZETŐ. 



Az ásványszenek gazdasági jelentősége azon időtől kezdődik, a mióta 
a gyáripar és a modern közlekedési eszközök ú. m. a gőzvasűt és a gőzhajó- 
zás nagyobb lendületet vettek. Ezzel szoros összefüggésben van úgy a kül- 
földi, valamint a hazai széntelepek iránt való nagyobb érdeklődés, s azok- 
nak felkutatása, bányászata és tanulmányozása. 

A régebbi literaturában is találkozunk ugyan helyenként az egyes 
kibuvási helyeken talált ásványszenek, ásatagszenek, kőszenek felemlitésé- 
vel avagy leírásával, de hazai nagyobb összefoglaló értekezés 18S9-ben jelent 
meg első ízben. 

1839. évi aug. 19-én a Magyar Tudós Társaságban olvasta fel Fri- 
VALDSZKY Imre, midőn rendes tagi székét elfoglalá, Magyarország kőszenei 
természet tani és helyirati tekintetben czimű értekezését,* melyet a kö- 
vetkező szavakkal zár le : <« — Ezek volnának. Tekintetes Társaság, íizon he- 
lyek hazánkban, melyekben eddigelé tudtunkra kőszén fedeztetett föl, s 
melyek nagy részint a mostan dicsőn uralkodó, s akkor koronaörökös, Fer- 
dinánd király megbízására beküldött vármegyei hivatalos tudósításokból 
nieríttettek. A múlt megtéve, mennyire lehete, a magáét; jövendőre pedig 
kívánatos lenne, hogy a literatura és a hazai közgazdaság barátai, főképen 
a megyei rendes orvosok és akadémiai vidéki tagok híven köziének, mihelyt 
körökben kőszén fölfedezése történik, hogy így kőszénhelyiratunk folyvást 
és minél gyorsabban tökéletesedjék. » Ezen értekezésben már sok fontosabb 
széntelep fel van említve, de van több olyan is, a melyek nem léteznek, 
vagy pedig felemlítésre alig érdemesek. 

1844-ben D. Török József ** Magyarországnak közgazdaságilag ne~ 
vezetés tei^mékeiről czímú munkájában szintén röviden összefoglalólag közli 
a magyarországi kőszenek lelőhelyeit. 



* Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. Ötödik kötet 18:^ — 1840. Budán a ma- 
gyar királyi Egyetem betűivel 1842. 

** Természettudományi pályamunkák 111. kötet. Kiadja a Magyar Tudós Társa- 
ság 1844. 
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Dr. Nkm/iwich KAHOLvnak Műf/yarország legjelesebb kőszéntelepei 
regytani és mulpari tekintetben^ ezimú munkája, cs^ak l<s51-ben jelent 
lne^^ i)ár a munka 1847-ben be volt fejezve. Az előszóban ezt mondja: 
«Csak a munka folytában győződtem meg arról, miszerint ilyféie vállalat 
egyesek erejét majdnem túlhaladja. Má.s, az ipar- és művészetben előbbre 
haladt országok nagy költséggel és áldozatokkal vizsgáltatták kőszeneiket, 
mint hatalmas tényezőket az ipar emelésére. így Észak-Amerikának egye- 
sült állodalmai ; ezeket követte Angolhon, Poroszország, legújabban a bécsi 
akadéuiia tetemes költséget határozott a birodalom kőszeneinek vegyvizs- 
gálatára. En hasonló kedvező köiüiményekkel nem dicsekedhetem.*) 

Ezen munkájában :>:2 féle szén vegyi vizsgálatát közli, levonva belőlük 
következtetéseit. 

lsG5-ben jelent meg RrnKH K. v. Hat Eii-töl Classification (L fossilen 
Kőiden in der Oesterr. Moiutrchie narli ilirem Brenniverlli und Fonna- 
tions(dtei\ a melyben a magyarországi szenekre vonatkozó sok vizsgálattal 
találkozunk. 

Az összegyűjtött mintákat Hat kh** nem vizsgálhatta meg azon mód- 
szerek szerint, melyek ugyanazon időben Angol- és Szászországban gyakor- 
latban voltak, mivel sem anyagi, sem munkaerővel nem rendelkezett; 
csupán dokimastikus próbákat ejtett meg: ugyanis a nedvesség és a hamu 
mennyiségének meghatározása mellett a kaloi iákat, a fütőképességet csu- 
pán a közelítő Berthier módszere szerint határozta meg. Ily módon na- 
gyobb számú vizsgálatokat aránylag rövid idő alatt végezhetett el. A tele- 
pülési viszonyokat pedig Fhanz Ritteh vo\ Haikh és Fhanz Fötterle 
1855-ben kiadott Geologische Übersicht der lU'vgbaue in der ősterreichi- 
schen Monarchie, valamint a bécsi cs. k. geológiai intézet évkönyvében köz- 
löttekböl vette át. 

Az 187'.^. évi bécsi világkiállításon a magyarországi köszénkiállitás ren- 
dezését és a felállítás körüli munkálatokat a m. kir. földtani intézet igazga- 
tósága vállalta magára, hű képet adván Magyarország akkor ismert kőszén- 
telepeiről és a kőszén bányászat akkori állásáról. Ezen kiállítás rendszt ré- 
sen összeállított egészet képezett, melyben Magyarország kőszenei földtani 
koruk szerint voltak rendezve, földtani térképekkel és át metszetekkel, vala- 
mint kőzet és őslénytani gyűjteményekkel illusztrálva és leírással kisérve 
.1 magyarországi koszén együttes kiállítása a bécsi 187,\l. évi köztárlaton. 

Haxtken MiKSÁ-tÓl. 

Hasonló, de nagyobb terjedelmű kiállítás rendeztetett az 1885. évi 



^ Megjeleut a K. ina^'v. teriiiészettudouiányi túitüiilal ÉvkrmyviMick második 
kötetében és külön lenyomatban. 
** Miként előszavában jelenti. 
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országos és az 1806. évi inilleniunii kiállításon Budapesten, az újabb adatok 
és bányászati haladás bemutatásával. 

A mid'jn pedig 1878. évben megjelent Pkudmki IIantken MiKsÁ-tól, a 
m. kir. földtani intézet akkori igazgatójától A magyar korona országainak 
széntelepei és széni áai/ászaUi ez. nagybecsű munka, mely a magyar korona 
oi^szágaiban tdőforduló szénképződmények földtani viszonyait és az akkori 
szénbányászatot részletesen megismerteti: nemcsak nagy mértékben kielégí- 
tette az akkori kor igényeit, hanem egyúttal igen nagy hatással volt a szén- 
bányászat nagyfokú fejlődésére és a gazdasági jólét emelkedésére, és mai 
nap is igen keresett és közkézen forgó munka. 

Ezen időtől fogva a mai napig igen sok történt az egyes szénbánya- 
telepek tanulmányozása, valamint gyakorlati tekintetben való kihasználása 
ügyében. 

A nagyszámú kutatásoknak is meg volt a magok eredménye, a meny- 
nyiben több új széntelep fedeztetett fel és ezek kiaknázása foganatosítta- 
tott. A szakfolyóiratokban pedig gyakrabban találkozunk egyes ásvány- 
szénre vonatkozó értekezéssel. Ujabb összefoglaló nagyobb munka azonban 
1878 óta nem jelent meg. 

A 18GÍL évben alapított M. kir. Földtani Intézet kezdettől fogva a kő- 
széntelepekre és a l)ányászatra is kiterjesztette figyelmét s tanulmányainak 
eredményét megtalálhatjuk A m. kir. földiám intézel éukönyvében^ rész- 
ben ^1 ni. kir. földtani intézel évi jelentéseiben vagy egyéb kiadványaiban, 
a melyek magyar és német nyelven jelentek meg. 

A magyar királyi földtani intézet tagjai által kezdettől fogva összegyűjt- 
tette nemcsak az egyes kőszénmintáknt és a kisérő kőzeteket s kövületeket, 
hanem gyűjteményében, vagy pedig könyvtárában az egyes szénmedenczékre. 
széntelepekre vonatkozó térképeket, átmetszeteket is megtaláljuk. 

Hogy a magyarországi szenelv azon időben cliemiai-technoloLMai szem- 
pontból meg nem vizsgáltattak, oka az volt, hogy 18S.^-ig az intézetnek 
sem laboratóriuma, sem pedig cheinikusa nem volt. Az I8S4. évtől kez ive 
azonban, a midőn az intézetnek nemcsak chemikusa, de már szerénv labo- 
ratoriuma is volt, a chemiai laboratórium fejlődésének s berendezésének 
arányában az ásvánvszenek analíziseivel is gyakrabban találkozunk, és 
programinjába mindjárt akkorában felvette ezeknek egyöntetű összegyűjté- 
sét és chemiai-technologiai irányban való megvizsgálását. 

A vizsgálathoz szükséges és megfelelő anyag és a hiteles adatok be- 
szerzése hosszabb időt és elég na-7 gondot adott. A szénminták egy részét 
magam, másik részét pedig a földtani intézet tagjai révén szereztem be, a 
legnagyobb része azonban a m. kir. földtani intézet igazgatósága útján di- 
rekte a bányavállalatoktól, vagy pedig a bányakapitányság közbenjárására 
szereztetett bt*. 
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(iKiTTNER Albert m. kir. államvasuti chemikusnak Szrnelemzéseky hillönöíi 
tekintettel a magyarorszáf/i szenekre czimű munkáját említem fel, mely a 
kir. magyar természettudományi társulat kiadásában jelent meg. Grittnek 
úr ezen kívül szives volt a munkája me^elenése óta végezett szenelemzések 
számadatait is velem közölni, a mit a megfelelő helyeken közbeigtattam. 
(írittner vizsgálatához szükséges szénmintái egy, de a legtöbb esetben több 
kocsirakományból vett átlagmintából származnak s így a nyert adatok a 
tényleg forgalomba hozott szeneknek felelnek meg, mig én lehetőleg tele- 
pekből, egy vagy több helyről külön-külön gyűjtöttem össze a próbát és 
ezáltal az egyes telepekben levő szénnek a minőségét ismerjük meg. Mind- 
kétféle vizsgálatnak meg van a maga czélja és jogosultsága. 

Ezen mű a kinyomtatásra teljesen készen volt már, a midőn megjelent 
ScHWACKHÖFER-től Díe Koklen Öst-etreich-Ungarns und Preus.'Schlesiens 
i90L második kiadása ; jónak és kívánatosnak találtam a magyarországi 
ásványszenekre vonatkozó adatokat a megfelelő helyekre közbeigtatni. 

Egyéb analízisek szerzőinek a neve és a közlési helye a kellő helyen 
fel van említve. 

Grittner a szén kalorikus értékét az organikus elemzésnél nyert ada- 
tokból a ScHWAf'.KiiöFER-tül is haszuált formula szerint számította ki. T. i. : 

8100 C _úi)00i){H ^^^J))J úőOi)S -r»00 ///) 

Én pedig a fütőképességet a levegőn teljesen megszáradt anyagból a 
Berthelot-Mahler-iéle bomba-kalorimeterrel direkte határoztam meg. Eizen, 
valamint más alkatrészek meghatározásának módja más helyütt részlete- 
sebben van leírva. 

Mint a fentebbiekből is látható, ezen nmnka megjelenése a m. kir. 
földtani intézet igazgatóságának kezdettől fogva való felkarolása és hatha- 
tós támogatása nélkül jelen alakjában alig lett volna lehetséges, a mit, 
köszönetem nyilvánítása mellett, kötelességemnek tartottam felemlíteni. 

Jelen munka kiterjed a magyar korona országaiban levő és megvizs- 
gált kőszenekre, barnaszenekre és lignitekre. A statisztikai adatok nagyob- 
bára 1898. év végéig vonatkoznak, de sok helyen a legújabb, az 1900. év 
végéig terjedő adatok is fel vannak sorolva. 

E bevezető sorokon és az ásványszenek jellemző sajátságainak és az 
egyes meghatározási módszerek leirásán kívül, a következő fejezeteket állí- 
tottam össze, ú. m. : 

A magyarországi tóbb széntelepek felsorolása földtani koruk szerint 
osztályozva. 

A magyarországi ásványszén termelése és értéke az 1898. és 1899. 
években. 
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Az osztrák örökös tartományok és a nia}2:yar korona országainak 
ásvánvszéntermelése az utolsó két évtizedben. 

A íöbb magyarországi bányavállalatoknak és fontosabb bányatele- 
peiknek jegyzéke. 

A magyarországi széntelepekre és bányászatukra vonatkozó irodalom 
jegyzéke. 

Részletesebb adatok a magyar korona országai ásványszéntelepeinek 
természetrajzához betűsorrendben. Ezen fejezetben találhatjuk meg az egyes 
ásványszéntelepre vagy bányára vonatkozó különféle adatokat. 

Függelékül össze vannak állítva a külföldi fontosabb ásványszén- 
telepeknek a minősége, az elemzési adatok és 

végül van a magyar korona országai területén létező és megvizsgált 
ásványszéntelepeinek átnézetes térképe mellékelve. 

Jól tudom azt, hogy a jelen munka nem tökéletes, a mennyiben több 
helyről megbízható anyaghoz és az egyes adatokhoz hozzá nem jutottam, s 
figyelembe veendő az is, hogy e munkát egyedül végeztem, de hiszem azt, 
hogy ennek daczára a t. olvasó több tudományos és gyakorlati értékű ada- 
tot fog benne megtalálni. 

A hiányzó vagy újabban felfedezendő széntelepekre vonatkozó adatok 
alkalomadtán pótfüzetben jelenhetnek meg. 

Budapest, 1901. évi márezius havában. 
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nem a fénylő szénnel van összenőve. Sokkal keményebb, mint a fénylő 
szén s többnyire több benne a H és 0, valamint az úgynevezett disponibilii^ 
hidrogén. 

Az antracit vagy antracitos szén, melynek felülete nem ritkán irizál, 
kevés illékony anyagokat, kevés füstöt ad. Karbontartalma igen nagy, 
hidrogén- és oxigéntartalma pedig igen csekély. 

A fáklyaszén vagy cannelszén, külső tekintetre hasonlít a nem fénylő 
szénhez, de a fénylő szénsávok hiányzanak benne, sikfelúletű vagy sik kagy- 
lós törésű, szürke vagy bársonyfekete. Sok benne a disponibilis liidrogén 
és kevés az oxigén. Könnyen meggyújtható és élénk lánggal ég. 

A szénpala iBrandschieferi, mely szúrke-feketeszínú, szenes anyaggal 
impregnált agyagpala, hamutartalma nagy. 

A lignit határozott növényi szerkezetű és nagy mennyiségű nedvessé- 
get tartalmaz, fűtőképessége csekély. Fajsúlya (Vo — 1*1. 

Az ásványszenekben a kisérő ásványok és kőzetek a következők szok- 
tak lenni : vaskovand ipirit), kvarcz, kvarczit, gipsz, aluminit, különféle or- 
ganikus anyagok, gyanták, továbbá jobbféle minőségű és timsós, vasvitriolos 
és tűzálló agyagok, formáló homok, meszes márgaagyag, vasércz, foszforit 
és mások. 

A kőszenet nemcsak közönséges fűtési czélokra használjuk, hanem 
belőle állítjuk elő a kokszot, a világító gázt, atnmoniákot és különféle sóit, 
a kátrányt és ebből a legkülönfélébb vegyületeket. 

Az ásványszenekben a felsorolt alkatrészeken kivül gyúlékony, illető- 
leg éghető gázok, alacsonyabb hőmérsékleteknél elpárolgó szénhidrogén- 
gőzök is vannak. Ha a szén termelésekor a bányákban az ásvány.>zén a 
levegővel közvetve vagy repedéseken át érintkezésbe jön, úgy ezen gázok 
és gőzök kiszabadulnak s a levegővel összekeveredve, az úgynevezett 
bányagázt, robbanó-, vagy durranógázt, sujtó-léget, a vihedeti ad- 
ják, mely szabad lánggal érintkezve nagy robbanás mellett meggyulad 
és okozója nem egyszer a bányaszerencsétlenségeknek. A levegőnyomás 
nagyobb-kisebb változásakor ezen gáz nagyobb mennyiségben szabadul- 
hat ki. Levegővel való összekeveredés nélkül nem robban tel, hanem 
kékes lánggal ég el. Még sok levegővel is összekeverve az egészségre káros 
hatású. 

A robbanógáz főképen a kőszénbányákban és csak ritkább esetekben 
barnaszénbányákban szokott előjönni. A barnaszénbányákban a levegő érint- 
kezésével a szén elmállik, lassan oxidálódik és a kilépő gázok nagyobbára 
szénsavból állanak. 

A bányákban a finom osztatú és levegőben úszó szénpor is explozióra 
adhat okot. 

Ezen veszély elhárítására különféle biztosító-mécset használnak : így 
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először a Davfj-, ujabban a Srlon((l'\'é\e és lejíújabbaii villamos lámpákat 
használnak, a melyeket itten csupán telemlitek. 

Az ásványszén nia*;ától való meggyuladása és égése látható néha a 
bányákból felhalmozott, a szabadban levő górczokon (Halde), de némely 
bánya-telep belsejében is, a hová a levegő kisebb-nagyobb mértékben a 
szénhez érhet, igy például Brennbergben, Fenyőkosztolányon és más helye- 
ken. Az é^éí^ tovaterjedésének meggátlása rendszerint vastag és jó elfalazás 
által történik. 

A különféle ásványszenek, mint láttuk, abban különböznek egymástól, 
hogy a tőzeg, lignit, barnaszén, kőszén és antracitnél a szénenylartalom 
fokozatosan emelkedik, míg a hidrogén- és oxigéntartalom kisebbedik. 

Azt várnók, hogy a szenesedési proczesszus végterményének utoljára 
tiszta amorfszénnek kellene lenni, de ezt a valóságban nem találjuk, hanem 
a legrégibb szénben, az antracitokban is mindenkor hidrogént, oxigént és 
nitrogént is találunk, sőt még az újabb időben felfedezett schungit- és 
gratitoid-ásványok is, a melyekben a széneny *.)«s OO'Vo-ban íbrdul elő, 
hidrogént, oxigént és kismennyiségú nitrogént is tartalmaznak. 
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AZ ASVANYSZENBEN LEVŐ FŐBB ALKOTÓRÉSZEK 
MEGHATÁEOZÁSMAK MÓDSZEREI 



Az analízis gyakorlati értéke mindenkor elsősorban a próbavételtől 
függ, ezért a próbavételre igen nagy gondot kell fordítanunk. Már szabad 
szemmel is észrevehetni, hogy az ásványszén helyenként palás, kovandos, 
úvegfényű, zsírfényű, helyenként könnyebben és jobban hasad, törik és 
ennek megfclelőleg változni fog a hamu, a kén, az illékony anyagok meny- 
nyisége, sőt a fütőképessége is. 

A termelési helyen jó átlagos próbát könnyen lehet nyerni, ha az 
egész telep vastagságából, keresztmetszetéből kis árkot vágatunk ki és 
az anyagot összegyűjtjük. Nagyobb halmazokból vagy vasúti kocsiból átla- 
gos próbát venni sokkalta nehezebb, kivált ha a szén igen darabos, vagy 
ha különböző telepeknek, bányáknak egyenlőtlen keveréke, mint az ren- 
desen lenni szokott. Hogy a szénpróba mentől biztosabb, átlagosabb legyen, 
belőle nagyobb mennyiséget kell venni és fősúlyt kell az anyag egyenlőtlen- 
ségére helyezni. 

Már a fentebbiekből is következik, hogy az ásványszén egyenletes 
porrá törése sem a legkönnyebb feladat. A dara egészen más összetételű 
leliet, mint a poralakú szén, miként ezt több ízben tapasztaltam. Ezért, lia 
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IS -MK«:IIATÁH<»/.ÁSI M('M)SZEKKK. 

ban mennyi kén marad vissza, ez nem csupán a kőszénben levő összes kén- 
mennyiségétől, hanem az ásványi alkotórészek (a hamu) minőségétől is íügg. 

A nürogén meg}ialározd}ia rendszerint a Kjeldahl módszere szerint 
történik. 

0*8 - 1 \:r finom porrá törött szén, jól hűtött káliúvegből készített 
kisebb í'őzőlombikban I gr nedves úton készített, linómul szétdörzsöli higany- 
oxid és űO köbcentiméter tömény kénsavval körülbelül egy óráig aszbezt- 
1 emezen, azután I — ú óráig dróthálószöveten, a léghúzó tülkében erősen 
főzzük. Ezen idő alatt minden szénfajta, még az antracit is eléggé tisztán 
feloldódik. A kihűlt lombik tartalmát ^/4 liter tartalmú Erlenmcyer-féle 
lombikba öblítjük, a melyben kevés víz van és a mely hideg vízben áll, 
hogy tartalma lehűljön. Hozzá adunk \ű() — 140 kcm nátronlúgot ^W -^ii2 
Bé. szerint (melyet nyerünk, ha 310 gr marónátront rudakban egy liter 
vízben feloldunk) és azután .V) kcm sárga kénnátrium oldatot (körülbelül 
M) gr-t egy literben) és végül egy kis darab cinket, hogy a folyadék ne rug- 
dosson, és úO — 30 perczig desztiláljuk. Hogy az alkalikus folyadékból a le- 
párlatba semmi sem jusson bele, szükséges a lombik és a hűtő közé egy 
cseppfogó, gömbös üvegcsövet közbeigtatni. 

A lepárlott folyadékgyűjtőbe adott 30 kcm ^2o-ad normál kénsavat 
^/ao-ad normál baritvízzel vagy pedig Vio-ed normál nátronlúggal, rosolsav 
indikátort használva, visszatitráljuk és ebből számítjuk ki a nitrogénnieny- 
nyiséget. 

A nitrogénnek meghatározása a szénben vagy kokszban nem igen 
használatos, azért, mert a kísérlet sok időbe kerül és mert a szén CO^ áram- 
ban még fehérizzásnál sem ég el tökéletesen. 

A nátronmész-módszert használva, a szénnél alacsonyabb értékeket, 
koksznál pedig gyakran teljesen használhatatlan értékeket nyerünk. 

A nitrogén mennyisége az ásványszenekben a leglöbh esetben az egy 
százalék körül szokott jelen lenni és a két százalékot nem haladja meg. 
Minél jobb minőségű és minél örgebb a szén, armál kevesebb nitrogént tar- 
talmaz. 

A széli c's n hidroffÓH )nv(ih(üim)Z(U(i az úgynevezett elementáris 
analízis útján történik, melynek lényege abban áll, ho^'y az organikus anya- 
got, a kőszenet, tökéletesen elégetjük és az égési terményeket a képződött 
szénbioxídot {CO^ és a vizet {lljh meghatározzuk. Mivel a kőszénl)en 
nedvesség is van, ezért ennek mennyiségét külön hatán^zzuk meg es ezt az 
összes víz mennyiségéből levonva, a megmaradt víz mennyiségéből kiszámít- 
juk a hidrogénnek, a szénsav mennyiségéből pétiig a szrn (C) százalékos 
alkatát. A nitrogén mennyiségét külön határozzuk meg; az oxigént pedig 
indirekté, a különbségből nyerjük. 

Az eléL'etés menetét és a hozzá való berendezések leírását itten nem 
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említem fel, az minden nagyobb kézi könyvben le van írva (pl. Fresenius, 
Quantitative Cheraische Analyse), csupán annyit említek fel, hogy az el- 
égetéshez szükséges és lemért szénmennyiséget platinacsolnakban, egy 
olyan égető-üvegcsőbe helyezzük el, mely megfelelóleg rézoxiddal és chróm- 
savasólommal van megtöltve. Az elégésnél képződő nitrogénvegyületek 
elbontására pedig a cső végén fénirezet, vagy előnyösebben ezüstszövetet 
szokás alkalmazni. A midőn a rézoxid kellőleg fel lett izzítva, oxigénáram- 
ban a szenet óvatosan kezdjük felmelegíteni és csak későbben izzóvá tenni. 
A vízgőz elnyeletése a legczélszerúbben töménykénsavval Winkler A. -féle 
kígyós csőben, a széndioxid elnyeletése pedig 40«/o nátronhidratoldattal a 
Geissler-féle absorpciós készülékben történik. Az égetéshez használt levegő- 
nek és oxigénnek teljesen száraznak és szénsavmentesnek kell lenni. 
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AZ ASVAUYSZEN FUTOKEPESSEGENEK MEG- 
HATÁEOZÁSA KALORIMÉTERREL. 

Az ásványszenek fútőképességének meghatározására 1894. évtől kezdve 
a BERTHELOT-MAHLER-féle bomba-kaiori métert használtam, a mely készülék- 
kel pontos s megbízható adatokat nyerünk. 

P. Mahler * a Berthelot és Vieille kaloriméterét akképen módosí- 
totta, hogy a bomba belső platina részét egy megfelelő emaillal helyettesí- 
tette, ezáltal a készülék sokkalta olcsóbb lett s így különösen az ipari meg- 
határozásoknál is használhatóvá vált. 

A kaloriméter leírása. 

A készülék puha, kovácsolt aczélbombából áll (2. és 3. az ábra). A telje- 
sen felszerelt kaloriméter GoLAz-nál Parisban készült. Felírása a következő: 

Obus Calorimetrique 

B. M. Nr. 33. 

L. Golaz Constr. 

:28:2, rue St. Jacques 

Paris. 

Ára teljesen felszerelve 5:23 frt 46 kr volt. :2 db aczélcilinder oxigén- 
nel megtöltve (Continental Oxygen 7 Rue Gavarni, Paris) ára li29 frt. 1 db 
chronométer ^6 frt. 

A MARTiN-SiEMENs-féle eljáfás útján nyert aczél olyan, hogy q mm. 
ellentáll 55 kgr nyomásnak és rJOo/o kiterjedésnek. 

Az aczélnak ezen jósága nemcsak azért fontos, hogy az égési kamara 
a nagy nyomásnak ellentálljon, hanem főképen, hogy azt könnyebben és 
tartósan lehessen belülről emaillal bevonni. 

A bomba 654 ke. belső térfogatnak felel meg, tehát nagyobb, mint 
a Berthelot-féle bomba és ezért a szén tökéletes elégetése biztosítva van 
még azon esetben is, ha a kereskedésben kapható komprimált oxigén egé- 
szen tiszta nem volna. 

A bomba súlya teljes felszereléssel együtt 40!?7 gr. 



* Contribution a Tetude des combustibles determination industrielle de leur 
puissance calorifique par W Mahleh. (Extráit du bulletin de la société d'Encourage- 
ment pour Tlndustrie nationale. F*aris, 1S93. BaudiT et (lo. editeurs). 

Zeitschrifl für Analvtische Ghemie. XXXII. 77. 



megviz^álaiiiló anyag befogadására szolgáló kis p)atinacsészét lehet platina- 
csavarokkal hozzáerősíteni. 

A szénnek a meggyújtása igen vékony vasdról -spirál is által elektríku- 
san történik. 

A kaloriméter tuiajdonképen vékonyfalu sárgarézből készüli veder- 
ből áil, mely a bomba nagyságához képest megfelelően tá^'as i'igy, hogy a 
bombán kivű! 2^00—2500 gr. viz kényelmesen beleférjen s a bombát csap- 
jáig vízzel elfedje: ily módon kiküszöböljük azon hibaforrásokat, a mely 
néhány csepp víz elvesztéséből vagy el párologtatásából származhatnék. 



X-.Védd szerteiet, K = A keverő medianiimma. 

il^Kiiloriinéler-liomlia. L---A keverő emelúc^ mo7j;alúja. 

C^' Plalinacsésze. .If '-Uanomi-ter. 

J> -- Kaloriméter. 'l.= Kninpr. ositiénnel uieflÖlliVll |>a 



A kövemnek olyan mozgató szerkezete van, mint a pergő fn ró énnk, 
nielylyel lehetséges, nagyobb fáriiii-íág nélkül, kézzel vagy kis motor wegé- 
lyével szabályszerűen mozgatni. 

A hőmérővel e-^y eelsiusi foknak századrészét lehet kózvt;llenüi le- 
mérni. Az anyag meggy üjtá-sához eleklmmos Ibrrásnl Tnorví;-léle bichro- 
niat elemet szoktam használni. Ezen elemnek elcklronios ereje közelildl<^ 
10 volt és áraineiössúgo -1 ampere. 

Az elégetéshez szükséges komprimált oxigént a pariéi nConlinental 
()xygen"-tül kapom. A komprimált oxigént tartalmazó középnagyságú vas- 
cilindei-ck kb. láiH) liter gázt tartalmaznak. 
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A tőlem használt két vascilinder a legnagyobb fajtájú, hossza i'i^l m, 
súlya 55*2 kgr., és lí25 légköri nyomásnál mintegy 3500 liter oxigén van 
belepréselve. 

A kereskedésben kapható oxigén széndioxidtól eléggé mentes, de ren- 
desen nitrogént tartalmaz. 

A kalorimetrikus meghatározáshoz femérúnk a kis platinacsészébe a 
vizsgálandó szénből egy grammot. A szénpróba igen finom por ne legyen, 
mert különben az oxigén bevezetésekor veszteséget szenvedhetünk. A leg- 
jobb, ha a szénpróba daranagyságú darabokból áll, de még ekkor is az 
oxigént lassú áramban vezetjük a bombába. 

Az egyenletes széndarát, mozsárban való törés helyett, a legczél- 
szerúbben darálógéppel nyerhetjük (1. az 1. ábrát). 

A legtöbb esetben lehetséges a szénport keményre összepréselni és 
az elégetéshez ezt használni. 

Kísérleteimnél daranagyságu darabokat használtam és az oxigén óvatos 
bevezetése által szón a platinacsészéből sohasem esett ki. 

A lemért szenet tartalmazó kis platinacsészét a platina-elektródhoz 
erősítjük ós a meggyújtáshoz szükséges, ismert súlyú vaspirálissal összeköt- 
jük, azután az egész fedő szerkezetet a bombához erősítjük. 

A meggyújtáshoz használt vasdrót igen vékony legyen, ekkor nagy az 
ellenállása és az elektromos áram a drótot izzásba hozza, oxigénben elégve 
a szenet meggyújtja. 

Kísérleteimhez olyan vasdrótot használtam, a melynek vastagsága 
01 4 mm és a kereskedésben ^i vagy pedig Nro 26 — 30 jelzésű volt. 

A bomba elzárása ügy történik, hogy szilárd, minden irányban jól 
odaerősített asztalhoz erősítjük azt a szerkezetet, melybe a bombát be- 
csavarhatjuk, a fedelét pedig kulcscsal légzáróan elzárjuk. A készülékhez 
hozzáadott, és egyik részén nyitott kulcs csakhamar kiszélesedett, miáltal 
az elzárás veszélyessé vált : ezért jó aczélból más alakú kulcsot készítettem, 
a melynek több előnye van: ú. m. 1., tartós. 2., nem kell attól tartani, 
hogy különösen a hirtelen történő kinyitásnál a kulcs véletlenül kiugorjon 
s így a készülékben kárt okozzon. 3., a kettős karral nagyobb erőt lehet ki- 
fejteni és végül nemcsak a kulcs, de a bomba is kevésbbé van romlásnak 
kitéve. (A kulcs a 2-ik ábrán magán a bombán látható.) 

Ha a bomba jól van elzárva, úgy a csavarokat annyire kiengedjük, 
hogy a bomba könnyen mozogjon, azután összekötjük az oxigéntartóval és 
kellő óvatossággal 25 légköri nyomásig oxigénnel megtöltjük, ekkor a bom- 
bában közönséges légköri nyomásnál és szobahőmérsékletnél megmért 
14 — 15 liter oxigén van bepréselve, aztán előbb az oxigén-reservoir csap- 
ját és végül a bomba csavarát elzárjuk. 

Hogy a felszerelt bomba jól zár-e :^ úgy tudjuk meg, ha a csapó- 
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lemérhető. Mivel azonban a vasdróttal keletkező vasoxid is benne marad, 
továbbá a nagy hőnél salakszerűen olvad meg: ezért a hamut mindenegyes 
esetben külön határoztam meg. 

Ismerve pontosan a bomba és az egész kaloriméter szisztéma vízérté- 
két, a vizsgálandó szénnek fűtőképességét a következőképen nyerjük : 

Ha M= a kaloriméterben levő víz súlya. 

X = SL bomba és a kaloriméter részek (keverő, hőmérő, oxigén) 

vízérteké. 
/ = a kaloriméterben megfigyelt hőmérsékletkülönbség, 
a = a lehűlés korrektúrája. 
p = s. talált salétromsav (/íA^O.,) súlya. 
p' = B. meggyújtáshoz használt vasdrót súlya. 
O'^Id kalória = egy gramm iJiVO^ képződési melege. 
1*() kalória = egy gramm vasnak az égésnielege. 
(3 — a megvizsgálandó szénnek a kalorimetrikus értéke. 

Q=:(M-\ X) (/+a)-(0-i>:i/}-f I T, p'). 

Példa jegyzőkönyvemből 

1890. évi április hó 17-én. 

Domáiii szén (Krassó-Szörény m.) 

Széchen akna, V. mélyszint, közép-belne, I. telep, C. íéküpad (fópad). 

1 gr. szén dara 

2200 gr. víz 

vasdrót = 0*0 107 gr. d7) athm. oxi^^én. 

12-58 C^ 

1 12-58 

2 12-58 

3 , 12-5S 

4 12-57 

5 12-57 



«^^z=()-()()2 



5V2 14-1 

6 15() 

7 1 rr^y"^ 

8 15-r,7 

9 1 5-6G 

10 15-()1. 

11 l5-í):^. 

12 15-()1 



a, =0-0! \. 
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d'O kc. a sjiv telítésére elhasznált normál XaOH oldat 
korrigált temperatura (t) = 8*1:205 
(? = 8 1 i29 kalória. 

A Berthelot-Mahler-féle kaloriméterrel megmért szén égésmelegét 
direkte nem lehet azon meleggel összehasonlítani, mely a rostélyon való 
elégésnél történik. 

A bombában ugyanis az összes égési termények kb. i20 C°-ra hútett- 
nek le, tehát a keletkezett vízgőz és a nedvesség cseppfolyó alakban van a 
bombában jelen, míg a kazán fűtésére használt szén elégetésekor az összes 
víz gőz alakjában távozik el a füstgázokkal, a melyek hőmérséklete :^00 — 
35()C"-t is meghaladhatja. A bombában tehát a vízgőz kondenzálásakor 
ennek megfelelő meleg szabadul fel és azt a kaloriméternek átadja. 

Ezen oknól fogva a szénnek kaloriméterben való elégésénél több me- 
leg keletkezik, mint a rostélyon, a szén fútőkéjiessége tehát nagyobb lenne, 
ha erre tekintettel nem lennénk. 

Ismernünk kell tehát úgy az égésnél keletkezett víznek a mennyisé- 
gét, valamint a vizsgálandó szénnek a nedvességtartalmát is, ebből azután 
kiszámíthatjuk azt a melegmennyiséget, a mely a vízgőz kondenzácziójánál 
keletkezik és ezt a nyert kalóriákból levonjuk. 

Ezen kétféle víznek a meghatározása vagy úgy történik, hogy a sze- 
net rendszeresen elégetjük (elementáris org. analízist végezünk), vagy pe- 
dig a bombában levő összes vízmennyiséget kiszorítjuk és a vízgőzt chlór- 
kalcziumos csőben elnyeletjük s megmérjük. 

A Berthelot-Mahler-féle bombával ezen utóbbi meghatározás nehe- 
zebben történik és főképen ezen czélból Kröker a bombát némileg átalakí- 
totta. Az átalakítás leginkább abban áll, hogy a bombának két ventiles 
vezető csöve van. Ha égetés után a bomba egyik ventiljét óvatosan meg- 
nyitjuk és a gázokat megmért chlórkalcziumos csövön vezetjük át, a bombát 
pedig 105 — 1 10 G° hőfokú olajíurdőbe helyezzük, úgy mintegy fél óra alatt 
a nagy nyomású gáz kiszabadul : ha azután a második, a fenékig érő cső 
ventiljét is megnyitjuk és rajta teljesen megszárított levcígőáramot szorítunk 
a készüléken át, úgy a bombában levő összes vízgőzt 50 — (iO perez alatt tel- 
jesen kiűztük. A chlórkalcziumoscső súlyszaporodásából az égetéshez hasz- 
nált oxigénnedvesség tartalmát levonva, nyerni fogjuk az összes víz- 
mennyiséget. 

Ha a vízgőz cseppfolyós állapotban megsűrűsödik, úgy mintegy 6oo 
kalória lesz szabad<lá, ez a víznek úgynevezett rejtett vagy latens melege. 

Ha tehát tudjuk az ásványszénnek nedvességtartalmát és az elégésnél 
képződött víz mennyiségét, vagy pedig az ásványszénben levő hidrogén 
mennyiségét, úgy a korrekcióra szükséges melegmennyiséget könnyen ki- 
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számíthatjuk. Ha a kaloriméterben egy gr. szenet égettünk el, ügy 1 Vo /f-re 
a korrektura 54 kalória, ^^o H-re 108 kalória, H^ o /í-re 189 kalória, S*5Vo 
ií-re 18Í) kalória, 4®/o H-ra d\i) kalória, ö^/o H-re úH) kalória és így tovább. 

Ha az ásványszénben a nedvesség nagyobb mennyiségben fordul elő, 
ügy itten is korrekcióra van szükségünk és pedig ez o^/o nedvességtartalom- 
nál = SO kalória, IO»/o-nál 00 kalória, i.Wo-nál 90 kalória, :20o/o.nál li>0 
kalória, 80%-nál 180 kalória, őO^o-nál :^00 kalória. Ezen adatok a kapott 
kalóriák értékéből levonandók. 

Ha ezen korrekeziókat elhanyagolnók, akkor a kaloriméterrel nyert 
számadatok :200- :^00 kalóriánál magasabb értékeket adnának. 

A kaloriméter és a bomba vízértékének meghatározása. 

Igen fontos, hogy ügy a kaloriméter, mint a bomba és az egész szisz- 
téma hőkapaczitását vagy vízértekét pontosan ismerjük. 

Ezen meghatározás sokféle módszer szerint történhetik, de kivánatos 
is, hogy ez többféleképen ellenőriztessék, mert ettől függ az égésmeleg ered- 
ményének a pontossága. 

A különféle meghatározási módszerek a következők : 

I. A szerkezet vízértekének a meghatározása aképen történik, ha a 
szerkezet különböző alkatrészeinek pontos súlyát és megfelelő íajmelegét 
ismerjük. Az egyes alkatrészek súlya és fajmeleg szorzatainak az összege 
adja a vízérteket. 

Meghatározzuk a kalorimétemél levő aczélnak, sárgaréznek, platiná- 
nak, hőméröüvegnek, higanynak, emailnak, ólomnak a súlyát és ezeket 
megszorozzuk a megfelelő fajmeleg értékkel. 

A fajmelegek a következők : 

Aczél 0-1097 

Sárgaréz O'Ol):^ 

Platina 0-0:5 

Ólom mvA 

Email o-:2045 

Üveg 0-19 

Higany (HnU. 

Azon aczélból, a melyből a bomba készült, megfelelő darabbal nem 
rendelkezem s így ennek a fajmelegét direkte nem határoztam meg, ha- 
nem a közölt fajmeleget használtam fel ; pedig jól tudjuk azt, hogy min- 
ilen öntésnek a minősége többé-kevésbbé más s így a fajsúlya és fajmelege 
is változhatik. 

Egészen pontosan nem ismerjük az emailnak, a beillesztett platina- 
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nak, a ferronickelnek, melyből az elzárócsavar készült, a súlyát, ennélfogva 
a pontos vízérteket sem lehet kiszámítani, miért is más módszerekhez is 
kell fordulni. 

A 11. módszer abban áll, hogy a bombában elégetünk valamely éghető 
tiszta organikus vegyületnek pl. a naftalinnak, nádczukornak, benzoesavnak 
vagy kámfornak két különböző súlymennyiségét, a melyek közül az egjrik 
kétszerese, hái'omszorosa a másiknak és minden egyes kísérlethez más-más 
súlyú vizet teszünk a kaloriméterbe, pl. az egyik esetben áOOO gr., a másik- 
ban :25(K) gr-ot. 

Ezen esetben nem okvetetlenül szükséges, hogy a kísérlethez vett 
anyagnak pontos égésmelegét ismerjük, a mennyiben ezt a két egyenletből 
kiküszöböljük. 

Ha f-el jelöljük a test égésmelegét, m, m', m"-vel az elégett testnek 
(pl. naftalinnak) a mennyiségét, Af, M\ M" a kaloriméterben levő vízmennyi- 
séget, í, <', <" a megfelelő hőmérséklet emelkedést, a; = a készülék vízérteké, 
Q = mf = a fejlődött melegmennyiség. 

Q =mf =(M +x)t 
Q' = m'f =(M' + x)t' 
0"=m"f=(M"+x)r 

m _ M-\-T t 
m'~ M'+x V 

\m ti t 

•"= m t ^''^^ 

m' /.' 

*= m- t ^'''' 

m" t" 

/' m' 

M' -;;, - M" "*,r 

m t 
m" " T" 

E?en módszernél arra kell ügyelni, hogy M: M', »n:»w'és igy t'.t' 
viszonya lehetőleg nagy és elütő legyen. 



m 
m' 



30 VIZKHTÉK MEGHATÁKOZÁS, 

IIL módszer. Ha az elégetéshez használt naftalin, nádczukon benzoe- 
sav, kámfor stb. mennyisége nem ugyanaz, hanem más és a kaloriméter- 
nél használt víztömeg ugyanaz. Ezen esetben a következő képlethez jutunk. 

m, m' ; M - M' 

mf — {M + X) t 
nii f--^{M + .r) t' 

m _ {M + :r)t 

m' ~ (M + j') V 
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m' "■ 


- X 


m 
m' 
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''l' 


^■ ;' 
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m 

m' 
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V 
m 
m' 
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IV. módszer. Ha a kísérlethez szánt ugyanazon súlyú anyagból két 
elégetést végezünk és a kaloriméterben minden egyes kísérletnél más-más 
víztömeget használunk. 

(j = mf; f=^' 



m 
m 

ni 



Mivel mindkét égetésnél ugyanazon súlyú naltalint vettunk, ezért 



7 ._ 7i 
tehát 



7H //Ij 



{M \-x)t:={M'+x)f' 
M't' Ml 

/. v 

Minthogy ezen kísérletnél kúlönbségmeghatározásról van szó, ezért 
a pontosság viszonyai nem igen előnyösek, a kísérleteket többször kell 
L-rmételni és a középértéket venni. 

r. módszer. Ha ismert tömegű pl. Go fokos vizel viszünk a kalorímé- 
tifie- A lepárolt vizet kétharmadrészig egy platinapalaczkba teszszük és 
-HÍmt^Tel látjuk el s 60 fokra felmelegítjük, azután a kaloriinéterbe 
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Ismerjük a kaloriméterbe öntött víznek a súlyát és hőfokát, tudjuk 
tehát a közölt melegmennyiséget. Mivel a víz felmelegedésén a bomba, a 
kaloriméter keverőszerkezet stb. is részt vesznek, elég könnyen és pontosan 
nyerjük az egész szisztéma vízértekét. 

Ellenőrzésül a kísérletet előbb bomba nélkül, azután bombával vé- 
gezzük. 

m(<, -y = {M+x)t 
például 

1 99-4 a; 41 -96 = (:>:]()() + .r) 3*0 1 , 

' a hol m — di használt víz tömegét jelenti, t^ -Íq = a hőfok különbséget, 
í = a kaloriméterben levő víz hőemelkedését. 

88G6-8:> = (i>3()() X :\Vi) + x.'^'OÍ 
8;^6rr8 -Í)9^H ,^,, , 
•'^- 3-01 =''^'' 

17. módszer. Ha a kaloriméter vizében, a melyben a bomba is benne 
van, jól ismert chemiai reakciót végeztetünk. A kísérletnek azonban rövid 
ideig kell tartani és a hőemelkedés 3- 4° legyen. 

VII. Ellenőrző kísérletnek igen jó, ha a naftalinnak vagy más vegyü- 
letnek az égéshőjét kiszámítjuk, a midőn a kaloriméterszerkezet vízértéke 

már meg van állapítva. 

mf --= (M + X) t 

m'f=[M'+x)t' 

._ M+x 
' ~' m 



a II. módszer szerint 



X = 



m __ iV/+j; t 

m' " M'+x t' 

t m 



m i 
m' t' 



x-ei helyettesítve 



' m 



Ha a vízérték jól van megállapítva, úgy a test égéshője meg fog 
egyezni a pontosan meghatározott égéshővel. 

A készülék vízértékének a meghatározására használhatunk bármely 
olyan organikus anyagot, a melynek égésmelege pontosan ismeretes. Ilyen 
anyagok a következők : 



» » 
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Vegytir^zta Égésmelege 

NádczukornakCj^/íjjOiiBERTHELOT és Viceille szerint = 3961 •? kalória. 

« Sthomann « 3955*4 « 

Benzoesavnak (C^H^O^) 63á!2-3 • 

Naftalinnak (CjoHs^ 96á3-5 « 

Kámfornak (Cio//,6Ö) 9á91-(i « 

A naftalinnal és a kámforral való meghatározások nem adnak olyan 
megegyező adatokat, mint a többiek, valószínűleg azért, mert könnyen el- 
párolognak és részben veszteség állhat be, részben talán e miatt az elégése 
sem olyan tökéletes. 

A kaloriméternél használt hőmérő vízértékének a 
meghatározása többféle módon történhetik, ú. m. : 

1. Kísérlet útján, ha a hőmérőt azon fokig, a meddig a kaloriméter 
vizében van bemerit ve, meghatározott magasabb hőfokra melegítjük és az- 
után egy kaloriméterbe mártjuk, a melynek hőfokát egy másik ismert hő- 
mérővel megmérjük. A hőmérsékletváltozásból a hőmérő vízértekét akképen 
számítjuk ki, hogy a hőemelkedést megszorozzuk a víz tömegévei és eloszt- 
juk az előbb felmelegített hőmérő hőfokcsökkeuésével. 

2. módszer. Ujabb időben ezen hőmérőket úgy készítik, hogy a hő- 
mérő különböző részeinek a súlyát megadják. Ha ezeket a megfelelő faj- 
meleggel megszorozzuk, úgy ezeknek az összege adja a vízértéket. 

Pl. az egyik hőmérőm higanytartó üvegedényének a súlya 2'18 gr. 
ezt megszorozva 019 íajmeleggel 0*4142 vízértékét nyerjük. 

A hőmérő beosztott úvegrésznek a súlya — 2807 gr., hossza 45 cm., 
fajmelege 019, tehát ennek a vízértéke = 5*333. Egy cm-nek a vízértéke 
/ — O'l 185, az összes higany súlya = 24*79 gr, fajmelege = 0*034, ennek 
vízértéke = 0*841. 

A hőmérő vízértéke tehát = 0-414 + 0-841 + 1-1185 / = 1-255 + 
1-1185/. 

3. módszer. A hőmérő vízértekét közelítőleg nyerjük, ha a hőmérő 
térfogatát 0*46-al megszorozzuk, ugyanis egyenlő volumenre nézve az 
üveg és a higany hőkapaczitása körülbelül egyenlő, köbczentiméterenként 
= 0-46, mert 

a Hg fajmelege = 0*034, fajsúlya 13-56, vízértéke = 0*461, 
az üveg fajmelege — 0-19, « 2*4, « = 0*456. 

A hőmérő volumenjét kalibrált üvegcsőben is meghatározhatjuk. 
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A MAGYAEORSZÁGI FŐBB ÁSVÁFÍSZÉNTELEPEK 
FELSOROLÁSA FÖLDTANI KORUK SZERINT. 

J. I^rodHh'tív kfirhonképzödmény. 

Magyarországon karbonképződniényű széntelepek kizárólag a Krassó- 
szörényi Középhe^rységben fordulnak elő, ű. m. : 

1. Az KJhdtn/d-eihcidliali széntelepek Krassó-Szörénymegyéhen. 

2. A szekiűi széntclepelc Krassó-Szörénymegyében. 

^). A lupák- Idokodirsi kószénképzodniény Krassó-Szörénymegyében. 
Mívelésre alkalmas széntelepet azonban nem találtak. 

4. A zogradial termő kőszénképzödmény Krassó-Szorénymegyében. 
Itten szintén nem találtak művelésre alkalmas széntelepet. 

li. jDianzképződNiéuff. 

Ilyen kom szenet Kukujora és Klokofiitsniil és Prcs kornyékén talá- 
lunk, de ezek a bányászatnak tárgyát nem képezik. 

III. Líaszh'épxinhuénij. 

Magyarországon a liaszképződmény tetemes vastagságú és nagyszámú 
széntelepeket tartalmaz, ezek nagyméretű szénbányászat alapját képezik és 
az ország feketeszén termelésére nézve olyan nagy fontosságúak, mint a kő- 
szénképzödmény széntelepei Európa többi széntermelő országaira nézve. 

A liaszkorú feketeszén területek széntelepei kizárólag az ország déli 
részére szorítkoznak, ú. m. : 

1. A ihmián-resiczai széntelepek. Krassó-Szörénymegyél)en. 

í2. A stájerlak-aninai széntelepek, Krassó-Szörénymegyében és pedig 
a következő helyeken : Anina, Stájerlak, Kuptore. 

3. A pécsi és váraljai széntelepek, Baranya és Tolna vármegyékben, 
ú. m. : Pécs, Szabolcs, Vasas, Hosszúhétény, Nagy-Mányok. Kis-Mányok, 
Váralja, Szászvár. Máza, Kárász, Vékény és Komló községek határaiban. 

k A herzá^zkai széidelcpck, Krassó-Szörénymegyében, Berzászka. 
Bania, Drenkova, Svinicza, Pregedán. 

5. Ujvdy^'törrsi'ári széntelepek, Brassó- és Fogarasmegyékben, Vul- 
kány, Feketehalom, Holbák és Almásmező községek határában. 

Kal<'( sinszkv : Ásv;iii\'iz«'ii«.k. •"> 
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IV. Krétaliépzödmény. 

A magyarországi krétakorbeli képződmények nem olyan gazdagok 
széntelepekben, mini a liasz és a harmadkoriak, de azért nemzetgazdasági- 
lag ezek is jelentősek. 

A krétakorbeli széntelepeket tartalmazó képződmény a Bakony észak- 
nyugoti részében és a nyugoti magyar-erdélyi határhegységben fordul elr*. 
U. m. : 

1. Ajkán a csingervölgyi barnaszéntelepek, Voszprémmegyében. 

2. A bdródi széntelepek Biharmegyében, Nagy- és Kis-Báród és Kor- 
nisel határában. 

3. A riiszkai széntelepeL\ Krassó-Szörénymegyében. 

4. Zajkány község határában, Hunyadmegyében. 

5. Sebeshelyen, Szebenniegyében. 

I*. Harmadkoiri képződmény. 

A harmadkori képződmény szénbányászati tekintetben kiválóan fon- 
tos, mivel számos területen nagy terjedelmű és jó minőségű széntelepeket 
tartalmaz. 

A magyar korona országaiban a harmadkori széntelepek földtani 
korukra nézve nagy különbséget mutatnak fel, a mennyiben az országban 
a harmadkor valamennyi földtanilag megkülönböztetett időszakának meg- 
felelő széntelepek fordulnak elő. Még pedig megkülönböztethetünk ó-har- 
madkori és új-harmadkori szénképződményeket. 

Az ó-harniadkori szénképződmények rendszerint tetemes vastagságú 
széntelepeket tartalmaznak és a szén olyan minőségű, hogy a fekete szenet 
megközelíti. Rendesen fekete szinü, szurokfényű és kagylós törésű. 

A harmadkori képzödniényhez tartoznak : 



A) £océn. 

Az eocén-képződmények Magyarországon kizárólag a közép-magyar- 
országi hegység déli, azaz Duna jobb partján terjedő részében fordulnak 
elő, különösen Esztergom vidékén, u. m. : 

1. Az eszteryomvUléki ahó barnaszéntelepek, Dorog, Tokod, Sárisáp, 
Anna-völgy, Csolnok határaiban. 

2. A csernyei barnaszéntelepek Veszprémmegyében. • 

3. A szent'iváni szénterület. Pestmegyében. 

4. A iiiagy -kovácsi szénterű let, Pestmegyében. 
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5. A felső-gallai szénterfilet, Komárommegyében. 

6. A kósdi szénterúlet, Nógrádmegyében. 

7. Budapesten, a városligeti artézi kútban Zsigmondy V. í)16 m-nél 
085 m. vastag szenet talált. 

B) Oligocén. ^ 

Az oligocén korbeli széntelepek a magyar birodalom széntelepei 
között kiváló helyet foglalnak el, mivel a birodalom különböző részeiben 
fordulnak elő és rendesen igen jó minőségű szenet tartalmaznak. 

A fontosabb széntelepek a következők : 

1. Az eszleryontvidélci felső barnaszén telepek, Sárisáp, Csolnok, Mo- 
gyorós, Szarkás, Nyerges-Újfalu határaiban. 

2. A vértes'i^omlói (zsemlyéi) széntelep. Komárommegye tatai járá- 
sában. 

3. A szápári szénterfilet. Veszprémmegye zirczi járásában. 
^. A hatidlovai alsó széntelep, Nyitramegyében. 

5. A zsilvölgyi széntelepek, Hunyadmegye zsili járásában : Petrozsény, 
Lupény, Vulkán, Petrilla, Barbatény, Parozsény községek határában. 

6. A krapina'-ivanecZ'-sokoloveczi széntelepek, Horvátországban. 

7. A vi*dniki széntelepek, Slavonországban, Szerémmegyében. 

8. Az almá^wölgyi széntelepek, Kolozsmegyében, Egeres, Dánk, For- 
gácskút községek határában. 

9. A somodi széntelep, Aöauj -Tornamegyében. 



C) Neogén. 

A neogén szénképződmények kivált azáltal tűnnek ki, hogy legnagyobb 
részük lignittelepeket tartalmaznak, csak az alsó-mediterrán emeletbe tar- 
tozó széntelepek állanak mindig barnaszénből, u. n. íénylőszénből. 

/. Az alsó-mediterrán emeletbe tartoznak a salgó-tarjdn 
vidéki széntelepek u. m. Salgó-Tarján, Baglyasalja, Karancsalja, Kazár, 
Herencseny, Becske, Pálfalva, Kis-Terenne, Ettes, Mátra-Szele, Mátra-No- 
vák, Somos-Ujfalu, Piliny, Bátony; végül a breanbergi széntelepek. 

IL A felső-mediterrdnkorit szénképződmények tülnyomó- 
lag lignittelepeket tartalmaznak. Ide tartoznak : 

1. a Sajó íerüleléiiek széntelepei Borsodmegyében és pedig 

a) a diósgyőri, illetőleg parasznyai lignitterúlet Borsodmegye, íehö- 

3^ 
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miskolczi és szentpéteri járásában, u. m. Parasznya, Varbó, Sajó-Szentpéter^ 
Sajó-Kaza, Sajó-Kazincz és Szuha-Kálló községek határában. 

b) az edelényi lignitterület, Borsodmegye szendrői járásában : Szendrő, 
Gederét, Disznós-Horváth községek határában. 

c) Az ózdi lignilterűlet, Borsodmegye szendrői járásában: Ózd, Arló, 
Járdánháza, Nádasd, Királyd, Bánszállás községekben. 

2. A kürtöi'palojtai lignittelepek Nógrád- és Hontmegyékben, u. m. 
Nagy-Kürtösön és Palojtán. 

3. A handlovai lignittelepek, Nyitramegyében. 

4. Az ebedecz és fcnyő-kosztolányi széntelepek, Barsmegye aranyos- 
maróthi járásában : Fenyő-Kosztolány, Ebedecz, Kis-Tapolcsányon. 

5. A lakenbachi széatelepek Sopronmegyében. 

6. A hidasi lignittelepek. Baranyamegyében. 

7. A mehádiai lignittelep, Krassó-Szörény megyében. 

8. A bozovicsi és ó-sopofi lignittelepek. 

9. A verendini barnaszénteiep, Krassó-S/.örénymegyében. 

///. A közép neog én-képződmény , szarmata eme Leír 
széntelepekben igen szegény. Ide tartoznak dr. Hofmann szerint : 

1. A latorfalvi, mária falvi és bu^loczi, illetőleg schreibersdorfi li^Miit- 
telepek. Vasmegyében. 

2. A temesvölgyi széntelepek egy része, Krassó-Szörénymegyében. 

3. A kutjevo és gradistyei barnaszéntelepek. Slavonországban. 

/F. Fontusi emelethez tartoznak: 

1. A büdöskut'UJ falusi lignittelepek: Lajta-Ujfalu, Büdöskut. 

2. Az ivawczi lignittelepek Varasdmegyében : Sokolovacz, Glogovecz,. 
Lepavina, Glina, Topuska. 

3. A bodonos-dernai széntelepek. 

4. Merisor, Krivadia környékén levő szénkutatások. 

5. Várpaloia Veszprémmegyében. 

V, Levantei emelethez sorozzák: 

1. Ab'aróth-köpecZ'ilyefalvi lignittelepeket: Köpecz, Bárót, Bibarcz- 
falva, Vargyas községek határában. 

2. A pozsegai lignitleiepek: Grasdika, Csernyik községek határában. 
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VARMEGYEK SZERINT VALÓ BEOSZTÁSA MINDAZON 
SZÉNBÁNYÁKNAK ÉS SZÉNTELEPEKNEK, A MELYEK- 
RŐL EZEN MUNKA MEGEMLÉKEZIK.* 

C Abauj-Tornaniefjyében : Somodi (oligócén korú). 
/^ Arvay négy ében : Ljeszek, Namesztó, Turdossin és Usztye környéken 
* vannak lignittelepek. 

Alsó'Felicrmegyébeií : Felsö-Váradján (n. ni.). 

Bar anyamegy ében: Bakocza (lignit n. m.), Hidas (felsö-iuediterrán- 
koru lignit), Hosszúhetény (liasz), Ktárász, Magyar-Egregy (líasz), Komló (liasz), 
Máza, Pécs (liasz és diasz), Somogy (liasz), Szabolcs (liasz), Szászvár (liasz), 
Újbánya, Vasas (liasz), Vékény. 

lí Barsmegyében: Ebedecz, Fenyő-Kosztolány (felső-mediterrán). Ke- 
resztúr. Jasztraba (n. m.) Kis Tapolcsány. 

Belovármegye, (Horvátországban) : Bilo, Cresnjevica-Sedlaria, Glogo- 
vac, Jagujedovac (pontusi), Kaproncza, Lezavina (lignit), Sokolovac (oligo- 

^ Beregmegyében: Munkács, Zadnye. 

Befizlcrcze-Naszódmegyébea : Besztercze, Kis-Rebra (oligócén n. m.). 
. Fíiharmegy ében : AlmsLCze^f Bodonos (pontusi), Derna (pontusi), Felsö- 
Verzár, Kis-Jenő (lignit). Középes, Nagy-Báród (krétakoru barnaszén és 
neogén lignit), Papfalva, Szegyesteti völgy (lignit), Szurduk, Vaskoh (n. m.). 
^ l' v^ Borsodmegyében : Arló (felső-mediterrán), Bánfalva (felso-mediter- 
rán). Bánszállás (felső-mediterrán), Barczika (felső-mediterrán), Gzenter, 
/ Királyd (felső-mediterrán), Diósgyőr, Parasznya (felső-mediterrán), Disznós- 
Horváth (felső mediterrán), Edelény-Gederét (felső-medilerrán). Jakfalva, 
Járdánháza (felső-mediterrán), Kaczola, Lászlófalva, Mucsony, Nádasd (felső- 
mediterrán), Putnok, Radistyán, Sajó-Kaza (felső-mediterrán), Sajó-Kazincz 
(felső-mediterrán), Szendrö (felső-mediterrán), Varbó. 

* A helység neve után zárójel közölt a szénterület geológiai kora van rövi- 
den felemlítve. 

n. m. azt jelenti, hogy a széntelepet nem müvelik, részint azért, mert a réteg 
nem eléggé vastag, vagy a szén minősége nem megfelelő, vagy pedig mert a szén- 
telep közelebbről átkutatva nincsen. 

Az egyes megnevezett széntelepekre a részletesebb adatokat a mii más helyén 
találhatni meg. 
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fírasfiúmegyébeif : Alniásmező, Fekelehaloni, Újvár, Volkány (al?6 
liaszkoru széntelepek). 

Csikmegyéheii : Borszék, (íyergyó-Ditró. 

Esztergommegyéboi : Annavölgy (eocén), Csolnok (eocén és oligocén), 
Dorog (eocén és oligocén), Ebszőny, Mogyorós, Nyerges Újfalu (oligocén). 
Sárisáp. Szarkas, Tokod. 

Feháiíiiegyében: Puszta-Forna (n. m.), Puszta-Nána (n. m.). 

hogmasmegyében: Holbák (liász), Törcsvár (liász). 

lláromszékrn egy ében : Baróth (levantei). Ilyefalva, Köpecz (levantei), 
Sepsi-Szt-Győrgy. 

V Hontmvgyébtn : Szokola-Huta (mediterrán, n. m.). 
>4 HeresíDegyében : Bixiony, Bíúor (lignit), Csehi-Szűcs- Beköcze, Hagy- 
másvöl^y. Szűcs, Tárd, Várkony (lignit). Szűcs. 

Hunydiiwegyébcít : Aninósza (oligocén), Barbatény (oligocén), Brád, 
Krividia, Merisor, Livazsény, Lupény (oligocén), Pelrilla, Petrozsény (oligocén) » 
Urikány, Várhely (felső- mediterrán), Vulkány-Zsilvajdej, 2^jkány. 

Komdrommegyébeit : Bánhida v^océn), Felsó-Galla (eocén), Vértes- 
Somló (oligocén). 

Krassó' Szörény megyében: Almási barnaszénterűlet, Bozovits (felsó 
mediterrán), Anina iliasz\ Bania (liasz), Berzászka (liasz), Bieger-Schnellers- 
ruhe, Domán (alsó-liasz\ Dragoselo. Drenkova ( liasz), Ebenthal-Ujbánya 
ikarbon^, Faca-máre, (ílavcsina, (lolecz anediterrán ?^, Kamenicza, Karán- 
sol)es aieogén\ Klokodics (karbont Kozla ^liasz), Krassova, Kukujova, Kup- 
tore-Szekul, Lupak-Gerlistye (karbon), Losznovicsora-Ruszkabánya, Mehádia 
(felsö-uiediterrán), Ő-Sopot itelsó-me-Jiterrdn), Örményes, Pottok, Pregeda 
(liasz), Resiczii (liaszi, Rudaria, Sikevitza, Stájerlak, Szászkabán3ra (lignit). 
Szekul (karbont Szirinia, Uj-Karánsebes <pontusiK Vercsorova tfelsó-raedi- 
terrán\ Verendin (felsó-mediterrán), Zagmdia. 

Kohzí^megyében : A\umsi terűlet ♦ oligocén), Argyas (oligocén), Dánk 
(Oligocén^ Egeres (oIigocén\ Forgácskút » oligocén^. 

Lika- Krbiívamegyében : Skalis. 

Mái^nmirosmegyében : Kirva n. m.». 

MoiiniS' tilt memegyében : Tounj. 
^ yögnúimegyében : Baglyasalja udsó-mediterrán'. Becske » alsó-medi- 
terrán*. Csitxíj ials<í-meditom\n». Etles : alsó-mediterránt Herencsény talső- 
inediternin^ Inaszö, Karanesalja < alsó-mediterrán », Kazár, Kis-Stracin, Kis- 
Terenne ; alsó-mediterrán >, Kósd t^océn*. Kotroozó-puszta, Karancs-Keszi, 
Kulas-puszta. Lapujtó, Mátmnovák i alsó-mediterrán). Málraszele. Xagy- 
Kűrtós < felső- mediterrán). Xemti. Palojta, Pálfalva alsó mediterránt Piliny 
• alsó-mediterrán , Puszta- Keleosény. Romhány. Salgó-Tarján. alsó-medi- 
terránt Somosujfalu, Vecsekl*. Vizslás, Zagyva-Róna. 
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V NyÜ7'amegyében : Ghymesi lignilterölet (n. m.), Handlova (oligocén 
l)arnaszéii és neogén lignit). 

Nagy-Kükúllőmegyében : Ágostonfalva (levantei). 

Pest-Pilis^Kis-Kunmegyében : Budapest (eocén n. m.), Dömös (n. m.), 
Gödöllön-Hatvan vidéken (n. ni.), Nagy-Kovácsi. Vörösvár, Szent-Iván (eocén). 
J Pozsonyrnegyében : Mária-völgy. 

Fbzscgamegyébei) : Bogdán-Majdan, Gernik, Slatina, Uj-Gradiska. 

Sopronmegyében: Backfalva, respective Lakoinbak (neogén), Brenn- 
berg (alsó-mediterrán), Büdöskút (pontusi), Lajtaujfalu (pontusi), Pecsenyéd, 
Riczing, Szarvkö, Völgyfalu. 

Szatmármegyében : Bikszád in. m.), Butyásza (n. m.), Csernefalva 
in> m.). Felsőbánya, Girotó falu (lignit, n. m.), Komorzán ím. m.), Kővár 
(n. ra.), Nagybánya (n. m.), Tartolcz (n. m.). 

Szebenmegyében : Telek (lignit), Sebeshely (kréta). 

Szolnok' Dobokaniegy ében : Brebenyfalu. 

Szilágy megy ében : Tihó. 

Szerémmegyében : Cserewicz (lignit), Karlócza, Ledincze (oligocén?), 
Majdan-Vrdnik (oligocén). 

Tobiamegyében : Nagy-Mányok, Tolna-Váralja. 

Temesmegyében : Cseres-Temes (pontusi lignit n. m.), Szinérszeg 
(lignit n. m.), Temesvölgyi telepek. 

Ungmegyében: Szerednye és tJngvár vidékén (művelésre nem alkal- 
mas lignit telepek). 

Ugocf^amegyében : Nagy-Tarna in. m.), Tisza-Kirva (lignit). 

Udvarhelymegyében : Vargyas. 

Veszprémmegyében : Ajka-Csingervölgy ikréta), Gsernye (eocén), 
Szápár (oligocén), Várpalota (pontusi). 

Varmegyében : Buglocz-Schreibersdorf-Thalheim (szarmata lignit), 
Elrcsénye, Gyanafalva, Máriafalva (szarmata lignit). 

Varasdmegyében : J3elec, Beletinec, Domovec, Golubovecz ipontusi), 
Ivanecz (oligocén), Kalnik, Klenovec, Krapina (oligocén), Ljubel, Lyubes- 
cica, Novimarof, Perkos, Pesceno, Rasinja, Zlatár-Bisztrica. 

Verőczemegyében : Vorin. 

Zalamegyében: Budafa (n. m.i. Banyavár- Csáktornya (n. m.), 
Csapi ílignit n. m.), Keretye (vékony lignittelep), Kozmadombja, Merenye 
(lignit n. m.). Peklenitza (lignit), Zala-Apáthi (n. m. lignit). 

M Zólyommegyében : Badin (oligocén), Szélnye-Sielnicza (oligocén és 
neogén lignit). 

^;.^V^ Zemplénmegy ében : V^arannó vidékén és másutt, nem művelhető lig- 
nittelepeket találtak. 

ZÁgrábmegyéhen : Kraljevcani, Mecenran (mediterrán). 
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MAGYAEORSZAG ASVANYSZÉNTERMELÉSE ÉS A SZÉN 
VAGYONI ÉRTÉKE 1898. ÉS 1899. ÉVEKBEN. 
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1897. évben ;^8.6SH,I 10 i>4. 100/2:^8 I().7A490 i l.(')45,97() 

1898. « 4i>.0G6,94I ű7A)m,U)A- li\:W4,98r> 18.1:58,386 

1899. (. 4r>.9->5,84:5 -i9.:{r)3,.")6^2 I r>:{.888.r)54 13.()()r),()or, 

A világ ásványszéntermelése : :U)()5.( )()(),()()() 1800. (MM ),()()() 

A termelési adatok részletezése 1898. és 1899. évben az e^ryes neve- 
zetesebb szétiterúletek és főbb bányavállalatok szerint :* 

A) Fi'kelo kőszén. 

/. Pécsvidéki szénterülelek Baranya^ és Tolnaínegyében. 

Ilten r> bányavállalat 1899. évben 5,iM8 (1898. évben 5,009) mun- 
kással 7.GI 1,892 mm (7.r)8f)J09) fekete kőszenet termelt 7.175,047 korona 
(7.537, 085 K) értékben. A feketeszén átlagos középára 95*3() f (98 í) méter- 
mázsánként. 

A termelésben részt vettek : 

a) a cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat a pécsi, somogyi, sza- 
bolcsi, vasasi és váraljai, úgy saját, mint bérelt bányamúveiben (*).509,015 
(().60l ,:i(')9) mm-val, melyben a koksz- és briketgyártásnál felhasznált 
454,750 mm is benfoglaltatik : 

h) az esztergom-szászváíi kószénbánya részvénytársaság a pécsi pűs- 



^ ^VAm.^Kl; Ai.AnÁii m. kir. bánvakajíitány : Mag^arorrízá^' bánya- és kobuipara 
1897. évlícn. (Bányászati és Kohászati Lapok 1899. p. 4S4 ; 1900, p. :-Í.Sl.) Az clsó 
számadat miiidonkor 1899. évrf. a zárjelben levő pedijr ÍS9S. évre vonatkozik. 
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pöki uradalomtól bérelt szászvári bányaművekben 51 l,G();^ (47:^,510^ méter- 
mázsával ; 

c) Engel Adolf és társai Komlón d7i),i'M) (:2o 1,960) mm-val ; 

d) a nagymányoki bányatársaság :2:2(),3()() (í25(),o(K)) mm-val ; 

e) a délmagyarországi kőszénbánya társulat Tolna váralján 91,007 
(6(*)J(X)) mm-val. 

i\ A délmagyarországi feketeszén területek Krassó^t^zörény vármeijyéhen. 

Ezen szénterúleten 4 vállalat 4J3H (4,473) munkással 4.700,184 
(4.r)09,476) mm fekete kőszenet termelt, vagyis a hazai feketeszéntermeié? 
36*Oo/o-át. r).784,07I K r>8 f értékben. 1897. évben a termelés tetemesen 
kevesebb volt, a mi jórészt a resiczai Széchen-aknában 1896 decz. IS-án 
történt nagy katasztrófia következményének tekinthető. 

A szén átlagos ára mm-ként a termelés helyén 1 K :23 f (I K :Í4*8 f). 

A termelésben részt vett: 

a) a szab. osztr.-magy. államvasuttársaság4, 165 munkással 3.945,611 
(3.987,883) mm-val ; 

h) a Guttmann testvérek drenkovai bányászata 5H,3:28 (453,866) 
mm-val ; 

c) a beocsini czementgyári unió Újbányán (Eibenthal) !^4l, 645(167, :íi27) 
mm-val ; 

d) Een(íler Henrik kincstári bérlete Banián 600 (500) mm-val. 

3. Az erdélyrészi brassómegyei feketeszéiüeníleten 

csakis Czell és Arzt czég vulkáni (Goncordia) bányaművé állott územjDen, 
76,478 (99.400) mm kőszenet termelt 45,886 K 80 f értékben. 

B) Uariia kőszén. 

Az idetartozó bányaműveket szénmedenczék, illetőleg szénvidékek 
szerint, a következőleg csoportosíthatjuk: 
1. A salgótarjáni szénvidék, 
iá. A sajómelléki szén terület. 

3. Az esztergomvidéki szénterúlet. 

4. A zsilvölgyi szénmedencze. 

5. A tatai, sopronvidéki, ajkai és más szétszórt szénmedenczék. 
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L A salgótarjáni szénvidék. 

Itten 4 bányavállalat 4,939 (5,17:^) munkással 13.878,640 (14.804,732) 
métermázsa barnaszenet termelt 9.446,079 K 50 f i9.O80,Oi>i> K) értékben. 
Egy mm szén átlagos ára a termelés helyén 68*4 f (64*8 f). 

A termelésben részt vettek a következő fóbb bányavállalatok : 

a) a salgó-tarjáni kőszénbánya r.-társaság 3,381 munkással 9.376,178 
(9.899,891) mm-val; 

b) az északmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat r.-t. 
1,305 munkással 3.388,51^2 (3,398,i>i21) mm-val; 

c) a rin\amurány-salgótarjáni vasmű r.-t. salgói bányatelepe 238 
munkással 1.099,080 (997,800) mm-val. 

2. A sajómelléld szénterület. 

Ezen szénvidéken 8 vállalat 3,441 (3,404) munkással 9.455,003 
(9.088,388) mm szenet termelt 4.497,900 (4.387,682) K értékben. Egy mm 
szén átlagos ára a termelés helyén 47*8 f (48*6 f). 

A termelésben részt vett főbb bányavállalatok : 

a) a m. k. államkincstár diósgyőri bányászata 866 munkással 3.23 1.61 1 
(3.101,869) mm-val; 

b) a magyar általános kőszénbánya r.-t. sajómelléki bányamúvciben 
(Királyd, Sajó-Szt-Péter, Kisfalud) 1,077 munkással 2.129,529 (2.374,291) 
mm-val ; 

e) a rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. (Bánszállás és Járdánháza) 
S79 munkással 2.239,815 (2.064,875) mm-val ; 

d) a kazinczi köszénbánya r.-t. 332 munkással 79O,0(K) ((>20,0<Mj) 
mm-val ; 

e) a báró Radvánszky-család sajó-kazai bányaművé 190 munkással 
813,937 (698,386) mm-val ; 

f) Sárkány Kornél disznós-horváthi bányaművé 1{\ munkással 224,221 
(194,649) mm-val. 

3. Az esztergomvidéki szénteridet. 

Itten két vállalat 1,893 (2,153) munkással 3.430,600 (3.958,000) mm 
szenet termelt 2.208,856 (3.034,310) K értékben. Egy métermázsa szén ára 
a termelés helyén 64*9 f i78-4 f). 

Az ezen szénvidéken termelő, üzemet folytató két vállalat közül az 
esztergom-szászvári köszénbánya részvénytársaság (ezelőtt Kőszénbánya és 
téglagyár- társulat Pesten) a dorogi, sárisápi és anna völgyi bányaműveiben 
1.032 munkással 1.861,800 (2.186,000) mm-t ; a magyar általános kőszén- 
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bánya r.-t., mint a trifaili köszónbánya r.-t. jogutódja, a dorogi, ebszönyi 
bányaműveiben 1.568,800 (l.77i>,(K)()) mm-t termelt. 

Az esztergomvidéki kószénbánya r.-t. a termelőüzem megkezdésében 
a vizkalamitások akadályozzák. 

4. A zsilvölgi/í szmmedoicze. 

Itt 4 vállalat '.^rjóS yVMd) munkással 7.J«,7()8 (7.i>89,7:>l) mm sze- 
net termelt ().:2()/>Jí4 (r)..j80,4:24) K értékben. Egy métermázsa szén átlagos 
ára a termelés helvén 89*o f (7()-4 0. 

A főbb vállalatok széntermelése volt : 

a) a salgó-tarjáni kőszénbánya r.-társulaté::?.3 17 munkással 4.05:2, 1:2(> 
i4.i>3H,l(;8)mm; 

b) az urikány-zsilvölgyi magyar kőszénbánya r.-társulaté 1,0:V.J mun- 
kással L>.:i05,088 iL>.:^10,8lL>) mm; 

c) a felső-zsilvölgyi kőszénbánya r.-társulaté ^^81 munkással (*»:2:^,I08 
(55->,47l) mm ; 

d) GoHN Valkntin krajovai lakos «Viktoria» nevű bányaműve 1:^7 
munkással !2<)4,400 mm. 

5. Kgyéb szmleriüetek, 

A többi szénmedenczében összesen i'u'STyW (.'),í):{:2) munkás 9.0:2:2,8:^::^ 
(7.4:2r»,O70) mm szenet termelt 5.935,01 :í (5.01S,4<*>6) K értékben. 
Említést érdemlő szénterúletek : 

a) a brennheviji széfimcdencze, melyben a brennbergi kószénbánya 
társaság, a Sopron város tulajdonát képező bányaműben 8 1 6 (89íi) mun- 
kással 767,9:51^ (S9:{,840) mm szenet termelt l.I I3,3:ii> K értékben; átlago.^ 
ár mm-ként 1*58 K; a riczingi kőszénbánya r.-t. a berezeg Eszterházy Pál 
szomszédos bányaművében :20,000 mm-t :28,000 K értékben; 

b) di lajtd'VJ falu fii lignit bányamű 370 (388) munkással 1.051,435 
1 1 .07(). 1 7S) mm-t termelt 504.688 (5i>3.0->i>) K értékben : az átlagos egységár 
48 f mm-ként ; 

c) az ajkai sznikrüleí, a hol a « Kohlén- Industrie- Vérein »> bécsi czég 
616 (602?) munkással 888,648 (1.064,037) mm-t termelt (Íl>iV)53 (815,384) K 
értékben ; átlagos ár 70 f mm-ként; 

d) a mehádiai iarmuzénmedenczébeji az osztrák-magyar államvasut- 
társaság i>S9 (-J94) munkással 538,190 (559,000) mm-t termelt i>75,41l 
(386,160) K értékben ; az egységár 47*4 f mm-ként; 

e) a vrdniki szénmedeiicze Szerémmegyében, a hol a Pongiátz-íéle 
bányamű 419 (383) munkással 7:23,738 (794,880) mm szenet termeit 550,01 1 
(565,584) K értékben ; az átlagos ár 70 f mm-ként ; 
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f) a tatavidéki szenmedencze Komárotnmegyében az 1896. évben csu- 
pán feltárási és előkészítési műveleteknek volt színhelye, de már e közben 
is 489,900 mm szenet adott 4o2,81() K értékben; az 1898. évben 1.^285,777 
métermázsát, az 1899. évben pedif; :^.018,()0() mm-t termelt 1.829 munkás- 
sal 2.414,880 K értékben ; átlagos ára 80 f mm-ként ; 

g) a köpeczi erdővidéki bányaegylet 2G0 (214) munkással 481,100 
(401,160) mm-t termelt 202,062 (350,016)- K értékben: átlagos ára 42 f 
mm-ként. 

A többi szénterületeken, úgymint a budapestvidéki, handlovai, nagy- 
kúrtösi, fenyő-kosztolányi, borszéki, egeresi stb. medenczékben a bányászat 
még alárendelt jelentőségű. 

Az összes barnaszéntermelésnek az egyes szénmedenczék termelésére 
vonatkozó százalékos viszonyszámai a következők : 

Az összes 42.925,843 mm-nyi termelésből esik: 

1. A salgó-tarjáni szénvidékre 32'3o/o (34*0) 

2. A sajómelléki « 7*9 « (9'4) 

3. Az esztergomi o 22*0 « (21'6) 

4. A zsilvölgyi « - 16*6 « (17*5) 

5. Egyéb « 21-2 « (17'5) 

Felemlítendő végűi, hogy a termelt barnaszénnek 31-2 (lS98-ban 33-6) 
<Vo-át a salgó-tarjáni kőszénbánya részvénytársaság, 15'6 (12*9) •Vo-áta ma- 
gyar ált. kőszénbánya r.-t., 7*8 «/o-át az északmagyarországi egyesitett kőszén- 
bánya és iparvállalat r.-t., 7*5 (7-4) «/o-át a m. kir. államkincstár diósgyőri 
bányászata, 5*1 (5*5) o/o-át az urikány-zsil völgyi magyar kőszénbánya részv.- 
társaság, 4*3 <Vo-át az esztergom-szászvári kőszénbánya részv.- társaság ter- 
melte és hogy a többi vállalatokra együttvéve az össztermelésből 20*8 o^ esik. 
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Az osztr. örökös tartományok iiak és magyar korona országai 
nak ásváiiyszén termelése az utolsó két évtizedben.* 



Osztrák örökös tarlom.'iiivok 



M a ij y a r o r s z á o 



1875. 
1880. 
1885. 
18U0. 
I89I. 
189;^. 
189;{. 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 



kőszén q. barnasz«''n q. ös^zesen q. kő>^n q. barnaszén q. összesen q. 



45.490. i>:^5 

58.89Mn 
' 7.*:{.78ü.055 
I 89.:U0,ei49 

91.92S,846 
■' 9-J.41 1,-261 

97.3á6,50!) 
I 95.7-29,518 

97.-2-i(i,78s 

9S.995,áU)j 
! 104.927.700 i 
109.475,219 I 
1 14.551,.*Í87 



08.512,055 

84.200,449 

105.141,529 

153.290.505 

IOl..s3O,702 

101.902,733 

168.159,547 

173.325,382 

183.891,472 

188.825,365 

204.580,925 

210.833,006 

217.517,941 



114.(K)8,890 

143.102,780 

178.928,184 

242.001,214 

253.759,008 

254.313,994 

205.480,056, 

209.054,900 

281.1 1S,280 

287.S20,581 

3(»9.50S,031 

320.308,825 

332.009,328 



0.350, 1 1 1 

s.050.472 

9.558,787 

9.948,117 

10.19.3,522: 

10.522,000 

9.807,982 

10.373,221 

lO.íiSi 1,458 

11.326,248 

10.725,490 

12.394,985 

12.3iS8.554 



8.155,469 
10 133,926 
15.807,003 
22.i90,982 
22.271,262 
25.543,(KM» 
28.778,989 
32.538,400 
35.179,011 
37.737.283 
38.633.110 
42.066.941 
42.925,843 



14.511,580 

18.184,398 

25.426,450 

32.439,099 

.34.4()4,784 

36.065,000 

38.606.971 

42.911,081 

45.859, 4()9 

49.003,53 1 

49.358,007 

54.401,920 

55.314,397 



Százalékban kifejezve az évi teiimelés növekedett: 



1875- 1885. ^ 


02 • 1 o/o 


53'4o'o 


50 •9*1-0 


50•3o^ 


87-3o^'o 


75 -2 0.0 


1885-1895.1, 


32-7o'o ' 


74-9.>o 


57 '40/0 


' 11 -600 


121 ^'^ .> 


80-3"n 



* HoKMANN HÁKAKi. knzlése. Híiiivászíiti és Kohászati lapok 1897. p. 111. 



a, nevezetesebb saénbányéiBzatot iizö orezágoli óa teriileCek ásvány- 
termelése és ennek pénzértékB.* 



l(ut'lleiiiiiui'niiL<t-lie Zeitiiní; LIX. JnhiV'ii 
nialiis ailittokal véltem í^züiiiiliisba 
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A FŐBB MAGYARORSZÁGI BÁNYAVÁLLALATOKNAK 
ÉS PONTOSABB BÁNYATELEPEIKNEK JEGYZÉKE. 



(Részletesebb adatokat lásd a betűsoros felsorohisban, a megfelelő helyeken.) 

«J!rennbergi kőszénbánya részvénytársaság » Sopronban. 

^Biidapestvidéki kőszéhbánya és ipar r, -1.9 Barnaszénbánya Soly- 
máron, Szent- Ivánon és Vörösváron. 

«Concor(lia-bánya, Czell és Arzt» Brassón- Kőszénbányája Vulkán 
és Feketehalom, Holhák és A/masrwezo községekben. 

« Délmagyarországi kőszénbánya ré.szvény társaság »> Budapesten. 
Köszénbánya Váralján. 

i^Uunagőzhajózási társaság. Első cs. és kir. szab,^) A társaság kő- 
szénbányái : Pécs város határában, Szabolcs, Somogy, Vasas, Hossznhefény 
községek határaiban. 

üErdóvidéki bányaegylel részvénytársaság^} Maros- Vásárhelyen. Lig- 
nitbánya Köpeczen és Baróthon. 

i^Eszakmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat r.-L^^ 
Budapesten. Szénbánya Baglyasalján, Karancsalján, Etiesen, Homok- 
Terennén, Mátra- Szelén, Mátra- Novákon, Nemtin, Kazáron. 

(i Esztergom- szászvári kőszénbánya részvény társaság. » Kőszénbánya 
Szászváron. Barnaszénbánya Uj-Dorogon, Annavölgy-Sánsápon, Csol- 
nokon. 

« Esztergomvidéki kőszénbánya részvény fársaság,» Barnaszénbánya 
Tokodon. 

« Eelső-zsilvölgyi kőszénbánya-társulat. ^y Barnaszénbánya Vulkán- 
Zsilvajdej községben. 

« Gohiboveczi kőszénbánya részvénytársaság ^^ Budapesten. Szénbánya 
Goluborerzen. 

i^ Kőszéinparegylet*> Bécsben. Szénbányája Ajkán, Ivaneczcn. 

« Magyar általános kőszén bánya részvénytársaság » Budapesten. 
Barnaszénbányák ^Ta/o), /t'is'ó- (íaí/a, Alsó-Galla és Bánhida, továl)bá 
Dorog, Tokod ^ Puszta -Ebszörm/ és Szarkás községek területén. Üzemen 
kívül Nijfiges- Újfalu, Hajót, Királyd, Sáta, Bota, Sajó-Sze)d- Péter és 
Kisfalud községek területén. 

i<Szab. oszfrnk-ntagyar államvasuttársaság m. o. uradalmai.* Kő- 
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szénbányái Resiczán, Szekulon, íJomájian, Stájerlak-Aninda, Preyeddn, 
Barnaszénbánya Mehádián. 

i^Br. liadvánszky-féle kősznibánya vállalat.^) Li^rnilbánya Kaczolán 
és Sajó' Kazán. 

^'HhiKtmuráini-salgótarjáyii vasmű részvénytársaság . » Szénbányái 
Salgó, Bánszállás, Járdánháza, Xádasd községek területén. 

iiSalyó-farjá}ii kőszenbánya ré.szvénytársulat» Budapesten. Szén- 
bányái Salgó- Tarján, Baglyasalja, Vizslás, Pálfalva, Etes, Zagyva- Bóna, 
Kazár, Vecscklő, továbbá Petrozsény, Petrüla, Livazsény, Alsó- Bárba tény, 
hzkrony. Vulkán- Zülvajd ej , Zsil- Kor oj esd, Urikány, Litpény és Hobi- 
csény községek határaiban; végül Schnellersruhe, Rudária, Karánsebes. 
Mehádia községekben is vannak bányajogositványai. 

«Urikány-zsilvölgyi magyar köszénbánya részvény társaság^^ Buda- 
pesten. Szénbányái Lupény, Urikány, Vulkán, Barbatény, Iszkrony, Liva- 
zsény, Parozsény, Korojesd községek területén. 

<• i'rdniki kőszénhánya társaság, Pongrácz és társain Zágrábban. 
Szénbánva Vrdniken. 



A MAGYAROESZÁGI SZÉNTELEPEKEE ÉS SZÉN- 
BÁlíYÁSZATRA VONATKOZÓ IRODALOM JEGYZÉKE. 

Abhandlungen d. k. k. geolog. Reiehsanstalt. Wien. 

Ar.KNKu M. J., Mineralogie Siebenbürgens mit geogn. And. 1855. 

Andhkics János, A salgó-tarjáni szénbányászat rövid ismertetése. (Bányászali 

és Kohászati Lapok. 1894, p. ^ű.) 
Arbeiten aus dem cheni. Lab. d. k. k. geologischen Reiehsanstalt. íJahrb. d. 

geol. Reiehsanstalt.) 
Hányászati és Kohászati Lapok. XXXIII. évfolyam. 
Rkidant, Voyage mineralogique et géologique en Flongrie pendant Tannée 

1818. 
Bknk (Ikza, a rosioza-dománi liasz-kőszénbányák és környékének geológiai 

viszonyairól, i, Földtani Közlöny. XXI. köt. 1891. p. -289.) 
Bn TÓ Bkla» Cber die chemische Zusanmiensetzung einiger ungarischer 

Kohlén. ^Zeitschrift f. angewandte Chemie. 1S95. Fletl ű.) 
BocKH János, Adatok a Mecsek-hegység és dombvidéke jurakorbeli lerako- 
dásainak ismeretéhez. 188<>. 

Pécs város környékének töKitani és vizi viszonyai. (A m. kir. toldt. int. 

évk. IV. k.l. 
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Halaváts Gyula, Lupák-Kölnik-Szocsán-Nagy-Zorlencz környéke, f A m. kir. 
földt. int. évi jelent. 1890-rül, 113. 1.) 

— Resicza keleti környéke. (A m. kir. földt. int. évi jelent. 1893-ról. 97. 1.) 
Hamberger József, Brennberj^ monográfiája. I88o. 

P. Hantken Miksa, A magyar korona országainak széntelepei és szénbányá- 
szata. I87S. 
A magyarországi kőszén együttes kiállítása a bécsi 1873. évi köztárlaton. 

— Geológiai tanulmányok Buda és Tata között. (Math. és ternit. Közi. 1861.) 

— Az esztergomi barnaszénterúlet földtani viszonyai. 1871. 

— Kőszéntelep keresések Erdély különböző pontjain. (Erdélyi múzeum- 
egylet évkönyvei. II. 81. lap.) 

Jelentés a magyarhoni barnaszéntelepek átkutatásának eredményéről 
(A magy. földt. társ. munkálatai, IV.). 

— Ober die Temesthaler Kohlenbecken. 

— Egyéb dolgozatait lásd Esztergomi terület széntelepei alatt. 

Hartlé Ludwig, Die Kohlenablagerungen bei Fúnfkirchen in Ungarn. (Z. f. 

Berg- u. Hüttenw. V. f. Karnten. 1873, p. ^i,) 
Hauer Karl V., Classification d. íoss. Kohlén in der österr. Monarchia nach 

ihrem Brennwerth und Formationsalter. I8ü5. 

— Untersuchungen über d. Brennwerth d. Braun- und Steinkohlen der 
östeiT. Monarchie. 1S62. 

Die Fossilen Kohlén Österreichs. 1865. 
Hauer F. & Fötterle F., Geol. Ubersicht d. Bergbau d. österr. Monarchie. 1 85.5. 
Hauer F. & Stache G., Geologie Siebenbúrgens. 1863. 
Heer Osw ali>, Az Erdélyben fekvő zsily-völgyi harmadkőszén virányairól. 

(M. kir. földt. int. évkönyve. II. k. 1874.) 
Herbich Fr., Schieferkohle bei Freck (Felek) in Siebenbúrgen. (Verh. d. k. k. 

geol. Reichsanstalt. JSSi, p. i>48.) 

— A székelyföld földtani és őslénytani leírása. (Földt. intézeti évkönyv. V. k.) 
Herz Zskímom), a vérteshegyséjí széntelepeiról. 1896. (Millen. kongresszus. 

Bány. és Koh. Lapok. 1SS6, p. 39.) 
HoFMANN Károly, A buda-kovacsi-i hegység földtani viszonyai. 1871. 

— Az erdélyhoni Zsily-völgy harmadképleti szénmedenczének a m. földtani 
társulat megbízásából történt földtani megvizsgálása feletti jelentés. (M. 
földtani társulat munkálatai. IV. k. I8()8, p. 57 ű.) 

— Das Kohlenbecken des Zsilthales in Siebenbürgen. (Jahrb. d. k. k. geol. 
Reichsanst. XX. Bd. 1870, p. 5^23.) 

— A zsily-völgyi szénteknő. J870. iM. földt. társ. munkálatai. V. k., p. l.) 

— Bericht ü. das Braunkohlen-Vorkomiiien v. Uglievik. 1881. 

— (ieol. Gutachten über d. Montan-Besitz d. Krapinaer Bergbau-Unter- 
nehmung Agram. 188:]. (Kivon. Földt. Közi. XIV. kötet.) 
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HoFMANN Rafael, A íiatalabb ásványi szén kokszolhatásáról. 1890. ( Miilen. 

bány., koh. és geol. kongress. Bány. és Koh. Lapok. 189(), p. 39.) 
HocHSTETTER, Cber die geol. Beschaff. von Edelény bei Miskolcz etc. (Jahrb. 

d. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. VII, p. ()G9.) 
HöRNEs J., Kohlentuhrende Tertiarablagerungen aus der Umgebung des 

Ivansicza-Gebirges in Groatien. (Verhl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1874, 

p. i>H9.) 
HucHARD József, Az Alsó-Fehénnegyében, Felsó-Váradján kutatás alalt levő 

kőszéntelep viszonyairól és annak fölfedezése utáni horderejéről. (Magy. 

orv. és term. vizsg. I S7::í Aradon tartott XV. nagygyűlés munkálatai, 

p. i^iV).) 
IwAN Alexander, Üher das Kohlenvorkomnien im Zehreichenwalde bei 

Brennberg in üngarn. (üst. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. \S9d. 

Vereins-Mittheilungen, p. i7.) 
Jahrbuch fúr den Berg- u. Húttenniann d. österr. Kaiserstaates. 
Jahrbucli d. k. k. geolog. Reichsanstalt. Wien. 

Kalecsinszky S., Közlemények a m. kir. földtani intézet chemiai laborató- 
riumából. (M. kir. földtani intézet évi jelentéseiben.) 
Karrer Johaxx, Geschichte von Steyerdorf-Anina vom Jahre 1773 — ISl'A. 
Kauffmann Kamill, A felső-gallai és bánhidai szénbányászat. (Bányászati és 

Koh. Lapok. 1898, p. i>44.) 
Knapp R., DasKohlenvorkonimen von Berzaszka in Serbisch-Banater Gránz- 

Regiment No. 11-. (Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1870. Nr. 6., 

p. 100.^ 
Kohlenbergbau in Noufeld. 188.*). (Ismertető fűzet.) 

Kosztela János, A pécsi szénbányászat. (Bány. és Koh. Lapok. I89G, p. :2I6.) 
Kuderxatsch, Die neuen Bergbau-Unternehmung^n in Bánat. (Jahrb. d. k. k. 

geol. Reichsanstalt. Bd. 1.) 
- Beitriige zur geol. Ivenntniss d. Banater Gebirgszuges. (Jahrb. d. k. k. 

geol. Reichsanstalt. 18or».) 

— Sitzuiigsber. d. Math.-Naturw. Classe d. k. Akademie d. Wissenschaft. 
Bd. XXIII. 

LiEBERMANX Leo, Jeleutésc a vegykísérleti állomásnak. 188."), 189*.^. 

LiTscHAiER Lajos, Bánvamíveléstan. 

LipOLo, Der Kohlenbergbau bei Berzaszka. (Jahrb. d. k. k.geol. Reichsanstalt.) 

— Übersichtliche Darstellung d. Kari Kloin'scher Steinkohlenbei-gwerk in 
d. k. k. Militargrenze in BanaL 

LöRENTHEY J., A székcIyföldi szén képződmény földtani viszonyairól. (Értesítő. 
Kolozsvár, Í89I, p. 198.) 

— Ujabb adatok a székelyföldi szénképződmény földtani viszonyairól. (Jelen- 
tés. Értesítő. Kolozsvár, 1894, p. :U)9.) 

4* 
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Maderspach Livius, Das in Neograder Comitate gelegene Kohlenrevier des 
Steinkohlen-Consortiums der Göniörer Holzindustrie Actien-Gesellschatt 
in Pelsöcz. (Öst. Zeitschr. f. Berg- u. Húttenwesen. 1896, p. 50(J.) 

Mabka G., Kohlén- u. Eisenwerk Steyerdorf-Anina in üngarn. (Zeitschr. d. 
Berg- u. Húttenmannvereins f. Kárnten. 1872, p. 193.) 

Matyasovszky J., a sajómelléki széntelepek. (Földt. Közi. XII. k. 85. I.) 

Nendtvich Károly, Magyarország legjelesebb kőszéntelepei. 1851. 

— A nováki kőszénről. (Értesitő, XI.) 

— M. 0. kőszénfajainak vegybontása. (Értesítő, XIX, X.) 
Österr. Zeitschr, f. Berg- u. Húttenwesen. 

Paul C. M., Die Braunkohlenablagerungen v. Croatien, Slavonien. (Jahrl). 
d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1874, Bd. XXIV. p. i>87— 3i>4.) 

— Das Tertiárgebiet nördlich von der Mátra in Nord-Ungarn. (Jahrb. d. k. 
k. geol. Reichsanstalt. 18(')6. Bd. XVI., p. 515.) 

Peitner N. J., Ober Braunkohlen-Vorkommnisse an der oberen Gran bei 

Siélnicza, nordwestlich von Altsohl. 
Dr. Peters Karl, Die Miocánlokalilát Hidas bei Fúnfkirchen in Ungarn. 

(Wissensch. Bd. XLIV. Wien, I8(*>i>.) 

— Über den Lias v. Fúnfkirchen. (Sitzungsb. d. k. Akad. d.Wiss. Bd. XXXVI.) 
Pfaff Jos., Die Kohlé von Petrozsény. (Verh. u. Mitth. d. Siebenb. Ver. f. 

Naturw. in Hennannstadt. 1873. Bd. XXllI, p. 38.) 

A 6r. Radvánszky-család sajó-kazai kőszénbányáinak ismertető leirása. 1887. 

A rimamurány 'Salgótarjáni vasmű r.-t. kiállítási értesítője. 189(5. 

RoHA Benedikt, Der Kohlén- u. Eisencomplex Anina-Steierdorf in Bánat, 
nach den Beschreibungen d. Herrn F>. Schröckenstein u. J. Kracher. 
íJahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1807, p. 63.) 

Sc.HAFARZiK Ferenc/, Eibcnthal-üjbánya. Tiszovicza és Szvinyicza környé- 
kének geológiai viszonyai. (A ni. kir. földtani intézet évi jelentése 
189í2.ról p. 129.) 

ScHMiDT Sándor dr., A bányászat az lS9(')-iki ezredéves orsz. kiállításon, 
Budapesten. (Földtani Közlöny. XXVII. kötet.) 

ScHNABLKíiíJER-HoLLÓsY, Eígy 4 ölnyí vastag, nagyon tűzveszélyes barnaszén- 
telepnek lefejtése Mariasdorfban. (Bányász, és Koh. Lapok. 187^, p. ál.) 

SciiKöcKKNsTEiN, Die gcolog. Verháltnisse des Banater Montan-Distriktes. 
(A niagy. földt. társulat munkálatai. V. kötet.) 

ScHWACKHÖFEK. Hcizwerth der Kohlén Öst.-Ungarns und Preussich-Schle- 
siens. 1893. 

— Die Kohlén Österreich-Ungarns u. Preus.-Schlesiens. 1901. 

Stauh Móiucz dr., Harmadkori növények Felek vidékéről. (M. kir. földt. int. 
évkönyve. VI. k. 1883.) 

— Adalék a íeleki palaszén kérdéséhez. (Földt. Közi. 1884. XIV, p. űű±) 



Stur D., Braunkohlen-Vorkonimnisse in dein Trachytgebirge an der oberen 
Maros in Siebenbúrgen. Eine bemerkenswerthe Ablagerung im Han- 
gendem der Congerienschichten bei Köpecz. (Verh. d. k. k. geol. Reichs- 
anstalt. 187:^ p. r.):> és Ií>7.) 

— Bericht úber d. geologische Übersichtsaufnahme des súdwestlichen 
Siebenbúrgen im Jahre 1860. (Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 
Bd. XIII.) 

— Braunkohlen im Gebiete d, H. Budafa. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 
1869.) 

— Beitráge z. Kenntniss v. Dias- und Steinkohlenformation im Banate. 
(Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XX.) 

Szabó József dr., A salgótarjáni köszénbánya r.-t. bányászatának leírása. 
(Math. és term.-tud. Közlöny. XI. 4.) 

A szab. osztrák-magyar államvasutak magyarországi uradalmának leírása 
az I89(>. ezredéves kiállítás alkalmából. 

SzADLER J., Versuch einer Gesehíchte der Steinkohlen üngarns. 

Természettudományi Közlöny. 

TiETZE Emil, Geologísche u. palaeontologische Míttheilungen aus den sűdl. 
Theile des banater Gebirgstockes. 189:2. 

D. Török József, Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. 
Kiadja a Magy. Tudós Társaság. 1841. Természettudományi pályamun- 
kák. 111. kötet, p. li>:{. 

IJngarische Montan-Zeitung. 

ÜTiESEXovics, Die Naturschátze im nördlichen Croatien. Wien, 1879. 

V'erhandhüigen d. k. k. geolog. Reichsanstalt. Wien. 

Wagner Dáxiel, Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. 
Magyar Tudós Társaság. 1 844. Természettud. pályamunkák. III. k.,p. 79. 

Wartha Vincze, Belföldi kőszénfajok vizsgálata, légszesz- és koksztermelési 
szempontból. 1879. 

Wenzel, Magyarország bányászatának története. 

WiNKLER Benő, A zsíl-völgyí kőszénmedenczéről. (Bányászati és Kohászati 
Lapok. 1881, p. ol.) 

WoLF, Die Stadt ödenburg u. ihre Umgebung.(Jahri). d. k. k. geolog. Reichs- 
anstalt. Bd. XX. 1870.) 



RÉSZLETESEBB ADATOK 

A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TERÜLETÉN LÉTEZŐ 

ÁSVÁNYSZÉNTELEPEK TERMÉSZETRAJZÁHOZ. 



Ajka^Csingervölgy. Az ajka-csingervölgyi barnaszénterűlet Ve.sz- 
prém megye devecseri járásában, 7 km.-nyire a m. kir. államvasutak Ajka 
(ezelőtt Magyar nyugati vasút) állomásától fekszik. 

A bécsi köszénipar-egylet (Kohlén Industrie- Vérein in Wien) tu- 
lajdona. 

Lefejtésre alkalmas egy, kréta korbeli széntelep van, melynek vastag- 
sága 1*5 — !2'() méter. Van ezenkívül 3 — 4 m-rel magasabt)an fekvő fedőtelep 
is, melynek vastagsága ()'5 — 1-0 m, ezt azonban csak helyenként fejtik. 
A feltárt szénmennyiség mintegy :246,800 köbméter. A széntelep közvetlen 
fedője márga, fekúje fekete agyag. A fedőtelep fedője és fekűje szilárd fehér 
márga. A széntelep az 1800 m hosszú Gyula-tárna, a 75 m mély Emma- 
akna, a 45 m. mély Zichy-akna, és a 35 m mély FőaUna által táratott fel. 
Jelenleg csak a Főakna szintjén folyik az üzem. A szénfejtés módja : csapás 
szerinti pillérfejtés. 

Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga 1.08í2,ll4 métermázsa. 
Az eddigi összes széntermelés 18.073,816 mm rostált szén. 

1897. évben termeltek 1.07i>,876 mm-t 

1898. « « „. 1.064,037 « 

1899. « « „. ™ 888,648 « 

A szén osztályozásnak lesz alávetve. Eladási ára a bányánál, a darab- 
széné 52 kr., koczkaszén 48 kr., rostált szén 43 kr., diószén 35 kr. daraszén 
25 kr. métermázsánként. 

Piacza : A szenet a büki és czenki czukorgyárakban, a győri, csornai, 
körmendi gőzmalmokban, a ponyvádi, martonvásári, tótvázsonyi stb. szesz- 
gyárakban ; a székesfejérvárí, szombathelyi, devecseri, szerecsenyi, kör- 
mendi tégla-körkemenczékben ; a herendi porczellángyárban, az ajkai üveg- 
gyárban, a sümegi, urkuti, csingervölgyi és szentgáli mészégetőkben hasz- 
nálják. 

A szénbánya rövid története : 

A Csingervölgy, melybe jelenleg gőzmozdonyú vasút vezet, 1865. évig 
erdővel fedett lakatlan völgy volt a déli Bakonyban. Püzdor Gyula ajkai 
nagybirtokos 1865. évben a felső kőszén pályaudvar vidékén kutatásokat 



iK,H Ai,i(KRT vizsgálata 1888. és 18'.(l. évfiöl : 



Nedvesség-, hamu és kénmentcs anyagra átszámilva : 




Ajka (CsingerTülKt). üknaszén, 
Ve¥zprémmeKye'___ .._ ___ ._. 


1 1 
Széa H)dro([«n | 0xi|^n 


NitroKÍn 


77-6+ 1 ö-rw 


ir.-7i 


(t-88 



Bittó Béla elemzése: 












Összes 
hidrogén 


Diepon. 
hi.JroBén 


Osszon S 


Kalória 


SS-Hi 3-5t 50'19 


4"í;í 


:t-IS 


.Í-+2 


+)(yi 



FeUfinö, hogy a ScHWACKHÖcKR-töl megvizsgált szénben aránylag olyan 
csekély a kén mennyisége, a nagy hamutartalom mellett, míg a többi vizs- 
gálatoknál ezek eléggé megegyezők. 

ScHWACKHÖKER ujabti elemzései: 



Ajkai porszén 


C 


H 


« 


N 


«JS'-;Hama'^r''í"<'- É' 


+9i>l 


314 


».« 


117 


Itilü j 14-76 i SUi ' 44tl4 l^'J? 


■ aknasit'n ___ ... 


♦ó-tó 


!í-97 


1307 


0-5() 


23-92 1 1411 j 3-40 , 4010 ,1894 


. . .- 1 


M-5(i 


á'91 


1.V2ÍI 


064 


24-51 1 lá'09 3-76 , 3846 , 1897 


A két utolsó elemzés 
köiépéiléke 


«-on 


29+ 


1418 


ifal 


I ' i 1 
24-21 i 13-10 1 3-58 1 3928 ' 


Az előbbiek hnmii és 
nedTességmeiitcv 
fizéDre áUzánillva... 


-2-24 

7H:ti 

7U-2S 


4ri4 

4-7fl 
4-riK 


91 -KI 
21-I19 
24- IK 


1-69 
n-ííi 
i-(H 




Köiépérték __. .. 


71-SO 


4fiO 


■i'2-W 


(i-üi 





191)1, p. 22(1. 



:u. Die Kolileti Oeí^lo 
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AJKA. 



indított meg és nevezetesen Hantken Miksa,* akkoriban tanár a kereskedelmi 
akadémián, az itteni kőszén-település közgaszdászati fontosságára utalt, mi- 
nek következtében 18G9-ik évben több budapesti nagykereskedő czégből 
álló társaság alakult a kőszénbányajog megszerzésére s a kőszénterúlet ok- 
szerű feltárására. Ez a mai napig is mívelés alatt álló telepet egy akna által 
feltáratta s egy másik akna mélyesztése alkalmával a fedőbeli borostyánkő- 
telepet, mely azonban fejtésre nem méltó, kutatta fel. 187i2. évben a bányát 
a bécsi Unionbank szerzé meg, és az Ajkáról a Gsinger-völgybe vezető 
számyvasutat létesítette és munkáslakokat építtetett, azonban e birtokot 
már a következő évben a jelenlegi birtokosra, a «Kolilen-Industrie- Vérein » 
társaságra ruházta át. 

A tőlem végezett vizsgálatok eredménye a következő : 



Eléghető 
anyagok 


Hamu 


Nedvesség összes kén 


Éghető 
kén 


Kalória 


77-91 


7-18 


14-91 i 5-76 


4-74 


5008 



Fútöképességét direkte kaloriméterrel határoztam meg. 

Egyéb vizsgálatok: 

Az ajkai aknaszenet 188H. évben Schwac.khöfer megvizsgálta.** 





Szén 


Hidrogén 


Oxigén 

1 


Nitrogén 


1 ; 

Nedvesség 


Hamu 


' Eshető N 


Kalória 


1. 


46-á6 


!2-74 


13-83 


0-6r, 


' 16-74 


20-77 


i 1-85 


4024 


á. 


46-55 


"2-79 


12-03 


0-66 


' 21-77 


15-20 


2-34 


4035 


3. 


34-83 


2-04 


8-19 


0-54 


13-34 


41-06 


1-53 


3075 


4. 


47-47 


303 


11-50 


069 


1 20(>8 


16-63 


1-88 


4229 


közép 


43-78 


2-65 


11-38 


0-64 


1813 


23-42 


1-90 


3841 


5. 


51-10 


308 


15-91 


1-14 


: 20-45 

1 


8-30 


4-41 


4442 


6. 


49-91 


3-14 


14-87 


1-17 


16-15 


14-76 


3-46 


4404 



* P. Hantkkn. Magyarország széntelepei, p. 163. 

BÖGKH JÁNOS. A Bakony déli részének földtani viszonyai. (A m. kir. földt. 
intézet évkönyve III. kötet.) 

** 5. számú ajkai aknaszenet S<:h\vackhöfek tanár 1891 júniusban (15-én), a 
6. számú ajkai porszenet 1897. év április havában elemezte. 

ScHWACKiiöFKK. Heizwert der Kohlén Oesterreich-Ungarns, p. 77. 



GmTT\ER Albkbt vizigálata 1888, és 1891. évhöl: 



Nedvesség-, liamu és kénmentcs anyagra átszámítva : 



Ajkii (C^iniíerviilgA), aknaszén, 
Veszprímmegj-e .„ _ 


1 1 
Szén Hidrogén l Oxigén 


Nitrogén 
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Bittó Béla elemzése : 



NedTísséií 
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Feltimö, ho^ry a Si:hwackhöfeh-Iö1 megvizsgált szénben aránylag olyan 
csekély a kén mennyisége, a nagy hamutartalom mellett, míg a többi vizs- 
gálatoknál ezek eléggé megegyezők. 

ScHWACKiiÖFER ujabb elemzései: 



Ajkai porszéii , 
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A két utolsó elemzés 
középértéke 


4500 
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Az előbhiek hamu és 
nedvességmentes 
szénre átszámítva... 
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íH. Die Kolilen OesIcrreich'Uogams u. Preuss. Schlesie utí. 
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AJKA — ALMASZEG. 



A bécsi geológiai intézet chemiai laboratóriumához beküldött szén 
vizsgálata: * 




Kalória 
Berthier sz. 



Ajka - 

Borostyántelep ** 
Fekütelep .-. . 
Ajka *** 



"3573 

3932 ] A kén legnagyobb része 
i/^ftfi í ^'^'ísavas sók alakjában 
*""°j a hamuban van. 

4068 



Klemp Gusztáv tanár, a m. kir. technológiai iparmúzeumhoz beküldött 
szénmintákat 1891. évben megvizsgálta a következő eredménynyel : 



\ 



Víz... ... _- ... 

Vegyileg: kötött víz 

Hamu --. 

Szén _ 

Hidrogén . . ,— 

Kén 

Hamuban levő kén 
Nitrogén .._ .-. 
Szabad hidrogén ... 
Kénből elég _.. 



105° G 
szárított szén 





21-375 
8-08 

62-66 
4-19 
5-695 
0-409 
ü-785 
1-815 
5-286 



Légszáraz szén 



«/( 



20-87 
16-914 
6-39 
49-58 
3-31 
4-506 
0-324 
0-621 
1-436 
4-182 



Fiitöképessége ~ 4412 Kalória. 

Irodalom: a felsoroltakon kivúl az ajkai szénre adatokat közöl 

dr. SzAHÓ József a Földtani Közlöny I. kötet 124-130. oldalain Az 
ajkai kőszéntelep a Bakontfban czim alatt, egy átmetszeti rajzzal. 

Egy kis monográfiái vázlatot adott ki a köszénipar-egyesúlet Ajkai 
kőszénbányamü (!zím alatt. 

Hantkkn Miksa. As ajkai kőszéiiképlet geológiai viszonyai. (A magyar- 
honi földtani társulat munkálataim, kötet 98.) Az ajkai kőszmképlet föld- 
tani kora (dtto III. 18íí. oldal, szakúlési jelentés.) 

AlmcLSzeg 1. Bodonos. 



* Jahrbuch d. k. k. geolog. Reicbsanstalt 1881. p. 491. 

** Jahrbuch d. k. k. geolog. Reicbsanstalt 1875. p. 164. 

*** Jahrbuch d. k. k. geolog. Reicbsanstalt 1871. p. 285. 
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Alniási barnaszénterúlet, Kolozsvármegye almási járásában, hol ki- 
tűnő minőségű oligocén széntelepek fordulnak elő, melyeknek vastagsága 
az eddig ismert helyeken csekély, miért is azok jelenleg nem képezik az ak- 
názás tárgyát.* 

Nagy-Magyar-Zombor vidékén előforduló széntelepeken egy árokban 
két széntelep fordul elő. Az alsó széntelep vastagsága 0*3 m, ez egészen 
tiszta. Mintegy 1*3 m.-nyi vastagságban van a második széntelep, mely kb. 
egy méter vastag, de ez egy 0*3 m vastag agyagos padot tartalmaz. Hasonló 
széntelepek Oláh Köblös határában és más helyeken is előfordulnak. 

Az Almás- völgyben levő Rákóczy-Abafy-bánya 1876. évben adomá- 
nyoztatott, de nem mivelik. 



Alniasi barnaszén terűlet Krassó-Szörénymegyében, a bozoviesi járás- 
ban. L. Bozotncs. 

Termeltek 1875-ben 65()4 mm, 1 876-ban i>370 mm szenet.** 

Almásmező 1. Volkány. 

Aninósza bányatelep Hunyadmegyében, 1. Pelrozsmy, Livazsmy, 
Zsilvölgy. 

Anina. A szénbányák Anina — Stájerlak községben, Krassó- Szörény 
vármegyében, közvetlenül a m. kir. államvasutak Anina állomása mellett 
fekszenek. A bányák a szabadalmazott osztr. magyar állam vasúttársaság 
tulajdonában vannak, a hol a magyar bányák, huták és uradalmak igazga- 
tósága nagymérvű szénbányászatot folytat. 

A fejtésre alkalmas széntelepek száma öt, és pedig: 

A fedötelep 1*:2 m vastag; a főtelep :2*8~4'4m; az 1-ső fekűtelep 
1'5 m : a 2-ik fekűtelep 1*5 m; és a 3-ik fekűtelep i2*0 m vastag. 

A feltárt szén mennyisége 7:24,983 köbméter. 

Valamennyi telep liaszhoniokkőben van beágyazva és <;sak a fedőtelep 
tartalmaz 74 m vastag bitumenes palás agyagot, a fekű irányában. 

A fedötelep és a főtelep közti távolság 10 méter Hasz homokkő, a 
főtelep és az 1-ső fekűtelep közötti távolság 97 m; az 1-ső fekűtelep és a 
2-ik fekűtelep *J m ; a á-ik fekűtelep és a 3-ik fekűtelep közötti távolság 
11 m, végűi a 3-ik íekűteleptől a vörös homokkőig (diasz) 19 m, vala- 
mennyi liaszhomokkő. 

* Hantken. Ma^^yarország szénleiepei, p. 17, á73. 

Fh. Föttekle. Die oligocanen Ablagerungen ini Almásthale in Siehenbürgen, 
{Verh. d. geol. Reichsanstalt 1873. p. !294.) 

** Hantken. Magyarország széntelepei, p. 15, 317. 
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lés tetemesen emelkedett, a bányakincstári bányák széntermelése jóval 
felülmúlta a magánvállalkozók szénbányáit. 

A kincstári kezelés 9 évi időszakában 2.425,637 mm szenet, a. magá- 
nosok bányáiban pedig 402,787 mm-t termeltek. 

1854. év végén a délmagyarországi kincstári összes birtoknak a cs. 
kir. szab. osztrák államvasút társaság által örökáron való megvétele követ- 
keztében a stájerlak-aninai szénbányák is átmentek a nevezett társulat bir- 
tokába, s ezzel a szénbányászat hatalmas fejlődésnek indult. 

A nagyszerű vasmű és vasút építésével a széntermelés is nagy lendü- 
letet vett, s az apró szénből kokszot állítottak elő. 

Földtani viszo)iyait 1. az előbbeni oldalon felsorolt munkákban. 

Aninai szénbá^y ászai. ^ A legmélyebb és még külön is észlelhető üle- 
dékes kőzetek ezen kerületben a diaszkorú vörös homokkövek, melyekre a 
liaszrétegek települtek, magukba zárva a gazdag széntelepeket. 

A széntelepek vastagsága igen változik. 

A Ronna- és Frigyes-akna fejtő míveleteiben a fedő-, fő- az 1-ső és 
2-ik fekütelep igen szépen és vastagon fordul elő ; a Gusztáv- és Kübeck- 
aknában fejtésre niéltók a fedő-, fő- és az 1-sö fekütelep. 

A Golonie-aknánál a fedő-, fő- és a 2-ik fekütelep; az Uterisch-akná- 
nál, mely jelenleg nincsen üzemben, a fedőtelep csak délfelé, az 1-ső és 
2 ik fekütelep pedig mindenütt volt fejtésre méltó. Uterisch-aknától délfelé 
a telepek csak kutatólárnák és aknák által lettek megvizsgálva, melyekkel 
megállapíttatott, hogy a 2-ik és :Mk fekütelep itt is előfordul és hogy mind 
a kettő helyenként fejtésre méltó. 

Az elipszis déli végén és innét az elipszis nyugati oldalán északra a 
Ponor-aknáig fejtésre méltó a fő- és a 3-ik fekütelep. 

A Ponor-aknától északra, Reitz-akna felé a terület csak kutató tárnák 
által lett megvizsgálva, s az eredmény azt nmtatta, hogy a telepek fejtésre 
nem méltók. 

A Réitz- aknától a Hildegard- aknáig a fő-, fedő- és az 1-ső fekütelep 
szintén csak helyenként méltók a fejtésre. 

A széntelepek dőlése igen meredek, sőt néha ellenlejtésú. 

A fedőtelep szene kemény és több helyütt két padból áll, a főtelep, 
mely 2 — 4 padból áll, kagylós törésű, fénylő szenet tartalmaz. 

Minél vastagabb a telep, annál vékonyabb a közbetelcpúlt meddő és 
viszont. 

Az 1-ső fekütelep vastagsága 1*5 m és 3 padból áll; a szén porha- 
nyós és csak kevés darabos szenet ad. 



* A szab. osztrák-iiiíigyar államvasutak magyarországi uradalinának leírása. Az 
189(). ezredéves kiállítás alkalmából kiadva. 
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A 2-ik fekütelep vastagsága helyenként 2 m, a miből azonban csak 
1 '5 ni a tiszta szén. 

A 3-ik fekütelep csak az Uterisch-aknában és a Ponorvölgyben méltó 
fejtésre. 

A kőszénbányákban fellépő gáznemek legveszélyesebbike, a sújtólég 
az aninai bányában is fellép, s mely főképen a bitumenes palás agyagból 
és a fedőtelepből keletkezik. 

A feltárás aknák által történik, melyek mélysége a telep dőlésétől 
túgg. Az aknától keresztvágatok hajtatnak a telepekre. 

Minden leleprészen, melynek vastagsága 2 m-nél nem nagyobb é.s 
sújtólég nélküli, a főtepásztafejtés alkalmaztatik. 

Ha a telep vastagsága 2 m-nél nagyobb, úgy az emeletfejtés alkal- 
maztatik. 

Lehetőleg már a munkahelyen különítik el a nyert szénből a darabos 
szenet: azonkívül külön még a buktató-állványon megerősített rudasrácso- 
kon keresztül osztályozzák. Az I-ső számú Thinnfeld-aknán ezenkívül géptől 
hajtott elkülönítő van berendezve. 

Az elkülönített szén közvetlen a rakodó szintre és innét a vasúti ko- 
csikba jut. 

A kokszoláshoz használható termelésnek körülbelül 'A része mosás 
alá kerül. 

Aninán van egy elkülönítő telep szénmosóval, [és 52 kokszoló ke- 
mencze. 

A kokszgyártáshoz használandó szén szénmosóba, mely óránként 
12 tonna szenet képes mosni, hozatik; a szén azután, a készlettoronyba 
emelése után, a kokszoló kemenczékbe kerül. Ezek évenként 21,500 tonna 
kokszot termelnek. 

A feltárás — szállítás - és szellőztetésre ji következő aknák szol- 
gálnak : 

Thinnfeld-akna 555 m. ; Gusztáv-akna 439*ÍJ m.; Kübeck-akna 
430'1 m. : Coloníe-akna 367 m. : Frigyes-akna 385 m. : Kolovrat-akna 
::^67 m : Ronna-akna 535 m mély. 
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A stájerlak-aninai szén elemzését először dr. Nendtwich Káruia mű- 
egyetemi tanár végezte, a következő eredménynyel : * 



Lelőhely 


Fajsúly 


Hamu 


Szé- 
neny 


Köneny 


Éleny 


i ! lUó 
Vlz Kén alkat- 

1 részek 

1 


Kok»z 


Porkán bánya . __. 

Gerlistvei bánva. 

Menius bánya 
(Márkus) __. .. 


1-317 

1-282 

1-287 


1-605 
2-395 

2-615 


85-295 
85-480 

84-54 


5-055 
4-925 

4-96 


9-650 
9-595 

10-50 


2-66 
2-68 

3-63 


0-20 1 26-89 ! 73- 11 
0-47 I 29-04 ' 70-96 

0-94 31-83 68-17 



Az alábbi szénelemzések pedig a cs. kir. szab. osztr. államvasút- 
társulat oraviczai laboratóriumában végeztettek : 



Szám 1 


Lelőhely 


Víz 


Bló alkat- 
részek 


Koksz 


Hamu 


Kalória 
Berthier 

3Z. 


1. 


Főtelep Darabos szén 1856 . 


1-74 


34-41 


63-85 


1-28 


6583 


2. 


« «. ^ 1860- 


1-88 


29-32 


68-80 


2-07 


6580 


3. 


« Golonia-akna 1869 _._ 


2-10 


38-12 


59-78 


7-26 


5067 


4. 


« Kübeck-akna « 


1-90 


31-29 


66-81 


1-95 


5752 


5. 


* Gusztáv-akna .__ . 


1-70 


33-69 


64-61 


2-21 


5642 


6. 


Fedőtelep Darabos szén 1856 


1-94 


.'^•ll 


64-95 


1-72 


6514 


7. 


« Uterisch-akna 1869 


2-60 


54-46 


42-94 


22-00 


4181 


8. 


« Golonia-akna n 


2-50 


35-99 


61-51 


1-75 


4740 


9. 


« Kübeck-akna « 


1-10 


53-38 


45-52 


14-67 


4202 


10. 


« Gusztáv-akna « 


1 -.^5 


31-98 


66-47 


3-10 


5354 


11. 


I l'ekütelep Darabos szén 1856 


2-25 


3150 


66-25 


2-56 


6537 


12. 


1 « « 41 « 


2-25 


22-75 


75-00 


16-78 


4927 


13. 


I « Kevert szén « 


2-25 


28-56 


69-19 


2-56 


6516 


14. 


I « Gránzeustein- 
tárna 1869. ... .. .-. 


\'Ső . 


41-94 


56-21 


12-88 


5267 


15. 


11 l'ekütelep Gránzenstein- 
tárna 1869. . . . . ._. 


2-05 


33-93 


64-02 


419 


5522 


16. 


11 feküielep Golonia-akna 1869 


1-85 


30-20 


67-95 


3-94 ' 


5934 


17. 


II « Gusztáv-akna « 


1-75 ; 


4113 


57-12 


5-65 


5380 


18. 


Kevert szén . . .-. — . 


2-63 




— 


11-55 ' 

1 


5074 


19. 


Apró szén, aninai rakodó . 


1-55 






11-92 1 


5396 


20. 


« « oraviczai rakodó 


2-45 j 


1 

1 




26-ÍÍ7 


42.5:^ 



* .lahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1. Bd.. 18.50. p. 707. 

Nendtvich K. Majn^arorszá^ legjelesebb kőszéntelepei. 1851. p. 32. 



Kiilorsiiiszkv : AsvánvsziMM'k. 
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ANINA. 



A bécsi cs. kir. földtani intézet laboratóriumában eszközölt szén 
vizsgálatok eredménye: 



Lelőhely 


Víz 


Uló 
alkatrész 


1 

Koksz 


Hamu 


: 

Kalória 

Berthiersz. 

1 


I Kübeck-akna F(5telep . .._ 


1-5 


— _ 


66-3 


1-7 


6396 


2 t « « 










6373 


3 * « Fedötelep „_ 


3-4 




64-3 


1-5 


6441 


4 « • « . 










6125 


5 Brenner « Főtelep . .__ 


1-8 




j 66-3 


1-7 


674(> 


6 « « « . . 


— 








6464 


7 • • Fedötelep ... 


2-5 




63-6 


1-9 


6588 


8 « • « ... 


— 








6396 


9 Rozália-bánya Fekütelep .,. 


1-5 


— 


«5-(i 


1-9 


6407 



Az aninai laboratóriumban 1899. évben eszközölt elemzések ered- 
ménye : 



Aknák 


Szén 


H-i^O^X 


S 


Hit'r. 
víz 


Hamu 


Kalória 
Berthiersz. 


Tinnfeld, főtelep ... 


72-fi 


16-9 


0-5 


2-5 


7-S 


6848 


Kübeck, főtelep . .. 


68-4 


16-7 


0-48 


20 


12-4 


6480 


Kübeck Zsigiiiond 
fekütelep ... . _ 


740 


16-2 


0-45 


2-1 


7-2 


7010 


Gusztáv főtelep __. 


73-4 


16S 


0-53 


1-5 


7-S 


6950 


Gusztáv fekütelep _.. 


69-2 


17() 


0-57 


10 


12-4 


6550 


Ronna . .. _ 


62-2 


172 


0-54 


3(> 


16-4 


5980 


Fiiedrich . 


57-7 


16-2 


0-56 


4-3 


17-2 


5660 
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Az osztr. államvasut-társaság laboratóriumában végzett elemzések: 



Lelőhely 


Nedvesség 


Hamu 

j % 


Koksz 


Höegység 


Fótelep (Kűbeck) 


1-5 


1-7 


66-3 


6384 


Fedötelep ( Kü beck) 


3-4 


1-5 


^•3 


6283 


Főtelep (Brenner) 


1-8 


1-7 


66-3 


6605 


Fedötelep (Brenner) 


2-5 


1-9 


63-3 


6492 


H. lekütelep (Uterischi ..- 


1-5 


1-9 


65-6 


6492 


Főtelep (Thinnfeld).. ... 


1-65 


1-7 


66-3 


6494 


Fedötelep (Thinnfeld) 


2-9 


1-7 


63-8 


6388 


Fekűtelep (Schwarzenher^) 


1-5 


1-9 


65-6 


6492 


Főtelep (Thinnfeld) _ .._ 




12 


_ . 


6590 


Fedötelep (Thinnfeld) ... 


— 


3-0 




6625 


1. fekiUelep {(xusztáv)... _. 


— 


3-1 


" 


6590 


n. fekűtelep (írusztáv) ... 




8-7 




6268 



Grittner a. elemzése. 



Anina, aknászén, 


• 


Szén 

Hidrogén 

Oxigén 


Nedvesség 1 


Hamu 


Éghető kén 
Nitrogén 


Kalória 

Összes kén 

Elgözölögtetö 
képesség 


El nem égett 
maradék 


Vizsgálat éve 


65-09' 4-12 7-521 1-94 

■ 1 1 


19-76 


1 

0-70 0-87 

1 


6200 0-76 


5-26 


24-29 


1891 


II *( 




65-39 4-46 80911-59 


19-41! 0-42 

j 


0-64 


6298 0-47 


6-92 


20-83 


1895 






75-34' 4-53 9-22 185 

1 1 . 


7-88Í 0-30 


0-88 


7079' 0-41 


7-24 


14-65 


1896 




o 

N 

rf 


76-36; 4-37 10-30 1-74; 608l 0-17' 0-98i7073 0-29 


714 


12-91 


1897 




1 

•o 


69-001 4-48, 9-31 1 -681 14-2 7; 045, 0-8116553; 0-52 

1 1 1 1 1 


6-35 17-91 

1 


1898 




cd 

ti 


6719 4-38 9-05! 0-73 


17-52 


0-43 i 0-70 


6391 0-48 


1 
1 


1899 




t^ 


7 1-52' 3-99 9-99 

i 


1-50 


12-05 


0-10 


0-85 


6581 0-28 






1900 



Nedvessé^-, harnú- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Anina, aknaszén. 


Krjissó-Szörény m. 


c 


H 





A' 


83-88 


5-31 


9-69 


1-12 


« * 


ff 


83-21 


5-68 


10-29 


0-82 


« « 


« 


83-74 


5-03 


10-25 


0-98 


« « 


Q 


82-99 


4-74 


11-20 


1-07 


« 41 


• 


82-54 


5-36 


11-13 


0-97 



5^ 



K8 AXDíA — AXXAVŐLGT. 

ScHWACKHÖFER Aoina Oravicza-Steverdorf (Krassó m.i jelzéssel min- 
den további helvraeghatározás nélkül közöl egy elemzést (1.) (1889), Aninai 
szén jelzéssel 1896. évről (2>. 





Szén 


HkirofnHi 


Oxidén 


Nitrogén 


Nedvesség 


Hamu 


Éghető kén 


Kalória 


1 


68*37 
74-48 


3i)5 
4-00 


10-5^ 

7H}8 


0-41 


í-33 

e- 10 


14-42 
11-59 


0-80 
0-41 


6309 
6933 



Wartha Vixc^e * a sídjerlak-aninai darabos szenet megvizsgálta 
légsxesz* és koksztartalomra 1877. és 1878. években a következő ered- 
raénvnvel : 

EgT vámmázsa szénből 585 köbláb gáz. 68 font koksz keletkezett. 

A koksz kitűnő minőségű, a legfinomabb porban is összeforr, kemény 
és kongód a gáz középfényereje = 81 gyertya. 

Á koksz fűtőképességét 7812*5 kalóriának találta. 

Af^nn^^gy. A széntelep kiterjed Sdrisáp és Csohwk községek 
határára* Eszteiyi^m megyét>en. 

Távolság az Anna völgy-Sárisáp vasúti állomástól 1*3 km. 

A szénWnya tulajdonosa a -Pesti kőíizénbánya és téglagyár társulat*. 

Lefejtésre alkalmas négy széntelep van iiz tM>?énben. Elzen széntelepek 
vastagsága a következő : 

I, A felső ifedő>, LtHMit ina- telep l\'> — :f lu. 

á. A második, Móriez-telep n*.*) — j-O ^ 

3. A középső, Paulina-telep :^'0 4*5 « 

4, Az alsó (fekű\ Anna-telep :?0— 2*5 « 

A széntelepek között levő meddő ívtegek 2 — 5 ni között vál- 
takoznak. 

A lelepek az eoeéiinek félig sősvizi rétegeibe vannak beágyazva. Rész- 
letesebb főldtaiH viszonyai főképen P. Hantkkn Miksa: A magf/ar krjrona 
orszdyiUffdh' szthitrlef^ci és szénhdnyd^zata és P. Hantken M. : Az eszter- 
gomi hiirnnszvn tvfülrt főliUapű riszom/ni műveiben találhatók. 

L. az Ks:Urgoin szÓHtelepci és szénhdni/dszaldt. 

A s/én ft^llárása akna és tárna által történik. Az akna mélysége : 
100 m. A szénfejtés oldalpászta-fejtés, tömedékkel, történik. Egy oldal min- 
dig szabad. 

A feltárt szén mennyisége kb. 65,000 m^ (kb. 7.800,000 mrnázsa). 

^ Hcltolíli kőszeiifujok vizspjilata légszesz- és koksztermelési szempontból. 1879. 
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Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga mintegy 401,500 mmázsa 
(1894). 

A szén előbb a palától kézi válogatással megtisztíttatik, s ezek után 
eladásra kerül. 

A szénnek legnagyobb része Budapestre szállíttatik és pedig úgy gőz- 
malmok, szeszgyárak, mint egyéb iparágak számára. 

A tőlem megvizsgált szén a következő eredményeket adta: 

A levegőn teljesen megszáradt anyag 100 súlyrészében van : 



1. Leontina-telep 

2. Móricz-telep ._. 

3. Paulina-telep 

4. Anna-telep ___ 


Nedvesség 


Hamu 


összes kén 


Éghető kén Kaloría 


14-35 

14-14 
13-79 
17-89 


7-93 

5-41 
5-65 

5-78 


1-87 

3-19 
4-64 
4-73 


Í5064 
l-^^> ; Í5310 

2-58 , 5370 
4-07 5335 
4-20 5573 



A fűtőképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 

Az Esztergom-szászvári kőszén bánya r. t. (ezelőtt Köszénbánya- és 
téglagyár- társulat Pesten), a dorogi, sárisápi és annavölgyi bányamúveiben 
termelt összesen : 



1897-ik évben 
1898-ik « 
1899-ik « 



2.008.800 mm. 
2.186,000 « 
1.861,800 • 



Ezen szenekről más elemzések is vannak a régebbi időktől kezdve 
az ujabb idóig, a melyeknek a felsorolása azért is érdemes, hogy lássuk a 
telepeknek változóságát. 

Nendtwich Károly vizsgálatai a következők : * 



Lelőhely 


Hamu 1 Szén \ Köneny 

1 1 


Éleny 


Víz 


Kén 


Csolnok... -._ __. 
Sárisáp ... ... 


5-66 
9-34 


71-555 
68-44 


5-190 
5-00 


23-255 
26-56 


10*80 
11-02 


3-14 
9-95 



Haüer Károly a bécsi cs. kir. földtani intézet laboratóriumában vég- 
zett elemzései a következők : ** 



* Nendtvich Károly. Magyarország legjelesebb kőszéntelepei. 1851. p. 55, 58. 
** Karl Ritter von Hauer. Die fossilen Kohlén Gesterreichs. 1865. p. 211. 
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Leontina-telep .._ _._ 


Víz 


Hamu 


Kalória 


14-3 


9-9 


4366 


« __. 




— 


4204 


Anna-telep .. . . ... 


13-9 


7-4 


4622 


« 






4452 


Móricz Sándor-telep _._ 


11-4 


8-6 


4476 


« 






4565 


Annavölgy .__ 


12-6 


7-3 


4569 


» ._. 




5-7 


4384 


« 


— 


4-7 


4305 



Fútöképessége Berthier megközelítő módszere szerint határozta- 
tott meg. 

Grittner Albert a m. államvasutakhoz küldött kocsirakományból 
vett próbákat elemezte meg,* és pedig I) az annavölgyi aknaszenet 
1889-ben, II) az annavölgyi aknaszenet 1889-ben, III) az annavölgyi akna- 
szenet 1891. évben. 





1 ' 1 
G »-;tío ^ ^ B : % 2 o 

í< .5; ' H o eö . te ' "^ «J 


ío 

en :o w 

N a. 

,W^ 


El nem égett 1 
maradék 1 


> 

> 


53-36 405 13-86 12-791 11-89 302 ' 103 


4993: 


3-89 4-53 il6*19 1889 

1 




54-22' 4-38 


13-43 ll-69'll-31l 4-19 0-78 Í521()i 

1 1 1 


503! 4-03 1412 1889 




54-25! 4-44 

1 


14-44!l2-86, 9-14 3-73 1-14 15173^ 


4-26 4-49 1456 1891 

1 




55-87 3-90 


14-46 ll-52j 1003 3-19 103 


5142 


3-86' 4-75 il500| 1895 

1 1 


Annavölgy (Sárisáp), 
aknaszén, Eszter- 


50-24 3-83 
45-31! 3-37 

1 


15-6415-3811-66 
12-2414-7919-69 


2-42 1 0-83 
3-67 1 0-93 


4580 
4207, 


3-08 11896 
405 1896 


gom m._.. ... 


56-97 4-26 
48-81 3-60 


14-22' 10-62 10-32 2-71 [ 0-90 

13-77 20-4O'10-57 2-01 0-84 

1 1 1 ^ 


53:38, 
4427 


3-46 412 17-02 1897 
2-6S ^ |1898 




50-06 3-77 12-8718-4110-82 


3-07 ! 100 

1 


4648 


3-74 |1898 




55-44 4-03 16-75 ll-()4l 8-51 3-24 099 

1 1 


5068 


3-9814-23 18-04| 1898 




53-94 4-34 14-98 12-4 li 10-72 2*47 1-14 

' 1 1 . 


5073 


3-16 462 23-29,1899 




52-97| 4-35 


15-16 12-05;iO-71 


3-31 1-45 


4965 






1900 



* Grittnek Albeiít. Szénelemzések különös tekintettel a in ag\'ar országi sze- 
nekre. 1895. 1900. 
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Nedvesség-, hamu- és kénmenles anyagra átszámítva : 





C 


H 

1 


1 

; 

1 


N 


73-80 


5-61 


1917 




•42 




74-47 


6-02 


18-44 1 




•07 




73-05 


5-98 


19-44 1 




53 


Annavölgy (Sárií?áp), 
aknaszén, Eszter- 
gom m.._ - ._. 


74-23 
71-22 
73-26 
74-62 


5-18 ' 
5-43 
5-45 
5-58 


19-22 ; 
22-17 ' 
19-79 ' 
18-62 ! 




37 

18 

50 

"18 




72-82 


5-39 j 


20-54 




•25 




73-94 


5-57 ; 


19-01 




48 




71-81 


5-22 j 


21-69 ■ 




•28 




72-50 


5-83 1 


20- 14 

t 




53 



A kalóriák az elemzési adatokból számíttattak ki. 
ScHWACKHÖFER elemzései : * 





C 


H N 

1 1 


Higr. 
víz 


Hamu 


Éghető 
kén 


Kalória 


Év 


52' 


1 
66^3 


•79 


17-64 


0-81 


13-47 


11-63 


4-83 


4764 


1897 


• 


53 


•7713 


•80 


15-84 


1-37 


15-52 


9-70 


3-82 


4886 


1898 


Annavölgyi aknászén.... 


51 


■81 3 


•30 


16-39 


102 


15-10 


12-38 


3-51 


4556 


.1898 




53 


48 i 3 


•63 


17-10 


0-89 


15-37 


9-53 


3-69 


4764 


^1898 


Az öt elemzés közép- 


50' 


94 3 


•57 


16-38 


1-09 


14-99 


14-03 


3-60 


4605 


1899 


értéke. _. . . ... 


52 
70" 


•53 1 3- 
31 5 


•62 
•06 


16-47 
23-55 


1-04 
1-08 


14-89 


11-45 


3-89 


4715 




Az előbbiek hamu és 


71 


90 5 


•08 


21-19 


1-83 












nedvességmentesen 


71' 


•44 4 


•55 


22 - 60 


1-41 












átszámítva. ._. .. 

1 


71 
71 


•21,4 
77 5- 


•83 22-77 
03 21-66 


1-19 
1-54 




ft 








Középérték .. ... 


71- 


33 4 


•91 


22-35 


1-41 














49' 


48,3' 


•17 


18-17 


0-92 


14-32 


13-94 


5-90 


4331 


1896 




50' 


22 3 


-2í) 16-48 


0-89 


18-14 


10-98 


3-72 


4409 


1896 


Annavölgyi daraszén./ 


51 


92 i 3 


-18 


16-38 


0-96 


17-89 


9-67 


3-47 


4513 


1898 




51' 


11 3 


•51 


18-93 


104 


1615 


9-26 


4-37 


4483 


1898 


Középérték . . ._ 


50' 

68 


68 3 
97,4 


•29 
•42 


17-49 
25-33 


0-95 
1-28 


16-63 


10-96 


4-36 


4434 




Az előbbi négy analizis 
hamu és nedvesség- 
mentesen átszámítva 


70' 

71 

G8- 


85 1 4 
•67,4 
52 4 


•64 
•39 
•71 


23-25 
22-61 
25-38 


1-26 
1-33 
1-39 












Középérték __ _ 


70- 


00 


4 


•54 


24-14 


1-32 




. 









* Fr. Schwackhöfkr. Die Kohlén Oesterreich-Ungarns u. Preuss.-Schlesiens. 
1901. p. 221. 
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ScHWACKHÖFER ugYancifak megvizsgált több Dorog-Annavölgyről való 
szenet 188C — 1892-ig ezek azonban közelebbről nincsenek megjelölve: 



1. 


Szén 


c 

2 

is 


K 

o 


1 

2 


> 
2: 


Hnmu 


s 
«3 


Kalória 


9> 

> 

s 

o 

H 


52-20 


3-42 ; 


18-90 


0-75 


15-67 


9-06 


2-65 


I 

4508 


1886 


2. 


47-53 


3-35 


17-51 


1-13 


1440 


16-08 


5-61 


4240 


1892 


H. 


44-60 


3*24 ; 


17-32 


0-77 


20^88 


1319 


3-14 


■ 3876 


1892 


4. 


55-33 


3-89 


19-50 


1-07 


12-89 


7-32 


500 


4950 


1890 


5. 


49-57 


3-33 


17-01 • 


0-91 


19-10 


10O8 


2-51 


' 4311 


1892 


6. 


43-96 , 


3-07 


16-20 


aS5 


22-24 


1368 


3-43 


; 3815 j 


1892 


közép- 
érték 


48-87 ! 

1 


3-38 


17-74 


0-92 


17-53 


11-56 


3-35 


4283 ! 





Itten említem fel Nkndtwich KÁnoLYnak fentidézelt munkájában Ma- 
gyaros (Mogyorós) és Újfalu (Nyerges-Újfalu) esztergommegyei szeneknek 
régi elemzését is. 



Mogyorós _„ 
Újfalu 


Aránysuly 


§ 

X 


Széneny 


c 

8 


Éleny 
Víz 


Kén 

Illó alkat- 
részek 


Koksz 


1-42 
1-43 


1 
8-34 
9-74 


1 

69-215 
69-720 


* 

4505 
4-825 


26*280 ' 13-63 
25-455 1360 

! 


3-07 43-16 
5-10 39-74 


56-84 
60-26 



ArgyaSf Eolozsmegyében. Oligocén korú barnaszén.* 
Arlóf Borsodmegyében, 1. Járdánháza. 
Affostanfalvaf Nagy-Kúkúllő megyében, 1. Köpec:. 

Sadin, Zólyommegyében. A szénbánya a farkasfalvi állomástól 
3*2 km távolságra fekszik. 

Tulajdonosa az Unió cs. kir. szab. vas- és bádoggyári társulat Bécsben. 

Leíej lésre alkalmas egy telep van, melynek az átlagos vastagsága 
3 m és valószínűleg oligocén korú. 

A széntelep közvetlen fedője kavics, fölötte homok, helyenként a 



* KocH A Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei. I. Paleogen- 
csoporL (A m. L földtani intézet évkönyve 1894. p. 324.) 



RVDIN. 
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kibúvás mellett pala, fekúje a kibúvások felé triasz-inészkő, a medencze 
közepén szürkés agyagos kemény pala. 

A feltárás tárnával és siklóval történik. A sikló függélyes magassága 
30 m. A telep nagyon gyakran van kidudorítva és apróbb teknőket képez. 
A te'knók szélessége 100 — 140 m, s igy azok feltárása a szükséghez képest 
tárna vagy feltörések által eszközöltetik. 

A föszállitó szinttel parallel a medencze két oldalán párhuzam vágatik 
20 — 30 m-re egymástól és a szenet pillérfejtés útján nyerik. 

Az eddigi összes széntermelés, közlés szerint, 300,000 mm. 

Mivel a termelés csak 1899. évben indult meg rendszeresen, az évi 
átlagos termelés az ezen évinek felel meg, a mely 150,000 mm volt. 

A szenet közvetlen a bányánál osztályozzák annyiban, hogy a tisz- 
tább szenet generátor fűtéshez, a földesebb szenet kazánfútéshez külön 
raktározzák és fuvarozzák. 

Ara a bányánál inm-ként 50 fillér. 

Csakis a zólyomi vasgyárnak termeltetik saját szükségletre. 

A telep 1889-ben a kibúváson egy tárnával táratottfel. A telep min- 
den beágyazástól mentes, a fekü-mészkó nagyon víztartalmú. A bányaüzem 
1899. évben indult meg, miután a szükséges gépek beszereztettek. 

A szenet a bécsi cs. kir. földtani intézet laboratóriumában vizsgáltaik 
meg 1898. évi decz. 17-én s ennek eredménye volt : 



Szén 


Hidrogén 


1 ! ■ ' 
Oxigén j Nitrogén Higr. víz | Hamu Káros kén 

1 1 


Kaloría 


50-91 


3-93 


2á-()7 ' 0-35 17-84 430 307 


4413 



Természetes léghuzam Siemens-féle generátorokban történt elgázosi- 
tásnál az alább közölt átlagos összetételű gázt szolgáltatott, térfogat szá- 
zalékban : 



CO^ CO H 

1 


CH^ 


100 


0-0 ; 19-5 


92 


ál 



A kísérletek nagyobb mennyiségben eszközöltettek. 
L. Szélnye, ^ 

Ugyancsak a bécsi földtani intézet laboratóriumában EicHLEiTERtöl 
végzett elemzés szerint : * 



* Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1895. Bd. XLV. 
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HADIN- líAGLYASALJA 



/A/> Hamu C U \0-\-N\ .S 



Kalória 

szá- 
mított 



Kaloría 

Ber- 
thier sz. 



fUidin ]. 
« II. 






I ' I 

3818 3-21 lá-65 5*72 



30S-ÍÍ i>íK) li>-26 7-01 



33-iO 
3375 



3293 
3036 



ScHWACKHÖFKH eleiiizése 189S. évről, Badin aknaszén Józseí-tárna 
elnevezéssel : 




Hamu és nedvesség 
mentesen számitva 



50 91 
05-39 



3-93 i>2-67 
505 -29- 11 



0-35 I 17-84 
0-45 ' 



4-30 ! 3-07 



4413 



ItaglyasaJJa. Ba^^lyasalja község, Nójrrád megyének füleki járásá- 
ban fekszik. 

A szénbánya megnevezése: Károly-akna, ennek távolsága a salgó- 
tarjáni vasúti állomástól 1000 m. 

Tulajdonosa: a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat. 
A károly nevű akna kerületében csak egy, alsó-mediterrán korú, 
.eíejiésre méltó telep van, melynek átlagos vastagsága 1*2 méter. A feltárás 
-ratn bányához tartozó kerületben jelenleg is folyamatban van. 

A széntelep fekúkdzote a riolittufa, gyakran a széntelep és a riolittufa 
műzótt egy duzzadó agyagréteg is található. A széntelep fedőközele csillám- 
iüs hafDoko5 agyag. 

A fellárás a 208 m mély Károly-akuával történik. 
As&énrejtés tOmedék nélküli pillérfejtés. 

pillérek hossza 50 m, szélessége 30 m. 
6 5 évi széntermelésnek évi átlaga 500,000 q. Termeltetett 
10.823,000 mm szén. 
nagyság és minőség szerint már a fejtó műhelyen osz- 
bányából egyenesen a vasúti kocsikba kerül. 
Adfai ára métermázsánként a szén nagysága és minő- 
ig Yiltozik. 
■^jdnrni az egész országra terjed. A főbb fogyasztók : 
(SieUa gőzmalom. Hatvani czukorgyár. Zólyomi 
nUűlTán, Petroleum ipar r. t., Czeglédi gőzmalom 
Ipartelep, Salamon és Wallis Kisszálláson, 
■■lom. Csavargyár r. t.. Olajgyár r. t. stb. 
létezik. 
Mtdenczebeli szén nem alkalmas, nyers-gáz- 



cáoporL ' 




Lásd Salgótarján. 

A tőlem megejtett károlyaknai szén vizsgálati eredménye a következő : 



Hamu Nedvesséit ! Omks kén 


ElíghetS 
kén 


Kalória 


5-62 8-21 il-7ti 

1 


l)-95 


6ásS 



A fütöképességet direkte kalorimelerrei határoztam meg. 
Grittker Albert elemzése : a baglyasaljai darabosszénnek vizsgálata 
1888. évből : 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva; 



Bi^lyas.ilja, ila 


itbossz 


eo, Nógráii ni 


C 


II 





.V 


7+-5S! ' 


:."J4 


1*77 


1-+7 



TTó Béla elemzése, mely a budapesti vegykisérloti iilloináshoz be- 



Bajtly 


-alj" 1 


Nedveasti; 


Hamu 


Stón 


összes 
1 hidniyén 


D[e|>. hidr 


' Kalória 


l(-6i) ! 


17-82 


M-.-.5 


3-7.^ 


'2-M 


j 4787 




II... 


11-20 ' 


vs-m 


.J2-63 


4-88 


2-70 


4834 




III. . . __. 


11-13 


ITt'-H 


r.1-67 


4-53 


a-4-2 


: 48:14 



Ugyanide, Salgótarján Károlif-akna név alatt beküldött szénminta 
Bittó szerint a következő eredményt adta: 
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BAKFALVA — BAROT. 



1 
Nedvessétí Hamu 


Szén 


összes h. 


Disp. h. 


összes S Eghetó ^S 


P.O, 


Kalória 


8-61 
9-59 


3-47 
3-53 


68-19 
' 63-79 


4-90 

3-88 


318 
1-63 


1 
119 106 

1-37 1 117 


0*038 
0025 


6423 
5616 



Bakfalvi (helyesebben Lakombak) lignütelepek, Sopron megyében, 
1. Riczing. 

JBakocnía határában, Baranyamegyében, lignittelepet találtak, a mely 
azonban művelésre nem érdemes. (Hantken, p. 11.^ 



Bania, 1. Berzászka. 

Barbatény^ 1. Lupén y. 

Bárót, Háromszékmégye. A baról^ilye falvi lignitterület Háromszék 
és üdvarhelymegyék olasztelki, kőhalmi, hévízi, hidvégi és miklósvári járá- 
saiban van.* 

Termeltek 1874-ben 8,625 mm., 1875-ben 4,48(k mm. 
« 1876-ban 57,460 mm. szenet. 

A Bárót vidéki neogén, levantei korú lignittelepeket, Hehbich sze- 
rint,** a ki 1856-ban akadt rajok a Nagy-Ajta völgyben, a brassói bánya- 
egyesület kezdte mívelni a feleki hámor számára. Az évenkénti szénterme- 
lés 11,200 — 14,000 mm.-t tett ki. A vashámor üzemének megszűnése után 
a szénbánya mivelése is megszűnt.*** 

Későbben a művelés megint nagyobb lendületet vett( 1. Köpecz,) 

A baróti szénképződményben 3 telep fordul elő, melyek közül a felső 
álkg 9*4 m, a második körülbelül 0*5 m, a harmadik pedig körülbelül 0*9 m. 

Az illyefalvi lignitet Bittó Béla elemezte meg a következő ered- 
méDjDiel: 



Hmo 



Szén 



összes 
hidrogén 



Disp. hidr. 



összes kén 



Éghető kén 



Kalória 



»B 



46-64 



4-26 



2-13 



1-63 



0-98 



4!281 





Wi||iiorB»ág széntelepei, p. 16, 3^1. 

A «fti>lyf51d földtani és őslénytani leírása. (A m. k. föld. int. 



I btfnaszón-telepről. Marosvásárhely. 1874. 



BANCALVA -BÁNSZÁLLÁS. 



Bánfalva, Borsodmegye, szentpéteri járásában, u. p. Bánhorvát. 
Grittner Albert elemzése : 



VedvL'sség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 




HáuliÜTfi, atnasién, BorsoJ in. 


C ! H i i 

1 '• 1 


JV 


71-14 1 5-86 1 Sl-98 [ 
76-3Ó W^l ! Ifi-51 1 


102 

1-S7 



líánhifia, I. Fflsó-Galla. 

Sánsxállás. Bánszállás bányatelep, Sajö-Várkony község határá- 
lian, Borsodmegyében fekszik, a m. kir. államvasutak Czenler állomásától 
l-'3 km távolságban és azzal normál vasúti vágánynyal van 6s.szekötve. 

Tulajdonosa az egri fökáptalan és Várkony község úrbéres közönsége. 

A köszénbánya mívelési és kiaknázási joga 1868 aug. 31-én, illetve 
i868szept. ;íO-án kelt szerződés alapján a Blmanmrányvölgyi Vasműegyesü- 
letnek, illetve jogutódja a Rí mamurány- Salgótarjáni Vasmű Részvénytársu- 
latnak van biztosítva. 

Lefejtésre alkalmas két. neogén korú barnaszéntelep van. A felső 
telep vastagsága 0-5^ — ^2'4 m, az alsó telepé 2 — 3 m. 

Az alsó és felső telep feltárt szénmennyisége 500,000 ni". 

A felső telep íedöje agyagos homokkő, fekflje folyóhomok. 

Az alsó telep fedője agyagos homokkő, feküje 2 — 3 m agyag, azután 
világos homokkő, helyenkint nolit. 

A feltárás két li'irna által történik, jelenleg csupán a fekütelep mivel- 
tetik. A .szállító akna mélysége lOR m. 

A szén pillérfejtés által nyeretik és pedig a széntelep megüttetvén, 
csapásirányban egy fővonala! feltáralik, innét 300 — 400 méter távol- 
ságra siklók telepíttetnek a telep dőlésének irányában, mely siklókból 
■20 — 25 méter távolságban csapásirányú párhuzamos vágások létesíttetnek. 



ily módon a széiitclep fejtési határától vissza és lefelé megkezdetik a fejtés. 
a viszonyokhoz képest dülésirányú vagy dülés- és csapásirányú 4 méter, 
esetleg a fedő szilárdságához képest széle^íebb vagy keskenyebb pillérek 
kivétele által. 188á-ik évtől ls9K-ik év végéig 14.554,035 mm szén termel- 
tetett. 

Az utolsó ö évi széntermelésnek évi átlaga 765,730 mm harna.^zén, 
1895. évben 1,088.000 mm. 

A szén közvetlenül a bányából szállíttatik, a társulati hengergyárak- 
hoz, és osztályozásnak vagy mosásnak alávetve nincsen. Idegen vállalatnak 
a szén nem adatik el, fogyasztása csupán az ózdi vasgyárra szorítkozik. 

A hánya 1868. évben nyittatott metr. 

L. Salgó-bányatelcp. 

Hai:er a várkonyi szenet a következő er«.-dménynyel vizsgálta meg: 



NedíesaéK 



Hunu 



' Berthiersi. 



1 



2870 



19-0 ] á?>-6 
lF,-6 I 7-f> 
I7:( 16-.T 

Más elemezése : 1 . Bánszállás felső telepből. 2. Bánszállás alsó telepből : 



1. 

i. 


N«dv«»ég 


i 


i 


H.mu 


Kílom 


U«6 
Í4-91 


«-39 


3M0 
3-4* 


o-sa? 

0-73W 


17-79 
I9-I6Í 


11-0 






MNyM» 


h;l Csdi 


domya ; 1 


Pekletiie 


a. 







KAT( )\Y — BAH < ;ZIK A. 
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Nedvesség-, haniú- és kénmentes anyagra átszámítva: 



Bátony, aknaszén, Heves in. 
• « « * 


C 


H 


i) 


A^ 


77-72 
73i;{ 


r)-<S6 


15-07 
áO-56 


1-37 
1-42 



A bécsi (S. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához beküldött 
szén vizsgálata : ** 



Nedvesség 


Hamu 


Kalória 
Berthier sz. 


4-9 
5-1 

6r> 


á-2 
20-5 
38-7 


6266 
4676 
3266 



Bátor vidéken, Hevesmegyében szintén előfordulnak lignittelepek, 
melyeket régóta aknáznak, de a termelés csekély.*** 

Termeltek 1874-ben 2525 mm., 1875-hen 240() mm., 
l^!76-ban 938 mm., 

A bátori bánya az egri főkáptalan tulajdona. 

Tárd vidékén is bányásztak csekély mennyiségben lignitet a Goburg 
berezeg birtokán és pedig 187f)-ban 1720 mm.-t. ' 

Bárezika. A szenet a m. kir. földtani intézethez a Magyar Altalános 
Kőszénbánya r. t. (1896. jan.) küldte be. 

A bányanedvességtől teljesen megszáradt szén 100 súlyrészében 
találtam : 



Nedvesség Hamu 


Éghető 
anyagok 


összes kén ' Kalória 


17 -78 ! 24-66 


57-56 


3.56 1 3IS2 

1 



Fútőképességét, kivánatra, csupán a közelítő Berthier-módszer szerint 
határoztam meg. 



* Fr. Schwackhöfeh. Die Kohlén Oesterreich-Ungamp. 19(jl. p. 228. 
** Jahrb. d. k. k. geolog. Keichsanstalt. 1881. p. 4.59. 
*** Hantken. Ma^arorczág széntelepei, p. 12, 307. 
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BAHGZIKA — BKCSKK 



Egy másik elemzés, mely az országos vegytani intézethez küldetett 
be. Bittó Béla szerint tartalmaz : 



Nedvesség 


Hamu Szén ,9?^^^^ 
1 hidrogén 


Dispon. 
hidrogén 


összes kén 


Éghető kén 


Kalória 


-25-3S 


8-25 4^.-29 i :V22 

i 


l-:{7 


:^-23 


1-97 


4075 



L. Disznóshorifát, 



Sá/ródy Biharmegyében, 1. Nagy- Bárod. 



JBecske. Becske község határában (Nógrádmegyében) Puszta-Kele- 
csény szénbánya létezik, a balassagyarmati vasúti állomástól 19 km-nyire. 

A széntelepet trachitkőzet és vörös agyag környezi. 

A szénbányát 1866-ban egy porosz czég műveltette, de a messzire 
való fuvarozás miatt télbenhagyta. A feltárás tárnával történt, a melynek 
hosszasága ismeretlen, mert víz alatt van, s igy hozzá nem férhetó. 

Tulajdonosa a becskei közbirtokosság. 

A becskei alsó-mediterrán korú szenet hosszabb ideig a nagyhalápi 
czukorgyár számára fejtették,* ennek megszűnte után a bányamiveléssel 
is felhagytak. 

E széntelep vastagsága kb. O'S méter. 

A bécsi cs. kir. földtani intézet chemiai laboratóriumában végzett 
elemzés eredménye a következő : ** 



Nedvesség 


Hamu 


Kalória 
Berlhier sz. 


I3*:^'A, 


I0-3oo 


4102 



A cs. kir. szab. osztr.-magyar államvasuttársulat oraviczai laborato- 
riumábiin 1860-ban végzett elemzés eredménye: 



NedvessL'^r Illó részek * Szén 



Hamu Höegysé^^ 
Berthiersz. 



l.VSo,, ;2i-r»4oo ' i9:j-j..., 



l()-i>4 



37r»i 



"^ Hayikkn. Ma^^iirorszá^' szfnlele))ei. }). \'2. :á9:2. 
** HAiTJt. F()s<ile Kí.hlen. ÍV.Ilék 24. 



HELKfrZ- BKLKTLNKCZ. 
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Belecz község, Várasd me^7ébeii. 
Grittner Albert elemzése : 



Belec, aknaszén, 
Várasd m. _.. 


Szén 1 


Hidrogén 
Oxigén 


Nedvesség 
Hamu 


s 1 

^ ; G 

2 1t 

"o 6 

tt ^ 

•M íz; 


Kalória 1 


összes kén 

Elgózölögtetö 
képesség 

El nem égett 
maradék 

Vizsgálat éve 


42-03 


3-42 


17-67 


1 

2á'90Ín-49i 

1 


1 

; 

2-00l 0-49' 3608 

1 


1 

3-00! 3-t24 


1 

i 

7 7411897 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 



Belec, aknaszén. Várasd m... 




66-08 ! 5-38 I 27-77 I 0*77 



Belethieci aknaszén. Várasd megye varasdi járásában, Horvát- 
országban. 

Az 1. számú szenet Grittxkr Albert,* a 2. és 3. számú szenet pedig 
ScHWACKHÖFER ** elemezte : 





1 


* ' 


1 

1 G 1 


:2á l^^ 


égett 
ék 


0) 

> 


l. Beletinec, aknaszén, 


Szén 

Hidrog^ 
Oxigén 


Nedvess 


Hamu 

Éghető 
Nitrogé 
Kalória 


összes 


Elgözöl 
képess 


El nem 
marad 


> 


1 


• 1 


1 1 
1 




' 1 


Horvátor. Varasdni., 


' 1 




1 






i 


varasdi járásban ... 


61-53 


4-99; 16-27 


8-15 


7-39 1-011 0-66Í5819 

1 


1-18 


5-21 1614^ 


1<S92 


2. Beletinec-i fénylő sz. 


60-40 


4-281 17-29i 

1 • 


5-97110-86 3-44^1-20 


5428 




1 


1897 


3. « « 


6265 


4-55ll5-341 


12-07. 


4-181 2-29, 1-21 


5822 








1899 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



1. Beletinec, aknaszén. Várasd in. 

2. « « N N 

3. « « d tr 




73-73 
72-62 
74-81 



5-98 I 19-50 
5-15 20-79 
5-43 18-32 



0-79 
1-44 
1-44 



* Ghittneh. Szénelemzések. 
** ScHWACKHÖFER. Die Kohlen Oesterreich-Ungarns. 1901. p. 228. 

Kalecninszky : Ásványszenek. 
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82 BKRZÁSZKA. 

Sérisástíkaf Krassó- Szörény megy ében. Közvetlen a Duna mel- 
lett fekszik a Kozla bányatelep, Drenkova hajóállomástól 3 km távol- 
ságra. 

A szénbánya tulajdonosai Guttmann testvéhek Bécsben. 

Fejtés alatt álló közép- liasz korú szén telepek száma : egy, mely 
azonban számos elágazásokkal telepcsoportot képez. A beágyazás lencse- 
szerű. 

Vastagsága ennélfogva igen változó. A fejtés 0*5 — 6 m vastagságú 
lencséken eszközöltetik. 

A széntelep közvetlen fedője finom szemcsés, szilárd homokkő, fekűje 
agyagpala. 

A feltárás tárnával történik, főtepásztafejtéssel és tömedékkel. 

Az utolsó ő évi széntermelés évi átlaga, közlés szerint, 427,922 mm. 
Az eddigi összes széntermelés: 10.051,251 mm. 

A széntermelés V4-ed része közvetlen a bánvából kerül eladásra, 
^/4-ed része osztályozásnak és mosásnak van alávetve, hogy a benne levő 
meddő (mintegy 50o/o) eltávolittassék. 

Ara a bányánál 50 kr mm- ként. 

A szén piacza főképen a Duna- és Szávamenti városok. 

Rövid történeti adatok: A kutatásokat a területen Nikolics űjmol- 
dovai lakos és Hofmann Ottó kezdték meg a negyvenes években; ezektől 
a köszénbirtokot 184()-ik évben Ki. kin Károly bécsi nagyiparos vette meg, 
míg 1872-ben a mostani tulajdonos birtokába ment át. A Dunától távo- 
labb eső bányabirtokot üzemen kívül helyezték és a bányát a Duna völ- 
gyében nyitották meg. 

Az üzem ezen időtől szakadatlanul folyik. 

A széntermelés lassanként emelkedett, az ötvenes években 10,800 — 
28,000 mm, a hatvanas években 07,000 — Si,<K)() mm, a hetvenes években 
112,000 mm volt, míg ujabban a fentebb közölt mennviség. 

A szén minőségét hamutartalomra és fűtők épességére a közönséges 
Berthier-módszer szerint hetenkint vizsgálják meg. Részletesebb chemiai 
analízisekkel a czég nem rendelkezik. 

Kokszolási kísérletek, közlés szerint, nagyobb mennyiségben Máhr.- 
i-ban télettek, 62% koksz kihozalallal. (íázgyártási kisérlelek a szegedi 
történtek, a hol a szén jól bevált és oda gázgyártási czelokra 
iHandóan szállítanak. 

j&Duca^'^zhajózási Társulat Bign* (Sduiellersmlír) helység határában 
^iEinrr siían^. kezdetben azonban eredménytehínűl. 

jSBíüiTii [Pragoselo és Faca-máre vidékén is nyitottak rnagánvál- 
»»«■:» :£^izaiivakat. de a Dunától való nagy távolság miatt a művelést 
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Részletes földtani viszonyait Hantken és Lipold * ismertetik. A szén- 
telepek liaszkorú képződmények. 

Szénbányák vannak még Szirinia, Kozla, Rtulina, Glavcsina és 
Kamenkzán, a Jelischeva völgyben Kredicza táján, Biger határában a 
Poliaska hogy vidékén. 

A sziriniai és kozlai szénbányák a Dunához igen közel fekszenek, míg 
a rudinai, glavcsinai és kameniczai bányák a Dunától körúlbelől 7 km 
távolságban vannak. 

A bányaművelés tárnákkal történik, melyek egymástól bizonyos 
távolságban hajtatnak. E tárnák a széntelepek kibúvásainak közelében in- 
díttattak meg. 

A szirbmi bányaműnél több tárna van. A legfelsőbb (4. számú) a 
Duna völgyében megindított Ida-altárna szintje felett 85 m-el fekszik ma- 
gasabban. A 4-ik számú tárna szintje alatt 28 — 28 m függélyes távolság- 
ban következik a 3-ik, a 2-ik és az 1-ső számú tárna és ez utóbbi alatt körül- 
belül 23 m-el lejebb az Ida-altárna. 

Az Ida-altárnának, melynek hajtását 1875-ben kezdték meg, czéljaaz, 
hogy a sziriniai és kozlai szénbányákat alávájják, hogy e bányák összes 
széntermelését egyenesen a Dunához szállítsák. 

A kozlai bányamű a sziriniai széntelepek csapásában, a Kozlai patak 
völgyében fekszik. A legalsóbb a Coronini-tárna, mely az egész liaszképződ- 
ményen áthatol s egészen a feküt képező neocom mészkőig 503 m hosszú- 
ságban van hajtva. Körülbelől 380 m-ben érték el az 1-ső fő széntelepet. 

A Goronini-altárna szintje fölött 51 méterrel magasabban a 4-ik számú 
tárna létezik. A 2-ik számú tárna a 4-ik számú tárna szintjénél 47*25 m-el 
fekszik lejebb. Az 1-ső számú pedig még 70 m-el van feljebb. 

A sziriniai és kozlai bányákban 3 széntelep van. A széntelep vas- 
tagsága — 6 m között változik. 

A kameniczai szénbányák jelenleg nem mi vettetnek. E vidéken szin- 
tén 3 széntelep fordul elő; a földtani viszonyok- megegyeznek a kozla-sziri- 
niai földtani viszonyokkal, csakhogy a rétegek nincsenek felfordult hely- 
zetben. 

* P. Hantken. Magyarország széntelepei, p. 140. 

LíPOLi). Der Kohlenbergbau bei Berzászka. (Jahrb. d. k. k. geol. Anstalt.) 

LiPOLi). Uebersichlliche Darstellung der Kari Klein'scben Steinkohlenberg- 
werke in der k. k. Militarírrenze im Ranat. 

Fr. Hatier. Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1869. Nr. 8. p. 167. 

R. Knapp. Das Kohlenvorkommen von Berzászka ira Serbisch-Banater Grenz- 
Regiment Nr. 14. (Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1870. Nr. 6. p. 100.) 

Stuh. Geologie Steiermarks. 

Emil Tietze. Geologische u. palaeontologische Mittheilungen aus dera südl. 
Theile des Banater Gebirgstockes. (Jahrb. d. k. k. geol. R. A.) 

6* 
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Ezen szeneket kokszgyártásra lehet felhasználni. 
A kameniczaiéskozlai bányák szenét régebben Hauer, a bécsi cs. kir. 
földtani intézet laboratóriumában elemezte, a következő eredménvnvel : * 
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A kameniczai szén koksztartalma 77-0 — 78*6 o/o. 

A kozlai szén koksztartalma 62*0 — G6'()o/o. 

A fentebbi próbák átlagos eredménye: víz = 0*6o/o) hamu = 9'38o/o. 
Egy 30"-as bécsi öl puhafával egyenértékű 8*67 bécsi mázsa szén. 

A Bania és liudaria község határában levő báró Nikolics Fedor 
bányaterületéről való kibúvásokból Fricke HenrikIőI intézetünkhöz bekül- 
dött szénnek az összetétele a következő volt : 



^**®*^ ' Nedvesség Hamu összes kén 
anyagok i ^ 


Kalória 


89-51 


0-85 


9-64 1-66 


7376 



A ■USképességet kaloriméterrel határoztam meg. 

Sdmdlémruhe és Rudaria községek határában a Sal^'ó-Tarjáni 
Bástvénytársaságnak is vannak az alsó-liasz forrnáczióhoz tar- 
álló bányajogosítványai. 




Kohlén Oesterreichs. 1861. p. 235. 
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A bécsi geológiai intézet chemiai laboratóriumához a drenkovai kó 
szénbáinyatársulattól beküldött szén vizsgálata : * 
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GuiTTNEH Albkrt eleiuzése : 
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Nedvesség-, hamu- és kénnientes anyagra átszámilva. 



Schnellersruhe, aknászén, Krassó- 
Szörénymegje ... ._ _,. . . 


C 


H 


1 



1 


N 


92-73 


4-96 


1 

1-44 ; 


0-87 



Beniiííerci^ef Besztercze-Naszódmegye. 
Grittner Albert elemzése : 
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Besztercze, aknaszén. 
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* Jahrbuch d. k. k. k^oI. Heichsanstalt. 1888. p. 621. 
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Neíívesííétf-, hamu- és kénrnentes anya^rra átszáiiiítya. 



; HH'Zierczf:, akoa^z^n. Be-ztercze- 
\;t-z'Vdm*:ir>e .. 
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J^if/er''Schnet!erMrtihe, I. Berzcbizka. 

fílknzád köniyékén, Szatinármeííyében. rnívelésre nem alkalmas 
liífnit-tdfrpfrl találtak. (Hantken p. 14j 

/i/ío, 1. Jagujedovíu: 

jttodfpnoMf Biharmeiryében, a vasúti állomástól 31 km távolsá^jri-a. 
Tulajíiono.sa : A Maíryar Aszfalt társaság. 

A fedótelep vastagsága, közlés szerint. 2 m, a kózéptelep vastagsága 
i Tíí é» a ífíkötelepé 5 m. Ezenkívül ezen társaság birtokában van a szóm- 
szí'ídos telírfieknek is, és pedig Almaczeg, Papfalva és Középes községek lia- 
táraibíjn, a hol a szén hasonlóan fordul elö. mint a bodonosi telepen. 

A széntelep fedője és fí'kúje kék agyag és tárnákkal van feltárva. Kora 
pí^ntuM, 

A szénfí'jtés módja pillérfejlés. Eladásra nem kerül. 

A széntelepet az 1801. évben fedezték fel és azóta csak a társaság 
saját szük.ségletének fedezésére használják. 

GniTTNKK Albkkt elemzése (tnagán közlés) : 
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L. I)(irna. 

Nendtwich Káhoky « Magyarország legjolesel)b kőszéntelepei 1851 » 
czimú munkatoldalékában közöl bodonospataki (l)iharmegyei) barnakőszén- 
elemzéseket, a melynek anyagát a természettudományi társulathoz küldték 
be. Az elemzési adatok a következők : 



BODONOS — BOGDAN-BANYA. 
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A bodonospataki barna- 
szén a telep mát?odik 
rétedéből . . ... .._ 

A bodouospataki barna- 
szén a telep harmadik 
részéből ___ 
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« Egyébiránt barnakőszén és ennek is azon neméhez tartozik, mely 
világos faszerkezeténél fogva ásvány-faszénnek neveztetik. Szerkezete oly 
kevéssé változott meg, hogy megismerhetni a fa nemét, melyből származott. 
De alkotására nézve is oly kevés változás történt rajta, hogy majdnem meg- 
egyezik a fa alkatával." 

Felső-derna — bodonosi lignit jelzéssel C. John és Eichleiter elemzést 
közölnek : * 
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Bof/dáfi~bánya* Majdan vidékén. 

Pozsega város erdőterületén (Pozsega vármegyében), Majdan vidékén 
van a Bogdán-bányatelep, mely Új-Kapela-Batrina állomástól 10 km., Rat- 
kovicza állomástól (Új-Kapela-batrina — pleternicza — nasicz- eszéki vonal) 
6*5 km távolságra fekszik. A Bogdan-Bozidar-Barbara bányatársulat tulaj- 
dona. Tulajdonosok : Lkitnkr Zsigmqnd Budapesten. Klein Károly, Klein 
Adolf, Képes Kálmán, Grosz Károly Pécsett. 

Lefejtésre alkalmas egy telep létezik 7 méter vastagsággal ; teljes fel- 
tárása folyamatban van. 

A széntelep fedője finom szemcsés konglomerat és agyagmárga (Mer- 
gelthon), fekúje agyagmárga és durva szemcsés konglomerat. A feltárás 
45 méter mély aknyval történik. 

A bánya 1861-ben Popovics, Angeli és Steiner uraknak adományoz- 
tatott, később a BAu:s-család birtokába ment át. Munkálatok körúlbelől 
M) éven át nem foganatosíttattak ; a jelenlegi birtokosok a feltárást, illetve 
a munkálatot 1892 október havában kezdették meg. 

A tőlem végzett vizsgálatok eredménye a következő : 



Jahrbuch d. k. k. geol. Heichsanstalt. 1895. Bd. XLV. 



Nerfve,«,r Hamu ,„j„^.„^ ,.^„ t^„ Kalória 

Kúlökéiifssúirét ilirekte kalurimétiiinJ hatúioztaiii iiie^'. 
üt:yanezen :rzenut 1893. évben S<:h\vai:kiíüfi;h tanár ísniejívizsíriiita a 
következő (jrediiiPnynvtíi : 
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L .IM-FehénneKyében. 

- 1960. érben ilyen meiíjelöléssol iiirnlát kii|inlt rlym- 
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Sovíizék 1. Gyergyó'Dilró. 



BomotneSj, Krassó-Szörénymegyében. Bozovicson többféle szénbánya 
létezik, ú. m. Hanicska Mihály és Katalin tulajdonát képező, az Ogasu 
Drakuluj-ban, a Sándor-tárna és több zártkutatmány. 

Ennek távolsága az aninai állomástól \\ií km, Jablaniczától 45 km. 

Az Ogasu Drakuluj és a Minis-völgyben feltárt barnaszéntelepek vas- 
tagsága, közlés szerint, a következő : Az Ogasu Drakulujban a Sándor- 
tárnában több telep van, a melyek közül a legvastagabb 4 m. A Minis- 
völgyben a következő telepek vannak 1, 1*5, 2, á'o m vastagságban. Az 
Ogasu Grenetuluj-ban szénre több kutatótárnában több telep nyittatott 
fel, a melyek közül a leghatalmasabb 1'5 m. 

A barnaszén fedőjét agyag, feküjét finom szemű homokkő, a kőszén 
fedőjét és feküjét pedig homokkő és szénpala képezi.* Kora felső-mediter- 
rán. A feltárás tárnákkal történik. 

A szén termelése csupán a környék szúkségletoinek fedezésére szolgál. 

Az almásvölgyi szén a 70-es években fedeztetett fel. 

A különféle szenek hőegysége az osztr.-magy. államvasut-társulat ré- 
széről Oraviczán a következő eredménynyel határoztatott meg: 
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Bozovics geológiai részével többen foglalkoztak : 

BöcKH János. Adatok a Bozovicstól északnyugatra emelkedő hegység 
geológiai ismeretéhez. (A m. k. földtani intézet évi jelentése 1886-ról p. 1 17.) 

T. HoTH Lajos. A Bozovicstól északra fekvő hegységrész Krassó- 
Szörénymegyében. (A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1884-röl p. 93.) 



* Haxtken. Mag^'. korona orsz. széntelepei, p. 317. 



*M) 



BOZOVICS. 



Halaváts Gyula. Adatok Szörény vármegye földtani viszonyaihoz. 
(Földtani Közlöny, X. k. 131. 1.) 

B) Matesseran Jenő és Militigs Gábor örököseinek van két szén- 
bányája, ú. m. : 

1. Bozovicson «Bozovics !.»> védnév alatt a Nera folyó jobb partján, 
ez a jablaniczai vasúti állomástól 36 km., a stájerlak-aninai állomástól 
3:^ km és az oraviczai vasúti állomástól 44 km-nyire fekszik. 

2. Jablaniczán «AIfons» védnév alatt a Kurinberg nevű helyen, a 
jablaniczai vasúti állomástól 3 km s onnét Orsováig 30 km távolságra. 

A bozovicsi szén vastagsága, közlés szerint 1*6 m. Az «Alfons» -bánya 
három egymás fölött fekvő, együttesen 5*2 — 5*9 m. vastag széntelepet 
fejt le. 

A telep fedőközete szilárd, kékes agyagmárga és homokkő, fekúkőzete 
agyagmárga (mediterrán), a feltárás főleg tárna segilségével történik. A sze- 
net a környékbeli gyárak (Temesvár, Orsova) használják. 

Matesseran Jenő 1868-ban nyert szabadkutatási engedély alapján 
1869-ben Bozovicson feltárt egy bányát, melyet az oraviczai bányakapitány- 
ság 1870-ben, a fenti tulajdonosoknak adományozott. Ezen bányákban fej- 
tett szenet 1894-ig iparilag is értékesitettek, azóta a bányát nem müvelik. 

Bozovics I. szenét Madersfach Lajos az osztr.-magyar államvasut- 
társaság vegyésze, 1878-ban Oraviczán megelemezte a következő ered- 
ménynyel : 



1. _. -.- 
11. . .. 


Víz Illó részek 

! 


Koksz 


Hamu 


Hőegység 


1718 17-ál 
^'^ l6-9t> 


55*44' 

5S-88 


14- 17 
. 1-95 


3910 
4457 



C) Az 1. bozovicsi barnaszén társulat (^Mayerhöfeh József, Brankovics 
Sándor és Zsian György örököse) tulajdonában, Lígidia tájékában «Thue 
Rechtw védnév alatt ismeretes egy bánya. Eddig négy telepet találtak; kettő 
kózúlök csak egy lábnyi, egy két lábnyi és egy közel négy lábnyi vastag. Ez 
utóbbi vizsgáltatott meg. A fejtés még igen primitiv és csekély. 

1885. évben Bögkh János, a m. kir. földtani intézet igazgatója hozott 
Bozovitstól DK-re, a Nera hidja mellett levő Matheserán szén feltárásból, a 
középső tiszta 20 cm. vastag szénrétegből, elemzés végett mintát. 

Ezen szenet megvizsgálva, a következő eredményt találtam :* 



* A m. kir. loldtani intézel évi jelentése. 1885. 

K.\LECSINSZKY S. Jelentés a m. kir. földtani intézet chemiai laboratóriumának 
müköíléséról 1885. év végéig, p. 171. 



HHAD — BKEN.NHKlUi. 



!)l 



Széneny 


Hidrogén 


O-^N 


Hamu 

• 


Nedvesség 


Kalória 


5;M(í 


:j • r,s 


47 • 39 


()-05 


9-74 


4343 



Srád vidékéti f Hun3'adniegyében, aranytartalmu barnaszenet ta- 
láltak, ennek mintapéldánya a földtani intézet gyűjteményében meg van. 

Bregeda 1. Pregeda. 

Brehenyfalu környékén, Szolnok- Dobokaniegyében, barnaszenet 
találtak, melyből minta a földtani intézet *ryújteményében van, bányászatra 
azonban nem érdemes. 



Brennherfff Sopron-aknatelep. Sopron szab. kir. város területén. 
A bánya az ágfalvi déli vasúti állomástól 7*5 km távolságra fekszik és evvel 
rendes vágányú vasúttal van összekötve. 

Tulajdonosa.: Sopron szab. kir. város. 

Bérlője 1881. évtől a ílrennhergi szihibáiiya-részvénytársidat, mely- 
nek székhelye Sopron. Az alsó-mediterrán korú széntelep vastagsága 9 — 1:2 
méter, mely helyenként 5 10 m vastagságú meddő közbetelepúlések által 
négy részre van választva és sokszorosan elvetődött. 

A közvetlen fedőt gyantás márgáspala képezi, mely után homok és 
homokkőrétegek s ez után apró és nagyszemű konglomerát következnek, 
melyek az aquitaniai emelet és neogén-képződményhez tartoznak. A fekút 
laza csillámpala képezi, melyre közvetlen a szén van telepedve. 

A feltárás három aknával történt, melyek közül a főszállitóakna 
«Sopron-akna» 325 m, a «Hermes-akna>> 310 m és a "Légakna** 275 m 
mélységű. A két utolsó akna mint szellőztető-akna szolgál. 

Az első, majdnem a földszinére lépő telepek földszinti miveléssel 
fejtettek le: később 1866-ik évig martszerú tetővájás követte, mely fejtés- 
mód a széntelep fokozatos mélyebbedése és a szén könnyű magától való 
kigyulladása következtében abbanhagyatott és azóta a talpszerű emeletes 
keresztfejtés módja űzetik. 

Az utolsó öt évi széntermelésnek évi átlaga, közlés szerint, 922,171 
métermázsa. 

Az eddigi összes széntermelés 1898-ik év végéig 31.287,257 mm-l 
tesz ki. 

A szén osztályozásnak van alávetve és a következő osztályokban kerül 
eladásra, ú. m. darabszén, koczkaszén, diószén, öreg daraszén, apró dara I. 



í^2 BKENNBEHG. 

és apró dara 11. Az utolsó négy osztályt mossák. A szénnek átlagos el- 
adási ára a bányánál mm -ként 50 kr. 

A legtöbb szenet Sopron város területén és környékén levő négy 
czukorgyár (Félszeríálva, Czinfalva, Nagy-Czenk és Bükk) fogyasztja. Dél- 
felé a szénpiacz Szombathelyig, észak felé Bécsújhely és kornyékéig és Bécs 
közeléig terjed. 

A szenet már 1753 körül tárták fel, tehát Brennberg Magyarország- 
nak legrégibb szénbányái közé tartozik. 1760-ben Sopron sz. kir. város 
a szénfejtést rövid időre egyes soproni polgároknak és idegen egyéneknek 
adta bérbe, később azonban maga vette kezébe. 1787-ben a szénelárüsitás 
nagyobbodván, a bánya árverés útján 40 frt rh. é. három évre bérbeada- 
tott. 1792-ben egy részvénytársaság (nemes Tschoffen Bernát, lovag 
DE RoY János), melynek II. József császár is tagja volt, örök időkre bérbe 
vette. Ez a bérszerződés későbben engedményezés útján a bécsújhelyi csa- 
torna-társaság tulajdonába ment át ; ez évszázad elején pedig József császár 
közbenjárására szinte engedmény útján, az osztrák állam tulajdonába ke- 
rült, mely 1834-ik évig Brennberg bérlője maradt. 1834. évben az osztrák 
állam MiEStíACH ALAJosnak, ennek halála után pedig örökösének, Wartin- 
BEHGi Drasche Henrik lovaguak adta át szerződés útján, ez pedig 1878-ban 
közvetlen Sopron szab. kir. várossal kötötte meg szerződését. Drasche 
Henrik halála után tia és örököse V^évi üzem után a jelenlegi részvény- 
társaságnak adta el a szerződést. 

Ezen adatok Hamberger József bányagondnok 1885 ik évben Litfass 
KÁROLY-nál Sopronban megjelent « Brennberg monogrdtiájá»-ból vétettek ki. 

A széntermelés 1800-ban 138,114 bécsi mázsa volt.* 

1817 — 23-ig egyre-másra minden évben 200,000 mázsa ásatott, ennek 
nagy része Bécsben adatott el.** 

A szén gázszegénysége folytán kokszolásra nem alkalmas. 

Nendtwich Károly * Magyarország legjelesebb kőszéntelepei 1851 » 
czimú munkájában p. 61 — 69, négyféle brennbergi szénnek ^minden telep- 
ből két vizsgálatot) a vizsgálatát közli : 



* Bhedeiizky. Beitríi^e zur TopOKniphie <les Kónigreichi? Ingaiii. Wien, 1805. 
WoLK. Die Stadt Oedenbuiy und ihre [-m^'ebung. i.lahrl). d. k. k. geolog. 
Heiihsaustalt. Bd. XX. 1870.) 

** D. TÖnÜK 4ÓZSKF. Ma^^yarországnak kózjrazdasá^ila^' nevezetei^ termékeiről. 
TerniészeUudoinányi pályamunkák. Hl. kot. ]>. l!2«). Mat.7. Tudós Társaság kiaílasa 184-4. 
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1. Rudolf-telep 


Arány 


Hamu 


0) 

c 


Könec 


a 

•a 


> 


« 1 


Illó al 
rész 


03 
O 


1-285 


2-390 


70-840 


4-715 


24-445 


18-68 


0-91 ' 


49-11 


50-89 


2. 


1-300 


2-080 


72-185 


5-185 


22-630 


17-00 


0-55 


44-02 


55-98 


3. József-telep 


1-289 


2-255 


72-490 


5-175 • 


22-3a5 


17-82 


1-30 


47-00 


53-00 


4. 


i-3:u 


4-645 


71-360 


5-095 


23-545 


17-10 


1-63 


5400 


46-00 



A bécsi cs. kir. földtani intézet chemiai laboratóriumában végzett vizs- 
gálatnak az eredménye : * 



Átlag 



Víz 


Hamu 


Kalória 
Berthier sz. 


15() 


9-0 


4469 


15-0 


5-5 


4226 


12-3 


9-4 


4723 




3-8 


4226 




11-6 


3797 




4-3 


4271 




4-3 


4267 


14-1 


6-1 


4282 



í 
Szén 1 Hidrogén 

r 

1 


Oxigén 


Kén 


Hipr. víz , Hamu Fajsúlya 

1 


71-92 
71-90 
70-85 


4-95 
5-14 
4-71 


23-53 
22-89 
24-44 


0-70 
110 


18-60 1 2-15 1-29 
1718 1 3-45 1-30 



A széntermelés 1850. év óta a következő volt: 



1850 


215.623 


mm. 


1858 


505.734 mm. 1866 


485.540 mi 


1851 


247.546 




1859 


47 1 . 739 * 


1867 


571.390 « 


1852 


342.196 




1860 


454.621 i 


1868 


748.984 « 


1853 


320.354 




1861 


562.996 i 


. 1S69 


648.179 a 


1854 


353 . 983 




1862 


5:^1.902 i 


X 1870 


742.395 « 


1855 


331.520 




1863 


624.952 i 


t , 1871 


771.767 . 


1856 


316.434 




1864 


596 . 502 i 


1872 


705.943 « 


1857 


392.000 




1865 


553.397 i 


1 1873 


514.740 « 



m. 1874 449.8.56 mm, 
1875 525.094 t 
, 1876 476.212 t 



1897 785.210 « 

1898 893.840 « 

1899 767.932 t 



* Hantken. Magyarország széntelepei, p. 294. 
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Előadását röviden ismerteti. 

Zehreichenwald Sopron várostól DNy-irányban 14 km-nyire fekszik, 
Brennberg barnaszén-bányamű közelében. 

A szén vastagsága 8 — 14 m között változik, de Alt-Brennberg mellett 
40 méter vastagságot ér el. 

Hamutartalma 4 «/o, fútőképessége 5500 Galoria. A szénelőfordulás 
berezeg Esztkrházy birtokán van és soproni polgárok bérlik. 

HoMBERGER JÓZSEF. Brennberg monográfiája. Sopron, 1885. Litfass K. 

Brkdkczky. Beitráge zur Topographie des Königreichs Ungarn. 
Wien, 1805. 

Hantken Miksa. A brfennbergi barnaszénképlet. (A magyar földtani 
társulat munkálatai. IV. kötet, 69. oldal.) 



Huda/a^ Zalamegyében. 

Zichy István budafai uradalmán levő barnaszénterúletet Stur D. 
tanulmányozta és irta le.* 

Próba több helyről vétetett; igy a körtvélyesi völgy keleti árkából, a 
hol 5 különböző vastagságú telep van (próba 1 — 4ig), ugyanezen völgy déli 
árkából a í. fúrólyuk fölött (5. próba), a kislaki völgyben a IX. fúrólyuk 
közelében (6. próba) és végül a Hermann- völgy egyik oldalárkában a VlII-ik 
fúrólyuk fölött (7-ik próba). 

Ezen szeneket a bécsi geológiai intézet chemiai laboratóriumában 
C. V. Hauer vizsgálta meg. a következő eredménynyel : 



1. Telep I.. ,. . 


Nedvesség 

1 


Hamu 

"A) 


Kén 


Redűc.Pb. 


Kalória 
Berlhier sz. 


E{^30"-e8 
bécsi öl 

puhafának 
mej^felel 


25 1 


US 


2-3 


Ur40 


3700 


14-1 


2. * II. . . 


28-1 


9-5 


10 


18-74 


4234 


12-3 


8. • ni. ... . . 


Í26-2 


7-6 


()-8 


18-40 


, 4158 


12-6 


4. « IV. . . _.. 


-i5-8 


12-0 


1-5 


18-70 


4226 


12-3 


5. I. fúrólyuk ... 


'20-2 


110 


2-2 


1900 


4294 


12-2 


6. IX. 


3-2"2 


8-9 


20 


17-90 


4045 


12-9 


7. VIII. « ... ... 


:>0-l 


6-1 


21 


21-51 


4861 

1 


10-9 



Ezen barnaszén, illetőleg lignittelepek, úgy látszik, csekély vastagság és 
kelendőség hiányában művelésre alkalmasaknak nem találtattak. 

* D. Stur. Die Braunkohlen-Vorkommnisse im Gebiete der Herrschaft Budafa 
in Ungarn. íJahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1869. p. 341.) 






9íi 



BrOAPEST — Br(ÍH)CZ-S4;HKEIBEItSI)ORK. 



Budapesten, a városligeti artézi kút fúrása alkalmával Zsigmond y 
Vilmos 916 méter mélységben 0*85 m. vastag eoczenkorú szenet talált.* 
Természetes, hogy nagy mélysége miatt nem művelik. 

SugUicZ'Sehreibersdorf) illetőleg thaJheimi lignit. Vasmegye 
felső-eöri járásában. Vasüti állomása Pinkafő. 

A Buglóczi Kőszénbánya- Részvénytársaság tulajdona. A szén a közép 
neogén- képződmény, szarmata emeletéhez tartozik. 

Ohittxer Albert elemzései (1 — 3): 



1. Schreiberíídorí- 
Buglücz, Pinkafő ni. 
Vas m. . _• 

:2. Thallheini, akna- 
szén. Vas m 

3. Thallheirn, akna- 
szén. Vas m. . ... 

4. Hujflóczi liírnii** 



'é I 

S . u I 
(Ti , X 
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i'*^' 
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f a> 
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JM 


a 




' -íi 


!«o "S 


•« 


5 




•4> 

O 


.2 

O 


' 1 




nem 
arad 




J2 1 




' O 


1 »A*« 


gs 






3á-8(J 2-27 10-31 3919, 10-78 4-100-55i2808 5'59; — — 1891 

t 

:{4-99 2-6l ISO") 30-86 l.VSl 371 0-47,30Gl 5-37 |!203i 1 5-52 1 1897 

41-.VÍ M8 10-8t26-73:i3-9á 3-80 0^4;3683 5-72!l-90;i3-9lÍl899 
36-r>0 2-64 1Ő-41 33112 11*59 3-50 0-74 3051 4-84; — — ;1899 



Nedvesség,- hamu- és kénmentes anyagra átszámítva. 




1. BukIócz. aknaszén, Vas ni. 

2. Thallheiiii, aknaszén. Vas m. 

3. « n n 



71-42 I 4-94 

I 

09-81 5-21 

74-75 4-82 



22-45 
24-04 
19-46 



1-19 
í)-94 
0-97 



A bécsi geológiai intézet ehemiai laboratóriumához beküldött szén 
vizsgálati eredménye : *** 



* ZsiGMoNhY Vilmos. A városligeli artézi kút Budapesten. 1878. 
** Sch\v.vi:kh(">fkk elemzése. 
*** Jahrb. H. k. k. peol. Beichsanstalt. 1892. p. 160. 
HArKii, p. 24. 
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Nedvessé|í 



Hamu 



Kalória 
Bertliier sz. 



20-46 
26() 
22-3 
24-1 



1 2-54 
12-2 
b'O 
10-1 



316> 
2240 

2892 
2892 



1891-ben hozzám beküldött lignitnek fűtőképessége 3311 kalóriát tett 
ki, Berthier közelítő módszere szerint meghatározva."^ 

Sutyászá-n, Szatmármegyében, lignitet találtak, melynek mintája a 
m. kir. földtani intézet gyűjteményében is meg van, ez azonban művelésre 
nem érdemes. 



Südöskút^ 1. Lajta" Újfalu, Sopronmegyében. 

Cer^iikf Pozsega vármegye, uj-gradiskai járásában. 
Grittner Albert elemzése : 
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edvesség 
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l nem égett 1 
[naradék 1 
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Őernik, aknaszén, 


^ i ffi 


O ' » 1 


X , 


« 1 


55 1 UJ , O 


ca-* cq " 


> 


t 

i 


1 
1 
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1 


! 
! 1 1 




Uj-Gradiska ni. 


41-51 3-55 


19-65 26-35 


7-70|0-17 


1-07,3525 0-59, 2-46, 5-91 


1888 


ííernik, aknaszén, 


1 






1 


1 1 
1 , 1 ; 




Uj-Gradiska ni. 


46-94, 3-99 


18-5r,ll5-33 12-19', 


1-98| 


101 4244 2-64' 297 1088 18881 


Cernik, aknaszén. 
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1 


1 




' 1 ' 1 




Lg-Gradiska m. 


42-421 3-26 


18-71 '26-77 


6-35Í 


1-46; 


1-033578; 1-79 3-16 14-45 


1888 


Cernik, aknaszén, 
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' 1 ' 




L'j-Gradiska ni. 


46-60' 415 


19-20'l4-56 13-57 0-75 

1 


1-17'4231 1-99 

1 

1 






1894 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 



V 

Cernik, aknaszén, Pozsej:a ui. 
« « « 

«* 14 <| 


c 


// 

i 


N 


6310 
66-58 
64-84 
65-52 


5-40 
5-66 
4-99 
5-84 


29-87 
26-33 
28-60 
27í)f) 


1-63 
1-43 
1-57 
1-64 



* A ni. kir. földtani intézet 1891. évi jelentése, p. 128. 

KiiNcsíinszkv : Asvúiiv szemek. 
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Nedvesség; 


Hamu Szén 


Összes 
hidrogén 


Dispon. 
hidrogén 


Összes kén 


Kalória 


l!»-f)2 


5-50 


5507 

1 


4-4S 


2-01 


i214 


5289 



Szűcs, aknaszén, Hevesmegye jelzéssel közöl egy elemzést Grittner 
Albert a következő eredménynyel : 
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Cseres-Tenies környékén pontusi lignit van feltárva, melynek tulaj- 
donosa, hallomás szerint, néhai Fuciis Vilmos Zgribestyén volt. 

Cserevlcxeiíf Szerémmegyében, lignit fordul elő. A bánya a falutól 
:iO() méter távolságra, a csereviczi gőzhajóállomástól 3 kilométernyire, az 
újvidéki vagy a péterváradi vasüti állomástól 10 km távolságra fekszik. 
Tulajdonosa (tuttmann J., Kőbánya-Újhegyen. 

Lefejtésre alkalmas egy telep van, 1*8 méter vastagsággal. A feltárás 
tárnaszerűen történik. A fótárna hossza ^50 méter. 

A lignit közvetlenül a bányánál kerül eladásra, métermázsánként 25 
krajezárért. 

Használja a beocsini czementgyár és az újvidéki körkemencze. 

A tőlem megvizsgált lignit a következő eredményt adta : 



Nedvesség 


Hamu 


összes kén 


Éghetőkén 


Kalória 


15-43 


19 -ái 


3-63 


á-4() 


3696 
3743 



A fútőképességet kaloriméterrel határoztam meg. 

A csernyeiszéntelei>^ Veszprémmegyében. Az itt előforduló eoczén- 
korbeh széntelep állítólag egy méter vastag és több izben kezdték művelni, 
de a művelést csakhamar abbahagyták.* L. Szápár. 



Hantken. M-ígyarorszú^' szóiitelepei, p. "UH. 
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Caemafalva határában, Szatmármegyéb en, szénteiepet találtak, 
mely azonban művelésre nem alkalmas. (Hantken p. 14.) 

CaibaJ Mátra-Szele községhez tartozik, Nógrád vármegye, fülekijárá- 
sában, u. t. Kis-Terenne, u. p. Homok-Terenne. 
Grittner Aldbkt elemzései : 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva. 











C 


II 


" 


N 


Csiba, iitnaszén, Nógrád m. 


7ü-*i 


4-% 


23-4(1 


1-18 










75-71 


r>-77 


16-87 


1-65 










71-88 




31-38 


i-r.7 










71-r,t 


h-Tifi 


állií 


!-ti9 










73-r8 


liOS 


ao-iü 


1-74 










70'99 
71-77 


r>ii 

517 


á2-3ö 
ál -51 


1-55 










731;í 


.Tál 


20-10 


1-r.ü 










7r)-a8 


.vr>l 


i7-r>3 


i-r)8 










73-r.7 


4-í)4 


lil-47 


á-oá 










7iU) 


Ó-e;! 


18-02 


l-!í."> 










73-74 


rv43 


19-93 


1-91 



Csíngervölgy, 1. Ajka. 

Csolnoh, Észt ergommegy ében. Csolnokon a m. kir. vallásalapítvány 
tulajdonát képező barnaszénbányát a •Köszénbánya és téglagyár- társulat 
Budapesten* bérli. 

L. az esztergomi terület széntelepei és szénbányászata. 

Grittneb Albert elemzése : 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva. 



Csolnofc, aknászén, Esztergom m. 


C 


H 


° 


N 


7:í-49 

73-43 


h-m 

5'73 


19-35 
19-74 


1-10 



Az alsó barnaszéntelep az eocénhez, a felső telep az oligocénképzöd- 
ményhez tartozik. 



Csenter- Király d, I. Királya. 



Danh, Kolozsmegye almási járásában, u. p. Egeres. Oligocén-korú. 
Grittner Albert elemzése: 



Nedvesség-, hamu- és kénmeiites anyagra átszámítva: 



Dáüt, akDüAzén, Koloza in. 


C 1 


// I 


" 


N 


77-10 


ti()6 j 


I.VS2 


Ufl 



Demu, Biharmegye. 
Gbittrer Albert elemzése 



Nedvessé(f-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Der 


na (Bo'ionoHl, akn.is 


én, Bihar iii. 


'■■ 


;/ 


<} 


X 


71-54 
fi8-9:i 


(Hl.-. 

5-78 


31311 

2409 


l-II 



A szén pontust korú. L. fíodonos. 

Diósgyőr, lioi-sodme^íyébeii, 1. Pantuziiiia. 

DiHííiiós-líorváfJi, Horsodmegyében, a nCornéU nevű bánya -Bár- 
rzika vasúti állomástól 7 km, a vadnai állomástól 10 km-nyire fokszik. 
Tulajdonosa Sáiikánv Cobvkl Disznós-Horvátlion. 

Egy, felsö-müditerrán korú széntelep ismeretes, melynek vastagsága 
16o-^(l0 cm-ig változik és tárnával láratott fel. A szénbánya feitáralolt 
1879-ben. üzembe véletelt 18is:!. évben. 

A széntermelés évi állaga, közlés szerint MM-,!*;."! mm \SU9i. évben 
l!)+,690 mm.. IRDÍ). évben '2'2i.'2-H mm szenet termeltek. 

A szenet a bányánál rostával osztályozzák. Eladási ára a bányánál 
átlag Mi kr. A fogyasztás főképen a környékre szorítkozik és leginkább a 
borsodi bányiitár>ulat Rudabányára szállítja. 



IMLM.W. 
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A tőlem végzett elemzés eredménye : 



Nedvesség 


Hamu 


Összes ken 


Éírhetö kén 


Kalória 


íi-49 


5-.1Í 


4-9i 


4 04 


48-28 



A bécsi cs. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához beküldött, 
Disznós-Horváth Gornél-tárna jelzésű szénelemzés eredménye: * 



XT j ^ I u I Kalória 

Nedvessétr Hamu Berthiér sz. 



47-45 



i:i-3o 



:j8á:{ 



L. fíárczika. 

Disznós-Horváthon, Borsodmegyében, a vasúti állomástól 16 km 
távolságra, a közbirtokosság tulajdonát képező Ü-Remény bányában is fel- 
tárás alatt van egy telep, a melynek vastagsága (*> láb. A fejtés a legegysze- 
rűbben történik. 

A széntermelés évi átlaga mintegy :2."),()00mm,mely a bányából kerül 
eladásra mm-ként i2:2 krt. A környékbeliek használják. 

Donián, Resiczabánya mellett, Krassó-Szörénymegyében, közvetle- 
nül az államvasuttársaság tulajdonát képező Szekul — Resicza — Német- 
Bogsán bányavasút mellett fekszik. Fejtésre alkalmas két alsó liaszképződ- 
ményű széntelep van és pedig az I. telep i^'ő m, a II. telep rí*() ni vastag- 
sággal. 

A feltárás a i21 m mély Almásy-aknáual, a o()5'3 m mély Szécsen- 
aknával és a :2r>l m mély Lipót-aknával történik. A szén ezen három akná- 
ban a :2:?50 m hosszú Fereacz Józ-sef-aUérna szintjére és innen mozdony- 
nyal a kúlre szállíttatik. A szénbánya tulajdonosa a Szabadalmazott osz- 
trák-magyar államvasúttársaságnak a magyar bányák, huták és uradalmak 
igazgatósága. A feltárt szén mennyisége 'M)()^)i)() m^. Az utolsó .") évi szén- 
termelésnek évi átlaga 76,(MM) tonna. 

A szén osztályozás után, mosás nélkül, részint mint sajtolt szén, 
részint a szekuli szénnel keverve, mint koksz, részint közvetlenül tisztán, a 
resiczai vas- és aczélgyárakban talál alkalmazást. A szénpor sajtolt szén 
előállítására jó eredménynyel használtatik. 

A dománi széntelepeket már a niult század (XVIII.) vége felé kezdték 
művelni. 



* Jahrb. il. k. k. geol. Heichsaiistalt. 1895. p. S. 
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181 9-ben létetett mejí az első kísérlet ^ dománi kőszénnek a resiczai 
v;is^'yárl)an való alkalmazhatóságára^ 

Valamivel későbben fedezték fel a Resicza környékén, Kuptore hely- 
ség' határában levő szekuli széntelepeket. 

A (lomán-resiczai szénbányászat fordulópontját az ISM-ik év vé^^o 
képezi, a midőn a cs. kir. szab. osztrák államvasuttársulat a kincstártól a 
(lélmagyarorszá«fíi álianibirtokot örök áron megszerezte. 

A dománi bányászat két liaszképződményú telep nyerésére irányul, 
melyek délnyugat-északkeleti föcsapásuak és átalában délkeleti meredek 
dőlésúek. 

Az összes fejtések jelenleg már a völgy szintje alatt vannak. A dománi 
szénbányászat az Almdsy-, Szécsen- és Lipót-akna és egy űd^>i) m hosszú 
al tárnával, mely utóbbi a dománi aknákat Resiczával köti össze, tartatik 
üzemképes állapotban. A telepek vastagsága kiílönbözo. 

Az I. telep a nyugati részén két padban fordul elő, még pedig egy 
I m vastag fedő- és egy I*."") ni vastag fekűpadban, a keleti részben a fedő- 
pad hiányzik. 

A II. telep heiyenkint 'A m vastag is. A telepek vízszintes (kereszt- 
vágatú) távolsága egymástól rendszerint r>0 — 70 méter. Ezen telepek homok- 
kőben fordulnak eln, nn^ly a II. telep fekűpadjában fokonkint nagyobb, meg 
nagyobb szemcséjű. 

Az Atmásj/'alnia bányaterületén ezen két telepen kívül még d fekú- 
pad léj) fel, melyek szintén müvelésre méltók. 

A dománi szén nagyon tiszta, de lágy és kevés darabos szenet ad. 

A nyugati bányarész szállító aknájául jelenleg az Almásii-alüui és a 
Feretu'z József-alldraa vé^^dn levő Szrcseu-alcna- szolgál. Mindkét akna az 
ő mélymüvelés és az altárna által állanak egymással összeköttetésben. 

Az Almásii-aktta szelvénye ö-l m X I '9 m, jelenlegi mélysége 4.4 m 
és az altárna szintje alatt ő mélyszint tartatik üzemben. 

A SzértieH-akna jelenlegi mélysége őOő'^i m és az altárna szintje alatt 
a 6-ik szint fókeresztvágata kihajtás alatt van. 

A 251 m mély Lipót-akna jelenleg rsak vizemelu aknául szolgál. 

Az új szintek f^»ltárása az akna lemélyítése által történik. Az egyes 
szintek egymástól rendszerint U) m függélyes távolságban vannak. A tele- 

* BeschrcibnnK der in<lustri«'lU'n l iil<'rni"limiin;.'' d. k. k. jniv. Stii:ils«*is«'iibsihii- 
.-tHíUschaft. Wien, 1873. 

Hantken. Magyarorszűg szriik'lpjK'i, p. l>. lí. :'.'.». 

Bese Géza. A Hef»iozíi-l)oin:ini Ií.msz k«l>z»*ijl»áiiyi(k rs k«nny<'kfiM'k ^.'coIoitíhí 
--E-i-iLPfl. (Főlíltaiii Közlöny ISíH. XXI. köt. |.. l>vm 

HjkLAVÁTS Gyula. Hesicz;i keleti köniyf-kií, (A m. kir. löldt. intézőt évi jolcnlésie 
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pékre keresztvágatok hajtatnak, melyek a legközelebbi magas szinttől elő- 
készített mélyítésbe, vagy az abból hajtott ellenművelésbe lyukadnak. 
A lyukasztás után az előkészítés egy alapközle és egy körülbelől 6 méterrel 
magasabban hajtott légközle által történik. Az előkészítés előrehaladásával 
a fejtési területnek szabályos és szilárd voltához képest gurítók készíttet- 
nek a felső szintig és az így nyert fejtési terűlet a gurítóktól hajtott osztó- 
közlék által 6 — 8 m magas pillérekre osztatik. Ezen pillérek egy csapás 
szerinti pillérfejtés által fejtetnek le felülről lefelé. Olyan teleprészeken, 
melyek vastagsága a 2 m-nél nagyobb, a csapás irányú pillérfejtés nem 
alkalmazható, miért ilyen széntelepeken tömedékkel való fejtés jön alkal- 
mazásba.* 

Az így fejtett szén az egyes aknákban az altárna szintjéig emeltetik és 
a Ferencz József-altárnában levő rendező pályaudvarig lovakkal szállítják, 
a hol 40 — 50 csilléből álló szénszállító vonat lesz össze állítva. A tovább- 
szállítást a Ferencz József-al tárnán keresztül a resiczai szénosztályozóig és a 
kokszgyárig bányamozdonyok eszközlik, mely szállítási berendezés jelenleg 
villamos üzemre változtatott át. 

A dománi szenek közül megvizsgáltam a következőket : ** 

l.Domán Szécsen-akna V mélyszint, Közép belne, 1-ső telep i4 fedöpad 
á. « « « « 1. telep, C feküpad főpad 

3. « • « « 11. telep, A íeköpad főpad 

4. • « « a II. telep, C feküpad 



1. 


Nedvesség 


tlamu 


Éghető 
anyagok 


összes kén 


Éghető kén 


Kalória 


110 


1-08 


97-7G 


0-55 


0-54 


8118 


2. 


1-ltí 


1-25 


97-69 


0-53 


0-52 


8129 


3. 


0-99 


2-00 


9701 


0-38 


0-18 


8020 


4. 


0-99 


1-91 


97-10 


0-35 


0-34 


74ir> 



A fűtőképesség direkte kalorimé térrel határoztatott meg. 



* A szab. osztrák-magyar államvasutak magyarországi uradalmának leírása, az 
1896. ezredéves kiállítás alkalmával kiadva. 

** A Szécsen-akna V. mélyszint középjáral (Mittellauí) 1-sö telepnél a fedőpad 
0-9 m, a meddökőzet 10 m és a feküpad (főpad) 1*6 m vastag. 

A Szécsen-akna V. mélyszint közép-bclne íközépjárat — Mittellauf) 2-ik te- 
lepnél a főpad (fedupad) 3*0 m, a meddőkőzet 0*3 ni és a feküpad 1*2 m. 
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Grittner Albert elemzése: 



Donián, aknaszén, 


Szén 1 


Hidrogén 


Oxigén 
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Hamu 
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■S 


Nitrogén 


Kalória 
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Krassó-Szörény- 
inegye _._ ... 


80-33 4-30 


4-95 


0-72 


8-02 


0-53 


1-15 


7583 0-57 6-26 27-41 1802 
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Domán, aknaszén, 
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Krassó-Szörény- 




















inegye .._ .._ 


75-06 


4-14 


4-02 


0-54 


14-2Í 


0-35 


M7 


71S2 


0-39 5-30 28-96 1892 



Nodvessé{/-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Domán, aknaszén, Krassó-Szörény in. 

« « « 


C 


H 





N 


88-54 
89-01 


4-74 

4-88 


5-4(i 
4-73 


l-2r> 
1-38 



Nendtwich Károly Magyarország legjelesebb kőszéntelepei 185 . évi 
művében közöl összesen nyolcz krassómegyei kőszén elemzését, « fekete 
kőszén Resiczáról a Domán melletti hegységből » megnevezéssel. 

Elemzésének eredménye a következő : 



Hamu 


Széneny 


HidroK'én 


Oxigén 


Nedvesség 


Kén 


0-89 


88-725 


4-6B0 


6-615 


1-20 


0-86 



Egyéb krassómegyei kőszén elemzései Resicza alatt közöltetnek. 

Uoínusniíij Krassó-Szörénymegye, teregovai járásában. 
Ilyen jelzésű szénnek kézi mintáját vizsgálta meg Grittner Albert 
1900. évl)on, a melynek eredménye, szíves közlése szerint, a következő volt: 



a H 


1 

//3O ; Hamu 


S 


N 


^ . . Összes 
Kalória .. 


80-58 


4-53 


9-61 


1-52 2-49 


0-50 


0-77 


7486 0-52 

1 

1 
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DomoveeXf Varasdmegyében, u. p. Breznita. 
Grittker Albert elemzése: 



Nedvesség-, faaniú- és kénmentes anyagira átszámítva: 



Dnriiov 


i'i'. atnaszi 


ti, V^iraí.f ni. 


1 1 


04 -mI 


■vDü álMS; (1-90 
-.■:)2 á7-I7; 0-95 | 



Dorog, Esztergoniraiíiíyében, 

A szénbánya Dorog vasúti átlomástúl -2 km, Táth hajóállomástól 
7 km távolságra fekszik. Tulajdonosa a Magyar Általános Köszénbánya 
Részvénytársulat. 

Három telep létL>zik, ;í melyek közül letejtéi>re csak a felső alkalmas. 
Ezen telepnek a vasta^-sága 8-10 m. 

A szénlelep közvetlen fedőjét eoeenbeli cerithium rétegek, feküjét 
édesvixi mészkő képezi. 

A feltárás két függélyes aknával történik, az egyiknek a mélysége 
120 m, a másiké löú lu. 

A szénfejtés pilléi-- keresztié jtés útján löniedékkel történik. 

Az ut()Isú ö évi széntermelésnek évi átlaga, közlés szerint, 224,450 
mm. Az eddigi összes széntermelés l,12:í,258 mm.* 

A szén a bányából közvetlen jut a kereskedésbe. 

Eladási ára helyben 42 kr uim-ként. 

A szén piacza : Budapest, Alsó-Duna vidéke, Tisza vidéke. 

Hazánk egyik legrégibb szénbányászata, mely a n^yvenes években az 
esztergomi káptalan területein alakult. 

Először a Drasche-czég kezelte, melyből a •Trifailer Kohlenwerk- 
Gesellschaft* és ettől 1898. évben a mostani társulat vetle át. 

L. Az e^ízteryomi Ichilet széntelepei. 



A dorogi és táthi (mogyorósi) szenet dr. Nendtwich elemezte a követ- 
kező eredménynyel.* 



Táthi (niogyovüsi) szén 
Doroglií szén 



Hamu Széueny KöneDjr Éleny 



13-üöl 8-598 53-668 3-734 30-959 41-661 3-41 
12-727 I 8-217 I 54-210 I 3-697 | 21-14!l | 40-921 | 3-94 



A szab. osztr.-niagy. állam vasúttársaság oraviczai laboratóriumában 
megelemzett dorogi szén eredménye: 



Vlí Hamu 1 lUú réswk 


Kalória 
BeHhier si. 


14-09 3-5Ó n-m 


45C1 



Grittner Albeht elemzése : 



Nedvesség-, hamii- és kénraentes anyagra átszámitva : 



IHirog, aknaszén, Eszter^rom m. .. 
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74-77 


5-62 


18-50 


1-11 






76-79 


' 5-48 


16-58 1 
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76-70 


5-74 


16-58 1 


0-98 






74-73 


5-79 


18-05 . 


1-43 






74-89 


5-49 


18-29 1 


1-33 






73-41 


rr73 


lH-47 


1-39 


* Hantken. Geologiiii Ijinulm 


jjiyo 


Budu ós 


Tiitii közt, 


p. -^31. 
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Bittó Béla elemzése : 



Dorog 1. 
• U. 
« III. 
« IV. 


Nedves- 
ség 


Hamu 


Szén 


összes Dispon. 
hidrogén Hidrog. 


összes Éghető 
kén kén 

• 


Kalória 


16-18 
16-22 
14-48 
14-85 


14-10 
15-93 
13-79 
14-70 


52-45 
49-75 
52-18 
51-80 


3-89 
3-42 
3-97 
4-81 


2-85 ' 
2-15 
2-74 1 
3-80 


5-27 
5-46 
5-68 

5-78 


5-16 
4-55 


5109 
4692 
5026 
5353 



A bécsi cs. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához beküldött, 
Dorog Esztergom mellett Heinrich-akna és Dániel-akna megjelöléssel el- 
látott minták elemzésének eredménye :* 



Heinrich-akna . 
Dániel-akna... 



Nedvesség 



14-70 
15-40 



Hama 



7-90 
8 70 



Kalória 
Berthier sz. 



4842 
4646 



ScHWACKHÖFER elemzései : ** 
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Hamu 


Éghető 
kén 


i Kalória 


Év 


49-69 


3-47 


16-47 


0-49 


17-38 


12-50 


3-59 


4419 


1893 




49-52 


3-51 


14-90 


0-84 


15-64 


15-59 


3-86 


4492 


1893 




48-89 


3-42 


13-99 


0-85 


16-53 


16-32 


413 


4449 


1893 




47-85 


3-34 


15-85 


0-69 


17*53 


14-74 


3-65 


4256 


1893 




48-76 


3-39 


16-57 


0-75 


17-32 


13-21 


4-41 


4339 


1893 


Dorogi aknaszén 


50-55 


3-24 


16-31 


0-78 


14-45 


14-67 


4-36 


4465 


1893 




50-31 


3-47 


17-16 


0-83 


14-45 


13-78 


3-92 


4i69 


1893 




53-08 


3-49 


1504 


1-10 


17-40 


9-89 


2-75 


4731 


1899 




49-98 


3-57 


1509 


1-16 


14 96 


14-64 


3-69 


4515 


1899 




51-21 


3-45 


16-25 


102 


15-80 


12-27 


3-34 


4549 


19ÍX) 




51-21 


318 


16-61 


1-17 


15-38 


12-45 


409 


4477 


1900 



* Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1897. XLVH. p. 744. 
** Fr. Schwackhöfek. Die Kohlén Oesterreich-üngams u. Preuss. Schlesiens. 
1901. p. 218. 
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DOH (Ki. 



Az elübbeni 11 ;ina- 
lizis középértéke . 



Az előző analízisek 
hamu és nedves- 
ségiiienlesen át- 
számítva 



Középérték—. 




Dorogi Ujakna, Esztergomriie^^ében. A szénbánya távolsága Kenyér- 
mezőtől 2-5 km, Tokod vasúti állomástól 5'5 km, Táth hajóállomástól 

11 km. 

Tulajdonosa Dorog község. Bérlője : a Pesti Kőszénbánya és Tégla- 
gyár-társulat. 

A széntelepet 185()-ben egy erdőkerülő fedezte fel. 

Lefejtésre alkalmas egy eocén -korú telep van, a melynek vastagsága 

12 méter. 

A széntele]) fedőjét szürkés agyag cerithiumokkal, fekújét édesvízi 
mész képezi. 

A feltárás aknával történik, melynek mélysége 162 méter. 

A termelt szén, budapesti gőzmalmok és szeszgyárak számára szállít- 
tatik. A fúrás 1891 febr. 14-én fejeztetett be. 

A tőlem megvizsgált szén'^' a következő eredményeket adta : 

A levegőn teljesen megszáradt szén 100 súlyrészben van: 



1. 


Nedvesség 


Hamu 


Éghető anyag 


Összes kén 


Eléghető kén 


Kalória 


15-Sl 
14-75 


9-5-2 
10-35 


74-67 
74-90 


5-<S9 


5-S-2 


4899 
462áB. 



Trií'aili kőszénh;iiiy!i-társa.ság. 



A íí-ik száiíjú dorogi szén anyafrát 1895-beii az István -téglagyár 
útján SciiWRir.KR küldte be. A fútöképességet kívánatra csupán a Berthier 
módszere szerint határoztam meg. 

1-nC'l a fútóképességet direkte kai ori méterrel határoztam meg. 

Döinös helység határában, a pilis- eszterfjomi hegységben előforduló 
lignittelepeket több ízben kezdték mivelni. de silánysága miatt a miveléssel 
csakhamar teihagytak. (Hantkek p. 309.) 

Drfiffoselo. I. Berzászka. 

I>reHÍk-ova, Krassó-Szörénymegyében. 

A drenkovai kőszénbányaművek gondnokságától, Beraászkáról 188f>-ik 
évben a m. kir. földtani intézethez beküldött kétféle szénpróbál kívánságra, 

a következő alkatrészekre vizsgáltam meg: * 
I. A levegőn megszáradi darabos szén. 
II- A levegőn megszáradt poralaku mosott szén. 



NedveíSBK I 






Kalória 



70 36",, 



*858 
GU9Í) 



A fütöképességet kívánatra Berthier uiegközelitő módszere szerint 
határoztam meg. 

A szén liaszképzödményű. 

Gutlmann testvérek drenkovai bányamüvei szenet termeltek : 

1897. érben _ .. _ 45070 q 

1898. < imSfS t 

ISilÜ. < _ . _.öl23as . 

L, Derzászka. 

Grittker Albert elemzései : 



i jelentése, p. Ili4. 
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DK ENKO V A — EBSZl )X Y. 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Drenkova (Berszászka), Krassó-Szörény m. 



c i 

1 


H 





iV 


84-55 


5-76 


9()9 


0-60 


85-40 


5-57 


7-63 


1-40 


83-46 


6-28 


9-51 


0-76 



I 

A bécsi CS. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumában, a drenkovai 
kőszénbányatársulattól beküldött szénben találtatott : ^ 



Mosott-szén 


Nedvesség 


Hamu 


Kalória 
Bertliier sz. 


0-75 


18-45 


5979 


Aknászén 


0-65 


18-40 


5400 


Drenkova * 


0-60 


32-04 


4556 


« 


Oá2 


7-48 


6440 


. 8 


1-66 


22-9 


4972 


« 


:}-9 


2 1 -6 


4980 


« 


2-1 


15-4 


5876 



JEbedecZf Barsmegye, 1. Fenyőkosztolány. 

JEbszőuf/f Esztergommegyében, a tokodi vasúti állomástól 4 km 
távolságra fekszik és a bányaműven saját rakodó vágánya van. 

Táth hajóállomástól 8 km-nyire fekszik. 

A Magyar Általános Köszénbánya Részvénytársaság tulajdona. 

Lefejtésre alkalmas egy telep van 14 m vastagsággal, mely telepben 
a tiszta szén 3 — 6 m. 

A széntelep közvetlen fedőjét eocenbeli cerithiumrétegek képezik, 
fekúje pedig agyag, s mélyebben megalodus-mészkő. 

A feltárásra két tárna, az egyik 434, a másik 454 m hosszú, továbbá 
egy 35 m mély szállítóakna szolgálnak. 

A szénfejtés módja pillérfejtés, részben tömedékkel. 

Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga 421,466 mm. 



* Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1895. p. 7. 
^ Jahrb. d. k. k. t,'eoI. Keichsanstalt. 1892. p. 159. 
» Jahrb. d. k. k. tfeol. Reichsanstalt. 1881. p. 496. 



Az eddigi összt-s szún termelés, közlés szerint, 2.107,331 mm.* 

A szén osztályozva jön a kereskedésbe, ára helyben 34 kr. 

Piacza: Budapest, Tisziividék, Alsú-Dunavidék. 
"" Az esztergomi bányászatok között ez a legújabb telep, mely ez idósze- 

rint egy niíDió mm szenet produkál, és a széntermelésen kívül a niészipart 
ia kultiválja. 

Ebnzőmj Esztergom mellett, a Hegyeskó nevű hegy nyugati oldalán. 
Tokod és Annavölgy között fekszik. 

A bécsi ts. k. geológiai intézet clu'miaí laboratóriumához a Tritaili 
szénbányamií társaságtól beküldött és Eichleiteb-IőI végzett szénelemzés 
eredménye: ** 



Szén Hidrosvti 


OfN !Efc'^^'*'NedvesséK 


Hamu 


Kén a 


1 Összes 


Kalória Kalorií 
aíámí(ut1|Berlhiersj!. 


ÓT-tW :i-97 


14-(17 :t-á:i lfi-*t 


4-1 íi 


0-7() 


1 :«« 


Ti-áTlI 48IS 



Ghittxkr .Alhkiit elemzései: 



Nedvesség", hamu- és kénmentes anyagi-a átszámítva : 




Ehsíőny, iifcna^xcD, Esztci^oiii 


C II \ 


-V 


73-ö(l :.-s:t l!)'35 
774r> -■.■•tS iS-118 
-.V77 r,-74 lii-SR 


1-41 
1-49 
ir,] 



* A széntermelés voll : 18118. évben _ 891*0(10 nitii. 

1899. • 788't)00 . 

1900. ■ ... l,0(X)-Ono . I 
■* -Tnhrb. .1. k, k. ptol. Reichsanstall. 1897. p. 741. 
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EDELélíY — EGERES. 



ScHWACKHÖFER Újabb élemzései : * 





C 


H 


O 


V 


Higr. 
víz 


Hairui 


kén 


Ev 


48-78 


318 


17-95 


1-17 


15-19 


13-73 


6-22 4288 


1897 


Ebszőnvi aknászén 

• 


4714 
47-36 


3-59 
3-42 


15-37 
17-79 


1-56 
l-í4 


13-94 
12-31 


17-40 
18-08 


6-55 4464 
5-19 4240 


1899 




43-fM) 


-2-70 


14-44 


0-98 


12-08 


26-20 


3- 1 2 3795 


1899 


A né^ elemzés közép- 
értéke -._ 


4f)-97 
68-63 


3:J2 
4-47 


16-:í8 
á5-á5 


1-18 
1 -65 ' 


l3-:{8 


18-87 


5-27 4197 




Az előbbiek hamu éb 


7011 


5-i3 


-22-39 


2- 27 










nedvességmentesen 


68-04 
70-64 


4-íU 
4-37 


-25-56 
23-40 


1-49 
1-59 










Középérték 


í;9-36 


4-74 


24- 15 


1-75 











Edelény^ Borsodmegye, 1. Gederét 

E{fereSf Kolozsmegye nádasmenti járásában. A sz-^n oligocenkoru. 
Grittnkr Alhert elemzései : 



Egeres, aknászén 



o 



*-<í 



O 4^ 





c 




-1* 




•« 




m 




o 




l 


c 

'4) 




tL 




tg 




H 


O) 


X 


^ 


/^ 


525 



— ' 


G 




•a> 




íi 




o; 


c 




u 


^^" 




tL 


• mm 


u 


a 



.2 

cO 



X 

ü 

m 
•r. 

o 



0) 

"ti ti. 

— -A 



0/ 

te 



> 

t 



52-17 3-9212(MH2-20i:}-365ilni»4 1990 578 459 22-2M889 

5(H;6 i-02 Í)SS 1 1-05 15-19S-t:{í»-77 5054 8*94 1890 

I 
52-41 4-()910-4l 10-8(H5(K{5-ÍM l 30 5139 rr56 i-fi2 23-191899 

51-84 i-íM) 11-5:) l()-73 16-42 i íWD 7s i99i 524 4-87 25-19ll89H 



53-In 4-02 1 1-3N 12 S6 12 62 t \V\ 1()6 5102 5-5(» 



/ / 



15-591896 



43-32 3-il 10-52 l()-7()2r,:{7 4-(i3 1-05 41()7 5-22 4-4r. 24-71 1898 



49-75 :!-79 953 11-31 19r)íi5(>70-99 4843 5-56 



I 



— 19(M) 



* Fh. Scuwackiiökkil Die Kohlén Oesterrcich-UniTíirns u. Preuss.-Schlesiens. 
1ÍM)1. p. 222. 



EGER ES — ERf :?ENYE. 



115 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Egeres, aknászén, Kolozs m. 


c 


H 





N 


75-58 


5-08 


17-38 


l-3<> 


ff N ff 


77-54 


ív 10 


15- Iá 


1-18 


ff M « 


76-84 


6-0() 


15-áf> 


l-9() 


ff ff <» 


7()-05 


5-87 


lG-94 


1-14 


« « ff 


7í)-;{4 


5-78 


I()-3r» 


l-r>á 


« «l ff 


74-31 


5-85 


18()4 


1-80 



ScHWACKHÖFER, Egeres (Klausenburg) barnaszén néven, közelebbi 
megjelölés nélkül, közöl egy elemzést : 



Szén ' 


' Hidrotíén 


Oxidén ! Nitrogén Nedvesséjf 

1 ' 


Hamu 


Ét^hetökén Kalória 


5Í2-51 


3-88 


l(>-()7 


I-Ol 


I3T)4 


12-99 


4-58 


48í29 



A bécsi cs. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához beküldött 
szén elemzésének eredménye : * 



Nedvesség 


„ Kalória 
"^°^" Berthiersz. 


12-54 


13-3r) 


4584 



L. Dank. 

Eíbenthal^ Tiszovicza mellett, Krassó-Szörénymegyében, LUjbánya. 

Ercsénye (HeuáoTÍ) községben Vasmegyében, a szentgotthárdi járás- 
ban, előfordul egy lignittelep (Zsigmondtelep), mely a gyanafalvi vasút- 
állomástól 6*7 km-nyire fekszik és ez/.el keskenyvágányú lóvasuttal van 
összekötve. 

Tulajdonosai ScHMmT Maricii és társai, Gyanafalván. 

A lignit vastagsága 0*60 — 1*20 m. 

A lignittelep fedője szürkés és feküje kék agyag. 

A feltárás tárnával, fejtése pedig a legegyszeinibben történik. 

A darabos szén eladási ára a bányánál 40 kr. 



* Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 189.5. p. S. 



8* 
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ESZTERGOMI SZENTERClET. 



A lignitteled a szelíden emelkedő hegylánczolat, a Rába-Lapincs 
folyók völgyében fekszik. 

Az utolsó 5 évi termelésnek évi átlaga, közlés szerint, 5000 mm. 
Az eddigi összes termelés 30,000 mm. 

A kismérvű lignittermelést csupán a környékbeliek használják föl. 

A lignitet 1890. évben Schöffl Rudolf, a leobeni bányászakadémia 
tanára vizsgálta meg a főbb alkatrészeire nézve a következő eredménynyel : 

Haniú = ll-2io;o; higrosk. viz = 15-706o/o ; kén = l-307o.o. 

Fútőképessége a Berthier módszere szerint = 3939 kalória. 

Grittxer Albert (1) és Schwackhöfer (2) elemzései; 



1. Gyanafalva, akna- 
szén, Vaiiinegrje* 

2. Ercsényei li|?nit 



** 



s 

M 



•4> 




u. 




o 


'Oí 


b 


tá> 


"C 




• ^m 


K 


Na* 


o 



ti 

T. 

> 



c 






3 :r: 
•3 



te 

o 






o 



cn 

X 

nr 



w w 






bO 



41-8H :{:{-Jl719:>.V09 11-49 (Hii> 41 :j:)97 1:^9 'I^yUih 1889 



3á-J-i| :>-5r) 1 1 -52 42íiS 10-47 0-41 or>í> ^26S(» 



— 1894 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



1. Gyanafalva íErcsény), aknaszén, Va? m. 
á. Ercsényeí lignit ... ... ._ ._. 



C 



H 



() 



\ 



fiH-«9 

(>8-77 



:rű9 t>7-37 
544 -24-59 



0-65 
1-20 



Az esztergomi szent eriil éten az első bánya Sári sáp helység 
környékén a gróf Sándor uradahni határában nyittatott meg, körúlbelöl 
1805. évben. 

Az ottani .széntelepeket, állítólag, egy kanász fedezte fel, illetőleg a 
kibúvást a disznók túrták fel. 

Ezen felfedezés után nemsokára a széntelej) iníveléséhez is hozzá fog- 
tak,*** és ISlS-ban Hkidant**** is említést tesz a sárisápi szénbányákról. 

ISI 7 ben a szoniszédos ^'soinoki határban egy budai bánvatársulat 
nyitott szénbányát, melynek mivelését az l83()-as években Mifsbach Alajos 
vette át. Ugyanő vette át az 1850-es években a dorogi és tokodi szén- 
lumvák mivelését is. 



* ({uiiTNKH elemzése. 
^* ScilwvcKHOFK.n eleinzés(\ 
*•'• Hantkfn. Magyarorsziij? széntelepei, p. 188. 
^'•♦^ BKVlvvNT.Voya^re Tninernlo<riípje et géolof^ique en Hon^rrie pendant l'année 1818. 



ESZTERGOMI S'/ÉNTERCFiET. 
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1828ban a mogyorósi széntelepeket kezdték mívelni, 1839-beii a 
lokodi, 1840-ben a szarkási és 1850-ben a dorogi szénbányákat nyitották 
meg. Mindezen szénbányák a véletlennek, t. i. a szénkibuvásoknak köszönik 
keletkezésüket és csakis a szarkási bánya előleges szénkutatás eredménye 
és Weissenberger (íÁspÁR-tól nyittatott meg. 

Esztergom vidékén szenet termeltek : 

18Ü1— 1868-ig összesen 7,411.546 mm. 
1869— 1876-ig összesen 5,666.664 mm. 

A széntelepek száma és vastagsága nagyon változó. Dorogon 5 szén- 
telep van, melyek közül a legfelsőbb olykor 7*5 m, a többi 4 csekély vas- 
tagságú, legvastagabbja 0-75 m. 

Tokodon tulajdonképen csak egy széntelep van, melyet két édesvízi 
mészkőfekvet három padra oszt. E szénpadok összes vastagsága 10 méterre 
tehető. 

A sárisdpi bányában három széntelep fordul elő, melyeknek mind- 
egyike mívelésre alkalmas. A legalsó, ú. n. Leontine-telep, körülbelől 6 m, 
a középső, Móritztelep 2*5 m, a legfelsőbb, Paulina-t^lep 2-5 m. 

A bécsi cs. kir. földtani intézetben végzett vizsgálatok eredménye :* 



Széntelep 


Víz 


Hamu 


1 

Kalória 

' Berthier sz. 

1 


Leontina-telep ... __. 


14-3 


9-9 


4366 


« _ _ 


- — 


- - 


4204 


Anna-telep _ _._ 


13-9 


7-4 


4622 


f ... 




-- 


4i52 


Móritz-telep _ ... 


141 ' 


8-6 


4576 


« ... 




- — 


456o 


Móritz-telep „. .__ _ . 


12-6 


7-3 


4569 


« . ._ - . 




5-7 


4384 


« 




4-7 


4305 


DorofT --.. --- --- 


8-5 


6-9 


4327 


« 




4-2 


4316 


Mogyorós _. 




6-0 


4350 


« 




5-9 


4384 


« ... ... 




10-1 


4030 


Tokod -. 


— 


9-3 - 


4169 



* Haueh. Die lossilen Kohlén Üeslerreiclis, p. 211. 



I I S K-í'/TKIí í^fOM I SZKN IKl i ?' LKT. 

Az esztergomvidéki alsó barnaszéntelepek Dorog, Tokod, Sárisáp, 
Annavölgy és Csolnok h.itárában a harmadkor eocén-képződményéluíz tar- 
toznak, mig a felső barnaszéntelepek oligocén korúak. 

Irodalom. Alkxandkh (íkskll. Das l^raunkohienvorkommen bei Gran 
in Ungarn. (Jahrbuch d. k. k. Geolog. Reichsanstalt 1806. p. 329.) 

SixGKU n.vMNT. Az esztergomvidéki barnaszén-bányászat. (Bányászati 
és Kohászati Lapok 1897. p. 19.) 

P. Hantken Miksa. Esztergom baniaszénterúlet földtani viszonyai, 
1871. (A m. kir. földt. int. évkönyve I. kötet.) 

P. Haxtkex Miksa. Magyarország széntelepei 1878. p. 188. 

Beidant. Voyage mineralogique et géologique en Hongiie I8l8. 

LiPüLD M. V. Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. IV. 

Dr. K. Petehs. Jahrb. d. k. k. geo). Reichsanstalt 1859. 

Hantken. Rcihcnfolge der Schichlen im Dorogher Stollen bei Gran. 
(Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1854.) 

Hantken. Umgebung von Tinye bei Ofen. (Jahrb. d. k. k. R. A. 1859.) 

Hantken.' Geológiai tanulmányok Buda és Tata között. (Math. és Term. 
tud. Közi. (M. Tud. Akadémia 1801.) 

Hantken. Tata és Buda közti harmadkori képletben előforduló fora- 
miniferák elosztása és jelzése. (Magy. Tud. Akad. Értesitő 1862.) 

Hantken. A Tata és Buda közti területen talált foraminiferákról. 
(A magy. orv. és term. vizsg. ls04-iki nagygyűlésének munkálatai 1864.) 

Hantken. Az újszőny-pesti Duna s az újszőny-fehérvár-budai vasút 
által körülvett területnek földtani leírása. (Math. és Term. tud. Közi. III. 
IS(*)4.« 

Hantken. A buda-esztorgomi vidék szerves testek képezte kőzetei. 
(Math. és Term. tud. Közi. IV. 1865.) 

Hantken. A kis czelli tályag geológiai kora. (A magy. orv. és term. 
vizsg. l8G5-ben Pozsonyban tartott nagygyűlésének munkálatai.) 

Hantken. Az esztergonmiegyei burányrétegek és a kis-czelli tályag 
földtani kora. (Ért. a term. tud. köréből 1870.) 

Hantken. Lábatlan vidékének földtani viszonyai. (A m. földt. társ. 
munkálatai. IV. 48.) 

Hantken. A kis-czelli tályag foraminiferái. (A m. földt. társ. műnk.) 

Hantken. a Clavulina Szabói rétegek faunája, {k m. k. földt. int. év- 
könvve IV. köt.) 

Hantken. Esztergommeyye szénterúletének bányászati viszonyai. (Föld- 
tani Közi. 1. p. 150.) 

'Etes^ Nógrádmegyében, szécsényi járás, u. p. Karancsság. Az etesi 
kőszénbánva társaságtól 1886. évl)en a m. kir. földtani intézethez beküldött 
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kétféle, I. ahi^^uti jelzésű és II. az elsőhöz közel fekvő anyaj,^ főbb alkat 
részeinek meghatározása a következő eredményeket adta : * 



1. 
11. 


Eléi^heto 
anyagok 


Nedvesség 


Hamu Kaloría 


78-35 
78-63 


13-75 
14-95 


7-90 
ü-39 


3923 
4048 



A íutőképességet, kívánságra Berthier közelitó módszere szerint hatá- 
roztam meg. 

A szén alsó- mediterrán korú. 

A salgótarjáni kőszénbánya r.-t. etosaknai bányamező mivelési terü- 
lete Etes községben fekszik. Az akna 1894/95-ben mélyittetett, mélysége 
ű^J3 m, liárom rakodóval, melyek közül bányamivelet csak az első és a má- 
sodik szinten van, a harmadik szünetel. Ez idő szerint feltárási munkák 
folynak a bányában. 

A széntelep átlagos vastagsága 0*8 m. 

A bányából kiszállított csillék 1600 m hosszú alagúton át egy 4*0 km 
hosszú felső vezet ékes villamos vasúton jönnek Pálfal vára. 

If^ica^niáre 1. Berzászka. 

Feketehalom 1. VolMmj. 

Felekf**^ Szebenmegye, nagyszebeni járásában, ür. Staub Móricz 
gyűjtése. 

Igen sok hamut tartalmaz, fütőképessége csekély. 
100 súlyrészében találtam : 



Eléghető 
részt 



Hamut Nedvességet Kalóriát 



3S'40 



54-51 



7-os 



1447 



A fütőképességet kívánatra a Berthier-módszer szerint határoz- 
tam meg. 



* A m. kir. földtani intézet 1887. évi jelentése, p. 164. 
^* A m. kir. földtani intézet 18S9. évi jelentése, p. 156. 

Dr. Staub M. Harmadkori növények Felek vidékéről. (A ni. kir. földtani in- 
tézet évkönvve. VI. kötet. 1883.1 

Dr. Fkanz Hkhbk:h. Schieferkohle bei Freck in Siebenbör^'en. (Verh. d. k. k. 
geol. Heichsanstalt. 1884. p. !248.) 

Dr. Staub Móiucz. zVdalék a feleki palaszén kérdéiséhez. (Földtani Közlöny. 
1884. XIV. k. 52á. 1.) 



Felsőbánya^ Szatiiiármcgyében. 

Almási MóRK:z-tól az osztrák cs. k. j^eologiai intézel chemiai laborató- 
riumához beküldött és EiciiLErrER-től megelemezett neogen-korú szén ered- 
ménye :* 



' L- i ir ' vx /s 1.' 1 • Kalória 

Szén Uidrojrén O^S ^^'^}\^^^ Nedvesség Hamu . ^^ V i-^^' ^**^^"^,, Berthier 



kén 



:)H-13 



3-85 



1 



hamuban kén számított 

, sz. 



17r»t) 3-r)2 14-10 5-90 - 0-36 388 5015 i633 



Nendtwich Káholy «< Magyarország legjelesebb kőszéntelepei 1851. » 
czimű munkája toldalékában a következőket említi: «E kőszenet Miké Jáxos 
úr küldé be hozzám. Települési viszonyai nem közöltettek. A kőszén külső 
tekintetére és jellemére nézve a fekete kőszenekhez hasonló. Színe fekete 
ugyan, de pora igen barna ; fénye zsíros. Törése egyenetlen réteges. A leve- 
gőn nem változik, de porrá könnyen zúzható. 

Aránysúlya = l'()6(); víztartalma - G*07; hamumén nyisége -- 26*44: 
az illó alkatrészek mennyisége — 8(>'79; kéntartalma = I7'06; a széneny 
-- 62'ü:2: a köneny = 4*58; az élenytartalma o2-80. Tűzben elmálló. 

A felső-bányai kőszén ennélfogva, mondja NKNDTwicn, a barna kő- 
szenek legsilányabb neméhez tartozik, részint csekély szénenytartalmánál 
fogva, j'észint rendkívüli nagy hamu-, főleg pedig kéntartalmát tekintve s 
ezen okoknál fogva alkalmazhatása igen kevés esetre van szorítva s leg- 
fölebb tégla- és mészégetésre s jó légfolyású kemenczékben fűtésre hasz- 
nálható". 

FeUőbányán Szatmármegyébeii kis mennyiségű antracitét találtak, 
melyből kis darab a in. k. földtani intézet gyűjteményében is van. 

FelHŐ-GaUa.^^ Tatai sz6u. Felső-dalia és Bánhida községek a buda- 
pesl-brucki államvasút mentén, Komárommegyében fekszenek. 

A felső-gallai szénbánya távolsága a bánhidi vasúti állomástól 4*5 km 
és az állomással saját vasutjával van összekötve. 

A lefejtésre alkalmas egy telep van 8 m vastagságban. A széntelep 
fedője eocéni ceritliium-rétegek, feküje agyag. 

A feltárás három lejtős szállíló-aknával történik, ü. m. Ghóf Esteh- 
liÁZY Ferencz I. sz. akna 142-7 m ilS'' 2^ lejtéssel; Kirái.di Herz Zsigmoxd 

* Jíihrb. .1. k. k. h'eol. Heii',hsaníítalt. 1807. Hd. XLVII. p. 741. 
**■ Kauffm.vnn Kvmill. a felsö-gullai ós háuhidai szénl)ányászat. (Bányászati és 
Kohászati Lapok. 1898. p. 214.) 

Hkrcz Zsigmond. A vértc^lipnryíiég széiitelepeiről. ISíMJ. Miilen. Hány. koh. és 
geol. kongresszus. 
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II. sz. akna :257'4 m, :25'' ^ és Gróf Tklkky Géza III. sz. akna Sdú'^2 ni, 
23° szöglejtéssel. 

A szénfejtés módja: haránt talp-oldalpásztafejtés. 

Az eddigi összes széntermelés : 

I8í)()-ban 1,201) mm. 18U0-ben 3.018,600 mm. 

1897-ben 379,087 « lí)00-ban 4.^200,000 « 

1898-ban 1.285,777 « 

Ászén osztályozás után közvetlenül jut a kereskedésbe. Eladásiára 
helyben átlag 40 kr mm-ként. 

A szén piaczának kiterjedése Budapest, Magyarország ujnagati része, 
Alsó-Ausztria. 

1894-ben kezdettek meg Tata város közelében, Felső-Galla és Bánhida 
község határában a fúrások, melyek nagy kiterjedésű széntelepet tártak fel. 
Ezen fúrások képezték alapját az 1896. évben megállapított tatai bányászat- 
nak. A szenet tatai szénnek is nevezik. 

Zsemlyé-n hivatalos néven Vérles-Somlyó n már az 1860-as években 
fúrási kísérletek által széntelepet találtak. Ezt a \'i}--i'o méter vastag 
oligoczén széntelepet gróf Eszteriiázy Miklós József több éven át mivel- 
tette. E széntelep rendesen 16 cm vastag két meddő agyagos, vagy márgás 
rétegtől három padra volt osztva ; a széntermelés ki nem fizette magát, 
üzemét beszüntették. 1892-ben vállalkozónakadták bérbe, de fel kellett 
hagynia. 1894-ben a magyar általános kőszénbánya r.-t. részére a Vértes- 
Somlyó bányaművet kibérelték, egyúttal Felső-Galla, Bánhida és Környe 
községek határaiban a kő- és barnaszénre való kutatási és kiaknázás! jogot 
is megszerezték. 

Vértes-Somlyó határában a fúrási eredmények kedvezőtlenek voltak, 
míg a Nagy-Somlyóhegyen túl, Bánhida község felett eocén -széntelepre 
akadtak 5*80 m vastagságban, mely 0*5o m vastag meddő köz által két 
padra van osztva. 

Ezen kívül 1896. évig még számos fúrás eszközöltetett Bánhida és 
Felső-Galla községek határában, a 10 fúrólyukkal konstatált széntelepátla- 
gos vastagisága 8-1 m volt. 

A beküldött bánhidi szenet a m. kir. államvasutak chemiai labora- 
tóriuma 1898. évi február hónapban megvizsgálta és a következő eredmé- 
nyeket kapta ; 



1 

Szén ! Hidrogén Oxigén Nitrojíén 

1 ' 


Nedvesséj? Hamu 

1 


Eghetö kén 


Kalória 


57-05 

.58 • á3 


4-35 
4-7á 


15- 18 0-81 
14-04 0-85 


13-55 ! 6-39 

8-82 j 10-49 


2-r,8 

4-87 


5317 

5581 



a kalória a Grashoflf- féle képlet alapján lett kiszámítva. 



A liüdapc'iti iiiúeífyeteiii chemiai lühoialoriuiita, 1898 máreziiis hó 
I l-tin kiadott elem^-ése szerint, a beküldött .szénlien talált : 



Nedves^fe 


Kötött víz 


«„ 


W-pon'1/ilÍj 
Hidro;:«n 


S:trojrín 


Ken 


Hamu 


Kalória 


10-11 


ir.+i 


(ij-fij 


3-lx 


()-45 


■JH 


+ ■60 


5918 



ajtalorikus éi-ték a I iraslioff-féle képlel szerint számíttatott ki. 

A m. kir. földtani intézetnél próbafűté-re használt tatai szenet, fóbb 
alkatrészeire nézve megvizs^fáltam. 

A levegőn megszáradt anyag 10(> súlyrészében volt: 

I SedvessiH^ Hamu Ossita kén Kalória 1 



I I7-Kft 1(1-71 II-5ÍI 1*1)4 , 

a fűtöképességet direkte kalori méterrel határoztam meg. 



Grittner Albert elemzései ; 



XfdvtíHség- 


liamn 


és kénmenles 


iinvai-'fa álszán 


ilvu : 




'nil:. <<;:>i!:< 


. iitll;.-í 


ri. K.Mi.áioii. 111. 




i: II n \ .\ 


us:! mii 


ks-iit 


\m 










73-7-J Tj'ti-J 


1!h;i 


1(1.-, 
i-nt 










7\K\ 0-9 i 


lM-:!y 


O'.M 










77'7li li-Uf 


1 Mir> 


1-1(1 


Tillii iliiüía 


L-Q ■■ 


.■■ Ki.iN.irum 111, 




7i'5S ly 1 1 
76-S4 fl-iN 


1 -io-tí 


III 
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ScHvvACKHÖFER elemzésci : * 





a 


// 


iV 


lliírr. 

VÍZ 


Hamu 


Éiíhető 
kén 


Kalória Év 


54-90 


4-11 15-83 


0-76 


14-68 


9-72 


3-00 


r)052 1897 




00-23 


5-15 18-88 


0-76 


8-18 


6-80 


1-07 


5665 


1897 




55-81 


3-84 17-09 


0-84 


13-22 


9-20 


2-58 


4999 ; 1899 


Felsó-gallai aknaszén 


58-79 
5(i-95 


4-67 16-81 
4-33 17-67 


0-73 
0-84 


11-41 
12-08 


7-59 
8-13 


3-15 
2-79 


5518 1899 
5225 , 1899 




58-32 


4-76 17-85 


0-59 


11-55 


6-93 


2-16 


5442 


1900 




59-28 


4-75 17-96 


0-59 


11-24 


6-lS 


2 - 43 


5520 19rM) 




58-69 


4-32 17-54 


0-73 


12-89 


5-83 


2-47 


5356 1900 


A8 elemzés k()zé}»értéke 


57-87 


4-49 17-45 


0-73 


11-91 


7 • 55 


2-44 


5347 


» 


72-62 


5-44 20-93 


101 


1 










70-84 
71-94 


6-06 22-21 
4-95 22-03 


0-89 
1-08 










Az előbbiek bamu és 
nedvességmenteeen 


72-58 
71-37 
71-54 

71-78 


5-77 20-75 
5-43 22 15 
5-84 21-90 
5-75 21-75 


0-90 
1-05 

0-72 

1 

0-72 












72-21 


5-31 21-58 


0-90 




- 






Középértékben ._ 


71-80 


5-57 21-66 


0-91 













¥el8Ő- Váradja^ Alsó-Fehérmegyében. 

E szénről Huchard József, Az Alsó-Fehérmegyében, Felső- Vára dján 
kutatás alatt levő koszéntelep viszonyairól és unnak fölfedezé.se utáni hord- 
erejéről. (Magy. Orv. és Term. vizsg. 1872. Aradon tartott XV. nagygyúl. 
munkálatai, p. 255.) czimú közleményéből értesülünk. 

FelHŐ'Ver^ár, Vezérvölgijhea, Biharmegyében. Kis mennyiségű 
antracitot találtak, melyből minta a m. kir. földtani intézet gyűjteményé- 
ben is van. 

Fenyő' KoH^olány, Keresxtur és Ebedecz területén (Bars- 
megyében) felső-mediterran korú széntelepet találunk. 

Fenyő-Kosztolányon a Victoria-bánya és Ebedeczen a Mihály-bánya 
létezik. Az aranvos-maróthi vasúti állomástól 10 km, a lévaitól 30 km, a 
nyitraitól 35 km távolságra fekszik. 

Tulajdonosok voltak : dr. Silhehstein Adolf Budapesten és Knoblauch 
Richárd Miskolczon. 



* Fr. St.irwACKHÖFEH. Dic Koblen Oeslerreicii-rngarns u. Preuss.-Sclilesiens. 
1901. p. 224. 



A bánya Iífí»i <n;j, oU J. 7-e* A'í^.^^t fóherczríT •> Feas^-^re tulajdo- 
náig mf:nt áí ^'r Ki<'^'tlrOÍr''í-ojÍ •rr?''*^-/ t>i#l p.rrvet T^rtt f^L 

A feisó telep l'tí m, az aisó te.»rp -»»-> m vasta.:. Feiője pala. fekúje 
homokkó. A feltárás tárn ^ és aknává* t'!prt-r:.ü. 

A Vidoria- és Mttiaiy-L'áDják iS^í^-ban a-iománjozüittak ; üzemét 
többszőr beszüntette. 

A bánya ^í'^része é^. újabban a tovaterje^i-rs meggátlására elfalazták. 

i>^91-ben a ba*iapesti ve^ykisérieti álíomás BrrröB. elemzése szerint 
tartalmaz a tekúldótt fenyó-kasztolányi M'-toria-akna jelzésű szénminta : 



Nedvessé-^ Ham; Sxtn Oiszjes H. D.Vfwrk H. <>*iggs k.en P,#/. Kakiria 



15-f>* 7% 54-31 :;*í'9 l-^» ••••♦i •»•«>!!* 4.s5:J 



i 894-ben Jasfek Ottó mérnők kúldőtt be a m. kir. földtani intézethez 
kétféle ebedeczi szenet, kívánságra fóEb alkatrészeinek meírvizs^álására.* 

I. Az ebedecz-zsitvavöl/yi Victoria-szén bánya* felső telepből. 

II. Cjryanonnét a knzéi«ső telepből valő. 



I 
11. 



Hímu Nevesse*: Össze* «.eR Kalória t 
aiiva/OA 



^51-57 :iU-33 l'^'H* i*7I i937 ; 

r,^".*l 11-44 l'*-39 ii'i6 :^k>5 I 



A fűtőképesséíret kívánatra csupán Berthier módszere szerint hatá- 
roztam niejí. 

A f*'nyő-ku-ztölányi szenet ré^'ente kizárólag a surányi ezukor;pryár 
számára aknázták.** Tennelt*'k 1874-ben 78,."í."í4 mm, 1875-ben 56,3:f8mm, 
I^7G-ban i'2f)ő:\ mm szenet. 

lífOI. évi jannár hó lilén a m. kir. fOl<ltani intézethez Józskf Ágost 
róliero'/e;r ő Fen.s^'-^'ének kis-tapolcsányi uradalmi jószágigazgatósága részé- 
ről beküldött fenyő-ko-ztoláuyi. illelőle? mostan ki--tapolcsányi jelzésű 
szén összetétele a kővetkező volt : 



Szén Hi«Jr'>if n N»rí)ve— é/ Hamu Eu'hető ken Ö5?z-?? ken 0.\i-vn-^N Kalória 



.'v^Ői i-.V.í 1-J-Jí; 7-.{x oGm n-77 l'i'i-^ 5107 

A fűtőképesséíret direkte kaloriméterrel határoztam me<:. 

* \ 111. kir. toMtani int<z<'t 1^'J4. évi jelentése, j». li*>. 
'•* HvNiKK.N. Majívarorr^zá? széiitelepei, |>. 18. 
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ScHWAC'.KHÖFER clemzése 1890. évről. Fenyő-kosztolányi aknaszén, 
Victoria-akna : 



Fenyő-kosztolányi akna- 
szén -__ ... ... 

Hamu és nedverjséíriiien- 
tesen átszámítva 




4()-52 á-90 IMs! ()..s7 119-85 44*68 0-86 3<M9 



73-()5i 5-á:i 



m-lbi 1-57 ; 



Forgácsk'Utf Kolozsmegyében. 



Grittnkr Albert elemzése : 



c 



a 

bfi) 
o 

u 





to 


1 


•<u 




co 


c 


> 


X i 


a; 


o 1 


^ 






C 



O) 

ja 

te 



O 



ce 



■4> 



N 

cn 

CD 

O 
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4) 
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Cd 

> 



Forgácskuti aknaszén, 
Egeres m., Kolozs m.liT-íáliOS 9-811()-28 á:M51 4-85 (H>á 4711). h-í:\ 4-54:ál-94 IS90 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Forgácskut, aknászén, Kolozsniegye... 


1 
C ' 

i 


// 


i 


1 


N 


1 
76-49 


6-64 


15-89 


1(X) 



L. Almási barnaszénterület és Egeres. 
Oalla^ 1. Felső' Galla, Tata. 

A gederétí szénbánya az cdelényi (borsodmegyei) viczinális vasúti 
állomástól 7 km távolságra fekszik. 

Tulajdonosa : Fülöp Coiutrg-Koháry henzeg. 

A íelső-mediterran korú lignitszénbánya üzeme már nyolcz év óta 
szünetel. Közelebbi adatok nem ismeretesek, csupán, hogy a szenet a volt 
czukorgyár üzeméhez használták és csekély mennyiségben a helybelieknek 
is adatott el. 

Edelény vidékének geológiai alkotásával Hochstktter * foglalkozik. 



* Ueber <lie geol. Beschaffenheit von Edelény l»oi Miskolcz etc. íJahrh. d. k. k. 
geol. íleichsanstalt. Bd. VII. p. ()69.i 

Hantke.v. Mag}'arország széntelepei, p. 304. 
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rSHYMKí? — GOLEnZ. 



Itten közöl dr. Sox\RNsc:HEiN-töl (Berlin) egy elemzést és pedig a követ- 
kezőképen : 

1000 súlyrész szénben van : 
214 s. r. viz; 

152 « « anorganikus anyag; 
634 « « organikus alkatrész. 
A szerves alkatrészekben : 

Széneny 53-85 ^/o, hidrogén 4*21 %, oxigén 41*94 ^/o és nitrogén nyo- 
mokban. 

Az osztrák cs. kir. földtani intézet chemiai laboratóriumában szinte 
egy régibb időből származó analízis végeztetett r 

víz 61 %, hamu i21 %, kalória Berthier szerint 382:2. 

Ghyniesi lignitterúlet. Nyitramegye nyitrai járásában, hol egyideig 
a nyitrai gőzmalom számára aknázták ki a lignitet, de a gőzmalom üzleté- 
nek beszüntetése óta a bányaművelést is íibbahagyták.* 

Girotófalu határában, Szatmármegyében lignitet találtak, melyből 
minta a földtani intézet gyűjteményében is van, de művelésre neru alkalmas. 

OlavesinUf 1. Berzászka. 

Ologovac^ No\rigrad község mellett, Belovár-Kőrösmegyében, 1. Jagu- 
jedovae. 

GoleeZf Krassó-Szörénymegye karánsebesi járásában, Korpa állomás- 
tól 10 km távolságra fekszik, u. p. Temes-Szlatina. 

A Szent Miklós-bánya tulajdonosa Síihmidt Hermaxn Karánsebesen, 
csupán saját szükségletére használja. 

A feltárt telep vastagsága közlés szerint mintegy 1*50 m. 

A szenet Spieíjfx Béla elemezte a következő eredménynyel : 



Lt' ^száraz szén 
Nedves szén .. . 

A kalóriákat 



Szén Hiílro^'én Nitro^^en Kén 



Víz 



Hamu ^?">'''^-. 
nedvesség 



Kalória 



4t>(ií> ^2'iM) (>i7 i 8-JO 14-77 | 'MrlS ~ ' 3164 

X\V9 1-61 0-3f> ^J-47 I ll-5í> j »5l '2±m ' — 

.... ... .._ 81(X) (.'4-4900 //, 3500 S, — í>00 \V 
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képlet szerint számította ki. 



* Ha>tkk.\. Mag^'avország széntolepei. |». 13. 

.fahrb. d. k. k. preol. Heirlisanstalt. Hd. ()(). p. iUK 



GOLUBOVKC. 



Iá: 



Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához bekül- 
dött (GoUtz néven) szén vizsgálata a főbb alkatrészekre nézve a következő : * 



Nedvesség 


Hamu -, Kalória 

Berthier »/.. 


13-40 


t27-30 3ááO 



Golubovec (Zagoriában), Várasd vármegyében, Horvátországban, az 
ivaneci hegységtől délre fekvő Petrova Gora községhez tartozik. 

A szénbánya a goluboveci vasúti állomástól (várasd — goluboveci h. é. v.) 
5*2 km-nyire fekszik és azzal jól járható úttal van összekötve. 

Tulajdonosok : a néhai Comári Bedkkoyic Kálmán örökösei és HiRsc:n- 
MANN A. Csáktornyán. Bérlője Hirschmann A. Csáktornyán. 

A szénlelepek száma és vastagsága a következő : 





A telep neve 


Vastaífsátra 
m. 


Dőlése 
0' ' felé 


Csapása 


Jegyzet 


1. 


Fekü-telep ... . 


o-r>-o-s 


36° 


Dél 


K Nv 


Csak helyenként mí- 
velhetö. — Mívelés 
alatt nincsen. 


2. 


Telepnyom ___ ... 


0-3 ()•.") 


38^ 


X 


tf 


Mivelésre nem méltó. 


3. 


Eniilia-telei) 


0-9 lí» 


50 -()5^ 


« 


<• 


Jelenlegi feltárás alatt. 


4. 


Emili;i 1. előlelep 


• 


50° 


(1 


1" 


Helyenként mlvelhetö. 
Nincs mívelve. 


í). 


Eiriilia 11. * ... . 


0-5 


50° 


ri 


<1 


Nincsen mívelés alatt. 


6. 


Telepnyom . . ... 


0-3 


38° 


H 


(« 


Mivelésre nem méltó. 


7. 


Járgány-íííöppel) telep 


1-3 1-6 


U) 55° 


u 


M 


Régebben mi vélték. 


s. 


Debavina-lelep 


1-6 


35^ 


H 


9h 


Nincsen mívelés alatt. 


9. 


Pajcenos Natália -telep 


1 t> 


3f> 55° 


E Nv Xv 

• • 


3h— H« 


T^ren tiszta, darabo?.— 
Jelen le{? mívelés 














alatt nincsen. 



.Jelenleg csak az Emília -telep (H) van feltárva és művelés alatt. 
A telep fedőjét tályag, a fekújét homokkő képezi. A feltárás jelenleg 
csakis tárnával történik és pedig a fekútelep van egy tárnával átszelve. 
A bánya csak 1891. évi májustól van racionálisan művelve: 

1891-l>en szállíttatott 18,(KM). (| 
1892-ben « 33,000 (i 

1893-ban « 50,000 «| 

A darab- és koczkaszenet (körűlbelől 70 ^ o) kiszedik és a többi szén 
12 18 milliméteres rácsozaton átesik, éí^ ezt csak részben értékesítik. 

* Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1897. XLVIl. p. 744. 
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GOLUBOVEC. 



Ara a bányánál átlagban 4.") — 4S kr miii-ként. A szenet leginkább 
a környéken értékesitik. 

A széntelepet már a hatvanas években ismerték, racionális üzeme 
azonban csak I80i-től kezdődik. 1893-ban részleges tulajdonosváltozás tör- 
tént, a mennyiben a bányaművek egy része Vikuljenides LExi-ről Hirsch- 
MANx A.-ra ment át és ez utóbbi a bányát bérbe vette. 

A goluboveczi 3. sz. Emilia-telep szenét megvizsgáltam a következő 
eredménynyel : 



Nedvesség. Hamu ^^^^^ 


összes kén 


Éghettí kén 


Kalória 


11 -4.-2 

1 


fi-57 


St>()l 


:\'7{) 


8.54. 


5^)91 



A fútőképességet kalorimeterrel határoztam meg. 

Ezenkívül a különböző telepeknél a hamutartalmat is meghatároztam 
és pedig: 1. sz. fekűtelepben 6*4 o/o ; 4. Emilia I. előtelcpben 7*4 ^/o ; Deba- 
vina telepkibuvásban 0*4 o/o és a (Göppel) járgány-telep kibúvásban 7*5 %, 



Gritttner Albert elemzése : 














(íolubovec, aknusz. 








t 

ti 
c: ^ 

O ' 525 i ffi 

1 


e 

•a, 

1 í 

Cs3 ^ 


Kalória 


Összes kén 


o 
% 

w 


El nem égett 
maradék 


Vizsgálat éve 


50-28 H-H:^' U)'i)S li>-12 lS-61 4-i>H ()-7S 4S()0|4-7á i-43^20-í28 

' 1 1 


1890 


« « 




ryilTiAXyí'-KÚ 10-21 18H0 8(i(>0-9i>,.V274!:M)7 5-17 17*66 1892 


fi II 


fli 


4í;-98;vsr> 17-73 ir>-29 H-03 l-or> l-07 i-213á-21 4-94á0-3á 1893 


11 « 




4(i()3 3-47' 10-55 h2-3á ^23-57 247 099 438S;3-21 3*69 !25-47 1895 

1 ' ' 


1. 11 




54-79 4-30 1 1 -78 9r,7 15-09 342 95 

1 


52S(í;3*78|5()0 17*05 1897 

1 1 


14 .* 


7. 


55(i7 3-99 15-15 7-(i2 12*74 379 1 -04 

1 


5167'4-27 5-09 17*06 189^ 


:. 




5r,-32 4-43 14-29 S-30 13-07 2-70 089 5345 3*1 1 i 1898 


(í M 




51 9r, 4-41 14-41 9-2S 14-99 395 l-(K),5(K)9;4-33 4-82 18*42 1898 
5()-51 4-75 12 97 902 1 l(;i|3H(i 1-28,5527 4*27 4-94 20*28 1899 


<' *t 




55*25 


3-74 


lS-19 10-09 11-81 


5 87 0-92 


4988 




1 




1894 



Elt'iMozlü Sciiw ackikífku. 1901. ji. 22<). 



COLI BOVEC - ííYKHGYO-DITKO. 
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Nedvesség-, hamu- és kénmentes anvagra átszámítva. 



Golubovec, 


aknaszén. 


Várasd ni. .._ 


1 


H 





N 


77-:J7 


5-9^2 


15r>l 


1-áo 


• 


fi 


« 


75-49 


(i-OO 


17-i>4 


l-á7 


(1 


«< 


« 


()7-47 


5-53 


:25-4f; 


1-54 


«< 


a 


<f 


f^" .i'" 
/;>•().) 


5-Ü3 


17-11 


IGl 


« 


« 


« 


7<)-29 


r)99 


lt>-4<) 


1-3-2 


« 


« 


í( 


73-39 


r)-27 


19-97 


1-37 


« 


(' 


« 


74-17 


5-84 


ÍH'H'I 


1-17 


H 


«i 


« 


7^2-39 


&\h 


"lO-i)! 


1-39 


« 


M 


(1 


74-84 1 


()-29 


171S 


1-09 


H 


«l 


.* 


70 74 


4-79 


23-!29 


M8 



A bányaigazgatóságtól az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai 
laboratóriumhoz beküldött vizsgálat eredménye :** 



Goluboveci szén . 

« brujueltes 

Golubovec***.., . _ 



Nedvessétr Hamu 



Kalória 
Berlhier sz. 



8-8(.) 

8-75 

11 -32 



5-25 

áS-35 

4-48 



522(> 
3202 
«302 



Gödöllő és Hatvan vidékén előforduló lignittelepeket nem mű- 
velik. (Hantkf.n p. 12.) 

Gradiska-cset'^iehi lignitterűlet a horvát-szlavonországi hegység 
középső részében, Pozsegamegyében. 

Termeltetett: lignit: 1874-ben 58'975 in. in. 

« 1875-ben 12*000 ni. in. 

• 1876-l)an 13-GOO ni. ni. 

barnaszén: 1874-ben 2*240 in. m. 

Hantkex M. o. széntelepei és szénbányászata p. 18. 

Gyanafalva 1. Ercsénye, 

Gyergyó-Ditró község határában, Csikmegyében, kisebb mérvű 

* Fn. SciiwACKHÖKEii. Die Kohlén Oestorreich-Unírarns. 1901. p. 220. 
** .íahrb. d. k. k. ^reol. Reichsanstalt. 1897. XLVII. p. 744. 
*** .Tahrb. d. k. k. {íeol. Heichsanstalt. 1892. p. 159. 
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HAM "LOVA. 



mívelés alatt van a Szt-ístván és SztJános-bánva. melv a szászréjreni vasúti 
állomástól lí>0 km távolságra fekszik. Tulajdonosa a Gyergifói első hányO' 
társulaty (iyergyó-Borszéken. 

Lefejtésre alkalma.s epry telep ismeretes 28 m vastagságiban, a mely- 
nek feltárása 33 m mélységű aknával történik. 

Az eddigi összes széntermelés, közlés szerint, 710,<K>) mm. A szén ára 
a bánvánál 51*8 kr. 

Fogyasztója kizárólag a borszéki üveggyár. A bányászat 1870. évben 
vette kezdetét. 

Borszék község határában a Salgótarjáni kőszénbánya rész vény társu- 
latnak is van i2ő drb zártkutatmánva. 

UagyinÚHVolgy Hevcsmegyében 1. Szűcs. 



Hfindlova (Kriegerháji Nyitramegyében, privigyei járás, hol kitűnő 
minőségű oligocén-korú barnaszén és neogén-korú lignittclepek fordulnak 
elő, melyeknek kiaknázása azonban a kelendőség hiányában csak igen rse- 
kclv mértékben történik.* 

Teriiiellek 187 i-ben '2'}Ui mm., lS7r>-lien :>7()7nini.éií 

lM7()-ban llSO mni.-l 

A széntelep vastagsága változó. (Iehmák szerint** iSfii-ben a Károly- 
bányában a széntele[) vastagsága 3*08 m volt. Hantkkn IS72-ben ugyan- 
azon bányában a széntelopet 2*2 m-nek találta, a Laura-tárnában pedig a 
széntelep csak 1 m vastag volt, a Constantin-telep vastagságát pedig egy 
helven 2*5 m-nek találta. 



. Ballim* ]>ráírai tanfir ré;_'i <'Iímjiz«'s<' 
l Ex. Lvm; eleiiizc^^e ^zcrinl 



liaroly-teU'p ___ . . -. 

< ■» — 

!jixsttiní in-telep dijrniti .. 
...iiaxrna-?urna. l>anibos-sz«'n 

Oió-szón 



7. 

■r. 












I 



2 - o 



— u: 






7-1 



10-77 
1 1>J 
Hi'7s 



11 

7M)() 

\"2'2 

1:M1 
11-íis 



.VJ-Í7 

.") 1 7( » 
.í.:»:;s 






Az oniviczai o.-m. 
álIaiMvasufi labora- 
tfiiiuni olemzése 



:iv;4 :{iii7 

:;;{''<; i Mfjvi/.-^L'álva a nafr\'- 



. Ml. »• t 



siiiítiiyi cziikoi- 
LTVáiball 



*■ ^-^ 



i>. Maiyarorszájr sz»Mitrlrpci. \). i:i. ű')i. 

•T ^-.)í . ní.e Braunknlilen-Ablair<M-mi^''on vini llandlnva. .I;i|i'l.. d. k. k. 



HERENCSENY— HIDASD. 
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A privigye-handlovai szénelöfordulásról F. Poech főbányatanácsos 
Bécsben 1900 októberben szakértői véleményt adott. 

Két régebbi kriegerhaj-handlovaí szén elemzését közli Hauer többszór 
idézett munkájában, p. 290. 



Nedvesség 


Hamu 


Kaloría 
Berthier sz. 


17-1 
18-2 


15-5 
10-9 


4384 
4542 



Herencsény^ Nógrádmegye balassagyarmati járásában. A Her- 
mina-telep az aszód-losonczi vasútvonalon Nándor vasúti állomáshoz 10 km 
távolságra fekszik. Tulajdonosok Schoenberg Zsigmond örökösei Heren- 
csényben. 

A felső réteg vastagsága 130 — 200 cm. Az alsó réteg vastagsága 
li20 — 200 cm. A széntelep alsó mediterrán-korú. 

Az üzem mostan be van szüntetve. 

A szenet megvizsgálásra 1891. évben Bécsbe küldték s Privosnyk sze- 
rint a levegőn megszáradt anyagban van : 



Nedvessel^ 


Hamu 


Kén 


Kalória 
Berthier sz. 


21-0oo/o 


7-95 


112 


4025 



Uidasd község szomszédságában, Baranyamegyében, a pécs-váradi 
járásban tetemes vastagságú felső mediterrán-korú lignittelepek fordulnak 
elő, a hidasd -bonyhádi állomástól 5 km távolságra. 

A feltárás egy főtárnával (Sarolta-tárna) történt, mely jelenleg a ííi- 
dasdi szén- és ipartársulat Pécsett tulajdona. 

Egy főtárnával és néhány oldalvájattal hét telep van feltárva. A tele- 
pek a fekütől a fedő felé haladva, a következők : 



I. lignittelep 


3-8 m., 


a 


közfek^ 


-et 


0-4 m 


11. 


1 




« 




9-4 « 


III. 


i'riy <« 




« 




1-2 « 


IV. 


10-4 « 




<( 




8-G « 


V. 


1 




« 




0-4 « 


VI. 


:^-8 c. 




(« 




íS-4 <. 



VII. 



2*4 « 



<»« 



í) 



y^ 









HOLLBÁK -HOSSZC'HKTÉN Y. 
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Nedvesség 


Hamu 


Kalória 
Berthier sz. 


45-1 


(i-4 


i2996 


43-1 


n-i2 


31f>4 


31-2 


Üá*4 


3170 


31-7 


17-8 


3064 


41-7 


18-4 


á734 


33-9 


17-8 


2994 



Uidvéff 1. Köpecz. 

Hollhákf Brassó mellett, Fogarasmegye, torcsvári járásában, u. p. 
Zernest. 

Az osztrák cs. k. geológiai intézet ehemiai laboratóriumához beküldött 
szénvizsofálat : * 



■ 


Tiszta széli . . — . 


Nedves-sé;; 


Humu 


Kalória 

1 Berthier sz. 

1 




11-^2 


90 


5364 




Átlagos pi'úba _. . ._ 


• 9 1 


hil 


4418 




« 


10-3 


8-7 


4574 




« 


7-3 


^29 S 


3671 




« 


9-7 


15-9 


4^200 


A széntelep liasz-korú. 








Lásd 


: Volkán. 









Hosszúhetén ff f Baranyamegyében. 

BöcKH János a Földtani Közlönyben "^"^ a többi között a következő- 
ket írja : 

« Tekintsük át az előbbeniben közlöttet röviden s azt tapasztaljuk, 
miszerint Rosexfeld Bernáth úrhosszü-hetényi kutatási területén még pedig 
Hosszú-Hetény helységétói nyugatra, a kutatási terület nyugati szélén, a 
vasasi szénterúlet felé, a Basagödörtől északon, a Viktória-kolónia tájáig, a 
somogy-vasasi alsó-liaszbeli szénképlet ugyancsak alsó-liaszbeli közvetlen 
fedője jut napfényre és hogy délre, az I-sö számú kísérleti tárónál a szom- 
szédos vasas, sőt alsó-liaszbeli szénképződés fedőbb része a kísérleti táró 
által közel a felülethez haránl oltatott. 



* Jahrb. d. k. k. geol. Heichsanstalt. 1888. p. 6ál. 
** BÖCKH .TÁNo.s. Rövid közlemény a baranyamegyei Vasas és Hosszúhetény 

» 

közt fekvő Hosenfeld Ármin bécsi lakos tulajdonát képező liaszbeli kutatási terü- 
letről. (Földtani Közlöny. XXX. köt. 19a), p. 255.) 
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HOVrULLA— IVAXKC:. 



Az e táró által harántolt telepek meredeksége következtében nor- 
mális viszonyok közt ugyan nem várható, hogy itt, a vasasi telepvonulat 
kanyarodási pontjain, ez utóbbi fekvőbb részei is e helyen a kutatási temlet 
nyugati határán belül meg lesznek láthatók, de tovább észak felé, hol a 
Viktória-kolónia alatt a gryphaea- rétegek jelentkeznek és a Basagödörben 
meredékesebben telepítve mutatkoznak, lehetséges, minthogy Vasason az 
I. sz. akna táján is relativ laposabb település van, hogy a fúrás vagy akna- 
szerű mélyítés által a széntartartalmű liász esetleg még mélyebb részei is 
eléretnek. 

Állitható tehát, hogy a hosszú-hetényi kutatási terület e nyugati ré- 
szében a szénre való kutatás szempontjából teljes figyelmet érdemlő vidék- 
kel van dolgunk. 

Nem tagadható azonban továbbá, miként az antiklinális rétegalkotás 
következtében, a mely tovább keletre nyilvánul s melynek tengelyrészében 
az alsó-liász /9 osztályának rétegei jutnak napfényre, nevezetesen a Hosszü- 
Hetényhez nyugat felé kifejlődő vidéken, egy további területtel van dol- 
gunk, a mely a kutatást illetőleg ugyancsak teljes figyelmet érdemel. 

Annyi megnyugvással mondható, miként e kutatási terület, mint ilyen, 
teljes figyelmet érdemel. »> 

Lásd : A pécsi szénmedencze. 

Hovrlllaf Szatmármegye nagy-somkuti járásában. 

Ilyen jelzésű kisebb mintából eredő elemzést végezett 1900. évben 
Grittner Albert, melynek eredménye, szives közlése szerint, a következő 
volt: 



c 


// 





HJ> 


Hamu 


8 


i 

N 1 Kalória összes S 

\ 


45-08 


3-9á 


9-91 


12-10 


21-67 


0-51 


0-84 


4519 


'7 • 68 



llyefálva^ Háromszékmegyében. Lignit. 
Bittó Béla elemzése szerint : 



Nedvesséfí 


Hamu 


Szén 


összes 
Hid romién 


Dispon. 
Hidrogén 


összes kén 


É^'hetö kén 


Kalória 


2:M2 


7-9S 


46 • 64 


i-26 


213 


1 • 6:{ 


()-9<S 


4281 



L. Baróth. 

Ifiaszój 1. Salgó' Tarján. 



iVANbX:. 
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IvaneCf Varasdmegyében. 

A cs. kir. déli vasút társaságtól az osztrák cs. kir. geológiai intézet 
chemiai laboratóriumához beküldött és EicHLEiTER-től megvizsgált ivaneezi 
szénelemzés eredménye : * 



Szén 


Hidrogén 


O^N 


Étíliető 
kén 


1 
t 
Nedvesséfí Ilama 


Kén a 
hamuban 


Összes 
kén 


Kalória ^^}9^]^ 
számított Berthier 
sz. 


37-69 


t2-8i2 


! 15-á3 

1 


0-96 


35-85 7-45 
*- 15-0 1-5 


113 


2-09 


3049 


3335 
4475 



Tulajdonosa a bécsi koszénipar- e^^ylet. 

1899. évben 253,125 mm szenet termeltek 119,583 K értékben. 

A lignit képződmény a pontusi emelethez tartozik. 

A krapina'ivaneczi lignit- és barnaszénterúlet a horvát-szlavonországi 
hegység nyugati részében, Varasdmegye varasdi, krapinai és zlatári járásai- 
ban van.**"^ 

Termeltek: 1874-ben 37,31)0 mm., 1875-ben 30,951 mm., 

187G-ban 69,931 mm. barnaszenet 

1874-ben 149,868 mm., 1875-ben 169,091 mm., 

1876-ban 164,746 mm. liírnitet. 

Ivanecztöl (Jerovecz) északnyugatnak egy, az ivaneezi társaságtól 
mélyeszlett aknában több, a fedőben előforduló széntelepen kívül egy 
3*78 — 5*67 m vastag telep táratott fel. 

Az osztrák cs. kir. földtani intézet laboratóriumában megvizsgált 
elemzés eredménye : 



Ivanecz ... .._ .. . 
Krizovetz vidékéről ... 



Víz 



Hamu 



Kalória 
Bertliiersz. 



15-0 
i>4-5 



1-5 
8-1 



4475 
3450 



* Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1897. XLVII. p. 741. 
** Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1874. p. 305. 
^** Haxtken. Magyarország széntelepei, p. 17, 3:25. 

G. Paul. Die Braunkohlen-Ablagerungen von Groatien u. Slavonien. (Jahrb. 
a. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. XXIV. 1874. p. 305.) 



Ghittnkh Ai.bkiit eiti 



Nfdve.-p.séjr-, hamu- és kénmciites iiiiyatira átszámítva : 



Ivance, ;iköaszrti. V:. 


asilmeiíye 


i: 


II 





JV 


r>:i-i-i ' 


Ó-45 


ui--. 


1'tl 






ii7-tia 


Ti-IKS 


áC-3C 


I>ü4 






(iíiS* 


5lii 


aotiá 


»-9(» 


'Ivanci, Josíjfi-akuii 




61I(KI 


-tKS 


20-:!! 


0-81 



Jahlanicxa 1. Bozovti-a 



Jaffujedooac helyen, Sokolorae község határában, Belő vár- Körös- 
megyében ligniltelep van. 

A kaprun<;zai (Kopreinitz) vasúti állomásiól (a budapest— fiumei vona- 
lon) l)t kin íávolsátrra. A Szt-lieortren községi (Belovár mellett) tukíjdona. 

Uíryanezen község tulajdonát képezi a fUogovac helyen, Novigrad 
község terfdetén és "Bito-er'tŐK iielyen, Kapcia község területén levő bányá- 
szat Belovár-Körösmegyékben. A li^mit pontusi kon'i. 

A jagujedovaci telep vastagsága 1 m, a Bilo-telep vastagsága TS m. 

A telep fedője és feküje (özálló agyag. 

Feltárása áOO m (18!>4) tárnával történik. 

Termelése I8!)0. évlöi kezdve átlag l'id vuggon. 

A lignit a bányából közvetlenül kerül eladásra és osztályozta tik, rész- 
ben megmosatik. 

Ara a bányánál ű<i kr mm-ként a Szt-Georgen közs^belíeknek, 4í) kr 
a Kaproncza és környékbelieknek. 

A bánya 18D0. évben vetlo kezdetéi. 



■ K'ihlen Oslcrrri. 



mi. t!i01. p. áá<i. 



.iA(iiJi<:í>()VA<:. 
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A tőlem megvizsgált jagujedovaci és glogovaci Emilia-bánya szene a 
következő eredményeket adta : 

A bányanedvességtől teljesen megszáradt lignit lOO súlyrészében van : 



Ja^ujedovac _„ -.. 
Glogovac . . ... 


Nedvesség 


Hamu 


Éghető 
anyagok 


: 1 

összes kén ' Éghetőkén Kalória 


23-70 
21-48 


8-57 
911 


67-73 
69-41 


1-73 0-70 3755 
1-94 ' 1-08 3939 



Fútőképességét direkte kaloriméterrel határoztam meg. 

1891-ben Nowak A. bányamérnök Kapronczáról szintén beküldött a 
ni. k. földtani intézet chemiai laboratóriumába Jagujedovac és Bilo jelzésű 
lignitet. Ennek megvizsgálásánál a következő eredményeket találtam : * 



.lagujedovac. .._ ... 
Bila . 


Nedvesség 


Hamu ^^»»«»ő 
anyagok 


Kalória 
Berthier sz. 


25-55 
2218 ! 


8-20 1 66-25 
813 i 69-69 


3884 
4275 



Grittner Albert elemzése 1891. évről: 



/ 

Jagujedovac, aknaszén, 
Kaproncza mellett.-- 


Szén 
Hidrogén 


Oxigén 


Nedvesség 

Hamu 
Éghető kén 
Nitrogén 
Kalória 


összes kén 1 


Elgőzölögtél ő 
képesség 


El nem égett 
maradék 


Vizsgálat éve 


50-46'4-22 

! 


1 
20-72 1 


! 1 ! ' 

5-4(5,6-89' l-4S;o-77 4504 

1 1 1 


1-71 


1 
8-29 


12-28 


1891 



Nedvesség-, hamu- és kénmentcs anvagra átszámítva: 



Jagujedovac, aknaszén, Kórüs-Helovár ni. 


C U 





y 


66-25 5-54 


27-20 

1 


1-01 



* A m. kir. földtani intézet 1891. évi jelentése, p. 127. 
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JAGUJEDOVAC. 



Grittner Albert elemzése : 



« 




! • : . 1 

' il ' C 

? 1 1 Sí ■ 2 o j gí 1 -n 

•m 'TJ •— ^ — *• _3 ^^ 


összes kén 

Elgözölögteíö 
képesség 

£1 nem égett 
maradék 


> 

> 


Biloheg)', aknaszén, 
• I. réteg 

II. n 

m. « 

IV. . 


• 


46-70 3-(»8 11-01 12 60 16-70 8-42 0-89:4585,8-6!2;3-25 11-24 1891 

43-56Í3-61 17-04 27-59 7-r)8 0-62| 3808 1*70 1892 

1 i : 1 
4í>-26j3-61 18-27124-48 6-630-75 4004 191: 1892 

49-33 4-24 19-70 18-8o! 7-12 0-81 44191-72 1892 

50-67:3-64 17-061913! 8-59 087 44612-15 1892 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Bilohe^, aknaszén, Körös-Belovár ni. 


c 


// 


1 


1 


N 


74-98 


5-91 


17-68 


1-43 


« « I, réteg « 


67-84 


5-63 


26-53 


— 


« « II. « « 


67-89 


5-30 


26-81 




* « III. « H 


67-32 


5-79 


26-89 




* « IV. « « 


70-96 


5-15 


23-89 





Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához be 
küldött szén elemzése : * 





Nedvesség 

1 


Hamu 


Kalória 

BerÜiier 

sz. 


Bilo... . _ .._ ._. .._ 


28-2S 1 


10-18 


3864 


Glogovac **.__ _ 


25-9 


7-2 


3082 


Glogovec ***^ ._- 


15-2 


10-3 


3796 


Sokolüvac fedőtele}) ' * * 


29-1 


91 


3118 


« küzéptelep ... 


28-1 


9-6 


318() 


« í'ekütelep 


29-4 


8-5 


3299 


Lepavina^ . ... ... 


24-0 


.^•9 


3457 


« 


26-7 


r .0 


3164 


Glogovf c - 








« Johannes-akiia 


15-1 


í)-l 




« Heinrich-akna 


14-6 


7-9 




t Franz Josel-akníi 


17-i 







'- d. k. k. geol. Reichsanstall. 15^02. p. I60. 

^ Iblueb. d. k. k. geol. Reichsanstnlt. iss.s. p. {\±2. 

d-ttgeol. Reithsansialt. Issi. p. 4íhí. 

d- t k- geol. Reichsansljilt. 1875. p. líM. 



JASENOVAC — JARDA.NHAZA. 
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JasenovaCf Pozsegamegyében. 

Ilyen jelzésű szenet (kisebb kézi mintából) vizsgált meg Grittner 
Albert 1900. évben, a melynek eredménye, szives közlése szerint, a követ- 
kező volt : 



c 


// 





IL,0 


Hamu S 


A' 


Kalória 


Összes S 


41-30 


309 


4-69 


0-38 


49-79 ! 0-Í27 

! 


0-48 


4075 


0-79 



Jastraba vasúti töltése mellett, Barsmegyében, lignitet találtak, 
mely azonban művelésre nem alkalmas. 

Mintája a m. k. földtani intézet gyűjteményében megvan. 

Jakfalva^ Borsodmegyében. 

A kétféle szénpróbát, mely kutatásból származott s I. és II. telep jel- 
zéssel volt ellátva, Németh Ödönné helyett Lichtnekker József küldötte be, 
1901 február havában megvizsgáltam. 

A levegőn jól megszáradt szén 100 súlyrészében volt: 



I. 
H. 



Hamu Nedvesség 



összes kén 



Kalória 



(i • 48 
13-20 



15-41 

13-29 



4-034 
3-953 



5409 
4407 



A fütőképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 

Járdánhái^a bányatelep, Járdánháza és Arló községek határában. 
Borsodmegyében fekszik a m. kir. államvasutak ózdi állomásától 10 km- 
nyire ; az ózdi állomással azonban összeköttetésben áll keskenyvágányú gőz- 
mozdonyú iparvasúttal. 

A rima-murány — salgó-tarjáni vasmű részvénytársaság tulajdona. 

Lefejtésre alkalmas a felső-mediterrán korú felső telep 0*5 — 1'5 m 
vastagságban. Jelenleg a széntelepnek csak a déli szárnya műveltetik s itt 
is csupán a fedőtelep, miután a fekútelep e szárnyon elpalásodott s így le- 
fejtésre nem méltó. 

Az északi szárny, melyben mindkét telep fejtésre méltó, csak a déli 
szárny kiaknázása után fog üzembe vétetni. 

A feltárt szénmennyiség 20,000 m^. 

A telep fedője agyagos homokkő, fekúje folyó homok, kavicsrétegekkel. 

A feltárás részben aknával, melynek mélysége 9á méter, részben tárná- 
val történik. 
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J.VRDAXHAZA — KAPliO.NCZA. 



A szénfejtés módja pillérfejtés. A telep csapásirányban egy fővonallal 
feltáratván, abból a dőlés irányában siklók telepíttetnek, melyek 20 — 25 m 
távolságban a csapás irányában párhuzamokkal lesznek összekötve. Ezen 
párhuzamokból lesznek a pillérek dőlés, vagy dőlés és csapásirányban ki- 
vájva. 

Az eddigi széntermelés aknaüzemmel \S9\\, évtől 4.026,312 mm. 
A tárnaüzemekkel 1882. évtől 1898. évig 0.157,522 mm volt. 

Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga :^3:{,245 mm, 1895. évben 
iim,i)iH) mm. 

A szén közvetlenül a bányából szállíttatik az ózdi és nádasdi gyárhoz, 
osztályozásnak vagy mosásnak alávetve nem lesz. Idegeneknek szén nem 
adatik el. 

Az arlói bánya 1852-ben nyittatott meg. 18G8-ban nagy hegycsuszam- 
lás következtében a tárna megsemmisült és a fővölgyön egy másik tárna 
nyitása vált szükségessé. 1885-ben Csurgó- és 1887-bon Vajács-tárna léte- 
síttetett s 1891-ben a járdánházi akna mélyittetett le, melynek berendezési 
költségei a bányatelei)en emelt épületekkel együtt 2í)0,(M)() forintot vettek 
igénybe. 

I.. Salgó'báayatelrp. 

Elemzések : I . Járdánháza-Arló felsőtelep ; 2. alsó telep. 



1. 

2. 


NedvesséíjT Szén 


Hidrojíén 


Kén 


i 1 
0-{-N Hamu Kalória 

1 


Í20-(K) 46-40 
10 -.W 44-41 


4-o:^> 

4-41 


0-6S7 
0-83S 


18-63 10-10 
18-964 li^-OO 


4-219 
4164 



Kacinola^ 1. Sajó-Kaza. 
Kalnik^ 1. Lyubescica. 

Katnenieza^ 1. Berzdszka. 

Kajyfonczaf Kőrös- Belovár vármegyében. 
GHrrTXKH Alheht elemzése : 



Kapron cza, aknászén, 
Kőröji-Belovár ni. ... 










tt 




c 




•^ 




•a) 




tft 




tb 


c 


X 




c 


•a> 


Q) 


3 






•a 


B 

c3 


X 


O 


55 








c I 

is I IC 



c 



o 

N 

o 



2 Ir: i 

i O Q. C 5 

I -1'-^ - £ I 



> 






37-73 i2-99 14-26 i29-01'16-6O; 0-66 0'75.3:jt>-> 1-69 — — 1896 



»Jedvesség-, hamu- és kénmentes anyagia átszámítva: 




KaiironcKn, aknászén, Körös-Belovár iii... 


a ' n \ \ 


s 


7n-ii| T,-T,H ^•i'i-íill 


I-41 



Karanesa^a, Nógrád vármegye füleki járásában, u. p. Lapujtö. 
Az észak-magyarországi egyesített köszénbánya- és ipar r.-t, tulajdonii. 
A szén kora alsó-mediterrán. 
L. Salgó- Turjánt. 

GiiiTTNUH Ai.BKKT elcmzései : 



Nedvesség-, liamu- i^s kénmcnles anyagra á 



Karancsalji., aknasziin, Kügrá.imegje 


<: 


íl .V 


7tm 


5-5« 


ío-i3| i-an 




77-fi8 


.V93 


U-'.yo^ l-rrfi 




74-7^ 


5-5ti 


I8W; 130 




7a-5B 


5t5 


20-76 \-n4 




7+05 


5-46 


IS-ítai l-5() 




7«'71 


r,-7i 


li-17 l-tl 




80-iI 


5-5i 


iá-s2| 1-ar. 


■ darabosczén, • 


74-+Ö 


■O'fiO 


18-30 I 1-6Ö 


. 


7:1-66 


.VKá 


l!)-á9l 1-30 



U2 



K AR.VXCSALJA- -K ARANSEBES. 



Bittó Béla elemzése : 



Nedvesség Hamu 



^j . összes Dispon. 

^^®" I hidrogén hidrogén 



Összes 
kén 



Kalória 



9-7:^ 



14-Sl 



57-88 



4-30 



300 



±39 



5560 



Az osztrák cs. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához az észak- 
magyarországi egyesített szénbánya és ipar r.-t.-tól beküldött szén vizsgálata 



Nedvesség 



Hamu 



Kalória 
Berthier sz. 



9-0 



6-2 



50(50 



ScHWAUKHÖFER elemzései : * 





C 


1 


(í 


A 


Higr. 
víz 


Hamu 


Éghető 
kén 


Kalória 


Év 


51-89 


3-79 


12()0 


1-07 


11-38 


19-27 


1-67 


•4SIS 


1.S93 




50-94 


3-59 


13-31 


\'{)i\ 


12-74 


18-36 


1-76 


4653 


1894 


Karancsalja, aknnszén 


55-2-2 


390 


1 3-43 


1-13 


12-29 


14-03 


1-43 


5079 


1894 




54-08 


3-90 


13-9(i 


111 


12-24 


14-71 


1-44 


4967 


1895 




í>4-/i) 


4-(M) 


i3-s:> 


1-10 


11-51 


14-79 


1-45 


5(»60 


1895 


Középért(''k ._. .._ 


53-89 


3-90 


13-59 


1-10 


11 •S3 


15-69 


1 -52 


4970 


• 




74-8á : 

73-93 


5-47 
5-21 


IS- 17 
19-32 


1-54 

1-54 












Hamu és nedvesség- 
mentesen átszámítva 


74-95 ' 
74-03, 
74-á9 ' 


5-29 
5 34 
5-43 


IS 23 
1911 
18-79 


1-53 
1*52 
1-49 












Kózépéiiék . 


74-30 


5-38 


18-75 


1-51 













KfívfínsebeH, Krassó- Szörénymegyében. 

Az osztrák cs. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához bekúl 
dött vizsgálat eredménye : "^^ 



II. íikna... 
IV. akna 



Nedvesség Hamu „'^?!'^"^ 
*^ Berthier s 



sz. 



1.5-90 
15-30 



12-70 
16-15 



3820 
3533 



* Fjl SciíNVAcKiiÖFKH. DJe Kohleu Oeslerreich-rngarns u. Preuss.-Schlesiens, 
Zweite Auílage. 1901. p. 214. 

** .íahrb. d. k. k. gcol. Reiehsaiistalt. 1897. XLVIl. p. 744. 



KARLOCZ A — KAZÁR . 



U:\ 



Karánsebes mellett a salgó-tarjáni kőszénbánya részvénytársasá|,mak 
is vannak szénjogosítványai. 

Karlóc^a^ Karlovci, Szerem vármegyében. 
Grittner Albert elemzése : 









1 ^ 1 1 


1 i o 


íi 


o 


Kíirlócza, aknaszén. 


• 


a 

7) 


Hidrogén 


Oxigén 
Nedvesség 


3 

B 

a: 


•o 

ja 


Nitrogén 


Kalória 


Összes kén 


Elgőzölögtél 
képesség 


El nem ége 
maradék 


Vizsgálat é\ 


40-421 3á-2;ll'7() lá4-88 15*99 


1 
2-84 0-89 3703 3-38 


1890 


« (1 




33-76 3-12 13-75 20-24 23-34 

1 


506'0-73 314(3 6-11 


2-68! 14-23 


1890 


H « 


7J 


33-08 

1 


2-80 


12-72 24-37 


23-43 


2-62 0-98 2950 3-78 


2-89 16-39 

i 


1897 



Nedvesséjr-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 



Karlócza, aknászén, Szerem iii. 



H 







N 



71-81 5-72 j 20-88 
65-73 r,-08I 26-77 



1-59 
1-42 
66-72 5-65 i 25-65 i 1 -98 



Katalhi és Rétság vidékén, a börzsönyi hegységben, a felső-medi- 
terránba tartozó lignittelepek vannak, a melyek azonban művelésre nem 
alkalmasak. (Hantkkn p. :U)9.) 

Kazár község határában, Nógrádmegyében, a fűleki járásban a salgó- 
tarjáni kőszénbánya-részvénytársulat tulajdonában nagyobb alsó-mediter- 
rán korú szénbányászat van. 

A Ferenez-akna távolsága 11 '5 km, az I. és II. számú Lajos-tárnáé 
14 km és a Zichy-aknáé lO'.") km a salgó-tarjáni vasúti állomástól. 

A Ferencz-akna kerületében csak egy lefejtésre méltó telep létezik, 
melynek átlagos vastagsága 2'í2 m. 

Az I. és II. sz. Lajos-tárna kerületében az egy, lefejtésre méltó telep- 
nek átlagos vastagsága ±"2 m, hasonlóképen a Zichy-akna kerületében levő 
telepnek az átlagos vastagsága i2*:2 m. 

A Ferencz-akna széntelepének fekű kőzete a riolittufa, gyakran a 
széntelep és riolittufa között egy duzzadó agyagréteg is található. A szén- 
telep fedő kőzete esillámdús homokos agyag és homokkő. 

A feltárás a 00 m mély Ferencz- aknával történik. 

A szénfejtés töniedék nélküli pillért ejtés,, az egyes pillérek hossza U) m, 
szélessége dh m. 
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Az utolsó '*> évi széntermelésnek évi átlaga 1.1<mmmmj q. 

Nagyság és minőség szerint a termelt szén már a fejtőműhelyen osz- 
táiyoztatik, a szén a bányából egyenesen a vasúti kocsikba kerül. 

A szén átlagos eladási ára mélermázsánként 3^ — ó^ kr. 

A Ferencz-akna 1801 óta létezik. 

A lajoH-aknai széntelep fekú kózele a riolittufa, fedőkózete homokkő. 

A feltárás itten a két 8íK) és íS<H) m hosszú Lajos-tárnával történik. 
A szénfejtés tömedék nélküli pillérfejtés. 

Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga G(J<MHK) q. 

A szén osztályozása a bányában történik. 

Az I. és II. sz. iMJoS'íáinia 1890 óta létezik. 

A Zichy-akna széntelepének fekü kőzete a rioHttufa,, gyakran a szén- 
telep és riolittufa között egy duzzadó agyagréteg is található. A széntelep 
fedő kőzete agyag és homokkő. 

A feltárás itt a V^ m mély Zichy-aknával történik. 

A szénfejtés tömedék nélküli pillérfejtés ; az egyes pillérek hossza 40 m^ 
szélessége dő m. 

Az utolsó .") évi széntermelésnek évi átlaga 150,0ÍH) q. 

Nagyság és minőség szerint a termelt szén már a fejtőműhelyen osz- 
lályoztntik, a szén a bányából itten kivételesen egy rácsra kerül, hogy a 
daraszéíitől tisztuljon és csak azután kerül a vasúti kocsikba. 

A Zichy-akna 1881 óta létezik. 

A termelt szén, úgy mint az előbbeniek, majdnem az egész országban 
használtatik. 

V/Acn medenczcbeli szenek kokszolásra nem, nyersgáz gyártásra azon- 
ban alkalmasaknak bizonyultak. 

li. SaUfótarjáni hányászat. 

A lölífin nicgvizsgáll szenek a következő eredményeket adták: 

A levegőn teljesen megszáradt szén 100 súlyrészében van: 



KüníDcz-iikii.M 
Lajos- tárna 
Zichv-íikiia 


NeílveH>«';r Hamu Klé^'lietőauyag összes >' Elé^^hető ^' Kalória 


1():)7 
l.VIO 
11 -Sí. 


Hi'íH 7l>..VJ 0-íiS ()-.S() 

1 " i 

l(»-57 7t;n 
sr)7 7í)r)í) ±u ()-J2 


47:):i 

5099 
5510 



A fűlöképcsségel (lir<'klc knloriinétenel határoztam meg. 
fJgiff'h annlizisek. 



» p 



K AH ASZ — MA(iY-\R-EGREGY. 
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C. V. Hauer * szerint. 



Nedvesség 


Hamu 


Höegység 
Berthier sz. 


14-2 
12-7 


6-1 
5-2 


4610 
4700 
4452 



« Salgótarjáni szén* név alatt a vegykisérleti állomáshoz beküldött 
szénminta elemzése Bittó szerint : 



Ferencz-akna _ 
Lajos-tárna ___ 
Zichy-akna 



Nedvesség 



Hamu, C Összes // 



Disp. // Összes N 



Éghető 6^ P.Ji\ 



Kalória 



13-62 
14-37 
13-54 



5-80 


58-30 


409 


5-90 


57-97 


3-93 


11-14 


56-13 


395 



2-02 1 

1-88 I 
2- 16 ; 



1-65 
1-64 
1-12 



1-60 Í0 032, 5267 
1-42 0064 5195 



0-93 i 0-009 



5114 



Kazíncz^ 1. Sajó-^Kazincz. 



Kárász és Magyar-Egregy^ Baranyamegyébeu, a Szalatnak 
vasúti megállóhelytől ^l'± km távolságnyira Guttman .K és fiai budape-ti 
czégnck, liasz-korú szénre, kutatási művelete van. 

Kárászon a szénréteg vastagsága, közlés szerint, 2 m. 

Magyar- Egregyen egy 1*5 m, GO cm, továbbá egy 'M) cm vastag szén- 
réteg ismeretes. 

Kárászon van egy :2»5 m mély akna. 

Magyar- Egregyen van egy i280 m hosszú tárna és egy 80 m mély 
akna. 

Grittner Albert elemzése. 





1 1 


1 




o 


•*■» 


« 




1 




i 1 




•*>• 


-e 


> 




•0) 


drogén 


.igén 


dvesség 


3 


^ i 

2 i i. ; .2 
^ ' 1 i 1 


a 
1 

cn 

a; 
s 


=<= Sí 

:0 fi 

S « 


nem ége 
laradék 






M 


•— « 


V ^ 


it .t: 1 eö 


J£' 


— -U 


— c 




Kárász, Baranyám. ... 


CTÍ 


K 1 O 


!Z5 1 K 


-H z: , bd 


^ 


«-* 


w 


«* 


70-68 


2-20 


0-76 


5-90 


17-81 


1-68,0-97 6341 

1 : 


1-76 







1897 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anya 


gra átszámit 


va. 




Kárász, aknaszén, Baranyáin. ... _._ 


C 


// 


• 




N 


94-73 


2-95 


102 


1-30 

1 



Fossile Kolilen Osteireichs 1865, pótlék, p. 2i. 

K;il«'esi!iszky : Ásvány.szeiu'k, 
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146 KIUÁLYÜ. 

Kárászon (Véhény) az I. cs. és kir. szab. dunarfTŐzhajózási részvény- 
társaság, a pécsi püspöki uradalomtól 7:21,8()^5 D'** bányatelket bérel. L. a 
pécsi szénmedoicze. 

KeresztuVf Barsmegye, 1. Fenyő-Kosztolány. 

Kerettye határában Zalamegyében gróf Hugonnay Béla birtokán 
1894-ben vékony lignit rétegeket találtak. Lefejtésre nem érdemes. 

Királyd község határában Borsodmegyében van a Magyar általá- 
nos kőszénbánya részvénytársaság királydi bányatelepe, mely a m. kir. 
államvasút putnoki állomásától 8*:2 km távolságra fekszik. 

Területén két lefejtésre alkalmas telepet ismernek a harmadkori 
neogén képletben, a felsó-mediterrán emeletben. E két telep közötti beágya- 
zás 15 — 45 m között változik. A felső telep vastagsága (V5 — ±b m, az 
alsóé ()'5 — % m. 

A felső telep közvetlen fedője osztriga kövületekben dús homokpala, 
fekúje kvarczhomok. 

Az alsó telep közvetlen fedőjét cardium, nautylusok és cerythiumok- 
ban dús homokpala képezi, fekújét pedig agyagos kékes márga réteg. 

A feltárás tárnákkal történik. A felső telepen van a Margit-tárna, áz 
alsó telepen a Sclilosser-tárna. 

A szén fejtése a pillér rendszer szerint, a fedő beomlasztása által tör- 
ténik. 

Ezen részvénytársaság 1891-ben létesült s bányászatát Királydon 
189:2-ben kezdette meg 1.180,000 mm termeléssel. 

189í)-ban több mint :2*5 millió mm szenet produkált. 189(».ik évvégén 
bekövetkezett elemi akadályok, vízbetörés és futóhomok a bányászatot fe jlő 
désében feltartóztatták. 

Barnaszén közvetlenül a bányától kerül eladásra, az osztályozás csak 
abban áll, hogy a darabos szén a vegyestől elkülönittetik. Átlagos eladási 
ára a darabos szénnek 4:2 kr, a vegyes szénnek '^"1 kr mm-ként. 

Ezen szén piacza Gömör-, Borsod-, Abauj-, Zemplén-, Szabolcs- és 
Hevesmegyékre terjed ki. 

Széntermelése : 

1894 — 905.3(X) mm. IS95 — á,:^76.5a() mm. 1S9S — l,064.i:{3 mm. 

1893 — \M±l^r.\ « 1896 — 4,5-29.178 « 1899 — 1,030.907 « 

1894 — 1,758.800 « 1897 — 1,314.070 « 1900 — 1,400.000 (?) « 

A tőlem megvizsgált Mar fiü' tárna felsőtelep és Schlosser-tárna alsó 
telep jelzésű szén összetétele : 



KIHALYI). 
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Margit-tárna 
Sclilosser-táma ... 


Nedvesséjtf 


Hamu 


Eléghető 


Összes kén 


Éghetó S 


Kalória 


43-7á 


4-90 


7ias 


5-00 


4-60 


4146 
4503 



Ezenkívül a hamutartalmat a következőkben határoztam meg 

Schlosser-tárna alsó telep a kereszlvágat végéből -- 6*15 o/o 

« • « t a riiélyvágatból ... — 4*0 o/o 

* • « « éjszaki fővonal _._ .._ — 4*1 <»o 

Margit-tárna felső telep _.. . __. .. .__ — 44 »/o 

1 sikló 2-ik párhuzamból... ... . __. . _ - 7*4 (^ío 

A fővonal-vágat végéből .., .._ _. — 3*0 o^ 

Az északi fővonal feletti végéből ... . ... __. — 4*0 »/o 



Az orsz. vegytani intézet és vegykisérleti állomáshoz beküldött minták 
vizsgálatának eredménye Bittó szerint : 



Alsó telej) I 

• • 11 

Felső telep I 

t • II 



Ned- 
vesség 



Hamu 



Szén 



lOsszes Disp. 



H 



H 



összes 

N 



Ég- 
hető S 



PA 



á6-4() S-i>í) 

I 

30 00 5-68 

á9-00' 7-70 

31-6s' 8-S7 



46-81 
45*65 
44-60 



3-87 
3-5^2 
3-71 



!£-25 ' 

1-84 

2-03 



l-7á 
1-67 
1-54 



4á-30 3-30 I 1-74 ! 2-17 



106 



1-97 



0-083 



Kaloría 



4,328 



Nvom. 4093 



0-81 
0-035 



4238 
3795 



Az osztrák cs. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához bekúi 
dött szén elemzése : * 



Putnok-Királyd -_ 

Albert-tárna... . . .__ 




Nedvesséir i 


Hamu 


Caloría 
Berthier sz. 


31-95 

1 


4-05 


3979 


St. Királvd !**.._ ... .. 

• 




^ 21-45 1 


16-30 


3909 






26-85 


8-45 


4063 


« *** .__ .__ . 




21-90 


7-6i 


4855 






25-86 


5-24 


4308 



* Jahrbuch d. k. k. geologischen Heichsanstalt. 1897. XLVIl. p. 74i. 
** Jahrbuch d. k. k. geolo-rischen Reichsanstalt. 1895. p. 8. 
*** .íahrl)uch d. k. k. geologischen Heiclijsanstalt. 1892. p. 160. 
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Grittxer Albert elemzései : 



Gzenler 



Királd (Királd), 



Nedvesség- 



c 
o 

a 
o 

N 

cc 
c 



. C ! 

te c 

c -o. 

S I t- u 

~D 'O -r; 

O} S O 



41 



c 



3 .•_■ 



d 

o 









> 






cri ;0 * « ed ^ 

-s ■ I -^ I - s '?.-5' == i a 



I 



48-79.4-11 10-91 18-80 909 0-7-2,0-98 44:^7 l-ifi4-5>9 9-301891 
47-863-80 15-99 15-81 14-95 073 0-85 4:^25 158 3-0^2 14-29 1S9-2 

47-033-81 10-i>3 10*30 15030080 8r> 4245 135 37 1 , 1 154 1892 

I 

47-18'3-38|l0-992O14 l()-830030-85 4082 1-31 3-77;10-.S8 1895 
52-20.3-7320-79 17-08 451 0'85iO-7S 44S0 0-97 4-1 1 9*58 189fi| 
45-45j3-27 15-852503 8*03 0-89 0*88 3928 1-81 3-00 1 1-07; 1897 
43-683-30 18-5021-82 ll-240-53:o-87 3705 1-27 4-14 13-85 1S9S| 



41-20,3-30 1 1-7922-00 18-19 1-97 079 3786 2-99 — 



1899 



51-154-25 17-3917-51 7-93000 l-l 1 4058 1-28 4-30 12-90I899 



43-453-70 12-45 17-04 20* 12 2-51 O-07 41 18 321 

hamú-, és kénnientes anyagra álszániilva : 



19(M 



Czeiiter-Királfl 


íKiráld), 


aknaszén, 




C 


// 


(> 


.V 


08-92 


5-81 


23-S9 


1-3K 










09-80 


5-50 


23-34 


1-24 








• 


09-23 


5-01 


23-S9 


1-27 








c 


08-9S 


4-94 


24-S4 


1-24 








y! 


07-38 


4-81 


20-SO 


1-01 








dc 


09-4Í 


5-00 


24-22 


1 -34 










■(Í5-77 


4-97 


27-95 


1-31 










7204 


5-81 


20-77 


1-38 










(Í9-22 


5*75 


23-53 


1-50 



SciiwACKHÖFm elemzései 


• 












Klrályd-sziMitpélei-l lt»rül('l 


C 




() 


A 


u ■ ^^'" 
"'-''• Hamu heló 

'''' kén 


Kalo- g^. 
na 






ill2 


3-01 


14-85 


0-71 


20-21 14-10 1-42 


3542 Í1JS95 


Putnoki aknaszén . ._ 




40-20 


2-87 


1 ;)-.'.) 


o-oo 


27-5S 13-34 l-OO 


339:í ls95 






43-OX 


3- 15 


15-nO 


0-75 


24-15 13-21 ()-S0 


37S.3 1897 


Putnoki középérték 


41-53 


3-01 


1503 


071 


2004 13-r)S' 119 


3.505 


Királyd U. és III. telep, aknászén 


io-io 


3-54 


i7-(;s 


1-03 


22-41 9-24 3- 10 


4063 1S97 


Sajó-Szt. -Péter, aknászén. . . . 


42-40 


2-99 


15-49 


O-íiN 


29-50 Sí 14 2-28 


3019 HKK) 


Kazincz .._ .._ ... . . 




:i<i:)i. 


2-71 


i:;-::; 


0-<i2 


:;2-i7 13 93 1-99 


3127 líMK) 



* Fi;. ScHw \»:Knr»n i;. l)ie Knhlcii ( h-lcriricli-l nirarn^ inul PM'lls^.•Schlosiens^ 
r.*^)l. p. 2U. 
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■ 

A fentiek hamu és nedvesííégnientes 
szénre átszámitva ... ___ 


C 


H 





1 


68-89 
68-04 
69-73 


5-04 
4-86 
5-03 


\ 24-88 

25-98 

' 24-04 


1-19 
1-12 
1-20 


Középérték .__ 


68-89 


4-99 


; 24-94 


1-18 




67-44 1 


0-18 


25-87 


1-51 




68-87 


4-86 


25-16 


Ml 




68-17 


5-06 


25-61 


M6 



Kiírva vidékén Máramarosmegyében mivelésre nem érdemes szén 
telep van. (Hantken p. 14.) 



KiHjenoi (Biharmegye) lignit. 

Bekúldetett a m. kir. orsz. vegytani intézethez. Megelemezte Bittó Béla. 



Nedvessel? ' Hamu 



Szén 



összes 
Hidrojfén 



Dispon. 
Hidrogén 



Összes kén 



Éghető kén 



Kalória 



39-09 
35-51- 



7-28 
7-66 



42-01 
38 - 57 



2-3S 
3-59 



1-88 
2 - 20 



5 • 26 
3-61 



5-17 
3 • 52 



3843 
3640 



Khi-Rehra község határában, Besztercze-Naszódmegyében, 70- 80 
cm vastag barnaszéntelepet találtak, mely T. Róth Lajos közlése szerint 
valószimileg oligocén korú. A szenet nem bányászszák. 

Kis-Sisfraczinf Nógrádmegye balassagyarmati járásában. 



Grittner Albert elemzése szerint. 



Kis-Straczin, akna- 
szén, Nógrád m. 






c 

te 
o 





tt 




•<« 




cn 


a 


tn 


•ai 


9) 


tti 


> 




t; 


H 


0) 


O 


^ 



3 

B 



a 
o 

bc 



a 
o 



•E 



N 

I én 



45-23' 3-13,l6-43i2510, 8-12 0-85| 0941 3847 1*77 



•o 

té te 

:0 •«> 

.-; 03 

.-O cn 

N » 



be 



3-51 llO-XI 



> 

1 

> 



1897 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva. 



Kis-Straczin, aknaszén, Nógrádmegye _ 


C 


H 





N 


6S • 60 


i-75 


25-23 


1-42 



Kísfapolcsáiij/^ 1. Fewjő- Koszlolmnj . 



l.V) 



Klr^TEHENXK— KLOKODICS. 



Kls-Terennef Nógrádniegyében, 1. Salgó-- Turján. 

Ezen keiúlethez tartoznak Homokterenne, Mizsérfa és Neniti községek 
határában létező művek, melyek az Északmagyarországi egyesült kószén- 
bánya és ipar részvénytársaság tulajdonában vannak. 

Az osztrák cs. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához beküldött 
szén összetétele : * 





Nedvesség 


Hamu 


Kalória 
Berthier s/ 


15-6 


7-2 


4068 




is-s 


141 


:UW3 


Barbara-akna.- _ .. ... 


100 


1-i-G 


ii5i> 




10-6 


lL>-7 


1494 




li-9 


ia-9 


3S44 




16-Ü 


s-o 


4(HÍ8 


Ábraháiiiakna ... .._ 


v)J.w) 


6-i 


3S(J0 




19-9 


4-0 


4-294 


Havaszlyuk ... . . . . 


±2 'A 


S'2 


4001 



1896-ban a Salgótarjáni kőszénbánya részvénytársulat a kisterennei 
uradalom nagyterjedelmű kőszénjogait örök áron megvette. 
A szénképződmény alsómediterrán korú. 
L. Csiba. Salgó- Tarján. 

Klenovec^f** Hum községhez tartozik, Varasdmegyében, Horvát- 
országban, a pregradai járásban, a magyar államvasutak krapinai állomá- 
sától 10 km-nyire fekszik. 

A szénbánya tulajdonosa Sonnk.mjkhí; Józskf, Straza, u. p. Rohitseh. 

Lefejtésre méltó két telep van, egyenként I '0 m vastagságban. A szén- 
telep fedőjét és fekújét márga képezi. Tárnával niiveltetik. A széntermelés 
évi átlaga 3()()0 tonna. A szenet az ottani üveggyár ha.sználja. A széntelep 
húsz év előtt táratott fel. 

KJokodics vidékén, Krassó-Szörénymegyéhen, fekuteszén és lignit- 
telep fordul elő, melyet azonban nem mivelnük. (IIantkkx p. 16.) 



'• Jahrbuoh d. k. k. ^'coIo^m^cIiou ^ei^•h^ans1;llt. 1>81. p. VX). 

HvMKVN MiKííA. Fnldtmii kozlfiiu-iiyf^k Kis-Terenne környékér*' Xn^TH(lineg\'é- 

K. Mt;,iü Közlöny. H. -^, ^z;lki■^Jc^^i jelenté^.) 

"• \erhaiutl. d. k. k. ;:col. lU•i(•ll^an^talt, Sv. 10., JS89. p. VJi. 



KOMLÓ. 
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JKotnlóf Baranyamegyében. 

A komlói liasz képződményú szenet Engel Adolf és fiai Pécsett 1898. 
évben küldték mega m. kir. földtani intézethez, kivánságára főbb alkatrészei- 
nek meghatározása végett."^' 

A levegőn megszáradt kétfél^ szén vizsgálata a következő volt: 



1. ... ... 

11. .._ 


Nedvesség Hamu 


^-^^\^ 'összes kén 
res/.ek | 


Kalória 


2-29 
2-92 


10-54 
18-51 


87-18 
78-57 


7 25 


5862 
5358 



A fútőképességet kivánatra csupán a megközelítő Berthier- módszer 
szerint határoztam meg. 



A szén termelése volt 1897. évben 159.100 rum. 

1898. évben 288.5(X) mm. 

1899. évben 270.230 mm. 



Ghittxeh Albert elemzése: 



Komló, aknaszén. 




Szén 
Hidrogén 


Oxigén 
Nedvesség 

Hamu 

Éííhelő kén 


Nitrogén 
Kalória 

összes kén 

Elgözölögtetó 
képesség 

El nem égett 
maradék 

Vizsgálat éve 


03-96 4-25 


7-14 2-03 16-93 4-62 1*07 6258'4-71 


— 


- 1896 




• 


60-81 3-96,907 4-00 17-28 3-89 0-99! 5820l4()4 

1 : 


5-56 


17-87 


1896 






60-92 4-07 8-06 2-77 19-25,3-94 0-99 5904 411 5-47 

1 


23-78 1 897 1 




rt 


63-67 4-1518-58 2-38 16 70 339 1-13 6121 3-56 


6-00 24-49 1898 




X 


60-90 3-96 7-8512-25 19-63 402 1-39 5884 4-20 

1 ! I 


5-58 24-30 1899 

1 






55- 14 4-27 


8-63.1-30 26-64 2-77 


1-25 5453I2-95 




— 


19001 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 




Komló, aknaszén, Baranya m. 


c 


// 


A' 


83-70 


5-56 9-34 


1-40 


« <( (( 


81-27 


5-29 12-12 


1-32 


« a « 


82-28 


5-50 10-89 


1-33 


UH « 


82-12 


5-35 1107 


1-46 


" <\ « 


82-18 


5-34 10-60 


1-88 



* A m. kir. földtani intézet 1893. évi jelentése, p. 156. 



15:2 KOMOHZÁN — KnZMAhOMHJA. 

Kotnor:^án vidékén Szatmármeg>'él)en mivelésre nem alkalmas szén 
telep van. (Hantken p. 14.) 

Konscina^ Várasd me^' vében. 

Elzen szenet Grittxek Albert elemezte lí)(j(). évben a következő ei-ed- 
iiiénynyel : 



c 


H 


1 
O 

1 


JI^O 


Hamu , 


>• 


A 


Kalória 

1 

1 


Összes S. 


4V41 


3-76 


19-13 ' 

1 


Í>()'t)í) 


íí-41 

1 


0-66 

1 


1-03 


3961 

1 


1 

1-79 

1 



'^ / 



Kosdf Nóffrádmefíye nó^^'ádi járásában. Maxdel, Hofkmann és 
QuiTTXER építési vállalkozók 1899. év elején 13(>'-i() m fúrólyukból sze- 
net küldtek a m. kir. földtani intézet laboratóriumába. Ezen minta a kósdi 
község pecsétjével volt ellátva. 

A leve^^őn megszáradt szén 100 súlyrészében találtam : 

Hamut ... ... ._ ._ 27-40 ? r. 

NcMlvessé^et . _ ... ... _._ ií\)'.i < v. 

Összes kén .. ... _._ _._ _.. 6*44 < r. 

Fútőképessége pedi«< őiOO kalória volt, kaloriméterrei meghatározva. 

A széntelep eocén-korú. 

Az egyik fúrás \'M) m mélységben elérte a szén telepet, mely 1*40 m 
vastagnak bizonyult, a másik fúrásnál VM méterben kapták a telepet 
1*50 m vastágon. 

Ezen kósd-váczi szénterúlet Vácztól K-re a Nagy-Száll délkeleti lej- 
tőjén van. Tulajdonosa Lehotzky Dezsö. 

A fúrási Telegdi Róth Lajos fnbányatanácsos és fógeologus szakvéle- 
ménye alapján eszközölték. 

Tényleges bányászat ez idő szerint még nincsen. 

Kotrociiíó puHZtán, Ettes mellett Nógrádmegyében 0*04 m. szén- 
telepet találtak. 

KolenieMagoa (Karancskeszi) 0'8i^ + O-:!.") m vastagon szenet találtak. 
Kutas puHzfán 0-80 + l-r)0 m szenei. 
(Oest. Z. Horg- wwú Hűltenw., 18íMi. p. :>()().) 

Kosxtolány, 1. Fc)iijő'Ko:<ziolánii. 

KoTJif bányak'iep, 1. Bin'zászka. 

l\or:ni(fffoiHh}(f piwzla), Zalamegye, alsólendvai jáiásáhaii. 



Grittneh Albkkt közöl e^ry elemzést és pedig: 



^edvesséfí-, hamu- és kénnientes anyagra átszáiiiitva. 




KozmadiiiiibJM, aknászén, ^oiiiogj- m. 


c [ n \ 


JV 


70-13 ó-4r> áH-IÜ 


lü* 



Köpecs, Háromszékmei-'yében, a. kolozsvár — predeaii vasúti vonul 
mentében van. A gróf Teleki-telep Kópecz niegállóhelyíöl 4 km-nyire fekszik. 

Tulajdonosa: az Erdővidéki Bányaetrylet Részvénytársaság Maros- 
vásárhelyt. 

Lefejlésre egy, az úgynevezett grófTeleky Samu-telep alkalmas, melv- 
nek vastagsága 10'51 m, melyből a szén 9-HH m, a többi meddfl közét. 

A lignit a harmadkor levanteí emeletéhez tartozik. 

A telep fedője fehér márga sok planorbis, paludina, neritina, bythinia 
és kevés anadonta héjakkal; fekűje barna laza homok. 

A feltái-ás tárnákkal történik. 

A telep csapásában egyszerre '.( nyilamot tgyközűcn hajtanak, ú. m. 
a telep feküjén a fejtő, közepén a szállitő és fedőjén a szelöztetö nyilamot. 
A fejtő nyilamból a fokün, melynek emelkedése 9 — 11° minden iM-ik mi 
térben + m széles lebegő vágatok lefelé a régi lefejtésig hajtatnak, melye 
kettős vágánynyal és könnyen áthelyezhető fékkerékkel szálUtásra vannak 
berendezve. A lebegő vágatok közötti (í m vastag szénpillér fö te vágásszerű' 
leg ü m-es szeletekben lefejtetik. 

Az "» évi széntermelés :'fl7,:!lll q, bele nem számítva a porszenet, 
melyet nem értékesítenek. 

Az eddigi ii;i*zes sícnlermelés 7,39:i.íii8 niru. 

1897. évben 4;[7.5:iO i.mi, 

189S. évben *)l.l(iO min. 

mjS. évben 481.100 min. 

A szén osztályozásnak van alávetve. Ara dű — ú(i K (j-ként. 



VA 



KoPKílZ. 



A szén piacza csekély fűtöerejénél fogva csupán a közeli gyárakra 
szorítkozik. 

A próbakutatások után 1874-ben a szén kiaknázására fél millió forint 
alaptőkével az Erdővidéki Bányaegylet alakult. Rendszeres széntermelés 
1877-ben indult meg."^ 

A gróf Teleki-telepen kivűl létezik még a szirbuji telep llidvégen. 
Háromszékmegyében a vasúttól :^*o km távolságnyira, mely telep csak 
néhány év előtt fedeztetett fel, kikutatva teljesen nincsen. Eddig egy telep, 
*.{ m vastagsággal ismeretes. Ezen telep fedője világos, finom, laza homok, 
fekúje pedig sötét szürke tályag. Tárnával van feltárva, de nem fejtik. 

Vargyason Udvarhelymegyében a vaspataki telep létezik a vasúttól 
G km távolságra. Ezen telep vastagsága 14 m. Fedője teher márga sok 
planorbissel stb., fekúje szürke tályag. Tárnával van feltárva, de ez idő 
szerint nem fejtik. 

Megvizsgáltam a következő szénmintákat : 
I. a köpeczi gróf Teleki-telep ő méteres szénpad felső részét, 

II. a köpeczi gróf Teleki-telep 5 méteres szénpad alsó részét, és 

III. a hidvéghi szirbuji telep szenét. 

A levegőn teljesen megszáradt anyag 100 súlyrészében találtam: 
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Nedvesség 


Hamu 


Kjíhető 


( ísazes kéu 


E^fhető kén 
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t 

Kalória 


19-39 


9-90 


70-71 


1-24 


0-88 


3881 


11. 


19-055 


í)-436 


74-51 


0-79 


0-38 


4170 


111. 


17-78 


19-83 


r,2'39 


2-81 


1-06 


3199 


IV. 


-23-7^2 


13-98 


62-30 


1-483 




;íí59 h. 


V. 


16-51 


l(>-78 




1-9.S 


- - 


:J926 



I — III. és V. sz. a. a fütőképességot direkle kaloriniéterrel, a IV-ik 
számúnál, kívánatra, Berthior módszere szerint határozlam meg. 

A I\'. számú szenet ISDI-beii,"^* az V. számút pediu' 18í)U május ha- 
vában az Erdővidéki Bányaegylot küldte be a földiául intézethez. 

E/enkivűl a lianiútarlalmat a következőkben határoztam meg : 



* Irodalom: IfKi{i;i<;H. A Székelyföld IVUdtani cs ()sK'iiytnni Icirásn. (A in. kir. 
tiildt. int. óvkoiiyvr. V. kí'd. 2:i7.i 

Kiidrkiiíit ;i Jcuótlii l)arii;iHZL'iitclei)röl, M.-Vásárliely. 1-^74, 

llw'iKJN. Mji^^yiiiorszá;-'- szciilele|)OÍ. \k 321. 

I). Stli;. I)^ilUllk(Jlll(•IlVü^k(mllllni^^♦' in deiii Tincliylpidiiiyo ;iii dcr obereu 
^l.iin- in SiohonlMiriicn. Kinő heineikí'nswertlie Aldaircrunj^r im H;in;ioinleii der Con- 
.. (1 irii-^cliiclilcn Im'Í Kojmm-z. (\'«'rli. d, k. k. ^^eol. llei«disjin-t:iil. 1S7:I. p. l".!.'), 197.) 
** A ni. kir. lol<H;ini inh-zet lsí»i. évi jelentési'. \). !i7. 



KüPECZ, 



V)0 



Gr. Teleki-telep 



a fedő alatti szénpad 

a két* meddő közötti szénpad 
5 m-es szénpad felső része 

« fl alsó része .. 
réselő réteg alatti szénpad 
a Zevk-tárnából . .. .. 
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. 11-4 0, 

9-9 o/o 
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6-1 o/o 

, 13-6 o/o 

17-4 o/„ 



Grittner Albkrt elemzései : 
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35- 1 5 2-63i 13-:24 3S-r)7 9-30,( )-i4,( VHl !2906 0-69! 

7á'lá-610-9i2'l-19'4Oá91-65' 
i>3! <s-()r)()-()9|o-77|á937;0-50l 
6ll 9-99 015;0-95!4001 0-61 



46-r)73-5()! 19-43 
:34-94i3l!2jirr8137 
46-183-9021-^217 
4()-4(J|314l8-l3'20 
42-302-97 19-3825 
41-743-l4'l7-l6!25 
39-343-53' 14-53|26 
40-45 3-291 15-79 27 
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l()-160-54,l()8i390l 1-211 2-7 



35; 8-500-34 1-16,3442 l-OOi 
23|ll-04iO-61;108b532 1-431 
87íl4-0l,0-611-lli3536l-59Í 
8910-820-48I1-2K35O4 



2-3010-291888 
2-9813-631889 
3-33 5-4o|l889 

— — 1890 
2-73, 8-721895 
3-29, 8-181896 
3-07,' 8-67|l898 
2-96jlO-76l899 

— — 19(M) 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 
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Az osztrák cs. k. geológiai intézet ehemiai laboratóriumához az Erdő- 
vidéki Bányaegylettöl beküldött szén vizsgálatának eredménye : * 



* Jabrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 1881. p. 496. 
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K0I'K<:Z — Klt\UKV<:AM. 



Nedvessé;: 
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Berthier sz. 
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Az Erdővidéki Bányae^^ylel Részvénytársaság' köpeczi széntermelése 



1870— 1809-ig: 



lH7r»- 


— 7r),()0() mm. 


. 18Ná 


-^J9<>,<i00mm. 


1888- 


- áO.V^> n«ní- 


1894 


.V><),OOU mm 


1877- 


- á55,0(M) . 


lss:{ 


- !21(MM)() • 


1889- 


--JI>.VK)0 . 


1895 - 


-4a5,0<K) • 


ÍS1H- 


-ár)(),0(X) * 


1884- 


i'70,CHM> • 


189() 


-45(MM)0 * 


I89ti 


— 


1S79 


178,()0() . 


1885 


440,000 . 


1891 - 


- 490,000 . 


1897- 


-437,5áO . 


1S8Í)- 


- áií),()ÍX) * 


1886 


-400.(100 - 


189l>- 


-850/MM> • 


1898 


401,100 * 


IKSI 


415,0rK) « 
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1899- 
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Kömépes^ 1. Bodonos. 

Kővár vidékén Szatniármegyében mivelésre nem alkalmas lignit- 
telep fordul elő. (Hantkkn, p. li.) 

Kreűjevcauif Zágrábmegye, glinai járás. A szén mediterrán korú. 
(L. Kremusinjáh.) 



Grittxeh Alhkht elemzése: 



Kraljevcani aknászén 
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Az osztrák cs. k. 
vizsgálata. 



geológiai intézel lahoraloriiimához beküldött szén 



Nedvesst'U' 



Hamu 



Kalória 
Berthier sz. 



141 



un 



:{t.>()0 



* j\i'r buo!í d. k. k. },'eolo«ri<clu.'n ]?«M<'hsanst;jll. I88í). p. :í:i7. 



Krtipina, Varasdniegyében, Horvátorszá^rban. 

A szénbánya a vasúti állomástól minlegy 2 km távolságra íekszik és 
a tritaili kriszénbányamú tái-saságtTrifailerKolilunwerks-Gesellsehaft, Wien) 
tulajdona. 

Lefejtésre méltó két telep van, l'^i m és l'-"» ra vaslajísággal. FekiiJK 
ós fedője többé- kevésbbé homokos agyag és agyagos homok. 

Eddig csak előkészítési miveletek folynak. 

A széntelep oligotzén korú. 

A lölem még lS8:í. évben megelemezett krapinai barnaszenek vég- 
eredménye a következő : 

A szeneket í)c. Hokmaxx K. m. klr. fógeologus hozta a helyszínéről.*' 

A légsüáraz szenek l'H) súiyrészében van: 
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em 1 



GniTTKEF A. elemzései : 



* Dr. K. Hl^^■M.L^.^. (Seolnifisílies (iutucliten illier den Montan-Beíilz iler 
Krapinaer Tíergbau-Untemehiuun^. Agi-jni, 1883. — (FöjiUani Közlünj-. XIV. \>. .)!!, 
Az trodaUiii mvatban.) 

M. Pai'l. ni'ai]uk()tilenal>la^'crutig vau Croatien u. Slavonien. ISli. (JuLrbuoii 
cl. k. k. geol. Keichaanstall. Bd. XXiV. p. á87— 324.) 



15S 



KR A PLN A — K K KMl' SN VAK. 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva 



Krapin»i, aknaszén, Vaiasdmegye . 


C 


// 


() 


y 


7:\S'A 


5-79 


19-34 


1-04 


« a * 


75áá 


6-70 


16-73 


1-35 


H << <l 


76-57 


6-07 


16-06 


1 30 


« " * 


74-46 


51.9 


1 18-44 


1-61 


HU < _ 


7 1-54 


5-79 


18-39 


\-2S 


« ti !• 


74()9 


5-6:5 


19Ü5 


1-03 


tt U <l 


7505 


580 


, 16-16 


:Í09 


* aprósz^'H, ft 


7ii>n 


hi:\ 


, ls-64 


1-73 



Az osztrák cs, k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához, a trifaili 
szénbányamű társulattól beküldött és JoHN-tól végzett elemzés eredménye : *- 



Lázi bánva hói 4 



Ne«ives>étf : Hamu ' Szén Ilidrf>;.'én ()-\-X Kén 



Kalória 
íznmitott 



Kalória 

Berthier 

sz. 



13-4:> 6.65 57-91 444 

l3-'24 8-S6 

Ii-90 7-10 — - 



13-76 3-.S-J 558i 



h±26 
5244 
4474 



Krassova vidékén feketeszén és lignittelepek fordulnak elő, de azo- 
kat nem mivelik. 

Krém iiHUt/ákf u. p. Kraljevcani, Horvátországban. L. Kraljevcani. 

A két fúrólyukból származó mintát dr. Mandkí. Páí. orsz. képviselő 
küldte be intézetünkhöz. 

Az 1. számú, közlés szerint, l^5•8o — diViM) m-böl való és 0*80 m 
vastag. 

A ű, számú a második telepből való, melynek vastagsáija \'1\\ m és 
i>7-L>:5— L>S-% m-ben van. 



II 



N»*íív(•s^ég Hamu Ö-sze> kén K.iloriu 



19-."')9 
i>^J-s7 



L>3-i() 
11 -09 



3-9.S 
4-5 i 
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A kalóriákat, kivánsáiria, nsu|)án Hcrtliier mc^kOzelito módszere 
s/.i'rinl haláru/tani me^^ 



* « 



* .l.iliilnicli i|. k. k. i-'eolo^rischcn lleicli^Miistiilt. Is9."). |». .;. 
.lahrlmcli il. k. k. ^'eolojíisthen Heidisaiislalt. isí)."). p. 7. 
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Krivadia^ 1. Merisor. 

Kukujova^ antraczitszerű diasz szén, Krassó-Szőrénymegyében. 

Dr. ScHAFARziK Ferencz kir. osztálygeologus 189á, évi felvételi jelen- 
tésében * részletesebben foglalkozik vele. A Kukujova Ny-i szélén a Pova- 
lina egyik baloldali mellékárkában, hol a gabbrók fölé telepedő porfirtufa 
padok közt mutatkozó antraczitszerű szénnyomokra Dámel Ernő ország- 
gyűlési képviselő és Kr\ Károly urak kutatási tárnákat hajtottak. 

Kupture-Szekul^ 1. Szekul. 



Lajta- Újfalu (Neufeld), Sopronvármegye kismartoni járásában. 

A lignittelep BQdöskút (Stinkenbrunn), Lajta-Ujfalu, Szarvkő, Völgy- 
falu és Pecsenyéd (Pöttsching) községekre terjed ki.*"^ 

A szállítóakna és a szállitósikló a györ — sopron — ebenfurti vasút 
Lajta-Ujfalu állomása szomszédságában van. 

A bánya tulajdonosa berezeg Esterházy Miklós, Kis-Martonban, bér- 
lője: WiTTGExsTEiN Lajos, Bécsben. 

A lefejtésre alkalmas pontusi emdetű lignittelep vastagsága ^ — 10 m, 
átlagos vastagsága 6 — 8 m. 

A lignittelepben több vékonyabb-vastagabb tályag réteg van be- 
ágyazva, a mely a fejtést nehezíti. 

A telep fedőjét kavics, homok, lösz és sárga vagy kék agyag képezi, 
a mely utóbbit téglagyártásra is használják ; fekúje zsíros, kék agyag. 

A feltárás részint 35 m mély aknával, részint siklóval történik. A lig- 
nit fejtésmódja részben földszíntmivelés, részben pillérfejtés. 

Az utolsó ."> évi termelés, közlés szerint, a következő volt : 



181)4 — 1,065.344. mm. 
189.^, — l,007.4O:í « 
18ÍI6 — 1,034.!278 t 



1897 — 1,0U>.944 mm. 
189S — 1,070.178 « 
1899 — 1,051.4:1.5 . 



Átlagos eladási ára a telepen :2.5*.')o kr mm-ként. 

A lignit piacza a közvetlen környékre terjed és itten több gyár fo- 
gyasztja. 

A geológiai viszonyokat Telegdi Róth Lajos m. kir. főgeologus írja le 
a m. kir. földtani intézet kiadásában megjelent Kis-Marlon vidéke földtani 
térképének magyarázó szövegében, 1884. 



* A m. kir. íölfltani intézet i'vi jelentése 189á-n")l. p. 1;29. 
** «Kohlenbei>rl>au in Ncufeldt. Rövid ismertető füzet jelent meg 188.5. évben. 



im 



LAJTA-IJF.VLU. 



A lignittelepet már e század elején kutatták fel, és a hariiiinczas 
évek elején kezdték kis mértékben bányászni, 1857 -ben a termelés nagyob- 
bodott. 

A lignit összetétele G. v. Hauer vizs^^álata szerint : 
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ScHWACKHÖFER clemzése szerint : 
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205 


3087 


« 


Dara szén .._ _. 


40-11 3-os 


14-05 


0-07 12-00 


29-49 


1-48 


3.)/ / 


1883 


« « 


25-8(5 2-15 

1 


10-93 


0-57 :^-84 


24-05 


209 


2173 


« 


Darabos szén 


:}rr 19 2-8(i 


10-10 


0-23 :í4.-03 10-99 


2-58 


2955 


18^ évről 2 ana- 
lUiu középértéke 


Aknaí^zén*. ... 


20-48 2-17 


12-88 


0-28 44-07 1 14-12 


2-29 


210O 


1898 


« 


39-55 3-02 


10-38 


0-49 33-02 


7-54 


2-77 


3356 


1.S98 


Hamu és nedvesség 
menteiben. -- 


()4-70 5-20 
03-33 5-19 
ÍW)-54 5-os 


29-51 
30-81 
28-56 


0-47 
0-07 
0-.S2 











Az osztrák cs. k. ^'oolo^iai intézet cliemiai laboratoriuiniihoz beküldött 
i^én vizsgálata : ** 



Ne<l vessék' Hamu 



23-5 



225 



23() 



18-5 
17-2 

8-5 



Kalória 
Berthier sz. 



2S47 
2840 
3010 



' S» nw viKUoKKii. Die Kohlnn (h'<lenei«li-rii::.irii> i.i.'. I'i t-u--. Srlil.-ion-, 
' '••■.i^violi il. K. k. ^MM)1()<:. lUMclií^anstalt. ls>l. j). i'.T; 
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Lapujtő Nógrádniegye, fúleki járásában.* 

A szenet az orsz. vegytani intézet és vegykisérletí állomás Budapesten, 
vizsgálta meg a következő eredménynyel : 



Hamu i Kén 1 Kaloría 



lt>"(, I i^o'o 



5344 



Szénkibuvások vannak Lapujtón, Kutason, Karancsságlion, Karancs- 
keszin, Mihálygergén és Tarnóczon. 

öt fúrólyukban a következő eredményeket találták : 

1. A kotróczi pusztán (Ettes község) VM m mélységben, 0*64 m szén- 
vastagságot. 

:2. Nádasvölgy (Karancsságli község) 167 m-nél ()*85 m szén vastag- 
ságot. 

W. Kelementag (Karancskeszi község) 88 m mélységben 0*8^2 + ()'35 
= 1*17 m szén vastagságot. 

k Kutas-puszta (Karancskeszi község) 61 m mélységben 0*80 + 1*50 
= iL''M) m vastag szénréteget. 

ő. Paptag (Karancskeszi község) 65 m mélységben 0*50 m szén vastag- 
ságot. 

lAitorfiilva halárában létező szénbánya termelése igen csekély. 
(Hantken, p. 313.) 

Lá»zlóf(tlvi bánya Borsodmegyében már régóta szünetel. Közelebbi 
adatok nincsenek. 

Ledincze vidékén, Szerémmegyében, oligoczén széntelepre akadtak. 
Belőle minta a m. kir. földtani intézet gyűjteményében is van. 

Le^avinaí lignitterűlet, Belovármegye krizi járásában. (Hantken, 
p. 18.) 

Livazsényf Aninósza, bányatelep, Hunyadmegyében, a salgótarjáni 
társaság tulajdona. L. Petrozsény, Zsilvölgy. 

» 

Ljeszekf Arvamegye, trsztenai járásában, u. t. Turdossin. 

* Livius Madehspach. Das iiii Neogrrader Coinilate gelegene Kohlenrevier des 
Steinkohlen-Consortiuins der Gömőrer Holzindustrie-Actien-GesellschaÜ in Pelsc5cz. 
(Oest. Zeiischriit f. Berg- und Hüttenwesen. 1896. p. 5(X).) 

KaltMriiiiszky : Á.sványszeiifk. 1 1 
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Eddig csak feltárás és előmunkálatok voltak folyamatban. Kisebb 
<zénmennyiségek a kutató aknákból és tárnákból egyszerű pillérfejtés útján 
nyerettek. 

A bányamű csak 18í)l óta létezik. I8í)l-ben IHO vaggon (ü KMKK) 
kilogramm), 180i?-ben oOO vaggon, 180:Vban li'7:{ vaggon termeltetett. 

A szén mint aknaszén kerül eladásra. 

A daraszén a darabos széntől szárazon lesz rostálva, minden további 
előkészítés nélkül. A tisztátalan szén megmosatik. 

9 

Ara a darabos szénnek Gr> frt, a darabos durvább szénnek ofi frt, 
aknaszéné ">() frt, koczkaszéné 4r> frt, daraszéné Ho ftt vaggononként. 

A szén piacza: Zágráb, Károly város, Trieszt, Csáktornya, Várasd. 
Főfogyasztója a m. államvasút. 

A tőlem megvizsgált szén a kővetkező helyeikről való : 

1. Ljubescica. I. szállítóakna, I. Revior. 

á. Dragan ereszkedés (Gesenk), II. Revier Ljubel. 

3. Uglyeníca, III. Revier. 

A bányanedvességt^l teljesen megszáradt szén 100 s. r. van : 



1. 

3. 


1 . ; 

Nedvesség , Hamu El^^hető Q^g^es S Elégliető 5 Kalória 
^ anyagok ^ 


17-51) 
lo-SO 
17-8á 


6:w 

S-49 


70-O9 1 1-74 1 0-9i> 
7S-95 i 1-9:í i ['M 
73-Ü9 :M:> ií-ls 


4í»4i 
.5I:í9 
46S4 



Fűtöképességét direkte kaloríméterrel határoztam meg. 

Grittnek a. elemzése, Novimarov aknaszén névvel jelezve, valószi- 
ndleg Ljubescica v. Ljubelröl való. Ghittneh az elemzéshez szükséges sze- 
net a magyar államvasút hoz küldött vaggonból szokta venni. 




NoTímarov, (I^ubesdca), 



« 



> 



N 



46-34 :j-48| 11-29 14-7:1 íil-or) i>-:{,s'o-7:i 4:iár) :k{4 

5lHHi4-34ll.V()*2 li-7r) i:{-4á l-7:f(Hi7 472:V2í)<) 

■■I ' ' ' 

.^:í-87.4-4:í irrSá l2-b2 ll-.TJ 1-95 0-48 49r>() .SOI 

1 I I ' 

51-8.^)4-04 i;{-47 17-44 10-49 I -SS 0-s;{ 4Sá7 2-54 



4t>-(>5 3-5r» 1 2(i4 1 1 -52 2:í- 1 7 1 íifj OS I 4:{22 2-28 
4Í-02 3-21il4-:J2 l.HMi 2I-(i;i 202 0-84 ;J944 2-7:í 



4-47 ir,-21, 
4-2:{ 15-74 
4MM) 17-77 

4-05,i;í-:i:{ 
:í-9Sl2:{-02 
i-5o'i25-5:i 



1889 
1S94 
1S!Í4 
1S94 
1 S95 



11* 
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UIHESCICA — MI'AK. 



Nedvesség-, haniú- és kénmentes anyagra átszámitva: 



Noviinarov, (Ljuhescica), aknaszén. 




/ '/. 



7i-o:{ 


rrWA 


18-2Í) 


1-lN 


71i^i 


(>• 1 


:>\-U 


íi*m 


1±2{ 


:víi4 


ű\'^2\ 


(Hi4 


7.S-87 


7yH) 


líl-10 


1-lfl 


7:J-:J0 


5*58 


19-84 


l-i8 


7()-r>íi 


:>■ 1 i 


±2'\):y ' 


1 -.Ti 



Ugyancsak az orsz. vegytani intézethez beküldött Bittó B.-tól meg- 
clemezett, Kalnik jelzéssel közölt szénelemzés valószínűleg Ljubescica-ról 
való. Ennek elemzése : 



Nedvesség' Hamu 


Szén „^?^^®^ ' il^'fP''"' Összes kén É^íhetókén; Kalória 
Ilidrou'cn | llidrojíén 1 

1 


14- N<) 


7 • :is 


őoif) 


1'1:í 


!L>-i3 .{--is 

1 


1 



A bécsi cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához, a bánya- 
igazgatóságtól Kalnik néven beküldött és KicuLEiTKR-től megvizsgált szén- 
elemzés eredménye : t 



Kalnik ... 


Nedves- 
sé;: 


1 latnu 


Szén 


Ilidro- 


0-\-N\ 


Kén 


Kalória 
számí- 
tott 


Kalória 
Berthier 

sz. 


:{-i-si 


(>-75 


:?7-ss 


:Má 


ltí-60 


-2-Sl 


:í16o 


1 :u9í 


1. Revier rglyeiiica 


I5sr) 


l.'iáO 




— 


- 


:i'i\ 




4533 


I. Revier szállítóakna 


ií)-i>() 


Íí-O.") 




— 


— 


;mí 




ir>lo 


U. Ljubel. . . .. 


|:V5() 


1.V75 




— ■ 


--- 


.{•lO 




4448 


Ljubescica ' 


á()-5 


s-í) 










""""" 


4085 


lijuhel ** 


7-9 


:y:\ 


■- 
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Lupák Gerlistye-Klokodicsi kőszénképződmény.*** L. ATo- 



kodirs. 



I .íahrbnch d. k. k. jreolo^rischeu Reiolisanstalt. INÍ>5. p. 3, 7. 
* .lahrbui'h d. k. k. geolo^iscben Reichsaiistalí. 18S1. p. 490, 
**^ Jíilirbuch d. k. k. jreologiiichen Reichsanstalí. iSíiíK p. 43á. 
l TiKSKNovii':. \)\o Nüturscliíitze lm nrírdlichen Croatien. Wien, 1879. \V. Brau- 
niílíler. 

*^^ IIantkkx M. Matryarorszájr széntelo])ei és szénbányászata, p. 31. 

Malaváts (Íy. liUpák-Kölnik-Szoi'sán-Xa^'Yzorlencz környéke. lA m. k. földi. 
Uit. fvi jidontése lS9|-rnl, S"). l.i 
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A lermőkőszénképzödmény rétegei a krassó-szörényi középhegység 
nyugati medenczéjének északnyugati részében is előfordulnak. 

E területen azonban mindeddig mivelésre való széntelepek nem talál- 
tattak. 

A Funtina Purk nevű tájon és Goruja vidékén, a Krassova völgyben 
szén telepet találtak és Goruja vidékén egy ideig aknázták is a szenet. 

Luj>ényi köszénbánya, Hunyadmegyében. 

Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság bánya- 
műveinek és telepit vényeinek központja Lupényban van. 

Az északi bányától kb. á km hosszú kötélpálya, a déli bányától egy 
()'75 km hosszú és az István-bányától ()'85 km hosszú helyi érdekű normál- 
vágányú vasút vezet a lupényi vasúti állomásig. 

A telepek fedője és fekúje agyag és palás agyag. 

Az V-ik telep fedője m vastagságú magnezitből áll. Részletesebb 
geglogiai adat az irodalomban sok van, (1. ottan.) 

A feltárás tárnával történik, az északi bányán van aRaphael- és Szent- 
István-, a déli bányán az Arpád-tárna. 

A szénfejtés módja: a déli bányában (meredek dőlésű telepek) a kes- 
keny telepeknél főtevágás tömedekkel, a vastag telepeknél pillérfejtéssel és 
tömedékkel történik. Az északi bányában (lapos dúlésű telepek) a keskeny 
telepeknél pillérfejtés tömedék nélkül, a vastag telepeknél főtevágás töme- 
dékkel. 

A bányából kikerülő szenet osztályozzák, a kovácsműhelyeknek szánt 
szenet pedig megmossák. 

1897. évben termeltek 1.900,090 mm szenet 

1898. « « ±810,81á i « 

1899. « .. '2.áOr),088 « « 

Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya-Részvénytársaság bánya- 
birtoka a medencze nyugati részében terjed, az Oláh-Zsily folyó men- 
tén : Iszkrony, Alsó-Barbatyén, Korojesd, Vulkán, Maczesd, Parosény, 
Lupény, Felső-Barbatyén, Hobicsény, Urikány és Kimpolunyág községek 
területén mintegy HO km hosszúságban. L. Z^ilvölgy, 

A bányabirtok következő területből áll : 

1. Saját adományozott birtok „. 14.80á,600 □ m. 
-J. Bérelt birtok lá.689,900 « 

Azonfelül 103 zárkutatmány. 

A bányaberendezési és telepítési munkálatok kezdetűket vették 1891- 
ben, a petrozsény-lupényi vasút építése idején. 
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A medencze ezen pontján ismert 9 széntelep a medencze déli és 
északi szárnyain föltárva van és pedig : 

A déli szárnyon a keresztirányban 450 méterre és a telepek hosszán 
IríOO méter hosszúságban kivájt Arpád-tárnával ; az utóbb nevezett vájat 
az V. sz. ^Vs — 4 m vastagságú telepen van eszközölve, melyen a fejtés is 
történik. A többi feltárt és részletesen tanulmányozott telepek itt mivelésre 
nem érdemesek; egyátalában a déli szárny a medencze ezen pontján is 
gyengébb, és különösen az Arpád-táma tengelyvonalában a telepek el- 
vetődve és zavarva vannak. Az Arpád-szint feltár 60 — 70 m magaslatot. 
Ezen tárna alatti közegek míveletbe vehetése czéljából jelenleg a Vericsóra 
völgyben akna lemélyeztetik 120 méterre az Árpád-szintje alá. 

Az északi szárnyon 200 méternyi magaslatban a Zsily-folyó szintjétől, 
számos szénkibuvások miveletbe vétettek és a telepek csapásirányban 
700 m hosszúságban feltárattak. Azonfelül a Rafael -tárán a Zsily szintjé- 
től mintegy 100 m magaslatban, G50 méternyi keresztező hosszúságban 
keresztülvágott (> széntelepet. Ezen szinten a telepek 7(K) m csapásirányban 
vannak feltárva ; a míveletek legnagyobb része a felső szintekkel van össze- 
kötve és a nagybani fejtés előkészítve. Végül a 2kily-folyó szintjén 1894 
márczius havában kezdték meg az 17(X) m hosszúságban tervezett, jelen- 
leg már 500 méterre kivájt Szent István- tárnát. Ezen tökéletesen kifala- 
zott nagyszabású tárna mintegy 600 méterben eléri a VIII. sz. telepet, és 
keresztül metszi az összes itt ismert 9 telepet. 

Az északi szárnyon föltárt telepek száma és vastagsága következő : 



A telep 


száma 


tiszta szén 


pala 


összes va£ 


jta^rság 


VIII. 


sz. 


telep 
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III. 


0*6() m. 
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VII. 
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Oá5 • 


i>Tir» 




0. 




M 


IS- 
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Az eddi^^ csak l*30m. vastagságban ismert telep csak lS94deczem- 
ber havában táratott fel oly meglepő vastagságban. Addig a Petrozsény- 
vidéki hatalmas telep Lupény kórnyékén a II. számú teleppel azonosnak 
tartatott. 

A kijelölt vastagságban, néhány vetődéstől eltekintve, ezen 9 telep a 
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mai berendezések folytán mintegy lőOO m hosszúságban, :2()() m magasság- 
ban tárnamiveleti fejtésre fel van tárva. 

A telepkibuvások a Zsily szintjétől i5() méterre emelkednek fel, és a 
i2ll m szinten felül külfejtés van tervezve, melyben a szükséges tómedék- 
anyag is olcsón nyeretik. 

A telepek dőlése a déli szárnyon 5í) — 70°, az északi bányában 15—60°. 

A szénfejtés módja a két bányánál : vastag telepeknél pillérfejtés tel- 
jes tömedékkel, keskeny telepeknél főtevájás teljes vagy részleges töme- 
dékkel. 

A déli bányában termelt szén közvetlen a Klenne-féle szeparátorra 
szállittatik, és innét vasúti kocsikba rakatik. Az északi bánya széntermelése 
egy 3 állomással ellátott BLEiciiERT-tól épített "2^200 m hosszú sodrony- 
pályán a vasút szintjén létező Karlik-féle elkülőnitőbe, innen közvetlen, 
vagy továbbító készülékek, és egy tolópad közvetítése mellett vasúti ko- 
csikba rakatik. 

A sodronypálya kosarai 500 kiló szenet hordanak és közvetlen a váj- 
pontokhoz és gurítókhoz a bányába mennek. A bányafát a sodronypálya 
felviszi. 

Néhány év múlva az elkülönítés és szénrakodás a Zsily északi partján 
az István-tárna mellett központosíttatik. 

A következő lupéntji telepeknek a szenét vizsgáltam meg : 

I. telep északi rész, Il-ik telep, Ill-ik telep, IV-ik telep északi bánya és 
V-ik telep északi bánya. 

A levegőn teljesen megszáradt szenek 100 súlyrészében találtam : 



I. telep... ... 


Nedvesség 


Hamu 


Összes kén 


Éj,'het6 kén 


Kalória 
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10-49 


3-37 


3-á8 


f>906 


II. « .. -. 


3-3i> 


S-94 


4f>2 


4-34 


r)64f) 


111. « ... .. 


4S4 


6-S/ 


3-83 


á-48 


0913 


IV. « -. ... 


^2f)!2.5 


15-93 


1 ^2-30 


1-97 


4736 


V. « ... .. 


3-37 


8-485 


, 2-41 


202 


6985 



A fütőképességet direkte kalorirnéterrel határoztam meg. 
ScHACKHÖFKR 1887. évbcn megvizsgált egy, lupényi szén névvel meg- 
jelölt szenet, minden közelebbi megjelölés nélkül. Eredménye a következő : 



Szén 



72-5.3 



Hidro^-én 



4-54 



Oxitrén és 
Ni trolién 
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NedvesséL' 
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Hamu Éghető kén 



4-28 



1-60 



Kalória 



666 i 
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Grittner Albkht elemzései : 
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74-75 5-75 7-47>i-i5 4-6^2'3vS0 l-3(; 75;U401 

6.V7l'5-á8' H-05:3-ls li>-73'3-7H lá9' 6630 4-^21 

I ! I 'I 

65-84 4-76;i!20á 3-54 l()-30;J-55jl-OI 63álri-74 

6í)'78 4-53 10-46 á-99 16-4i!3-70 1-10 5931 13-91 

5S 19[4-3l! 9-65 3-^23 20-51 2-Sl| 1-30 5663 3-08 

60-09,5-08 8-44Íá-64'l8-l6 i-á9;i-30|61i>5:4-84 

i i ' : I ! • 

65-33 4-84 976 2-18 12-67 3-66 1-56 6420 i- 14 



62-314-63 



9-4^ 2-45 17-38 258 1-21 6097 2-91 



67-44 5-03 7-i2 2-06,12*73 3-93 1-3916738 432! 



7205 5-20 

54-S3 4-27 



8-78 2-181 8*72 l-i5 1-62 704S;i-77 
9-26 303'24-56, 2-69' 1 •36'5392 2-99 
62-51 5-(X); .s-4S,l-99 16-77 383 1 12 6290 4-13 
62-27 i-83 7-43 2-77 lS-,S8 2-40i-42 6218 2-70 
62-244-54Í 9-30 2*24 1737 3-22; 10916089 3-64 
57-59'4-32| 969 307 21-70 2-740-89|5617 3-14 
6()-25j4-74; 8-66 2-74 19-90 2-44 1-27 :598S302 
61-48 4-S7Í 9-09 2-5s';16-97 3-36,l-65l612l!3-81| 
56-59 4-72' 8-99 2-il 23-7S 2-25 1-26 5676 256 



6-24 
5-/0 
5-71 
6-02 
5-97 
6- 1 9 
()-09 
6-79 
6-75 
5-42 
5 19 
5-78 
5 "56 



« aprószén 

Nedvesség-, hamu- és kénmenles anyagra átszámitva : 



— 1H92 
18-291894 
19-57;iN95 

1 17-28 1896 

1 2002 i 1898 

21-99 1N99 

17-26 1N96 

14-49 1N98 

17-13 1897 

15-55 1899 

22-53 1899 

ll6-4(> 1894 

19-00 1895 

16-57 1S97 

123-821898 

— 190() 
19(K) 

— 190() 



Lupény, aknaszén, Hunyad iii. 



déli bánya .. 
észfiki bánva 



aprószén 
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6-44 


8-36 


1-52 


81-80 


6-57 


10-02 


1-61 


78-73 


5-69 


1407 


1-21 


"79-07 


5-89 


13-61 


1-43 


79-22 


5-87 


1314 


1-77 


80-22 


6-78 


11-27 


1-73 


80-17 


5-94 


11-98 


1-91 


SO-31 


5-96 


1217 


1-56 


82-97 


6-19 


9-13 


1-71 


82-20 


5-93 


10-02 


1 -85 


78-64 


6-13 


13-28 


1-95 


80-75 


6-46 


10-95 


1-84 


NI -99 


6-3(i 


9-78 


1-87 


8066 


5- SS 


1 205 


1-41 


7944 


5-96 


13 37 


1-23 



LIPK.\V. 
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Grittner Albkrt Zsilvölgy jelzéssel közli az alábbi elemzéseket. Mivel 
a Zsilvöl^^ben nagyon sok szénbánya van, nem tudjuk, hogy ezen elemzé- 
sek szene hová való. 



Zsilvöl^y, aknászén... 

« aprószén. -- 
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TO'fJl .Vll ll-Nü-2-24 rrí)4 1 
7i2-7árvr)7 10-82!á-42 .V44'l 
()9-9'2lőr)l 9-47|l-9S 9-9:ijl 
()5:iS4-83 1l-r>9 2-96 lál4^1 
7:^-91 'r)-30 10-4.3 4-59 4-401 
80-89 105 0-68|0-51 15-79' 1 
88-A>0-95 1-39 1-41 íi-89 1 



&Ó l-(»7 6799 1-S5 fj-48 13-661889 
36 1-65 7 134' 1-54 686 I3'94;i889 
54 1-65'6954,I-79 7-60 9-011888 



58 1-5-2 6^97 1-83 




1889 


80 1-57:7176 á-08i 7-19 


4-79 1888 


08 - 6857' 1-32 




1888 


14 739-2 1-46 





1888 



Az osztrák cs. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához Hofmann 
R.-től beküldött zsilvölgyi szeneket John elemezte "*• és pedig 1. Lupény 2. 
Fölelep. II. Blau Radvánszky-mezó, III. Blau Mikany-mező, IV. Petrilla 
Lónyay-akna, V. brassói rakodó. 



Zsilvölgy .. 


tn 

>■ 

4) 

sz; 


Hamu 


Szén 


c 

WL4 


1 


Kalória, 
számított 


Kalória, 
Berthier sz. 


240 


4-40 


73-10 


490 


15-20 


6883 


6256 


1.... ... 


1-60 


4-30 


72-90 


4-92 


16-28 


6814 


6141 


11. ... .. 


295 


6-25 


69-16 


5-09 


1 16-55 


6619 1 


5688 


ni.— ..„ 


255 


7-90 


71-46 


502 


13-07 


6947 


5677 


IV. .._ ._ 


445 


8-60 


í)6-22 


4-95 


; 15-78 


f)460 


5446 


v..._ ... 


375 


16-20 


<;0-46 


4-49 


15-10 


5725 


462 1 



* Jalirbucli d. k. k. geolo^ischeii Heicbsanstalt. 1888. p. 623. 
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LIFKNY. 



ScnwAcKiiöFEK eleiTizéseí : "^ 





C 


H 





A 


víz 


Hamu 


E^rhető 
kén 


Kalória 


Év 


04- n; 


4-:)S 


10-í»8 


1-41 


2-20 


UH31 


3-55 


Ü203 


1894 




k\±{\:\ 


4-3(i 


1 1 "23 


1-21 


3-9(i 


líi-Ol 


3-28 


59ÍK) 


1895 


Lupényi <Ii6szén ..- 


Ü.V7S 


4-4í» 


11-44 


1-31 


2-70 


14-28 


3-38 


6284 


189*5 




ÍJ1-8K 


3-8Í) 


1113 


1-43 


3-01 


18-ÍÍ9 


3-25 


5792 


IS98 


A lupényi 4 analízis 
középértéke .. . . 


b3(il 


4-3-2 


11-áO 


1-34 


2-íls 


10-55 


3-37 


(i(Xi7 






7!»-0S 


5-ÍJ5 


13-55 


1-74 












Az elTibbeniek hamu 
és nedvességmente- 
sen átszámítva 


78-85 
7í»-:23 
79-03 


5-41) , 

5-41 

4-93 


1414 
13-7S 
14-21 


1-52 
1-58 
1-S3 








• 




Középérték.. ... ._. 


7íí()5 


5-37 


13-*>2 


U\i\ 













Lupémj néven az osztrák cs. k. j^eologiai intézet cheniiai laborató- 
riumához, HoFMANN RAPHAEL-tül bokűldött szénbeo a hamu és a kén tar- 
tahna a következő voít : ^^ 



Hamu 
Kén .. 



5-95' 9-00 ; 13-55 20-05! 7-80 5*55 



2-80 



3-98 



4-50 



2-27 ! 3-51 ' 4-47 



Koksz a lupényi szénből *** 



Nedvesség , Hamu 



Knloria 
Berihiersz. 



0-5.5 



9-25 



0732 



8-55 j 3-95 I 4-55 ' — 
6-12! 3-12! 3-45 I 1-87 



Az osztrák cs, k. {^reologiai intézet laboratóriumához beküldött és John- 
tói végezett szénanalizis : + 



Ne<i vessék' ■ Hamu 

1 


Szén ' Hidrogén A'-fO Kén ' *^.^'«í'^,, ' « ^fi*^"^ 
*^ számított Beithiersz. 

1 ! , I 


3-7.S 
1-00 


2-04 
4-30 


74-73 
72-90 


5-00 1 12-13 1 2-32 i 7103 
4-92 ' 10-28 ! ' ONli 


0093 
OUl 



'" V\\. S(:n\v\(:Knr>KKi;. T)io Kohlon Oesterreicli-Ungarus und Preuss.-Sohlesiens. 
I90I. p. 2 IS. 

' ' .({ilirÍMich <1. k. k. ^feolo^'ischen Heichsanstalt. 1S95. ]>. 7. 

■'•" .(:ilirl»ucli d. k. k. ^^eolojjrischon Heíchsanstalt. 1892. j). 159. 

I Jalirhuih <1. k. k. jíoolo^ni^clien Heicli^anstalt. 1892. p. 101. 

.hilirhucli d. k. k. ^-eolojiisrlieii Hciidií^anstall. 1888. p. (i2:i. .íohn elemzése. 

1. I'oli-lí'p. 



LUPENY MAKIAKALVA. 
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A Felsőzsil völgyi Kőszénbányatársulatlól Vulcani megjelöléssel az 
osztrák cs, k. geológiai intézet chemiai laboratóriumába beküldött és Eich- 
LEiTER-tól végezett elemzés eredménye : * 



Szén 


; 

Hidro|?en 0-\-N 


Éfcjhetö 
kén 


Nedvesség 


Hamu 


Kén a 
hamuban 


összes 
kén 


Kalória i Kalória 
számitott Berthier sz. 


73-3() 


4-68 


11-72 


1-74 


3-75 


4-75 


0-40 


2-14 


6974 


5766 



Egyéb elemzések a 


társaság közlése szerint : 








Az összes széntelepek 
átlaga .- — 


Víz 


Hamu 


C 


H 


O^N 


Kalória 


Koksz 
kihozatal ",< 


2-0(J 


4-90 


76-02 


5-14 


1 1-94 


7304 


61-0 


A 111. sz. telep fedő szene 


3-6 


3-75 


73-42 


4-8 


14-03 


6841 


57-5 


A II. « « átlaga . 


2-10 


8-85 


73-62 


4-88 


10-55 


7089 


62-0 


A I. « * « 


2-()0 


5-65 


74-92 


5-35 


12-08 


7279 


59-3 


A 0. « « « ._- 


2-15 


8-20 


73-85 


5-0() 


10-50 


6550 


60-2 


Dl KNOBLAUCH elemzésl 
adatai az északi bánya 
sz. telepéról .__ .._ 




5-63 


75-14 


4-64 


12-60 


7069 





Losznovicsora, Krassó-Szörénymegyében. A szénminta a m. kir. 
földtani intézet gyűjteményében található. 

Magyar-'Egregyf Baranyamegyében, 1. Kárász. 

Magyar^LápoSf Szolnok-Dobokamegyében. 

Ilyen elnevezéssel Grittner A. 1900-ben kézi mintát kapott elemzés 
végett, melynek eredménye, szíves közlése szerint, a következő volt : 



C 



H 



Q 



HJ) Hamu i 6^ 



N Kalória l összes 8 



42-24 4-31 8-95 2-77 138 04 1 283 



0-86 



4401 



6-78 



Majdan, 1. Vrdink. 

Mária/alva = Mariasdorf, kisközség Vasmegye felsőőri járásában.**' 



* Jahrbuch <1. k. k. geologischen Reichsanstalt, 1897. B. XLVII. p. 741. 
** SciiXAiíLKGER — HoLLÓSY. E^7 4 Ölnyi vastag, nagyon tűzveszélyes természetű 
Ij.irnaszéntelepnek lefejtése Mariasdorllían. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1872. p.21.) 
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-MAISIAKAI.VA— maii; A.NO VAK. 



A szénben i^en gyakran tömör, vaskos kovand-darabok fordulnak elő. 
A lignit szarmata korú. A szén hamutartalma li^«/o. A máriafalvi lignitbánya 
mintegy tiz év óta üzemen kivúl áll. 

Máriafalva határában két bánya volt, egyike Kaiser Mór, másika 
KöRMEXDY T. E. tulajdona. 

A Kórmendy bányában termeltek 187i-ben ll,()i'4mni., 1875-ben 
H,r)4i mm., 187ü-ban 7,.*'>0() mm.-t.* 

A szenet a bécsi cs. kir. földtani intézet laboratóriumában vizsgálták 
meg főbb alkatrészeikre nézve, a következő eredménvnvel : 



Máriaíalvi j^zén 



Víz 



Ifainii 



Kalória 
Berthier sz. 






s-s 

70 

á4r> 



-21KÍS 



Máriuvöijy környékéről való lignii, Stomfa mellett (Pozsonym.). 
A lignitet a m. kir. földtani intézethez, íőbba Ikatrészeinek megvizs- 
gálására, Bartal GvöRiiY küldte be. 

A levegőn teljesen megszáradt lignit 1(M) súlyrészében találtam: 



Nedvesség: Hamu 



É^rlietö Kalória 

részek Hertliier r^z. 



irKii 



v±l\\ 



T.Vli\ 



:\\h\ 



Mátranovákf Nógrádmegye fúleki járásában (L, *SVi/í/ó Tarján.) 
Határában alsomediterrán korú szén van, melvnek elemzése Gr ittxer 
Albert szerint : 
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Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra áts/.ámilva: 




Málninovúk, aknii?zén, No^'rád nie^ve 



7-J''.»!» <l-77 1N'7n 1-iO 



^ Hantkkn. MajnarorszájT ;ízéntelepei p. 1^1^^. 



MATHANO VAK — MATli ASZELE. 
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Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához gróf 
GYÜKKY-töl beküldött szén vizsgálata:* 



Mátranovák . . 


Nedvesség: 


Hamu 


Kalória 
Berthier sz. 


14-78 


8-80 


4513 
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16 54 


11-00 


4134 


« Pipishegy ** . „. 


lo-7 


12-5 


4048 


• 

« Rahokúl 1. ___ 


1 5-5 


12-5 


3924 


2 


12-7 


12-4 


3818 


3. .. . 


12-í) 


16-0 


4073 


Bűkpatak 


i:{-7 


4-8 


4439 


Gyakosverő . . . 


11-7 


141 
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« Hosszupzó akna 


13-6 


11-4 


Í24C 


« A 


14-3 


9-4 


4262 


Mátranovák*^* ... ... 


15-8 


4-3 


4722 



ScHWACKHÖFEH elcinzése 1893. évről: + 




Mátranovák, fénvlöszén 



« hamu és nedvesség- 

mentesen átszámítva .._ . 



57-59 3-9í> 10-15 1 1-14, 17-83 3-33 0-30 5128 
73 ()5 5-02 20-48 1-45 I - 



Mátraszele, Nógrád megyében. 

Az északmagyarországi egyesitett kőszénbánya és iparrészvénytársaság 
tulajdonában levő szén alsómediterrán korú. 



* Jahrbuch d. k. k. geologischen Heichsanstalt. 1892. p. 159. 
** Jahrbuch d. k. k. geologischen Heichsans^alt. 1888. p. 621. 
*** Jahrbuch d. k. k. geologischen ReÍLhsanstalt. 1886. p. 336. 
Nflndtwich K. a nováki biszénről. Értesítő XI. 

\ Fk. ScnvvACKiiöEEH. Die Kohlén Oesterreich-Ungarns und Preuss.-Schlesiens. 
1901. p. 214. 
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MATH ASZELK — M AZ \ . 



GuiTTNFR Albkbt elcmzései : 
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Nedvesséír-, hainú- 


és kérimentes anvaín*a 
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Mátraszele, akn}i«zéD 


, Nü}irádiiio|rye 


c 


// 





A 


73-2 1 


.V>2<J 


20-29 


1-24 


<• * 


« «• 


73-57 


rrr»s 


l9-3t 


1-51 


•■ • 


« t. 


7t-l(> 


5-7 i 


1.VÍ9 


1-67 


k (f 


« (1 


77-ns 


TrOO 


1 • > '^^^ 


1-59 


fc «l 


ft « 


74-01 


5*72 


\ s-r,4 


1-ÍÍ3 


•■ »• 


<• «• 


73-iM 




lí»-i..s 


1-73 


h «■ 


fi 4i 


73-70 


r)-7N 


|s-r,:i 


I-N7 


bri(|uetttí 


t> <■ 


7n*.")7 


o-íWi 


lö-oti 


0-71 


». 4i 


H ■' 


74"24 


r>-r)7 


1 s-rts 


1-íil 



Az osztrák cs. k. íreolo^qai intézet cheniijii laboratoriumálioz a cs. és 
kir. haíiúirvniinisztériumtól bekűklőlt szén vizsgálata:* 



MátnisZfrle 
MátiJisZí'lf; * 



Nedvessé- Hamu „ *^";;^'" '•' I 



I r>-s 
2< y\ 



13-N 
7-0 



I 



•í79<i 

t:;7o 



L. CMhaj. Salfjó-TarjáiL 
Máza* 1. P''V.s'/ széunn'ih'ítczr. 



' - -.l.r'-'JCll d. k. k. ^'•(M)loL'•i^^|Jf*n l!»M^;ll^^lIl^t;^]t. INS^. |«. Írj-J. 

• ^ ir.;":--:rh d. k. k. «rtí<)l<>^ri-«lion lM'ifljr:;in-hilt. lss<;. p. :;::<>. 



MKCKMUX — MKHADIA. 
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Mécenaan^ Zágrábmegyében.* 
Grittner Albert elemzései : 
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Zágráb m. petrinjai 
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járásában _ ... ___ 


4i>-45 


-i-87 


11-55 


á:^88 


16-37 


4-17 


0-71 


37()4 


4-35 


1889 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva ; 



Mecencan (Lovca), aknaszén, Zágráb ni. 




73-7á 



4-98 ' áO-OÍ> \'U 



Mehmlia mellett levó barnaszéntelep a Karánsebestól Mehádiáig 
terjedő barnaszénmedencze déli végét képezi.* 

A többnyire meredek liaszrétegekre települt harmadkorú szisztéma 
főképen felsőmediterrán rétegei tartalmazzák a széntelepeket. Három telep 
van feltárva és pedig a körülbelül 5 m vastag fekútelep, a körülbelül 0*8 m 
vastag középtelep és az átlagban 4 m vastag fedőtelep. 

A fedötelep felett agyagmárga fekszik. 

A feltárás és előkészítés tárnák, emelkék és mélyítésekkel történik. 
A fekütelepnél emeletfejtés alkalmaztatik és bányaégések kikerülése végett 
a fejtett emeletek tűzálló tömedékkel tömíttetnek, mivel a mehádiai barna- 
szén könnyen gyulád meg magától. 

A fekütelepnél a mívelési határ elérése után szintén emeletfejtés, a 
középtelepnél pedig főpásztafejtés tömedék nélkül alkalmaztatik. A fejtett 
szén 0'6 t horderejű bányacsillékben szállíttatik a külre, onnét pedig ko- 
csin Mehádia vasúti állomásig. 

1887 — 1893-ig a mehádiai bányászat kedvezőtlen kelendöségi viszo- 
nyok miatt szünetelt; 1893-ban az Ogasu beserika völgyben egy altárna 
kezdetett meg, mely 800 m hosszúságban a telepeket az altárna szintje 
lelett 4^) m-nyi magasságra tárta fel. 



* A szab. osztrák-magyar államvasntak mag>arországi uradalmának leírása 1896. 
Dr. ScuAFAHZiK F. Földtani Intézeti Évi jelentés. 1884. p. 118. 



17*; 



MbllAUi V. 



A barnaszénbánya a niehádiai va.siiti állomástól :» kilométer távol- 
ságra íekszik. 

Tulajdonosa az osztrák- ma;/ var államvasút társulat. 

Let'ejtésn* alkalmas *.) szűnteiep van, és pedi;r az elsó 4- in, a második 
yy'f m és a harmadik 0-s m vastajr. 

A feltárásra szol^ráló Sándor-tárna összes hossza H<M> m. 

Az utolsó '} évi széntermelésnek évi átla'^a íojmmi tonna. 



Is97 évhen teniieltek :US-2iM) iniii. 
18í)8 - - ő.Vj-i)00 • 

1S99 - * :»39-líM» - 

A darabos szén eladási ára helvben tonnánként ő Irt. 

Az évi széntermelés jelenlegi kb. 00,000 tonnát tesz ki, elibói a resi- 
czai olvasztók iS.CKM) tonnát ío^^yasztanak, a többit Karánsebesen, Nad- 
rágon, Lúgoson, Temesváron, Verseczen, N.-Kikindán és Szegeden. 

A szén elemezése, részletesebb adatok mellőzésével, közlés szerint, a 
következő : 



Szén 


Hiíiio;t:cii 


O 4- A 


Ilaniii 


N'.'dwss»v 


Kalória 


r»iM 


i-K 


:?«•>• Ki 


lis:> 


ISÍiO 


Í77i 



Mehádia és Örményes mellett a salgótarjáni köszénbáiiya részvény- 
tár>a-á;:nak is vannak (miocén korú) szénjogosit ványai. 

Mehndhfn Vale-Bolrasiiu-xa. A meliádiai Olga-tárna :V.") km, a 
vale-bolvasniczai Rezső-tárna i*") km távolságnyira iekszik Mohádia vasúti 
állomástól. 

A szénbányamúvek a délmagyarországi szénbánya r. t. Temesvárott 
tulajdona. 

A '.\ széntelep köziil az I. tek*p l'lo m, a II. telep oso m és a III. 
telep ri'íM) m vastaj,'. 

A széntelep fedőjét -zűrke sötét lioniokkőpala é.> -zenpaJa képezi kévés 
agyagos településsel: (eküjét pedig szürke. <ötét, ])la>/.likns ai^yair. 

A szén a terczier íonnácziólioz tarlozik es nem koks/.olható. 

A tőlem megejtett vizsgálat enKiménye a követke/ö: 

Elifírhetö ' ^e^ví-sst'^ Hamu Os-/.i'^ k.-n K-li.l-. ... ii KaK-ri:. 
artyatíOK I 



;-*.» 



l.Ví)7 



lOÍ-s 



■) ( »s 



I • i : 



■. » 
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Egy régebbi elemzést közöl Hauer a mehádiai barnaszénről: a 
melynek 



Nedvessége 


Hamuja 


Kalória 
Berthier sz. 


l(V3o/o 


10-5o/o 


3324 



Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához a temes- 
vári délmagyarországi szénbánya r. t.-tól mehádiai szén megjelöléssel be- 
küldött cs JoHN-tól végezett analízis eredménye : * 



Nedvesség 


Hamu 


Szén 


Hidrogén 


0-\-N 


Kén 


Kalória 
számított 


Kalória 
Berthier sz. 


19-30 
** 17-6 


16-08 
()-3 


i3-á0 


3-5^J 


11-56 


&U 


4157 


4117 
3943 



Mertsor és Krivadia községek halárában, Hunyadmegyében, a salgó- 
tarjáni kószénbánya részvénytársaságnak 86 zárt kutatmánya van. 

E zárt kutatmányokkal fedett területen a neogén formáczió «plioczén 
fokú»(?) fordul elő, a mely nagyon fiatal szenet tartalmaz. Kiaknázására nem 
gondolnak. 

Merenye határában, Zalamegyében lignitet találtak, melyből minta 
a m. kir. földtani intézet gyűjteményében 1 átható, mivelésre azonban nem 
alkalmas. (Hantken, p. 11.) 

Mi^sérfán három széntelep van (Bányászati és Kohászati Lapok 
1894, p. 38.). (1. KiS'Teremie,) 

Mogyorósi széntelepek, 1. Esztergomi teí'ülef. 

Mucsonyy Borsodmegye szendrői járásában, u. p. Bárczika. 
Grittner Albert Mucsony aknaszén jelzéssel egy analízist közöl a 
következő eredménynyel : 



Mucsony, aknászén, 
Borsod m. .._ . 






c 

•1) 

U \ te 

TI •'- 

E I O 



> 

S5 



3 
oi 

















<3 1 


^ 


fm 




•«> ! 








.:< 


o 

Qi 


itrogé 


aloria 


9i 


•« 


s=; 


M 


O 

1 



o a. 



C -cs 

5^ 



> 

N 



Í8-0S! 3-(>01lr73^21-4t> 7*971 Imí 0(>(» ^U^ á-34 ' 3-S3 9-43 1897 



* Jahrbuch d. k. k. geolojr. lieichsanstalt. 18í)5. p. 4. 

• Jahrhucli d. k. k. geolo^ischen neichsaiistnlt. 18N(>. p. 33G. 



K;iU'« ^iiiszkv : Á-iváiiv.-*z«'n -k. 
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MUCSí >.\Y — M AG Y-BAr.( )D. 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Mucsony, aknaszén, Rorsod ni. 


C 


H 


X 


69-()-i 


1 

:y'2\ 


U-'2'-2 


0-95 



Munkács környékéről való lignit, Beregmegyében. Dr. Staub Móricz 
gyűjtése (1887).* 

E levegőn megszáradt anyag 100 súlyrészében van : 



I. 
II. 


Eléghető Nedvesség 
anyagok ^ 


Hamu 


Kalória 


76-!23 9-45 
75- 1-2 \0'(r2 


1 14-32> 

14-in 


il 13 
il>70 



A fűtőképességet, kivánatra, Berthier megközelítő módszere szerint 
határoztam meg. 

A muraközi dombvidéken előforduló lignittelepoket hajdan a csák- 
tornyai czukorgyár számára aknázták, de most nejn mívelik. (Hantken p. 7.) 

Nagybánya vidékén, Szatmármegyében, mivelésre nem alkalmas 
széntelep van. (Hantken, p. 14.) 

Nagy-Báródf Biharmegye élesdi járásál)an barnaszénterúlet for- 
dul elő. A bánya jelenleg szünetel. 

A báródi krétakori képződmény a helységtől északnak terjedő Muszka- 
patak völgyében lép fel, s innen nyugatnak a cseklyei völgybe, keleti irány- 
ban pedig egész Kornizsel vidékére terjed. 

A széntelep 3 padra van osztva, melynek összes vastagsága mintegy 
0*7 méter. 

Van itt egy neogén korú lignittelep is. 

A szenet régebben az osztrák cs. kir. földtani intézetben, vizsgálták 
meg a következő eredménynyel.** 



* A ni. kir. földtani intézet 1888. évi jelentése, p. HS. 
** \\\\. Hauek. Die Fossiien Kohlén Oeslerreichs. p. 2i\. 
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1 


Víz 


1 

j Hamu 


Kalória 
Berthier sz. 


10-4 


7M 


4610 


2 






445á 


3 


9á 


8-4 


53ÍX) 


4 


— 


r "~ 


52(55 




8-i 


; 15-7 


4994 





— 


1 _ _ 


2250 


• 

Átlagban 


9-i 


10-4 


4960 



A bányában a telepúl(ísi viszonyok a rolittól előidézett vetcidések kö- 
vetkeztében nagyon zavartak, miért is a széntermelés csekély volt.* 

1874-ben 11.260 mm. 
1875-ben 43.456 mm. 
1876-ban 18.593 mm. szenet termeltek.-^ 

1899-ik évben Rosenfeld Bernát, bécsi lakos, a bányatelepet és körü- 
lötte mintegy 15,000 kat. holdnyi területen a kószénkiaknázási jogot 80 évre 
megszerezte és 1900. év folyamán hozzá fogott a telep és területnek szak- 
szerű felkutatásához és feltárásához. 

Ujabban Schwackhöfer tanár vizsgálta meg, de a melynek közölt *** 
elemzési adatai nem látszanak hiteleseknek. 

E szerint volna : 



Légszáraz szén 
Vízmentes szén 


Széneny 


Kén 


Hamu 


Kalória i Koksz ' Gázok 


72-0 o/o 
76-0 


0-6 
0-6 


1-4 
1-4 


6600 
7700 


58-5 


41-5 



Nagykovácsú Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye piüs-felsőpomázi járá- 
sában. 

A szénbánya neve : Faniilien Glück. 

Távolsága Solymártól 7 km, Pilis- Vörös várról 9 km és Budapestről 
21 km. 

Tulajdonosa a Zivicrzina-féle kőszénbánya-társaság Mahrisch-Osz- 
trauban. 

A telepek száma, közlés szerint a következő : 



* Hantken Miksa. A liaróti kí3szénképletr()l Biharmegyél)en. (Földtani Közlöny. 11* 
p. 169. Szakülési jelentés.) 

** Hantkkn Ma^arország széntelepei, p. 13, 183. 
*** Dkfíy K. a magyar szénbányászat ismertetése a párisi kiállításon. 1900. 
p. 165. 

Iá* 
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Az I. számú telep vastagsága 1*0 m, a II. számú 0*70 m, a III. számú 
0'60 m, a ÍV. számú 0*80 m, az V. számú 2*5 m tiszta, a VI. számú 
1*50 m palás. 

A telep fedője édesvízi mészkő, fekűje agyag (kövúletmentes) vagy 
dolomit. Kora eocenbeli. 

A feltárás aknával történik, a szellőztetőakna 72 m, a szállítóakna 
138 m mély. 

A szénfejtés módja : pillérfejtés, omlással. 

Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga, közlés szerint, 120,000 mm. 
Az eddigi összes széntermelés 1.700,000 mm. 

A szén közvetlenül a bányából kerül eladásra, s osztályozásnak alá- 
vetve nincsen. 

Eladási ára helyben 88 — 40 kr mm-ként. 

A szenet a nagykovácsi környéken levő mészégetők használják. 

A bányászatot 1881. évben kezdték meg. Jelenleg szünetel. 

Fútőképessége, közlés szerint, 4700 Caloria. 

Itten több mivelésre alkalmas széntelep fordul elő, de a települési 
viszonyok az eddigi bányában * igen [zavartak voltak, annyira, hogy az 
ottani szénbányászattal egy időre felhagytak. Termeltek 1874-ben 15,036, 
1875-ben 10,837 mm-t. 

Nagy-Kürtös^ Nógrádmegyében, a balassagyarmati vasútállomás- 
tól 21 km-nyire. 

Az Isten áldás, Éva-altárna Messa András tulajdona. 

A széntelep vastagsága, közlés szerint, 1 — 1*5 m. 

A széntelep fedőjét kvarzhomok, feküjét kékes agyag képezi. 

A lignit felsőmediterrán korú. 

A szénfejtés módja pillérfejtés, bővebb leírása Litschauer Bányamive- 
léstan p. 1278, megtalálható. 

A szén osztályozás után kerül eladásra. A szén piacza nagyobbára 
környékére szorítkozik. 

A szénbánya 1844. évben táratott fel a szabadságharcz kezdetétől 
1859. év végéig szünetelt. 1860. évtől kezdve a mai napig üzemben tartják. 

Évi elárusítása körülbelül 10,ÍM)0 mm, 45, 55 és 70 kr-jával meter- 
niázsánként. 

I874.ben 17*515 iiiin 
1876.ban 16-121 mm 
1875-ben 18*541 iiim szenet termeltek.** 



* P. Hantkex M. Magyarország széntelepei, p. 10, 245. 
** Hantkp:n. Magyaior«zág széntele]>ei. p. 18. 
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Nagy-Kúrtösön a «Nagykurtösi közbirtokosság mint bányatársulat » is 
folytat szénbányászatot. 

A selmeczi bányászakadémián 1872. évben végezett vizsgálat: 

Higroskopos víz (ned- 
vesség) ... ... ... ... 12-77 

Éghető gázok . ... _.. 31-22 

Szénmaradék — 53-30 

Hamu ___ 2-91 

Az osztrák cs. kir. geológiai intézet laboratóriumának viszgálata : 

Nedvesség... 14-90o/o 
Hamu ... -__ 2-90 

Fútőképessége, Berthier szerint 3717 kalória. 

Ugyancsak az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumá- 
hoz beküldött szén vizsgálatának eredménye : * 



Nedvesség 


Hamu 


Kén 


Kalória 
Berthier sz. 


29-65 


4-05 


1-22 


3634 



L. Palojt'ü- kürtösi széntelep, 

Nagymányokf Tolnamegye völgységi járásában. 
A széntelep egy iparvágánynyal a duna-drávai vasúttal van összekötve. 
A legközelebbi állomás Szászvár és Bonyhád. 

A nagymányoki bányatársaság Riegel és társai tulajdona. 
Lefejtésre alkalmas 7 szénréteg van, u. m. : 



3 sz. ... ... ... 


80 


centiméter vastagsággal 


4 « 


40 




5 f _._ ... _._ 


100 




6 « ._. ... 


100 




/ « ... ... ... 


100 




8 • ... ... 


100 




9 « ... ... ... 


1(N) 




összesen 


620 





* Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 1897. XLVII. p. 214. 
Bauer J. Das Lignit (Braunkohlenj Vorkommen bei Nagy-Kürtös. (Montan- 
Zeitung für Oesterreich-Ungarn und Balkanlíinder. 1896. III. 1.59.) 
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A íZúiitiílep lekQjéi alpusi niúszkő r-.s rV'.lóJH.t a iiiL-iliterraii harinaii- 
Korú ií.^rakodás képozi, az c»<íye3 r«'téuek!i»ík a i'»-.i'ij»? í>- >-kűio íübl»íiyire 
iMlaai^vajr és rilkár. homokkő. 

A sz('íiií(íjlé.s tárnákkal pillér.szenien *'-- tot-váu'a> szeriiit tOrt»rnik. 

A háiiva krt i>v óla i ISlKJi Il^ií.ímhi xxww -z»-Met ít-rm-it. 



Ara az\iknaszóiin('k álla^^ 'vl kr luni-ktnt. 

A SZÓM l(v^'na^'yol)l) részút a m. kir. áiiamvjsutak »^s n KOrnyékl;..'li 
i/iíV-z- í'H lé^'la^ várak használják. 

A -iZíMilniiivát lSli7-beu Rik'jkl Aníaí. tárta vA. A tar:^a-á;: 1 ^S*J-b**n 

.lliiljlll. 

lS7r)-lHMi ttTiuellek :Í-«i7»i. 
lS7(J-l»;in ll^í iiiiii >zeu»-: 
1SÍ»7 i'Vlwn JlSl^íhí iiii:,. 

Isíis « -jriiirioo . 
\x\\\\ » -j-j»;:»iHi . 

NíiL'V-iMáiivok kőriivókéii nt'iiii:5ak hariia-Zvn-. hainiii le^t tr-szt-n \^w- 
prk is ronlulnak M, 

A {nU'in iiu*Lrvizs;:ált iia-'vnuinvoki •S'-/// V'-U-j Inn i-m vastai: es a 
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Nedvesség-, hamu- és kénmenles anyagra átszámítva : 



Nagymányok, 


aknaszén, Tolna m 


1 
1 

c 


H 





N 


80-89 


5-74 


12-17 


1-20 


N 


« « 


81-34 


5-82 


11-52 


1-32 


« 


« (« 


79-9Ü , 

1 


5-94 


12-81 


1-29 


u 


V « 


82-13 


5-48 


11-16 


1-23 


M 


« »• 


82-29 


5-89 


10-49 


1-33 


« 


(1 « 


83-27 1 


o-()7 


9-79 


1-27 


«l 


M (1 


80-30 , 


5-61 


12-60 


1-49 



Az osztrák cs. kir. geolo^nai intézet chemiai laboratóriumához Riegel 
AxTAL-tül beküldött «Nagy-Mányok Antal-tárna » jelzésű szén vizsgálata:* 



1. sz. telep 

5. « « 

9. « « 


Nedvesséf? Hamu 


Kén 


Kalória 
Berthíer sz. 


2-6 9-1 
2-7 7-7 
2-0 ' 10-7 


0-124 

o-5(;o 

1-592 


5753 
5719 
5946 



ScHWACKHÖFER clcmzése 1900 évről :** 



Nag>'-mán>'oki szén 


C 


H 


N 


"'t^- Hamu 

VÍZ 


*^f «^ö 1 Kalória 
ken 


Közelebbi megjelölés 
nélkül .__ ... ... 

Közelebbi megjelölés 
hamu és nedvesség 
mentesen ___ ._. 


74-10 

80-18 


4-43 
4-79 


12-39 
13-41 


1-50 
1-62 


2-69 


4-89 


092 


6844 



Nagy- Tárna vidékén Ugocsamegyében mivelésre nem alkalmas 
széntelep van. (Hantken, p. 14.) 

yáílfisd község határában, Borsodmegyében, egy lefejtésre méltó 
telep van, melynek a vastagsága á — i2'5 m. 

A Rimauiurány-salgóturjáni vasmű részvénytársaság és kis részben a 
nádasdi közbirtokosság tulajdona. 



* Jahrbuch d. k. k. geologischen Reicbsanstalt. 1886. p. 336. 

* Fr. Schwackhíífek. Die Kohlén Oesterreich-ljngarns und Preuss.-Schlesiens. 
Zweite Auflage, 1901. 
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A ni. kir. államvasutak ózdi állomásától 16 km távolságra fekszik, 
mely keskenyvágányú gőzmozdonyú iparvasut által van összekötve. 

A telep fedője agyagos homokkő, fekúje pedig "H — 3 m vastag tályag, 
erre világos homokkő, helyenkint riolit. A szén felsőmediterrán korú. 

A szén feltárása tárnával történik. 

A szén pillérfejtés útján nyerelik. Miután a széntelep csapásirányban 
a fővonal által feltáratott, lehetőleg 3—400 méter távolságban siklók tele- 
píttetnek, melyek 20 — 25 méterben csapásirányú párhuzamokkal lesznek 
összekötve. Ezen párhuzamokból felülről le és hátulról visszafelé számítva, 
a telep természetes határától vagy annak fejtési határától, döles vagy dőlés 
és csapás irányban lesznek a telep egész vastagságában, körülbelül 4 méter 
széles pillérek kiszedve. 

Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga 101,702 mm. 

A szén közvetlenül a bányából szállíttatik a nádasdi lemezgyárba, 
osztályozásnak vagy mosásnak alávetve nincsen. Idegennek szén nem 
adatik el. 

A bányát 1845. év óta mivelik. A kiaknázási jog a közbirtokossági 
területen 1845. évben a nádasdi közbirtokossággal kötött szerződés alapján 
a társulat részére van biztosítva. A nádasdi úrbéresek területén található 
kőszén a társulattól 1885 — 181)1. év folyamán megvásároltatott. 

A nádasdi István alsótelep szenének elemzése a következő : 
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Námes^ó^ Árvamegye. 

A szénpróbát a m. kir. földtani intézethez dr. Laxcfelder Ármix ügy- 
véd küldte be.* 

A levegőn megszáradt szén 100 súlyrészében van : 
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A fütőképességet, kívánatra, Berthier módszere szerint határoz- 
tam meg. 

Néhány egyéb adat a « Földtani Közlöny)) -ben olvasható.** 



* A m. kir. földtani intézet 1891. évi jelentése. \\ 1^7. 
** Gesell S.vndor. Barnaszén és lőze^ Árvamegyében. íFüMtani Közlöny XXIII, 
1892. p. 17.) 
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Nemtif Nógrádmegyében. Pál-akna. A szénrakodók a kisterennei 
vasúti állomással vannak összeköttetésben. 

Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához bizottság 
által vett és beküldött szénvizsgálat : * 
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L. Salgótarján. 
Neufeld^ 1. Lajta- Újfalu. 
Novitnarof, 1. Ljubescica. 

Nyergesuj falusi « Sarolta*) szénbánya, Esztergommegyében, a 
vasúti állomástól mintegy 4 km.-nyire fekszik. 

A nyergcsujfalusi köszénbánya és téglagyártársulat tulajdona. A szén- 
bánya jelenleg szünetel. 

A négy kettős méretű vajnatelek a nyergesuj falusi szarkásdülöben fek- 
szik, mely 100,352 bécsi öl területű s benne 18 ölnyi mélységben 30 hüvelyk- 
nyi vastagságú barnaszénréteg van. Az akna 18 öl mély. A szenet téglagyár- 
tásra használták fel. A szén oligocen-korú. 

Ó-Sopot, Krassó-Szörénymegyében. 

Szent-Miklósbánya a drenkovai gőzhajó állomástól 15 km távolságra 
fekszik. 

Tulajdonosa : Ballá Miklós Orsován. 

Lefejtésre alkalmas egy széntelep van, a melynek a vastagsága í2 m. 

A telep közvetlen fedőjét homokkő képezi. 

A feltárás aknával történik. 

A szénfejtési próbák egyszerűen csákányokkal történtek. 

A szén felső mediterrán korú. 

GmTTNER Albert -elemzései : 
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' Jahrbuch <1. \. k. geologischen Reichíianstal. 1881. p. 495. 
Jahrbuch d. k. k. Kcolo^ischeu Reichsanstalt. 1875. p. 191. 
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A faszerkezet rajta világosan észrevehető. A levegőnek hosszabb ideig 
kitéve repedéseket és hasadékokat kap, melyeknek következtében kisebb 
darabokra szétomlik. Hasadékait és válrepedéseit a gyantának egy különös, 
eddig meg nem vizsgált neme hatja át. 

Aránysülya = Idoi); víztartalom = 11*07 ; hamúmennyisége = 1'415; 
az illó alkatrészek mennyisége = 59*97; kéntartalma = á*59; a széneny 
= 70-40; a köneny = 5*73; az éleny tartalma — 23*87; a kőszén termé- 
szete: tűzben erősen zsugorodó. » 

L. Naytj' Kürtös. 

Paj^falvOf 1. Bodonos. 

Pavdsznyci község határában, Borsodmegyében, jelenleg nagyobb 
szénbánvászat van. 

A Imnya a m. kir. államvasutak gépgyára és a diósgyőri m. kir. vas- 
és aczélgyár tulajdona és ezt csupán az ő czéljaira használják fel. 

Lefejtésre méltó két felső-mediterran korú széntelep van, ú. m. : 

Az Ar/riáuyi-/öZej7, melynek vastagsága i2 — 2*8 m, s mely a Frigyes- 
tárna és Baross-aknával van feltárva. A Baross-akna í^5 m mély és 3 szin- 
ten tárja fel a telepet. 

Ezen bánya a diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyárral van 1 1 km hosszú 
bányavasuttal összekötve. A gyártól rendes vágányú vasút van. 

A sajószentpéteri vasúti állomástól 10 km távolságra fekszik. 

A második a Wiesner-telep, ennek vastagsága 1 — l*3m és aWiesner- 
tárnával van feltárva. E bánya a diósgyőri vasútállomással 10 km hosszú 
bányavasuttal van összekötve. 

Az Adriámji'telep fedökőzete szürke neogén tályag, a mely több he- 
lyen congeria réteggel van helyettesítve, feküje sötétebb kékes tályag ceri- 
thiummal. 

A szén lefejtése pilléríejtéssel és omlasztással történik. 

Az utolsó r> évi széntermelésnek évi átlaga 170,000 mm. Az eddigi 
összes széntermelés 35.017,934 mm. 

1S97. évben termeltek 3.157,3í?0 mm szenet 
18ÍI8. « « 3.101,869 « 

1899. « « 3.231,(>ll 

Szene osztályozlatik darab, közép és apró szénre. 

Eladási ára a vasgyárban 30 kr metermázsánként. 

A széntelep már a 30-as években mivelés alatt volt, de a termelt szén 
csak tengelyen szállíttatott el és így nagyobb lendületet nem vehetett. Ké- 
sőbb a diósgyőri gyárral vasúttal kötötték össze, ekkor a termelés emelke- 
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dett, de a bányák nagyobb üzeme csak a gyár kiépítése után kezdődött 

A Baross-aknát Í88'2 és 1883-ban mélyesztették le és szerelték fel tel* 

a széntelep nagyobb mérvben való mivelésének kezdete is ezen időszakra ^^-^t' 

A Wiesner-bánya, Wiesner-telep fedője szürke homokos tálya^ f b^-- 
pedig sárga homok. 

Ezen széntelepek a tercier formáció miocén szisztémájához tartó 
A bányászat kezdetben kizárólag tárnamívelésre szorítkozott A Iqa" 
tárnák Diósgyőr — akkor város — határában, a pereczesi völgyben V 
tyás-széntelep kibúvásain keletkeztek, úgymint az alsó és felső J' 
az alsó, közép és felső Mátyás- és Francziska-tárnák. 

Később a Wiesnor-széntelep kibúvásain, Parasznya község hatá áh 
a Pálinkás völgyben keletkeztek az I., H., III. és IV. számú Wiesne f 
nák, továbbá a Bálint-tárna. Az ezen bányákból nyert szén jobb minő ' -" 
lévén, egyidejűleg beszüntették a Mátyás-széntelepen létesített, előbb f^j" 
sorolt bányák Tizemét, annál is inkább, mert a Mátyás-telep szene niin " 
généi fogva, vasgyártási czélokra éppen nem felelt meg. 

Ugyancsak kibúvásai alapján találták meg a később Adriánvi- ' 
telepnek nevezett telepnek egy elvetett részét, s ezen a Scheuchénst 
tárnát telepítették, de mert a különben \^ m vastag szén telep tálva 
pala beágyazásokkal erősen van áthatva, ezen teleprész lefejtésére 
nem került. 

Ugyancsak az Adriányi-széntelepen létesült 1<S7 i-ben Varbó kö ' 
határában a Csírikosár dűlőben az Adriányi-tárna, majd 1880-ba 
Frigyes-tárna. Ezen két bányából nyert szén minőség tekintetébe 
többiek terményeit felülmúlván, a bányaüzem súlypontja ezen bánváb 
helyeztetett. Az Adriányi-bánya 188:5-ban, a Frigyes-tárna pedig 1895.h 
kiak/iázás következtében megszűnt. 

A diósíi-yőri gyár kiépítése és folytonos fejlődése egyszersmind a qv- 
szuk.seglift naíryobbodását vonván maga ulán : az Adriányi-széntelop niélv h 
ben fekvő részének feltárása és lemivelhetése czéljából az 1882-ik é 
nove/nber havában kezdetét vette a később naross-ah/tdmk keresztelt 
akna mélyítése i5 m mélységig, a mi 1SÍ)3 április havában fejeztetett be 
Egyszersmind két szintet telepítettek. ISíM-bena tellárások már annyira 
haladtak, hogy ezen évben a széntermelés az 1 millió nnn-t meghaladta 
Az említett két szint kOzfil az alsó nellíázy-szÍHfnek nevezett -^ Parasz- 
nya község mellett lyukadt a kúlszinre, s mint altárna a bányavizek leveze- 
tésére szolgált. 

További feltárások eszközölhet ése czéljából az akna 60 méterrel 
lejebb mélyíti etett, s ma az összes mélysége KK") m. További két szint léte- 
síttetett, s ez idő szerint a legalsó 4-ik szint van a feltárás, s részben fei 
tes alatt. *'' 



PARASZNYA. 



189 



Miután a Baross- aknában mélyebb szint már nem létesíthető, egy új 
aknatelep létesítése határoztatott el. Ezért a széntelepek jelenlétének kon- 
statálása és fekvésűk meghatározása czéljából 3 fúrólyuk mélyittetett le és 
pedig a pereczesi völgyben 1894 — 95-ik években egy fúrólyuk i280'63 m 
mélységig, Radistyán község határában az Egresvölgyben 1896-7. évben 
egy másik 353*64 m mélységig, s végül a harmadik Bábony község hatá- 
rában a Királykútnál 1897-ben 400*64 m mélyre. Mindhárom széntelep 
jelenlétének konstatálása után a pereczesi völgyben, a bányászgyarmat 
közelében két ikerakna mélyítése kezdetett meg 1898 április havában. 
Ezen aknák egyike 132 m, másika 14 m mély. Az előbbiben a Wiesner 
széntelepen haladó első szintnek 'fedő keresztvágata ez idő szerint (1899. 
nov.) 253 méterre van kivágva. Ezen aknákkal a Wiesner és Adriányi tele- 
peket fejtik le, melyek a gyár szénszúkségletét 60 — 80 évre fedezik. 

Földtani viszonyaival Hantken is foglalkozik.* 

A tőlem megvizsgált parasznyai szénmiiiták a következő helyekről valók: 

1. Wiesner-bánya, Wiesner-lelep. 

2. Baross-akna, Adriányi-telep, déli oldal I. sikló. 

3. Baross-akna, Adriányi-telep, északi rész IV. sikló. 
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A fűtőképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg." 

Egyéb vizsgálatok a következők : 

Hauer többször idézett munkájában 218 és 219. oldalon közöl vizs- 
gálatokat 1. Diósgyőr Miskolcz mellett. A bánya neve: Wiesner bányamező, 
második telep, mely tárnaszerűen van feltárva. Termelési képessége 1860. 
évben 13,000 mázsa. A barnaszén sötétbarna szinű, mely egy bizonyos meg- 
határozott irányban könnyen hasad. 2. Parasznya név alatt. 
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* Hantken. Mag)'arország széntelepei, p. 300. 
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Grittner a. Szénelemzések czímű munkájában Diósgyőr aknaszén 
megjelöléssel 3 analízist közöl 1888., 1889. és 1890-es évekből: 
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Nedvesség-, hamu- és kénmentcs anyagra átszámítva : 
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A diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár vegyműhelyének elemzése, köz- 
lés szerint : 
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Egy másik közölt elemzési adat a kö 
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Pálfalva Nógrádmegyében. 

A szénmintát a m. kir. földtani intézel chemiai laboratóriumába be- 
küldte Gautuier fakereskedü."^ 
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* A III. kir. lóldtani iutézet 1885. évi jelentése, p. 171 
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Az illékony alkatrészek mennyisége — 52-7"/o, kokszot nem ád. 
ScHvvAGKHÖFER elemzése 1896. évről:* 



Pálfal vai aknaszén 
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frigyesaknai bányamező. Mivelési területe Felső-Pálfalva községben 
fekszik. Az akna 1894 — 95-ben mélyittetett, mélysége 19*.^ ín. Az aknának 
három rakodója van. 

Tulajdonosa a Salgótarjáni Köszénbánya Részvénytársaság. 

A széntelep vastagsága 0*8 — 0*9 méter között változik. 

Bányamivelés úgy az első, mint a második szinten van, míg a mély- 
szint egyelőre szünetel. 

Termeltetette bányánál 1896— 1899-ig összesen á.3;W,000 mm szén. 

A szén alsó-mediterrán korú. 

L. Salgótarján, 

JPeesent/éd^ 1. Laj fa- Újfalu, 

Peklenic^a^ Bányavár, Zalamegyében. Innét származó lignitminta 
a m. földtani intézet gyűjteményében meg van. 
L. Csáktornya. 

JPerkos falu, Rasinja politikai község mellett Varasdmegyében. 
A lignittelep kutató tárnákkal feltárva (Ludmilla-tárna). A kapronczai állo- 
mástól 15 km-nyire fekzik. Palim Inkey Ludmilla bárónő, szül. Detm grófiiő 
tulajdona. 

A telep vastagsága 90 ctm-t ér el. 

A tőlem megvizsgált lignit összetétele a következő: 
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* Fh. S<:iiwa(;khöfkr. Die Kolilen Oesterreich-Cnganuilllld Pren8s.•Schlesien^ 
Zweit.' Anflcige, 1901. p. :>14. 
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PESCEXl) — PETROZSEXY. 



Fútőképességét direkte kaloriméterrel határoztam meg. 



Pesceno^i aknaszén, Horvátország varasdi járásában . 
Grittner Albert elemzése : 
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Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 
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Petirillaf Petrozsény és Livazsény, hunyadmegyei községekben a 
Salgótarjáni Társaságnak vannak szénbányái. 
L. Znlvölgyi szén, Petrozsény. 

Petrozsény f Petrilla és Livazsény községekben, Hunyadmegyében, a 
Ml. kir. bányakincstárnak is vannak szénbányái. A szén oligocén korú. 

A bányák a következők : Csimpa-, Lónya-, Zsijecz- és Deákbánya. 

A Deákbánya 2*5 km, a Lónyai-bánya 7*5 km, a többi bányatelepek 
ú. m. : Gsimpa-, Rescola-, Szelitruk-bányák 4 — 10 km távolsá^Ta fekszenek 
a petrozsényi vasúti állomástól. 

A szénbányákat a kincstártól a Salgótarjáni Kőszénl»ánya Részvény- 
társulat Budapesten, bérli. 

A Deákbányánál a Deáktárnával tizenhat 0*G — 40 ni vastag széntelep 
kereszteztétett, mely 16 telepből hat 50 5 m vastagságban feltárás és le- 
íejtés alatt van. A Lónyai bányatelepeken a Lónya i-t árna 7 széntelepet ke- 
resztezett 0*5 — 20 m vastagságig, melyből 4, összesen 25 m vastag. Jelenleg 
az ottani munkálatok szúnetelnck. 
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Lefejtés alatt levő széntelepek a következ()k : 

I. a Deákbányában. 

a 3. sz. telep (főtelep) vastagsága _._ 30-53 m. 

a 4-. « « « . _ 0-6 - 1-2 m. 

az 5. « « « . _ á- i ni. 

a 6. « « (főtelep) « ... 1 m. 

íí 7. «. « « .. 0-8 ni. 

a 11. « - • ... 0-7 ni. 

íi 13. « « « ... 1-8 in. 

a 14. « " « O-s 111. 

II. a keleti bánya. 

a 3. sz. lelép (főtelep) vastagsága ... 3 — 30 ni. 

az 5. « « *. ... 1*6 ni. 

íi H. '. « « _.. 0-8— 1-á ni. 

a 13. «. (. « _.. 1 — l'i 111. 

111. a nyugoti bányában. 

a 3. sz. telep vastagsága ... ... „_ 8—38 in. 

az 5. « * « _ _ '•2 — 4'5 ni. 

IV. az aninoszai bánvákban. 

. .. ... 3—33 m. 

1 — l-4.m. 
_ ... ... 3-8— 5 in. 

.-- ... 0-6— 0-9 m. 

- -. -. 0-8— 2 ni. 
... ... 0-9— 1 ni. 

- -. - . 1-3 ni. 

A bérlő társulat mostanában csak a saját bányatelepein fejti a szenet, 
a kincstári Lónyai-tárnával a feltárt volt szenet lefejtette. A Csimpa-tárnán 
a kincstári telkekben körülbelül 1 millió köbm-t tartalmazó szénköz van 
feltárva és részint a fejtésre is előkészítve. 

A szén közvetlen fedőjét leginkább a különféle durva és finom ho- 
mokkő-rétegek képezik váltakozva közönséges zsiros és homokos agyagpala 
rétegekkel. Fekúje : különféle agyagpalák és durva homokkő. 

A feltárás a kincstár által majdnem kizárólag tárnákkal történt. 

A szénfejtés a vastag telepeken föte- és föteoldalpásztákkal, a külről 

Kalccsíinszkv : A>iváiiVHzeii»'k. 1-^ 
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behozott tömedék alkalmazásával történik. A kisebb vastagságú széntele- 
peket fötepásztákkal, berakat nélkül vagy csak részben berakással fejtik. 

Az utolsó 5 évi széntermelés a salgótarjáni bérlőtársaság saját bánya- 
telepeiből termelt szénnel együtt összesen 16.95:^,972 mn) volt, úgy hogy 
egy évi átlaga 1894— 1898-ig 3.390,794 mm. 

1897-ik évben termeltek 3.575,140 mm 

1898-ik « « 4.233,168 « 

1899-ik « « . 4.052,120 « szenet. 

A termelt szén részben közvetlenül a bányából mint aknaszén kerül 
eladásra, nagyobb része pedig osztályozásnak van alávetve. 

A kincstári szénbányák a Zsil völgyben még 1859- ben kutatásokkal 
és adományozásokkal keletkeztek, 1869-ben a szénfeltárások már nagyobb 
mértékben kezdettek meg az adományozott bányatelkeken, még pedig 
Petrillán a Deák- és Lónyai-támával. 1870 és 1871-ben épültek a Deák- 
gyarmat Petrozsényban, a Lónyai-gyarjmat és Deákbányai müvek Petrillán. 
A kincstári bányák bérbeadása 1879 augusztus havában történt a Brassói 
bánya- és kohó-részvényegyletnek, mely szerződés mostan a Salgótarjáni 
Köszénbánya Részvénytársulattal 1906. év végéig van meghosszabbítva. 

A Salgótarjáni Köszénbánya Részvénytársaság bányamivelésre ható- 
ságilag a következő jogosítványokat bírja, részben bérli a m. kir. kincstár- 
tól : Petrozsény, Petrilla, Livazsény, Alsó-Barbatyén, Iszkrony, Zsilvajdej, 
Lupény, Urikány községek határában, Hunyadmegyóben (lásd ottan). 

A zsilvölgyi bányák a petrozsényi bányaigazgatóság vezetése alatt 
czélszerűség és könnyebb vezetés szempontjából keletről nyugat felé sora- 
kozva három kerületre vannak osztva. 

1. A deákbányai kerülethez tartoznak a Deák-akna, a Ferró-akna, a 
két keleti akna, a Csimpa- és Lónyai-tárna. 

2. A nyugati kerülethez a nyugati tárna, a nyugati akna, a dilzsai és 
az aninószai keleti tárna. 

3. Az aninószai keiülethez pedig tartoznak az aninószai nyugati és az 
aninószai altárna, valamint a valca-piscui és a priboj tárnák. 

A Deák-akna függélyes, 143 méter mély, a teküro van telepítve és 
Petrilla község határában fekszik. Napi szállítása mintegy r)(K)0 mm. 

A Feno-ahia Si- m mély, s naponkint mintegy 1500 nmi szenet szállít. 
Közvetlenül a Deák-akna mellett fekszik. 

A két keleti ferde aknát 1898-ban kezdték leniélyiteni, még pedig 
60 — 60 n) mélységre, egy 600 m hosszú teleprész kiaknázására. 

A Csimpa- és a Lónyai-táriiák közül csak a Lónyai- tárnában termel- 
nek csupán annyit, a mennyire a m. kir. bányakincstárral kötött szerződés 
kötelez. 
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A nyugati bányakerulet mintegy 850 m hosszú teleprészt tár fel és a 
mennyiben a dilzsai és aninószai keleti bánya is ide tartozik, összes kiter- 
jedése a 4 km-t megközeliti. Az egész kerületet egy 4 km hosszá szállító- 
vágat szeli át, mely a nyugati tárnánál veszi kezdetét és az aninószai keleti 
tárnánál végződik. 

A nyugati tárna közvetlen a rakodó mellett fekszk s egyidejűleg szál- 
lító vágatul szolgál. 

A nyugati akna, függélyes akna, 1 10 m mély és ez idő szerint a máso- 
dik szintből szállít. 

A Dilzsa- bánya egy gözvitlával ellátott akna, több tárnával rendel- 
kezik. 

Az aninószai keleti tárna a nyugati tárna felett 46 m-nyire fekszik. 
Termelése részben a földalatti szállító vágaton, részben sodronypálya segít- 
ségével szállíttatik a petrozsényi rakodóra. 

Az aninószai kerület ez ideig csak tárnabányászatot űz, s a következő 
tárnákkal rendelkezik : 

a nyugati tárnával, az ennél 20 m-el mélyebben fekvő altárnával. 
Ennek szintje 1600 m hosszban tovább vezetve a Valea-piscu és a Valea- 
priboiba ér, hol a hasonnevű tárnákat képezi. 

Az aninószai kerületet a petrozsényi rakodóval, 1884 óta, 4 km 
hosszú sodronykötélpálya köti össze. 

A nyugoti rakodón a központi osztályozó ötféle szenet szolgáltat : 

A darabos szén átmérője 150 iinn-től feljebb _.. 10'í2o/o 

a koczkaszén « 70-150 inni-ig ___ .__ 17*3<í/o 

az 1. sz. (liószén « 30 — 70 * _ 18*4o/o 

a II. « « * 15 - 80 « . ... 15-3 o/o 

az apró szén « 15 « _ 30*80/0 

A keleti rakodón csak a két keleti aknában termelt szén kerül sorra. 
Itten osztályozómű nincsen. 

Az északi rakodó a deákbányai kerülettel egy keskenyvágányü 2*7 km 
hosszú gőzmozdonyú pályával van összekötve. Osztályozója van, de ez ki- 
sebb és négyféle nagyságra osztályoz : 

1. darabos szén 80 mm és nag>obb .— í20*l o/o 

á. dió 1. szén 30— 80 mm 24-Oo;^, 

3. dió II. « 10—30 « ._ ... ... 29-4o/o 

4. apró « 0-10 « ... ... 26-5'Vo 
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A petroz-sényí bányák lennelese ls68- ISW-ig 



I8*;h «>jí* min. 

l>í70 UfajíUKi . 

1871 iS:iWii • 

187á 831. 17á • 

1873 8í>9.á(Jí> • 

1874 758.5íií» • 

1875 701.101 • 

1876 772.áOí) . 

1877 870.-25ÍÍ • 

1878 781.087 • 



1^70 íí:í1.n-24 ijirn. 

1880 i:ií>.j.4*r> « 

iH8i r4i»».i3-2 • 

lS8!á \üS.>4)íf • 

IN8.3 Ifill.fJOri « 

ÍHKi l-893.7áá . 

1885 Is03.á-i4 . 

18>í6 I -984.-2^0 . 

1887 ls78.4íií) • 

1888 1-9-27.369 « 

1889 1-988.S06 • 



1890 -J-Í84.N74 IliJIi 

1891 ±:^^k\90 
1^9:f í •348.567 « 
l>-93 •J-.344.344) . 
1894 :i-4^.07e « 
1x95 -2-998.1^ • 
1^96 3-7á7.4ff; . 
1897 3-575.144 • 
189H 4-2:^.1 f>N . 

1S99 4052.1 áO • 

^^s^zeseIl^>4.7t3•000 mm. 
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59-37 5-3 1 1 2-95 438 1 5-4o' 1 -(i8 0*91 5S95 
65-574-91 12*484*19' 10*49' 1*47 0-89'6294 
63-45,4*67 1 4*45 4-07 1 10-45' 1*45 1-46 5980 
63-884-35 12'604-04 1 1-87 207 M9 6005 
51-564-37 1 l-46,i-62'25-03 1-S4 1-12,5047 



2-97 — — 

2-6516-59 9-61 

1-82 rr95' 9-61 

3-18 — — 

t 

1-98 5-91 14*05 
1-88 5*79' 17-71 
1*90 5-53 20*38 
2*32 — , — 
2- IS — 



72-21 5-26 12-(m'3-54 419 1-511-23 6953 1-64 — 
66-fn 4-86 13-274-54 S- 10 1-53 1-09 6334 1*85 — 



1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1890 
1S90 
1890 
1891 
1891 
1892 
1895 
1897 
1898 

1899 
1895 

1888 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1900 

19(K) 
1900 



Nedvesség", haniú- és kéninentes anyaftra litszámitva : 



PKTHOZSKNY. 



lí)9 



ScHWACKHÖFER clemzései : * 



Zsilvölgyi terület 


i 

c 1 // 

1 





A' 


Higr. 
víz 


Eg- 

Hamu belő 

kén 


Kaló- 
ria 


Év 




67-l()3-80 !lá-22 VVX :yll ' 998 J-69 i 0101 WH 

1 1 1 • 




Ü0094-15 14-35 1-09: (i-3:á U'OO; lí'H 5567 1893 




61-81 4.-30;i8()() 0-86 


5-09 114-28 2-31 5785 1896 


Petrozsényi szén, közelebbi meg- 


58-77 3-99! lá-69' l-i24 307 Í20-Ü4! 3-i24 , 5519' 1897 


jelölés nélkül _. -- 


56-623-90 13-49 109|416 20-74 4-02 


5303' 1898 




56-81 4-19,13-75 0-96; 436 19-93, 2-39 5:352' 1898 




57-563-89:13-89 0-09 7-86 15-81 2-17 


5293 1900 




6501 4-46 14-52; 1-16 4 77 10-08 247 6O65'l90O 


Az előbbi 8 analízis kr)zé])értékc 


60-47*4-08 13-57 1*07 5*18 15-63' 255 ; 5623 




79 644-51 l4-5l! 1-34 




75-41 5-22|18-ÍJ0 1-37 




76'66:5-33; 16-94 1-07, , 


Az előbbiek hamu és nedvesség- 


7()-635-20 

1 


16-5.5 1-62 ' 


mentes szénre átszámitva 


75-395-19 


17-97 1-45: i 1 




75045-53 18-16 1-271 




75-41 


5- 10^ 18-20 1-29 




76-355-24 1705| 1-36 


Középérték 


76-32 


1 
5-16' 


17-17 


1-37 




1 i 







ScHWACKHÖFEU. Pelrozsény 1886-ban a brassói bányaműtársulaltól 
minden közelebbi meghatározás nélkül közli a következő analízist : 



Szén 



HidroL'én 



Oxidén , Nitrogén ' Nedvesséí? Hamu 



Éghető kén 



Kalória 



67-45 



4-71 



1 5-30 



0-95 



5-24 



(»-35 



0-95 



6270 



A Salgótarjáni Köszénbánya Részvénytársulattól az osztrák cs. kir. 
I^^eologiai intézet chemiai laboratóriumába beküldött és EicHLEiTER-től meg- 
olemezett I. petrozsényi szén eredménye a következő : * — 11. Valea Farkas 
Foi'LLAN elemzése ** : 



* Fh. S(:hwa<:khökkh. Die Koblen Oesterreicb-Ungarns und Preuss.-Schlesiens. 
1901. p. 216. 

* Jahrbuch d. k. k. jreologischen Heicbsanstalt. 1897. B. XLVII. p. 741. 
** Jahrbucb d.»k. k. geologischen Reichsanslalt. 1892. p. 161. 



1Í0'2 I'K<:.<I SZKXMEDEXCZK. 

Az egész bányamű 4 kerületre van osztva, ú. m. : Pécs, Szabolcs,, 
Vasas, Váralja, melyek a Pécsett lakó bányaigazgató fővezetése alatt 
állanak. 

A bányáknak a viziuttal való összekötése végett a társulat mindjárt 
a bányák megvételekor vasutakról gondoskodott és e czélból 1854-ben a 
bánya — úszöghi szárnyvonalat (5'72 km), 1857-ben az űszögh — mohácsi fő- 
vonalat (54*84 km) és 1873-ban a szabolcs — úszöghi szárnyvonalat 
építette. 

A liaszképződményben különböző közökben száznál több, fejtésre 
részint érdemes, részint nem érdemes szénfekvet van, a szénpadok összes 
vastagsága kb. 50 m, mi az egész képződmény vastagságának mintegy 
6o/o-át teszi. 

A fejtésre méltó fekvetek száma, melyeket fővekveteknek mondanak 
és a melyekhez a 0*5 m-nél vastagabbakat számítják, 25- 30. Vastagságuk 
leginkább 0*8 — 1*3 m és több fekvetben, még pedig nagy kiterjedésben, 
sokszor 4 — 10 m. 

A fekvetek a fekütől a fedő felé növekvő számokkal vannak meg- 
jelölve. 

A szállításra került szenet majdnem kizárólag oly aknából nyerik, a 
mely szállító, vízemelő és szellőztető gépekkel van ellátva, csakis Somogyon 
és a Lámpás-völgyben van 3 kisebb terjedelmű tárnabányászat. 

A legmélyebb akna a pécsi kerületben levő 255 m mély András-akna. 

Szállításra jelenleg 12 akna szolgál, a melyek közül 5 a pécsi, 3 a 
szabolcsi, 3 a vasasi és 1 a váraljai kerületben fekszik. 

A pécsi szén hamutartalom tekintetében az egyes széntelepek szerint 
6—250/0 között változik. 

A kisebb hamútartalmú szenet koksz- és brikettgyártásra használják 
fel, vagy pedig mint kovács-, mozdony- és egyéb kereskedelmi szenet érté- 
kesitik, míg a csekélyebb értékű szenet a bányáknál a saját gőzkazánok 
fűtésére használják. 

A gázban gazdagabb telepek szene gázgyárakba kerül. 

A bányanedvességtől mentes szén csekély higroskopos vizet tar- 
talmaz. 

A pécsi medencze szene tapadó, kivéve egy kisebb részét, a mely dél- 
nyugaton van, ezen okból a pécsi szén legnagyobb részét kokszgyái'tásra 
jól lehet felhasználni. A mosott szén felhasználása által 10 — 14o/o hamu- 
tartalmú kokszot nyernek. A koksz igen szilárd, kemény, és e mellett köny- 
nyű. A szén bitumen tartalma meglehetősen alacsony fokú, miért is az 
elkokszolásnál a belőle nyert koksz nagy mennyiségű és az adagolt szénnek 
mintegy 75o/o-át teszi. 

A pécsi széntelepek csak kevés darabos szenet adnak. 
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A porszenet kb. 6 — 7% őrölt szurokkal keverve, gőzzel 150 C°-ra 
felmelegítik és téglákká sajtolják. Ezen sajtolt széntégláknak (brikett) a 
súlya 10 kgr s 280 >;. 189 X 147 mm nagyok; előnyük, hogy az időjárás 
befolyásainak ellentállanak, fűtóerejúket és alakjukat több évi fekvés után 
nedves helyiségben, vagy akár víz alatt sem veszítik el és maguktól nem 
gyuládnak meg. 







A brikett 


-gyártás kitett : 






Év: 


Métermázsa : 


Év: 


Métermázsa : 


Év: 


Métermázsa : 


1867 


37,440-5 


1878 


292,552 


1889 


226,895 


1868 


109,404 


1879 


357,246-5 


1890 


251,570 


1869 


125,722 


1880 


302,036 


1891 


353,310 


1870 


145,490-5 


1881 


317,334-5 


1892 


348,820 


1871 


245,385-5 


1882 


349,417 


1893 


341,890 


1872 


382,221 


1883 


309,(M)8 


1894 


3(K),574-5 


1873 


222,(KJ8-5 


7884 


302,7(H) 


1895 


294,215 


1874 


185,087 


1885 


153,131 


1896 


311,790 


1875 


160,563-5 


1886 


174,565 


1897 


270,220 


I87r» 


148,852- 
199,755 


1887 
1888 


171.855-3 
232,394 


1898 


371,810 


1877 


összesen 


7.993,173-3 



Rokszgy (irtás. A jobb minőségű porszén értékesítése végett már 
1860-ban két kokszkemencze épült, melyeknek terménye azonban csak 
mozdonyfötésre szolgált. A stíriai vasipar kokszszűkséglete és a pécs — 
barcs — kanizsai vasút kiépítése folytán 1868 — 1872-ben további kemenczék 
épültek, még pedig 20 a pécsi és 4() a szabolcsi kerületben, melyek egyen- 
kint és naponkint 10 — 14 és összesen 600 — lűi) mm kokszot termelhetnek. 

100 kg szénből 75- 82 kg koksz kerül ki. Egy kemenczébe egyszerre 
mintegy *.iO mm szenet raknak. Az elkokszolás tartama 36 óra. 

A pécsi kokszkemenczékkel 3 úllepítő-szekrényből álló szénmosó van 
összeköttetésben. A szekrények mindegyikével óránként 35 mm szén 
mosható. 

Mivel a kokszot mozdonyfütésre már régen nem alkalmazzák, a hiva- 
tott vasművek pedig inkább a porosz kokszot használják, ezért ezen ipar 
nagyobb virágzásra nem jutott. 
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Ev: 


Méter[nij/>a 


IStil 


íi.íHiO 


ISI^J 


10.7:{t) 


1.mí:{ 


l.i.l.'ll 


1.SÍÍ4 


is,»i4i-r» 


1 .Síi.") 


^».\r)ii7'r> 


isiii; 


i7,lí»l-:) 


ISt>7 


'U )JhtT)'Tt 


isiis 


M\J)'AS-:) 


1800 


7í».:{4s-r, 


IS70 


irlJAT} 


I.S7I 


\±2,h:ű 


1N72> 


i:U,4L'rr5 


1S7:{ 


irM.ri'i-j-rí 



A koksz-ín^íirláf; ki lett 
Ev : Métermázsa : 



1.S74 


in7,í>r)-2':) 


is7r» 


ÍM).>S70 


ls7(> 


lí),88S 


1S77 


-iO,.V.)4 


1S7.S 


:>7,4:?s-r) 


1870 


•j:j,si)r, 


1880 


i:{í»,i.i4-r» 


18,81 


s-2,.>ir)-r> 


iss-i 


:{s,:{41 


188:j 


4<i,'ir».vr> 


1SS4 


.'{7.r»4<> 


1*0) 


:í!MMHi 


is8i; 


4.\r»:ín 



Kv: 


Métermázsa : 


ISS7 


T},HHí^ 


1888 


m,:ii:i 


18ísí» 


l:r)/iíííi 


ISÍM) 


•jíii.riavr. 


IMM 


7:28.4íMi 


\S\i'> 


-Jlr-'í»4 


\s\Ki 


:jl.xs8*r> 


IS04 


H^2.r><»i» 


isíi:» 


l-Jo.:í-jíi 


18ÍMÍ 


1. ")"),.■>(.) i 


lsí»7 


I4i>.r»s:i 


ISII.S 


Nl/.MKÍ 



ó-szesen -J"<7.'').IM>1 mni. 



A larsulíiti Iiánvúk kosz(!*iileniM.*h'*>e íennallásuk útit kiti?ti 



Év: 


Méterma/su : 


Kv: 


Métermázsa : 


Év: 


Métermázsa : 


lsr):{ 


-i-i,<i^i8 


iNíil) 


-2.70i>J 44-5 


1N85 


i.s:{í),<io4-5 


1854 


4:í,(ís<> 


1870 


-J.50íMor,-5 


LSSll 


:i>:jN,i)7r» 


I85r> 


70,4<):í 


1S7I 


-\77s,ímí:{ 


1 nn7 


:í.74l.4sr, 


ís:^i\ 


liC).r)is 


187l> 


-i.r,7í».í;50-5 


ISSS 


:í.5:{r),7-ji 


18:>7 


úiK\:.\u\':> 


|n7:; 


L>.7-J7/J04 


iNSÍÍ 


i.051,05(i-5 


IsTkS 


íi:io,:{i»íi-5 


1.S7-Í 


-j.sr,:;,:iíio-5 


1S1H» 


k557.0-iO 


1850 


l.(>i>I,r,iri-5 


1n75 


-i.5i:i.L>:{4 


ISÍH 


i.íil-i. 577-5 


18()0 


l.n;i.()ss 


ls7íi 


■jNOiMvj-5 


INO'J 


í.íír,íi,58s-7 


18»il 


l.lMMMOl 


IS77 


:;.ti(;4.7r)i-5 


lSo:i 


í.s<).s,r>i>'.»-5 


I8t):> 


1.4íH»,5;{:{ 


ls7s 


í.on4,-J'Ji;-5 


ÍM»t 


5.500,170 


ISii.? 


1.080,155 


!s7í> 


:í.s:j7.!»»í:{-5 


1.S05 


5. s; 15. 457*5 


tMii 


1.850.584 


18s(i 


Í-.555,(170 


IsíM. 


«.J4r,.ío:i-5 


lSi>."i 


i».t«7,lli> 


18.^1 


i.5.í7,rrJ-_> 


rv»7 


«i._MMi,l It) 


I>»^i 


á.O:i7,(»i>7 


ISS'J 


í. 07 4.55;; 


lsi)s 


• .>Jí). 100-5 


ish: 


l.S00,l!2íÍM 


ISVI 

ISN.i 


Ms\<í:;7-5 
•1.o:|n757-íi 


iNOíl 


»i.50í),Ol5 


•/^x 


'•"^'•'/.rsi'li 


lío.:;o 1,510 



A "iövetkezö láblázat tájékozást nyujl a hirsuhiH hdnijnimnthniríadds 
'.■''^* oí 1S71- I8í)8-ig (a saját ijőzlinjózásnak .-/.álliloti iii('iiiiyi>é^r,.k(^t 



Ifí8í:< 


1 1.6*4,733 


18á,l47 


68,166-5 


188!) 


[ i.587.isrrr) 


193.215-5 


101,886-5 


1890 


1 I.SU9,446 


i08,6ti9 


185.(159 


I8»l 


' 2.479,447 


30S,715-5 


166,59U 


189á 


■ •2.37&.931-1 


302,349-5 


28,360-5 


1893 


1 3.101,148-5 


3IJ0,(m-b 


:i5,4tó 


1894 


' 3.Ü9 1,233-3 


223,699-5 


96.965-5 


1895 


3.845,48á-7 


310,962-3 


1 19,574-5 


tS96 


4.134,612-7 


2r«t,088-5 


157,730-5 


1897 


' 4.13r>,40l! 


232,317-1 


139,626-5 


1898 


' 4.212.0r.l 


272,672-25 


83,364-5 



WACKHÖFER Fr, bécsí taoár elemzései : * 



1. Die KuhlKiL Oesterreich-L'ugarns und Prei 
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A dr. Klimont Izob társulati vegyésztől eszközölt kőszénelemzések 



összeállítása : * 



Bányakerület 


Akna 


Szénfekvet száma 


1 ==5 1 ^ '< 


Kaloríai 1 
érték 1 


l'ecs 


Schroll-akna 


7 


78-5N5-28 2-25 1-13 líK) 

1 1 


7899 




« 


S 


«0•^!65•51 1-32 1-46 1-85 

j , 


8162 




«i 


10 


82-405-71 3-25 1-29 1-21 


8279 




András-akna 


6 


75 174-24 8-331 -29 0S8 


6273 


\ 


u 




84-254-83 1-401-181-58 


8234 




« 


H 


80-91 i-96 3-741 •240-97 


7901 







10 


82-20 4-SO 203 1-491-00 


8064 




(t 


11 


81-284-80, 2-001-351 37 


8302 




«• 


15 


74-746-53 7-201-27:1-77 


7701 


Szabolcs 


Ferenc'z József-akna 


3 


7Í-293-91 7-29 1-090 90 


6907 




«• 


4 


74-944-01 s-621021-15 


7220 




6 




73 034-20 5-991-320-96 


7029 




ii 


(> 


72-284-92 7-2 11 -7810-93 


7090 




« 


s 


79-024-72; 5-231-451-11 


0031 




M 


11 


73-604-74; 5-:^ 1-39 1-00 


7221 




fi 


\'2 


77-704-60! 7-141-17 


0-87 


7410 




«i 


13 és 14 


72-43 4.-34; 4-30 1-20 


1-11 


7019 




« 


15 


80-995-14 5-301-30 


1-01 


78í»9 




« 


16 


8301 5-10 3-201-40 


1-17 


8107 




« 


^iO 


75-354-62 s-221-27 


1-14 


7200 


Szabolcs 


Ferencz József-akna 


tiá 


06- 154-42 7-441-39 100 


6414 


Vasas 


Thommen-akna 




72-314-77 8-351-051-00 


7030 




A 


6 


73-014-27 5-971- 12 1-35 


7019 




« 


12 


79-334-51 5-601 351-29 


7005 







14 


74-40 2-01 10-93 1-20 0-89 

1 


0480 




M 


19 


78- 10 4-40 0-05 1-081-00 


7448 




« 


21 


79-774-14 7-451-1711-59 


7431 




« 


22 északi rész 


77-37 5-08 0-281-240-80 

1 1 


7564 




« 


22 déli rész 


70-524-61 5-961-621-56 


7355 




111. sz. akna 


15 a 


82-514-73 3-88 1-200 92 


7933 




u 


15 b 


7709 4-80 9-27 1-27 1-02 


7423 




n 


10 


73-353 9N 9Í21-350-S3 


OSif) 




44 


23 


7719305 8-84 1-27 0-9.S 


0892 


Tolnaváralja 


Lajos-akna 


2 keleti rész 


70-705-72 4-91 0-980 S3 


7760 


« 


« 


3 nyugati rész 


7502 5-2o O-iOl-27 


1-07 


7439 



* A Dunagőzhajózási társaság Pécs melletti kószénbáriyái. iNIMi. 
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f'KCSI BÁNYATELEP. 



Bányakerület 



Akna 



Szénfekvet száma 



.. 



c 



c 
c 



C 

■w 



c 






Tol na várai ja 



Lajos-akna 



3 keleti rész 

4 keleti rész 

4 és 5 nyűg. rész 
6 keleti rész a feküben 

7 nyugati rész 

N nyugati rész a fedőben 

8 nyűg. rész a feküben 

8 keleti rész 



7(KS6rr44 S-lS'l-O? 1*^8 

I 

7Ü-095-71 5-78(>9fy0-83 



74á05-25 .V72 1-151 -42 7404 



7!2-41 5-124 á 5111-341 -4á 
76-495-42, 3-651-52 1*55 
70-46 5- ll' 12-30,1 -á4'o-84 
68-605-28 l2-08Íl-29|l-29 
81-805-61 319106J-17 



Átlag 



L. Pécsbányatelep, Szabolcs, Vasas, Váralja. 



7090 
7906 



7361 
7697 
6820 
6734 
7317 



738« 
kalória 



Pécshányatelepf Baranyamegyében. Vasúti állomása « Bánya* hely- 
ben van. Az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társulat tulajdona. 

Lefejtésre alkalmas 20 széntelep van 0*4 — 11 m vastagsággal. 

A széntelepek fedője és fekúje agyagpala és homokkő váltakozva- 
Kora alsó-liasz. 

Az András-akna mélysége 225 m. A Schrott-akna mélysége 227 m. 
A Vasgyármezői-akna mélysége 196 m. 

A szénfejtés módja : pillérfejtés berakással és anélkül. 

Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga 2.700,000 q. 

A szén részben közvetlenül, részben osztályozva, részben mosva ada- 
tik el 50 — 70 krért mm-ként. 

A szén piacza : Magyarország, Ausztria, Bosznia, Szerbia, Bulgária és 
Románia. 

A kőszénbányászatot jelen társulat 1853. év óta űzi. 

A szén kokszolható és rendes koksztermelés űzetik. 

L. Váralja, Szabolcs, Vasas, Pécsi szhimedencze. 

A pécsi liaszszén nagyobbára törékeny, s ezért sok port ad, csak 
egyes telepek és padok keményebbek. Szine fekete. 

A vasasi széntelepeknél egy sajátságos módja van a szénelőíordulás- 
nak. Ugyanis találunk több, különösen a fekűtelepeknél szferoidális és a 
folyók kavicsaihoz hasonló széndarabokat. Ezen szén szilárdabb minőségű, 
és egymás mellett fészekalakban a többi puhább telepanyagban van be- 
ágyazva. Ezen szenek a felületen határozottan a csuszamlási felület jellemző 
fényét mutatják és gyakran határozottan koncentrikusan elhelyezkedő dör- 
zsölési barázdák, sőt egy vékony agyagbevonat is észlelhető rajtuk. Belseje 
tiszta szénből áll. 
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Elzen sajátságos szénelöfordulás legtöbbnyire a zöldkőtrachit közvet- 
len közelében és főképen a szén belsejében fordul elő. 

A szén fajsúlya középértékben 1*3. Víztartalma 1*0— 2*0. 

Hamutartalma, számos helyről véve, Fleck drezdai professor 1868. évi 
vizsgálata szerint 3'5— 20o/o váltakozik. A Dunagőzhajózási társaság telepén 
levő laboratóriumában megvizsgált anyag hamutartalmának középértéke 
12—150/0 volt. 

A kéntartalom vaskéneghez van kötve, mely többnyíre a keményebb 
széntelepekben van behintve. 

A kén mennyisége a hamutartalommal nincsen arányban, így pl. a 
11. sz. telepből vett próba 5*5o/o hamu mellett 2-36o/o ként, a 23-ik telep 
13-50/0 hamu mellett csak 1*95 0/0 ként tartalmazott. 

Ezen időszakban a pécsi szenek átlagban 1*5 — 2*5 0/0 ként tartal- 
maztak. 

Nagy különbségek vannak a szén, oxigén és nitrogén mennyiségében 
is, míg a hidrogén átlagban 4o/o körül szokott előfordulni. 

A teoretikus fútőképesség változik 6300—8600 kalória között, közép- 
értékben 7000. . 

A világító gáz tartalma 100 font szénre változik 300— 6(X) köblábig, 
10 — 15 fényerősséggel, 50 — 75o/o koksznyeréssel, és mintegy 2o/o kát- 
ránynyal. 

A Pécsbányateleprol a következő szeneket vizsgáltam meg : 

1. Pécs bányatelep, Vasgjámiezöi szén, XVI. telep. 

!2. • « Schroll-akna, tapadó szén. 

3. « « András-akna, nem tapadó fütőszén. 



A levegőn teljesen megszáradt szenek 100 súly részében találtam 



1. 


Nedvesség 


Hamu 


összes kén 


Éghető kén 


Kalória 


O-üO 


ü-4k) 


1-49 


1-4(5 


7772 


± 


0-55 


9-22 


.{•42 


3-2íi 


7434 


H. 


0-07 


14-24. 


5-98 


5-87 


()82() 



A fútőképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 

Grittner a. Pécsett feladott vaggonokból vett elemzést közöl, mint- 
hogy Pécsett és környékén sokféle szénbánya és széntelep van mívelés 
alatt, ezért nem tudhatjuk, hogy az alábbi elemzés melyiknek felel meg. 

Kaluct»iuszky : ÁBváuyszeuek. Ív 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva. 



PécE. daraboEszén, Baranya ni. ... 


c 


H 





A. 


!)2-57 


5-34 


1-03 


1-46 


< aprószÉn • 


91-05 


532 


■ilb 


1-48 


r briquetle ■ 


90-79 


4-53 


y-31 


1-37 



ScHWAUKHöFEH ugyunily módon, pécsi aknaszén (: 
közöl minden közelebbi meghatározás nélkül : 



) megnevezéssel 



Síén 


1 Hidrogín 


üiigén 


Nitroijén 


Nedvesség '■ 


Hamu 


Metökín 


Kalória 


61-32 


3-43 


8-69 


0-fia 


3-30 


2á-4ü 


2-75 


570Ö 



Az osztrák cs. klr. geológiai intézet chemiai laboratóriumához, a déli 
vasúttársaságtól beküldött pécsi, közelebbi megjelölés nélküli szenet, John 

elemezte meg a következő eredménynyel : * 





Hamu 


Szén 


Hidrogén 


+ N 


K.„ 


Kalória 
S2ámílotl 


Kalória 

Berthier sí. 


0-56 


16-00 


«í)-45 


3-60 


3-4í> 


3-'J4 


6S50 


5843 


1-80 


11-60 






,_ 


_ 




5990 


1-03 


21-07 


_- 




— 


— 




*972 


2-30'" 


22-no 


- 




— 


— 




4901 



« Ja!iri>uch d. k. fc. fe.ilogischen Reichsaiistall. 1895. p. 3, 7. 
* Jahrbuch d. k. k. geologischeD Reichsansfalt. 1888. p. 621. 
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Dr. ScHWACKHüFER eleiTizései : 



Pécs, András-akiiíi .__ 


Szén 


Hidrogén 


Oxigén 


Nitronén 


Víz 


Kalória 


78-48 


3-67 


4-60 


M9 


l-U 


7302 


(( f « 


81-10 


3-85 


4-60 


1-28 


0-92 


75Í3S 


« Schroll * 


77-32 


3-93 


5-03 


1-34 


0-95 


7288 


N Zwaog « 


78-44 


3-94 


6-26 


1-34 


1-38 


7334 



A kén- és a hamu mennyisége közölve nincsen."^ * 
Pécs Vasgyármező szenének havonkénti átlagos hamutartalma az osz- 
trák es. kir. geológiai intézet laboratóriumában megvizsgálva: ** 



Hamu ... 19-1 ' 17-9 i 19*2 



20-9 



17-5 



17-3 20-2 



18-0 



19-3 



A Viktória bányamű igazgatóságától az osztrák cs. k. geológiai inté- 
zethez beküldött szenek vizsgálata G. Hauer és JoHN-tól : *">** 



1. Viktória -akna Hosszu-Hótényben 



2 telep vastagsága 20 hüvelyk 



2. « « 


« 


.._ __. 3 




20 




3. « « 


n 


- .. 4 




32 




4. < 


f 






42 




5. JiiHana - tárna 


Pécsett 


_-. ... 1 




« 32 




í). • • 


« 


... ... 2 




• 30 




7. •< « 


i 


— ... 3 




34 




S. « « 


« 


.__ __ 4 




30 




9. László - tárna 


Pécsett 


1 




32 




10. * • 


« 


._. ._. 2 




33 




11. 


• 


_ 3 




30 




12. Foakna 


Váralján 


... ... 1 




ü 


láb 


13. « 


« 


... ... 2 




6 




14. < 


« 


... ... 3 




* 5 




15. « 


« 


keleti tárna 4 




4» 


2 « 


16. Viktória akna 


Hosszu-Hétén 


yben... — . 1 




f 27 


hüvelyk 



* Az I. cs. kir. szab. Dunag(5zhajüzási társulat Pécs melletti köszénbányái, 
1896. Ismertető füzet. A társulat kiadása. 

^* Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 18>'6. p. 336. 
*** Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 1875. p. 194. 

14^ 
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Theore- 
tikus fülő- 


100 font szénből nyerhetni 


A szén sajátsága 


* V # fír 






képesség 


Világító 

gázt 

köblábban 


kokszot 


kátrányt 






fontban 


fontban 




r,718 








Tiszta részekben tapadó, nem fejtik. 


7218 


— 






Kemény, de tapadó szén. 


0310 


— 




— 


Csekély tapadóképesséf^, nem müvelik. 


6566 








Lágy zsugorodó szén. 


8024 


398 


81 


2 


Kemény tapadó szén. 


- - 






— 


Kemény tapadó szén. 


7288 


365 


76 


3 


Lágy tapadó szén. 


7734 


j 360 
403 


82 

77 ' 


2 1 

1-8 1 


Kemény tapadó szén. 




437 


76 


1-75 


Kemény aczélos szén kis tapadóképességgel. 


860ÍJ 


— 




— 


Lágy tapadó szén. 


8010 








Lágy tapadó szén. 


[ 


602 


75 


1-75 


Lágy tapadó szén. 


1 








/Félig kemény tapadó szén, csak a tiszta 


7182 


— 






( részekben műveltetik. 


7366 


411 


81 


1-9 


Lágy zsugorodó szén a kibúvásból. 


1 7156 






— 


Lágy tapadó szén. 


6300 








Lágy gáz- és zsugdtodő szén a kibúvásból. 


, 6936 








Félig kemény tapadó szén. 


6482 


- — 




\ • — • 


íLágy gáz- és zsugorodó szén a kibúváshoz 
1 közel. 


7430 






- 


Kemény tapadó szén. 


7766 

1 




- 


— 


Kemény tai)adü szén. 


, 7510 








Lágy gáz- és zsugorodó szén. 


8512 


348 


77 


2-4 


Félig kemény tapadó szén. 


6948 








Félig kemény tapadó szén. 


7313 


- • 






Félig kemény tapadó szén. 


(>584 


- - 






Zsugorodó szén, nem fejtik. 


1 /;>4 








Lágy tapadó szén. 


; 6518 


309 


87 


2 


Félig kemény zsugorodó szén. 


7434 

i 


466 


80 


1-7 


Lágy kemény tapadó szén. 
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Nedvesség 


Hamu 


1 

1 Kalória 
Berthier pz. 


Kokpz 


Kén 


Foszfor 


l. 


0-8 


40-2 


1 3921 


78-0 


1-06 


0025 


2. 


1-0 


24-0 


1 5(KXí 


76-4 


3-72 


0-018 


3. 


1-4 


19-1 


5449 


74-4 


3-08 


0018 


4. 


0-5 


18-8 


1 6057 


71-7 


2-25 


0014 




0-4 


26-9 


4886 

1 


84-2 


8-30 


0004 


6. 


0*2 


21-5 


' 5406 


85-6 


5-43 


0014 




0-8 


20-4 


5311 


83-2 


7-66 


0-007 


8. 


0-2 


17-9 


5659 


81-8 


7-as 


0-004 


9. 


0-8 


18-2 


' 5496 


87-6 


5-78 


0-007 


10. 


0*5 


16-6 


' 5700 


85-6 


6-11 


0-012 


11. 


o-y 


14-0 


' 5910 


85-2 


4-54 


0-004 


12. 


0-8 


12-H 


5650 


74-2 


0-47 


0-018 


13. 


1-0 


23-7 


5a33 


73-3 


2-40 


0-021 


14. 


0-9 


20-3 


5365 


76-0 


1-21 


0-014 


15. 


0-8 


9-7 


5933 


68-7 


0-71 


0-014 


16. 


0-5 


20-1 


5413 


77-2 


0-91 


0-018 



Pécs város környékén található széntelepek legrégibb elemzésével 
Nendtwich Károly «Magyarország legjelesebb kőszéntelepei 1851 » p. 
:36 — 40 találkozunk és pedig : 

1. Fekete kőszén Makay Ignácz bányájából, Pécsett. 

2. Fekete kőszén Rosmann Ignácz bányájából, Pécsett. 

3. Fekete kőszén Paulovits bányájából, Pécsett. 

4. Fekete kőszén hajdan Andrassovics József, jelenleg Czwetkovics 
és társai bányájából, Pécsett megnevezéssel a következő eredménye- 
ket közli : 



1. 


Arány- 
súly 
Fajsúly 


Hamu 


Széneny 


Köneny 


Éleny 


Víztar- 
talom 


Kén 


Az illó 
alkat- 
részek 


Koksz 


1-414 


18-235 i 89-99 


4-23 


5-78 


1-22 


1-89 


10-60 


89-40 


2. 


1-356 


10-69 


86-885 


4-375 


8-740 


I-IO 


411 


13-53 


86-47 


8. 


1-300 


2-855 


88-85 


4-23 


6-92 


1-14 


0-99 


16-86 


83-14 


4. 


1-313 


5-82 


88-30 


4-80 


6-90 


1-04 


2-83 


17-18 


82-82 



Mtnnr— PBBOEDA. 915 

PUiny, Nógrádmegye, szécsényi járásában. A nagyszécsényi vasúti 
állomástót félóra távolságra. 

A megvizsgált szenet tulíydonosa br. NyÁav Jenő küldte be. 

A bányanedvességtöl mentes, levegőn teljesen megszáradt szén vizs- 
gálata a következő eredményeket adta, 100 súlyrészben van r 



NedvBflség H»oiu 


Éghelft 
részek 


Összes \i6a 1 tebelö bén 


Kalória 


^■19 14-18 


f.5-G3 


7-5 7'2fi 


4398 



A fűtöképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 
A szén felső rétegének vastagsága kb. 1 m. 
A szén kora alsó-mediterrán. 

A bánya tárnával van feltárva. A nyert szenei csupán saját szQkség- 
letre használták fel. A bányászat jelenig szünetel. 



láttok, Krassó -Szörény vármegye, járni járásában, u. p. Szászka- 
bánya. 

Gkittner a. elemzése: 



Preffedfi (Krassó-Szörénym.) Rudária határában a kincstári erdö- 
rénzbenlevö, a szab. nsztrák-magyaráliamvasut-társaság tulajdonát képező 
köszénbánya özemét, mely különben csak kutatásokból állott, a dalboseczi 
m. kir. erdőgondnokságnak 1899. évi jelentése szerint, az elmúlt évben 
beszűntették. 

A pregedai szén atsó-Iiasz korú. 

Grittser Albert elemzése : 
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IPREOEDA — ^RESICZA-DOMÁN. 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva. 



Pregeda, .aknászén, Krassó-Szörény m — 


C 


H 





N 


94-54 


309 


1-63 


0-74 



Pusisítafarfiai és pusztanánai barnaszéntelepek Fehérmegyében. 
Csekély vastagságuk miatt mivelésre nem alkalmasak. (Hantken, p. 11.) 

Putnok 1. Király d. 

PusMa-Kelecsényy 1. Becske. 

Radistyán, 1. Parasznya. 

Rasinja^ Horvátország, Varasdmegye, ludbriegi járásában. 

Báró iNKEY-féle jószágigazgatóságtól az osztrák cs. kir. geológiai inté- 
zet ehemiai laboratóriumához beküldött és EicHLEiTER-töl megvizsgált szén 
elemzési eredménye : * 



Szén 


Hidiojíén 


0-^N 


Éghető 
kén 


Ned- 
vesség 


Hamu 


Kén a ' összes 
hamuban kén 


Kalória 
számított 


Kalória 
Berthier sz. 


48-41 
48-41 


3-73 
3-72 


17-70 
11-46 


1-32 
1-01 


19-70 
26-00 


8-30 
8-15 


0-84 
1-25 


2-16 
2-26 


. 4238 
4510 


3818 
3846 



Resicnía-dománi liaszkorú széntelepek alapköze te, melyen az üle- 
dékes képződmények fekúsznek, a gnajsz."*** 

A széntelepek vastagsága szabálytalan, mint a szekuli széntelepeké. 
Helyenkint megvastagodnak, majd megvékonyodnak, sót néha egészen el is 
maradnak. 

A Ferencz József -altárna, mely 185H-ban a fierzava völgyében meg- 
indíttatott és 1864-ben fejeztetett be. 2256- ik méterben elérte a 2-ik számú 
széntelepet, mely azonban itt teljesen meddő voli ; 2273-ik méterben pedig 
az 1-ső számú szénlelepet ütötte meg, mely szintén nem volt mivelésre 
méltó, i2362-ik méterben a palás agyagra és 2408-ik méterben a márgám 
bukkant s itt véget ért. 

A Ferenoz József-altártia 2293 méternyi hosszúságában áll a Szécsen- 
akna, mely a főakna. Torka a dománi völgyben van, s mélysége az altár- 
náig 159-3 m. 



* Jahrbuch d. k. k. geolojrischen Reichsanstalt. 1897. XLVII. p. 741. 
** P. Hantkkn M. Magyarország széntele}>ei, p. 44. 
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Az Almá>ii-ahna a bánya nyugati részében, a dománi völgyben van, 
s a nyugati Lipót-akna pedig a posoviczi völgyben levő keleti szárny fel- 
tárására szolgál. Végre a dománi és a posoviczi völgyek közti vízválasztóra 
telepített Karolina- akna kizárólag a szellőztetést eszközli. 

A Cryőrgy-aknu czélja a széntelepeket további kiterjedésökben meg- 
vizsj^^álni. 

Van még ezeken kivúl több tárna a széntelepek feltárására. 

A termelt szenet osztályozzák. 

A porszenet vagy a szekuli porszénnel keverve, vagy pedig magában 
koksz készítésre használták fel. 

A liaszkorú kőszenet 1874-ig kokszkészítésre alkalmasnak nem tar- 
tották, mert nem duzzadó. Később azonban Riprecht főmérnöknek sike- 
rült belőle alkalmas kokszot előállítani. 

A dománi szén, koksz, hamu, kén és foszfor tartalomra való megvizs- 
gálásának eredménye a következőnek találtatott: 



Szénféleség' 


Széntelep 


Koksz 


i A szén 
hamuja 


A kokszban i 
hamu kén i 


A hamuban 
kén phosphor 


1. Kevert szén 


1. telep ' 




l-m 


10-29 0-700 


7-r)8() 1 0-120 


"2. MoHott « 


« « 


ÍN 


4-00 


5-7^2 ()-(>5l) 


1-Í)(i3 0-127 


8. Kevert « 


II. telep j 




XM8 


1 \-m ()-:í44 


()-237 0-036 


4. Mosott « 


H n 


•*-• 
'< 


H-i.3 


4-tiá 0-(i59 

i 


0-55.3 


0-050 



A resiczai szénbányászat.^ A resiczai bányaterület a kristá- 
lyos paláktól határolt krassószörénymegyei medencze északi részét képezi, 
melynek közepén üledékes kőzetek rakodtak le, melyek későbbi emelések és 
gyűrődések által zavarodásokat szenvedtek. 

Közvetlen a kristályos palákon a kőszénképlet rétegei fekűsznek, 
melyek legnagyobb vastagságban Resicza, Kölnik, Klokodics és Nermeth 
között vannak kifejlődve, s palából és homokkőből állanak; a köszénképlet 
fedőjét diasz, nagyobbrészt vörös homokkő képezi. 

A produktív kőszénképlet csekélyebb vastagságban, de szénben gaz- 
dagabban a medencze északkeleti részében fordul elő, és a szekuli völgy- 



* A szab. oszt rák -iiiJi^'ar állani vasutak niagjarországi uradalmának leírása. 
Az 1896. évi ezredéves kiállítás alkalmával kiadva. 

Halaváts Gyula : Resicza keleti környéke. (A m. kir. földtani intézet évi jelen- 
tése 1893-róK p. 103.) 

Bkxe Géza: A Hesicza-dománi liasz köszénbányák és környékének geológiai 
viszonyairól. (Földtani Közlöny, XXI. köt., 1891. p. 289.) 



aiR ia;sicz.\— iiív-KÖiin-ÍLTK*. 

ben i- fejlésre méltó telepre irányult bányászat által van feltárva, mely 
telepek vastagsága (19 -3-0 ni között vátlakozik : dölésúk nyu^iati irányú 
t!s zavart települést matatnak. 

A kú^zénképlet fedőjét képező vörös homokküre a liasz következik, 
mely Domán mellett 2 fejtésre méltó, ]'5--3*0 m vastagságú telepet mutál 
fel, mint Szekulon. 

Lásd a szekuli és a domání bányászatot. 

A kőszén előkészítése és felhasználliatása czéljából egy szénkülöniií 
telep, egy szénmosó, egy briket gyártási telep és 60 kokszoló kemenczt 
létesíttetett. A dománi szén a már Szekulon elkfllönitett szénporral elegyit 
tetik; ezen keverék a szénmosóba jut és innét a készletloronyba emeltetik 
a honnét a fii) egyenkint 3 tonnát tiL'lbgadó képességű koksz ke menczébt 
kerül, melyek évenként 30,(X)0 t kokszot képesek termelni. 

A kokszgyártáshoz nem szükségelt hátramaradt domání szénpor érté 
kesitésére i890-ben a briketgyártás léptetett életbe. A lojásiilakú, mintegy 
Va kg súlyú briketek a gázgenerátorok tüzelrtanyagául szolgálnak. 

Itten emiilem fel röviden NBxnT\vii;H KÁKOLV-nak I85t-ben int-gjelen 
"Magyarország legjelesebb kőszéntelepei" i^zíniü munkájábnn p. 3á. lel 
sorolt néhány krassómegyei kőszén vizsgálatának az eredményét : 



Lelíhely 


Arány- 


4 hamu 

mennyi- Sz«neny,Könctiy 
sége 


Elfny 
ártalma 


arlním 


Kin 


Az jllú 
alkal- 


1 A k(.kp 


- 


l'uskári bányából 


i:í17 


1-WK"> tö-áiíő 


j-lCiF. 


;hí.")»I 


Ü-(iii 


(ynt 


3ö-Si) 


7a- 11 


Gerlislyei 


i-im 


3-395 : 85-4811 


4-1125 


!i-:i'.i5 


á-fis 


11-47 


2!)-ti+ 


70-í»tÍ ! 


Márkus 


1-287 


2-Kl.T S4-r,4n 


4-!)(ii) 


10-500 


:t-i;;) 


(M)4 


;!1-8;í 


68- 17 1 


Simon és Szí. Antal 
liányából 


1-4^:! 


H)-5í!0 KS-ö4í'> 


4-;{ö(i 


i;t-io:. 


:!{i(i 


n-5.s 


d;i-(i7 


7fi-3;i 




S7.t. Hároiiiság hh- 
Dvábúl i:ierÍE 
hegj-séBbeü 


l-:i!(0 


8-3411 a:-t-84:. 


4-;(6(i 


1 1-7! 15 


:;-l!i 


u-'fs 


^i-fl;í 


7S-(I7 




^ntal ésJózHel'bii- 
nyából ___ .. 


1-313 


*-JWt Rl-57r. 


t-4l5 


14-010 


;t-2i 


()-S7 


30-02 


69.98 




Eiiiilia bányából .. 


l-:ti«i 


l-:.55 78-375 


;i-ny:i 


17-700 




0-74 


311-4(1 


70-(KI 




Reslcíárúl Üomím 
i.iellellibep)pé|/böl 


l-do:. 


0-8!HiÍN8-7i-) 


4ö(iii 


li-iíKi 


l-iO 


n« 


■Jllo 


78-85 





liévKörtvéfyeiteii, Oi-oskí és Naíiy-IIonda között lignitre szén- 
kutatás van. 
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Riczingf Sopronmegyében, az ágfalvi vasúti állomástól 6*1 km távol- 
ságra fekszik. 

Tulajdonosa 1898. évtől kezdve : Sholto Douglas Berlinben, előbb a 
Riczingi Köszénbánya Részvénytársaságé volt. 

A széntelep vastagsága, közlés szerint, 7 — 12 m. 

Két aknával van feltárva, a melyek közül az egyik 306 m, másika 
326 méter. 

A mostani tulajdonos ez idő szerint az átalakítási és berendezési 
munkálatokkal van elfoglalva, s így a széntermelés mostan csak annyi, a 
mennyi a saját szükségletre elégséges. 

A széntelep fedője és fekúje kavicsos agyagréteg, azután konglomerat 
következik, az alapkőzet pedig csillámpala. 

A cs. kir. déli vasút társulattól az osztrák cs. kir. geológiai intézet 
chemiai laboratóriumába beküldött szénnek EicHLEiTER-től végzett elemzési 
eredménye : t 



Szén 


Hidrogén 


O-f-A' 


Éghető 
kén 


Ned- 
vesség? 


Hamu 


Kén a 
hamuban 


Összes 
kén 


Kalória 
számított 


Kalória 
Berthier sz. 


54-46 


3-87 


i7-:{7 


0-30 


lH-50 


7-50 


0-34 


064 


4765 


4175 



Lakombak vagy Lakfalva, Neckenmark és Riczing környékén előfor- 
duló lignittelepeket Hantken «Brennbergi barnaszénképlet » czimű érteke- 
zésében* röviden megismerteti. Riczingen a széntelep 1807-töl fogva mi- 
veltetik.** 

A Riczingi Kőszénbánya Részvénytársulat a berezeg Eszterházy Pál 
szomszédos bányaművében 120 munkással 

1897-ik évben ^ .. 97,743 mm szenet 

1898-ik « 1 .. 5,000 « « 

1899-ik « ._. 20,000 « « 

termelt. 

Egy mm szén ára a termőhelyen átlag 66 íillér. 



+ Jahrbuch d. k. k. geologíschen Reichsanstalt. Wien, 1897. B. XLVII. p. 741. 
* A magy. földt. társ. munkálatai. VI. köt., 73 1. 
Hantken. Magyarország széntelepei, p. 309. 
** D. TÖRÖK JÓZSEF. Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékei- 
ről, 1844.Magyar tudós társaság. Természettud. pályamunkái, III. köt. p. 12(5. 



liomhány. Nógrádmegye, nógrádi járásban, u. t. Rétság. 

G*trTTNf:n A. c^y elemzést közöl a következő eredinénynyel : 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 



Romhány, Nógrád megje _.. _._ 


C 


// 




1 


.V 


70-71 


r.-ái 


23-:^^ 


ö-fi;í 



Ituiiúria, I. Berzihzka. 



Sajii-Kaxa, Kaczola-puszta, Borsodmugyében, Kaczola szénbánya 
Vadna vasúti' állomástól - - a miskolcz — füleki vonalon — 3'1 km távol- 
ságra fekszik. Vadna vasúti állomástól a bányáig iiormalvágányü szárny- 
vonalat építettek. 

A báró RADvÁNfizKv-család tulajdonát képező szénbányát Mandello 
Hugó és társa 30 évre bérlik. 

Fejtésre alkalmas két s/.éntelep létezik, melyek egymással párbuza- 
niosaii, 45 m szintkülönbségben fekszenek, A felső tele|) íl. telep) vastag- 
sága láO— 14() em, az alsó II. telepé 160 — ^180 ein. Van ezek alatt még 
egy harmadik telep is 5 — ni mélységben, de ez lefejtésre nem alkalmas, 
mert mindössze csak 40-50 cm vastag és bitumenes anyaggal van el- 
tisztátalanitva. 

A felső lelép fedőjét, közvetlen a szén felelt különféle kagylók és 
csigák maradványából álló agyagos márgás homok, feküjét homokkő ké- 
képezi, mely aialt márga és agyagpala van. 

A második telep fedője erős kovandos homokkő, mely fölött a kagylós 
réteg fekszik. A homokkő gyakran hiányzik és különféle szinü homok- 
rélegböl úlló mállékony niárgús kőzet helyettesíti, a melyet .Salgótarján- 
ban iikanavász»-nak neveznek. Feküje agyagpala. a melyet egy kisebb- 
nagyobb vastagsággal, bitumenes, duzzadó szénnel vegj'es agyagréteg előz 
meg. A szén kora felső- mediterrán. 

A szén feltárása részint láma, részint aknabányászattal történik; 
ez utóbbi lejtős akna, melynek liossza 130 m a dülés irányában és 38 m 



SAJÓ-KAZA. 
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szintkülönbségnek felel meg, mely a külszín és az akna legmélyebb pontja 
között létezik. 

A szénfejtés módja : pillérfejtés. Az egyes pillérek mindjárt a feltárás 
alkalmával készíttetnek elő ugy, hogy a telep csapása és dülése irányában 
az összes pillérek elő vannak készítve már akkor, a midőn a feltárás be- 
fejeztetett. 

Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga, közlés szerint, 791,890 
mm. Az eddigi összes széntermelés 1887 okt. 1-től 1899. évi október hó 
végéig 9.447,353 mm,* és pedig: 



1887 


évben 


143-3á6 ] 


min. 


1894 


évl)en 


794-668 mm 


1888 




5i>6 841 




1895 




815-771 « 


1889 




556-553 




1896 




963-866 « 


1890 




910-Í33 


M 


1897 




686-764 « 


1891 




1.137-969 




1898 




698-385 « 


189á 




867-688 




1899 




843937 « 


1893 




771-504 











A szén közvetlen a bányából kerül eladásra. Sem osztályozás, sem 
pedig a mosásnak alávetve nincsen, csupán rostákon átbocsátják. 

Hantken Miksa még a 70-es évek elején konstatálta ezen széntelep 
gazdagságát. 

A bányaüzem tulajdonképep csak 1887. évben kezdődött, 1886-ban 
telepíttetett a Paula-bánya és a Kornélia-tárna. 

A bányavállalat kiépítette a m. kir. államvasutak miskolcz — bánrévi 
vonalán levő Vadna állomásból kiinduló 3*3 km hosszú normál-vágányú 
szárnyvasutat a bányáig, majd rövid idő alatt bányavasutját kiépítette 
több mint 3 km-re az Orbán-bányától.* 

Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumába bekül- 
dött br. Radvánszky bányájából való szén vizsgálata : ** 



Nedvesség 


Hamu 


Kalória 
Berthier sz. 


16-40 


i>6-.50 


á910 



* A báró Radvánszky család sajó-kazai kőszénbányáinak ismertető leírása. 
Rövid ismertetés a borsodmegyei 1887. évi gazdasági kiállítás alkalmából, 
** Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 189á. |». ir)9. 



í' ' . 



t ■ 
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A in. kir. chemiai intézet és vegykisrrloti állomáshoz 1806. szepl 
havában beküldött szenek vizs^^Uala : 



Csil)or-bánya . . _.. 
Milleniuiii-bányji ... 
Theodora-bánya _.. __. 


1 1 '■ 
Nedvesség: , Hamu Kén Kalória 

i 


29- IS 
28- 1 G 
2(;-íil 


10-32 

10-53 

8-12 


2-ílí) 
2-í>3 
2-25 


8ÍMM) 
4^21> 
42>íi8 



A kalóriák számítása a GMKLiN-féle képlet szerint történt: 
p = [100 (H4O 4- Hamü)1 80 - G 611^0 

a hol C egy a higroskopos víztartalomtól (nedvesség) függő tapasztalai 
állandót jelenti. 



i 



r < 






r 



lí ■ 






■t 



Ugyancsak a m. kir. vegykisérleti állomástól 1SV)7. évi nií'ircz. 18-á 
végzett sajó-kazai szenek elemzése a következő: 



Millenium 


-bánva I. 


Nedvesség i 

1 


Hamu 


Kéli 




Kalória 


25-54 ' 


27*50 


3- 17 


2837 




« 


« n. 


30-82 


14-(i4 


3-13 


3()23 


átla^' 2í>29 Kalorin, el 


c 


* 111. 


28-2Ü '■ 


lííMO 


2-58 


3501 


hajJTVva az alsó i2() cm 


« 


« IV. 


22-80 

1 


50-í)0 


2-17 


1283 


\'íi^[.\\: réteget, az átlavi 
31í>7 Kalória 


< 


« V. 


25-14 1 


3í)-50 


2-5(i 


lí)23 




Theodora- 


bánva 1. 


27-08 

1 


14-2N 


2-5S 


371(1 




« 


« 11. 


31-54 1 


13-10 


3-33 


37(í2 




« 


« in. 


31-44 ' 


il-5<; 


3-(K) 


3805 


állaír 3171 Kalória, el- 


f 


• IV. 


! 

31-04 ' 


í)- 1 1 


2-73 


4041 


hajívva az alsó !.*> cm. 
vuí^ta^í rélcji-et, az átlaj.' 


« 


K V. 


25-Oti 1 


38-08 


2-58 


204() 


3374 Kalória 


« 


. Vl. 


22-54 ' 


50-ON 


2-11 


1371 





Dr. SziLÁ(iYi üviLÁ-tól ls97. évi márczius hó lí2-éu teljesített vegv- 
elemzése a következő: 



i* >. 



■m 
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Nedvesség-, liaiuú- és kénmentes anyagra átszámítva. 



Kaczola 


(Sajó-Kaza), 


• 

aknaszén, Horsod in. ... ._ 


C 


7/ 





A' 


71-04 


5-62 


22-34 


l-OO 


« 


N 


« H 


69-40 


5-81 


23-86 


0-93 


« 


(i 


« « 


76-52 


6-21 


16-13 


1-14 


« 


« 


U « 


72-83 


6-01 


20-23 


0-93 


« 


« 


fl « 


70-61 


6-07 


22-15 


1-17 


« 


« 


« 


68-73 


5-59 


24-44 


1-24 


« 


« 


« « 


69-63 


, 5-40 


23-78 


1-19 


it 


« 


« * - .. 


70-82 


5*44 


22-49 


1-25 


u 





« H 


71-26 


5-40 


22-26 


1*08 


ff 


<l 


« « 


70-75 


5-34 


22-93 


0-98 


< 


f 


« « 


70-72 


6-32 


21-98 


0-98 


M 


II 


« « 


72-09 


5-63 


21-09 


1-19 


M 


« 


« Csiborakna | Borsod 


70-99 


6-04 


21-98 


0-99 


< 


« 


« Orbánakna J megye 


69-95 


6-46 


22-56 


1-03 


« 


« 


darabosszén, Borsod m. 


69-43 


6-38 


22-94 


1-25 



Bittó B. elemzése szerint 


• 
• 






Nedvesség 


Hamu 


Szén 


Öíszes 
hidrogén 


Dispon. 
hidrogén 


Összes kén Kalória 

1 


29-39 
32-01 


15-39 
10-41 


37-36 
39-53 


3-46 
3-01 


2-13 
1-66 


3-72 3561 
4-20 3596 



Ganz és társa laboratóriumában 1896. évi szept. hóban végezett 
sajó-kazai szenek vegyi vizsgálata a következő : 



Csibor- bánya _.. ... 


Szén 


Hidrogén 


4- 


bo 

Ui 
9) 

> 

03 

2; 


Hamu 


Kén 


Kalória 


Elgőzölögletö 
képesség 


1 

43-56 


5-59 ' 


4-38 


31-42 


15-05 


3-47 


4888 


7-8 


Millenium-bánya 


47-29 


5-35 


6-68 


30-03 


10-65 


3-50 


5046 


8-0 


Theodora-bánya _.. .... 


52-44 

1 


6-50 


3-90 


27-96 


9-20 


2-88 


5896 


9-4 


Ugyanezei 


1 adatok 


vízmentes s 


zenre i 


átszámít 


va : 






Gsibor-bánya ... ._. ._. 


63-52 


8-15 ! 


6-39 




; 21-94 

1 








Millenium-bánya... 


67-56 


7-64 


9-59 




15-21 








Theodora-bánya ... ... 

• 


72-80 


901 


5-41 


- - 


12-78 

1 ^ 




. 
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A 111. kir. cheniiai intézet és vegykisérloti állomáshoz 1806. szepl 
liavábau beküldött szenek vizs^aUata : 



(Isilíor-bánya . . .._ . . 
Milleniuni-bánya __. _ 
Theoclora-bánv.i .-. -. 

« 


1 1 
Nedvesriótr Hamu Kén , Kalória 


29-18 

28- 1 (> 
2íi-íil 


10-32 

10-53 

8-12 


2-9(; 
2-93 
2-25 


HÍMIO 
4^29 
42ÍÍ.S 



h. ■ 



í ; 



í 



I 



h- ■ 

i : 

r . 

l. ■ 

i'.: » 

'■• I 



1, 



I 



!?: 
1 1 

• . i 

\r ■' 
«■ i 

if 



A kalóriák számítása a GMELiN-féle kéi)let szerint történt: 
p = riOt) (HjO -i- Hamú)í 80 - C öH^O 

a hol C egy a higroskopos víztartalomtól (nedvesség) í'üggö tapasztalai 
állandót jelenti. 

Ugyancsak a in. kir. vegykisérleti állomástól 18Í>7. évi in;'ircz. 18-á 
végzett sajó-kazai szenek elemzése a következő : 



Milleniurn 


-bánva I. 

• 


Nedvesöéjí 


ilamu 


1 
Kén ' 

1 




Kalória 


25-54 


27-50 


1 
3- 17 


2837 




« 
« 
« 

« 


. n. 
« III. 

. IV. 
« V. 


30-82 
28-20 
22-80 
25-14 


14-Ü4 
19-50 
50-90 
39-50 


3-13 
2-58 
2-17 
2-5(í 


3023 
3501 
1 283 
1!»23 


átlají 2929 KhIoiÍíj, el 

hajívva az alsó t>0 cm 

vastnp: rétedet, az íUlaj. 

31!>7 Kalória 


Theodora- 


bánva 1. 


27-08 


14-28 


2-5.S 


37 Ui 




« 


< Jl. 


31-54 


13-10 


3-33 


37(i2 




• 

« 


t III. 

• IV. 
« V. 


31-44 
31-04 
25-Ot) 


ll-5(i 
9-U 

' 38-ON 

1 


3-( K) 
2-73 
2-58 


3805 
4041 
2O40 


állapr 3174 Kalória, el- 

hajj-yva az alsó lo cm. 

vasta«r rétedet, az átlair 

3374 Kalória 


« 


u VI. 


22-54 


50-os 


2-n 


1371 








Dr. ISziLÁGYi GviLÁ-tól 1897. évi márczins hó li2-éu teljesített végy 
elemzése a következő: 



h 
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Milleuium-báiiyaí. 


Víz 


Hamu 

1 


1 
Kén 




Kalóriák 


Í!23-70 


28-30 i 


3-57 


2987 


tf 


M 


. 11. 


i>8-()í2 


14-70 


3-58 


3847 


átlajr 31 10 kuloría, el- 


« 


n 111. 


23-50 


19-30 ' 


2-72 


3723 


hajjryva az alsó 20 cm. 


H 


« IV. 


á4-37 


39-90 


2-43 


1981 


vastag réteget, lesz az 
átlag 3381 kalória 


< 


* V. 


22-48 


50-65 


2-17 


1440 




Theodor 


•abánya I. 


26-09 


18-85 

i 


2-83 


3464 




« 


• 11. 


29-81 


13-70 


3-45 


3803 




« 


• 111. 
« IV. 


28-54 
28-71 


11-75 
7-05 ' 


3-84 
3-15 


4091 
4450 


átlag 3489 kalória el- 
hagyva, az alífó 15 cm. 
vastag réteget, lesz az 


<« 


« V. 


23-7(5 


37-65 


2-21 


2517 


átlag 3665 kalória 


« 


« VI. 


20-12 


50 

1 


2-49 


1907 





A m. kir. vegykisérleti állomástól 1H97. évi szept. hóban végezeit 
sajó-kazai szenek elemzése : 



1. réteg 


(MO III. .__ 


Víz 


1 

Hamu 


Kén 


Kalóriák 


27-53 


9-05 

1 


4-57 


4083 


11. « 


0-32 m. . 


28-05 


14-95 


3-70 


3887 


111. . 


0-40 m. ... 


28-23 


12-60 


2-65 


405(> 


IV. « 


0-65 m. .. 


27-18 


7-70 

1 


4-16 


4231 




Igyanazon szén 


október hói 


napban 




I. réteg 


0-40 m.... 


28*57 


8-44 


4-90 


4354 


11. « 


0-32 m. .. 


28-50 


14-36 


3-72 


3887 


m. ■ 


0-40 m.- . 


27-80 


12-20 


3-05 


3799 


IV. . 


0-65 m. 


27-07 


7-4S 


3-94 


4262 



Sajó-Ka^lncz^ Korsodmegyében, Bárczika m. államvasuti állo- 
mástól 5 km-nyi távolságra. 

A Kazinczi Kőszénbánya Részvénytársaság tulajdona. 

Két szénréteg ismeretes, az egyike 1 m, a másika 65 cm vastag. 
Feltárása tárnával történik. 

Üzemben csak három év óta van. A szenet osztályozzák. 

Eladási ára a bányánál 25 kr mm-ként. 



Kalocsinszkv : Ásvánv'ízoiiok. 



15 
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1897 évben termeltek 484*235 mm. 

1898 « « 620 000 « 
1897 • « 790-000 t 

A szén kora alsó-mediterrán. 

Az országos chemiai intézethez beküldött szenet Bittó Béla ele- 
mezte a következő eredménynyel : 



Nedvesség 


Hamu Szén i .P/""^^^ 

hidrogén 


Dispon. összes kén 
hidrogén | 

1 


Éghetőkén 


Kalória 


27.76 


5-99 


46-97 


4-01 


2-61 


4-07 


:V78 


4497 



Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához be- 
küldött elemzés adatai : * 



Nedvesség 


Hamu 


Kalória 
Berthier sz. 


33-40 


7-50 


3086 



Grittner Albert elemzései : 
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1899^ 






34-33 


4-87 


10-92 


19-72 


28-23 
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3177 
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Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva.* 



* Jahrbuch d. k. k. geologischen Heich<anslalt. 1897. XLVll. p. 744. 
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Kazincz, 


aknaszén, 


Borsod rn. 
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" 


; 
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70-85 


6-52 


21-43 


1-20 
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1-22 
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5*55 
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ScHWACKHÖFER elemzése * 1900. évről. 



Kazincz... ... ... ... 

« hamu és kénmen-) 
tesen átszámítva ... j 


C H 

1 





N 


Higr. 
víz 


„ Éghető 

"^» kén 

1 


Kalória 


36-54 

68-17 1 

1 


2-71 
506 


13-73 
25-61 


0-62 
1-16 


32-47 


13-93 


2-99 


3127 



Sajó-íhent- Péter, Borsodmegyében, a Magyar Általános Kőszén- 
bánya Részvénytársaságnak van itt szénbányászata, ezenkívül létezik az 
Erzsébetbánya. 

Ezen feltárás alatt levő Erzsébetbánya a vasúti állomástól 2 km 
távolságra fekszik s Xivkovich Emilné tulajdona (Miskolczon). 

Közlés szerint fel van tárva 1 és átfúrva 2 telep, a melyeknek egyen- 
kénti vastagsága 1 — 1*3 m. 

A széntelep fedője kékesszürke tályag, ostfea előjövetellel, feküje 
szürke homokos tályag. Kora felső mediterrán. 

A feltárás egy 20 m mély aknával történik. 

A termelés '1891-ben 4781 mm, 1892-ben 7119 mm volt. 

A szén osztályozás után közvetlenül a bányából kerül eladásra; 
(ísiipán csak a közvetlen közelben használják. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság széntelepe fel 
van tárva egy függélyes 109 m mély és egy lejtős (17° lejt szöggel), 74 m 
hosszú szállító aknával. 

Pillér fejtéssel, tömedék nélkül mivelik. 

Az eddigi összes széntermelés, közlés szerint. 



1895-ben ... 


... 205,480 mm. 


1898-ban 


.. 1.294,594 mm. 


1896-ban 


1.049,019 « 


1899-ben 


1.157,001 « 


1897-ben 


.. 1.393,576 « 


1900-ban 


-, 1.400,000 « 



* Fii. Schwackhöfeh. Die Kohlén Oesterveich-Unjrarníf und Preuss.-Schlesiens. 
1901. p. 216. 

15* 



A -z-'-ii -lii.lj-i ;li;i ;) lMi.y;lniii 2tV5 kr iJiiii-ki-nl. 
A saj'jsít-iilfi'-ti.-ri ji-l>'n!e;;i ijáiiy;iszfit \&'->Ö. >-vlien kt-l \i-lt-7.n kisehr 
aktiii ;.!v.-!í.-]m .- kil.-jlMSzt.-ie iiHítI l.irl.-ril. 

A tM;.:ij| [ji.-2VÍZí;;íi1| saji'>:-X'-llt[i''lerÍ Kr/-rlji-1|i:inya ~Z>''llIllÍllt;iJ;l ; 

k'ivr-tki-zfj t;ri.-tliiit'-ny<.-kt.-t a<ita: 

A |.Miivati..-'lv.-ss.'[:t<il ^/r.t.alir.rii.T-^.'ki-hi-t l.-tj.-ru ini-j.'sz;iní.ll 
.mvay líK* s.'ilvr.-íZ.:!"!! van: 



A kiitomi iltnklu- kaloniiii'li'm-l iialiiro/.laui int--. 

I^'.tt. i-vl,..|i iiijyan.'Síik Saj.'.-S/i-iit-F.-U-rn.l v.ilú -/,-r(.-t vi/sijiiltiin] 
luc^' a fúhh alkatiV.s/ckrr ik-zv.-. Kz.-n sz.'-iiiuiiitál .M.viiKr^ Kakíh.y küMtf 
li^. líi.-ly a ;;r. Sziiom At.KüKh -ajn>zrhti>.-l.TÍ ItáiiváJ.ilM.I vai.. .-í p.-.li-j 
a ll-ik k-l-|ii>..l. iii.-ly a l'.-liilctin! iVÓ m-íjviiv vari.* 

A lfvi-írr,ii t.-].Í.-^.Ti iiirí.'s/ára.il Hhi ■.úlyn-/íM..Ti vali: 
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Nedvesség-, haiiiú- ós kénmentes anyagra átszámítva : 



Sajó-Szt-Péter, 


aknászén, 


Horsod 111. 
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// 


(> 


A' 


72-56 


5-61 


20-88 


0-95 
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19-93 


1-31 
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ScHWAciKHÖFEK eleiiizése 11)00. évről : * 



Snjó-Szt-Péter, aknászén 

Hamu- és nedvesség- 
nientef?en .__ .._ 


1 
C H \ 


A 


Hi^r. 
víz 


' Éírhetö ^ ^ . 
Hamu , , , Kalória 

1 kén 


42-40 2-99 15-49 

08-87' 4-86 25-16 

1 i 


0-08 
Ml 


29-50 


8-94 


2-28 


3619 



SalffO'báni/atelejjf Salgótarján mezőváros határában, s medvesi 
fensikon, Nógrádm egyében fekszik. 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság tulajdona. 

A széntelepet Szh.árdy Ödön és Koch volt tulajdonosoktól vásárol- 
ták meg. A bánya 1869. évben nyittatott meg s azóta folytonosan a salgó- 
tarjáni vasfinomitó társulat, illetve 1881. évtől kezdve ennek jogutóda 
H. M. S. T. vasmű részvénytársaságtól miveltetik. 

A Rimamurány-Salgótarján Vasmű Részvénytársaságnak a követ- 
kező bányatulajdonai vannak:** 

a) Nógrádmegyében a medvesi fönsíkon Salgó-Tarján mellett: 
1. Salgó-bánya. 

b) Borsodmegj'ében a Hangony völgyében : 

1. Bánszállás-bánya S.-Várkony község mellett. 

2. Járdánháza-bánya hasonnevű község mellett. 



i. SaLgó'bdnya, a) NfUp'ád vámieyyéhen a medvesi föimkon 
Sdlfió-Tarjdn mcJlelí. A medvesi fönsik szénteleptartalmú rétegei a har- 
madkori szistema neogén szekcziójához tartoznak, melyek között egy 
I 3 m vastag majd szintes, majd hulU'unos fekvésű széntelep létezik. 

* Fk. ScHWAíiKHÖFEU.Die Kohlen Oesterreich-Un^arns und Pieuss.-Schlesiens. 
1901. p. 216. 

** A Riniaiiiurány-salgótarjáni vasmű r. t. kiáll ítáfi értesitője az 1896. évi 
ezredéves orsz. kiállítás alkalmából. 



A k.-p/üihiK^ny nHc'írsorni'.atii l<-liilnil icfcl.' a kuv.-lk.v..> : 

Alliivíuiii 1 — -2 III viistíigfiigliiiii. 

AfíV.ijT'is hoiiiokívlcpck epriTízeri 30 tti liirftíiH^atjiü. 

Ilaznll 10- :!Oiii vasla^jsi'i-íl.iiii. 

KülíiiibÖKÜ i^z^nii airyaííos lioiiiokívlr^ii-k '■^•■sin-ri ^0 m v;i-ítiiu'-a;.'ij. 

S/i!'nlclep 1 -3 lu vaílaf.'.-áííban. 

ííitiiiiiciu-s gyakran széiitarlaliiii'i soí.'-t >zinii jjiilák I m vaítü;.'--áL'lKiii. 

Zöl(li'> agyag 1—4 m vaslagságliaii. 

líioliiUifa <'g.'-iít'ii !■'. Ili vasta;;.si--'l.aii. 

(.ilutikoiiiltartaliiit'i liomokkú nagyobb rdili;; iiiilt hu- ti..iii alljijulott 
vastag.fiigban. 

A f'ZL'iilclcpt!! kf't r» — 20 iKi vai^fag agyagivifií liiiiuni pü'lra u^ztja 
■lal(>-. líőKi-p- i'í fótt-|iadi. A </.{.-u Ifk.-lc í/iiiri. Ii.-mályos tv.nyü ,..< knzl.r- 
rakódüU tinóm j»alai-ól.'g.'k állal iiíiuyon v] van tÍsxtii(al:iNitv«, KOzi-p 
fíitri (-rt.-ki' 37tM) li.jp-ysi>-. 

A tái-sa^át: liilaj.loiiában áilu s:!,-iil.'itil<-l 400U katiisxteri liold kit.-r- 

A y-ahni liánya '< háiiyaU-lek i-^ vny lial;irk<i/z.-l bflr<K-lt t..-niift alalt 
iitivfilflik. a l);uiyati'lk(fk :Uailomáiiytizii|[ i-tryszci-ri l)ányaiiH'il.^kliöI álla- 
nak »;« a hatíirk.lzzi-l ogyíill l-'>íliMi:i-8P>f;m lerii!.-lct lo-Íalnak niagiiklian. 
A haiiyaiiiíi jt>lciileg ki'-l. koKví-tlt-n a I cl cijkil Hívása alatt telepiK-lt 
lániaiijiv<-lf.-tbi)l ;'ill. 

A bánya mi viMs módja a küvetkczn: 

A lámákból, milyck cgyiittal lólVllári' vágatukul i:- sz.dg.-ilnitk a 
szi-ntulejitiMu azok iniiiyára niPiöliígfSfii nyoni'Díó vá-jaluk. fnvá;;;!tok. 
alapközlék, ezekből pt-dig 113 ^0 m lávolsáL!>>kiian l'K) :'.Oil m ho^s/ó 
fejtő Tágatok hajtatnak r-gtszeii a ft-jlt'-si lial.iriu ikibiiv;is, i-'-i jv-jtű tnii- 
let határa, vetődé-s vagy a dzoni!<z<rdOí' bányaniü liataiái- . k'ixln-n a IV'jtci 
vágtok szükség szerint, de rendesen 2."i — úö in lávols;iuiikli,in li-jjkílzlók 
állal lesznek egymással ö<!i>üekötve. 

A fejtési halár eléretvén, a fejlés liálulml viss/al'.!.'. a (ejiii váda- 
tokra meröl^es irányú és a fedő szilárd-iágáho/. iiiiil.,'n :i — 1 ni szOIes- 
Mt|[& szeletek, pászták által történik. 

Alef^tetl szeletek (pillérekl. az át-íolal kisKedv-c Tiital li^r.iiilas/. 
UlMk. 

Abányamtl összes rágatai 80 vm nyomliiviiii'i va.-ntakkal vainmk 

*»Vto. melyek a fö feltárt Tágatokban S^.oü (■ii.elkfl.síi.k. A nvninozó- 

•^ ^níAíáíatobiál sokszor a hulláiiiszerri leK-piilL-íIic/ k.'il alkalina/kndiii 

• * •'v\i»xi a emelkedés Táltozó. 

.j^^^l^^'ii^rtik. Bienet a munkahelyen kozvvii.-ii'ii >-<•■> \.j -/vin.-! ma- 

"^ "**''«»»\V(:\be rakják, melyek a fejUi vái;al.ikl,;ii, ihi!..TÍ. tnvabbá 
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azonban vonatokká kapcsolva lóerővel szállíttatnak a külre, a hol a szén 
osztályozó rostélyokra döntetvén, darabos és apró szénre különittetik el. 
Az osztályozó rostélyokra döntött szén, közvetlen a fogaskerekű 
vasút kocsijaiba hull. 

Ezen vasút, mely kizárólag a salgói szénnek a salgótarjáni aczél- 
gyárba való szállítására szolgál, 6 km hosszú, melynek két részlete 900 és 
600 m hosszúságban fogasrúddal van felszerelve, a többi része pedig mint 
egyszerű adhíiisiós pálya építve. A fogasrúddal felszerelt pályarész emel- 
kedése lOO^'oo, az adhaisiós részek legnagyobb emelkedése 22®/oo. A köz- 
lekedést két egyidejűleg üzemben álló lokomotív közvetíti. 

A szállító gyorsaság a fogasrúdon 8 km, az adhsesiós pályán 14 km 
óránként. A vonatok 15 darab 20 q szénnel terhelt kocsiból állíttatnak 
össze. 

A bánya 1895. évi széntermelése 997,000 q volt, mely a vasútnak 
kizárólag nappali üzeme mellett, a salgótarjáni aczélgyárba szállított. 

b) Borsód vármegyében n Haiigony völgyéhen. Ezen terület szén- 
teleptartalmú rétegei ugyan oly képződményhez tartoznak mint a med- 
vesi fönsík rétegei, itt azonban két széntelep van kiképződve: az I — 2 m 
vastag fedőtelep és a 2 — 3 m vastag fekütelep. 

A település csapásiránya meglehetősen szabálytalan, de nagy átlag- 
J)an mégis északkeletről délnyugati irányban vonul. A telepek dülése egy, 
a csapásirányok átlagában haladó nagyobb mérvű emelés következtében 
majd északnyugati, majd délkeleti. 

A rétegek dülése 1- 30°-ig változik és összefüggésükben számta- 
lan, leginkább 14** irányú vető által vannak megzavarva. 

A képződmény rétegsorozata felülről lefelé számítva a következő : 

AUuvium- - ..„ ^ 1 — 4 m. 

Különböző szinü agyagos homokrétegek, 

közben igen vékony homokos tályag és 

szilárd homokkőrétegekkel szabálytalanul 

váltakozva egész 

Puha, laza sárgás szürke homok car- 

dium és ostreával 

Bitumenes sötét szinű pala ostreával 

Fedő széntelep ,^ 

Agyagos tályag 

Folvó homok ^ 

Agyagos és homokos tályag ,^ ^ .... 

Sötét finoman rétegezett pala „„ 

Fekü széntelep _ „ .„. .„ 

Zöldes agyag .^ 



120 m-ig. 
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'■2'^t SAhtiÓBÁNYA (bánszállás). 

Riolittiifii ^ . 0— 20m. 

Durva szemű ^^laukonittartalniú ho- 
mokkő, eddijif méjr meg nem határo- 
zott vastagságban. 

A íedőtelep egy 2 — 4 cm vastag agyagbeágyazás által két padra 
(fekü- és fedöpad) van oszlva. Ezen telep szene fekete tény lő, sokszor 
kagylós törésű, de néha el van palásodva. Fűtőértéke 4000 hőegység. 

A fekűtelep két 2—8 cm vastag agyagréteg által 3 padra van osztva 
(fekü-, közép- és főtepad). Szene barnás földszerű kinézessél, de igen tiszta 
és gázdús. Ez utóbbi tulajdonsága miatt igen alkalmas gázfejlesztésre, 
aránylag kevés hamut tartalmaz, mely soha salakká össze nem sül. Átla- 
gos fűtőértéke 4i2GO hőegység. 

A társaság tulajdonát képező és szerződésileg biztosított szénterü- 
let több 30,000 kat. holdnál. 

2, Bánszállás köszénbánya S.-Y áyvkony község köze- 
lében. Ezen bánya miveletei 55 egyszerű bányamértékből álló, 8 adomá- 
nyozott bányatelek és 8 határköz alatt, vagyis 2.670,645 Q"] m területen 
terjednek el és két tárnával tartatnak üzemben, melyek közül az I. számú 
tárnával mindkét telep, a II. szánni tárnával ellenben csupán a fekűtelep 
míveltetik. 

Miután a két telep egymástól a közbeeső rétegek által szintes irány- 
ban mintegy 370 m-uyire van elválasztva, a telepek feltáró-, nyomozó-, 
elő- és fejtőnmnkálatai önállóan lesznek foganatosítva. A csapásirányú 
feltárás a telepben hajtott alapközlék (fővonalak) a dülésirányú feltárás 
pedig 7Va° átlagos dűlés mellett siklók és az ezekből 18 24 m távolság- 
ban hajtott csapásirányú fejtésiközlék, párhuzamokkal történik. A fej- 
tési határ elérése után a fejtés a dűlés irányában telepi tett 4 m széles 
pasztákkal eszközöltetik. A paszta lefejtése után annak fedője az ácsolat 
kiszedése által beomlasztatik. 

A számtalan vetőtől megzavart telepek kinyomozása, a fedőtelep 
fekűjében létező folyó homokréteg miatt, nagyon nehéz, e rétegen igen 
gyakran egyáltalán lehetetlen keresztül hatolni úgyannyira, hogy sok 
esetben csak kerülő utakon lehet a kitűzött czélhoz eljutni. 

A bányamű összes vágataiban 65 cm nyomtávolságú vasutak van- 
nak elhelyezve. A közlék vájása alkalmával nyert szén közvetlenül a 
800 kg-mot magukba foglaló bányacsillékbe rakatik. A fejtőpásztákban 
nyert szén ellenbcMi kisebb 200 kg-mot magukba foglaló és közönséges 
szögletvasakon járó csillékkel lesz a fejtési közlékig továbbítva. 

A szállítás a fejtési közléken emberi erővel, a siklókon önműködő- 
lég, innét pedig a külszíni rakodóig lóerővel történik. 



SALíínj'.ÁNYA — (.lÁlUíÁNHÁZA). ltX\ 

A szén a báiiyacsillékből minden előleges osztályozás nélkül egye- 
nesen a vasúti kocsikba döntetik és legnagyobb részt az ózdi vas- és 
aczélgyiirba szállíttatik. A termelésnek csak egy csekély része, évente 
mintegy 7(),(K)0 q lesz a társaság vasolvasztói, a kötélpálya, a rákosi 
vasérezbánya és a tiszokzi mészkőbánya szükségleteinek fedezésére fel- 
használva. 

A bánszállási bányában 1895. évben 1.088,(K)() q szén termeltetett. 

A széntelepek dőlés irányban az I. számú tárna talpa alatt a völgy 
fenék alá húzódó, mélyebben fekvő részének feltárása, valamint a terme- 
lés fokozása czéljából 1895. év május havában egy aknatelep létesíttetett, 
nielylyel évente i2.()()(),00() q szén fog termeltetni. Ezen aknatelep fel van 
szerelve ^^ darab kettős gőztérű (á 150 nm fűtő felülettel) gőzkazánnal, 
egy sűrítővel ellátott comnpand-szállitó-gőzgéppel, továbbá két egyenlő, 
perczenként 108 m mélységből külön-külön "2 m^ vizet emelő, sűrítővel 
ellátott Worthington-íéle triplex-vizemelő-gőzgéppel, végre egy Capell-féle 
perczenkint 1600 m^ levegőt szolgáltató szellőztető-géppel. Ezen uj tele- 
pitvény 1896. év július havában vált teljesen üzemképessé. 

o. Járdájiháza-bánya hasonnevű község mellett Ez 
egy 104 m mély aknamiveletből áll, mely 40 egyszerű bányamértékből 
álló 5 adományozott bányatelekkel fedett 1.804,656 D m nagyságú terü- 
leten terjed el. Az aknatelej) fel van szerelve '^ darab kettős gőztérű, 
egyenkint 150 G ni fütőterületü gőzkazánnal, egy iker-szállítő-gőzgéppel, 
eg}' Regnier-féle vízemelő géppel, mely 100 m mélységből perczenként 
3 m^ vizet emel és egy Pelczer-féle perczenkint 1200 m^ levegőt szolgál- 
tató, szellőztető géppel. 

Az aknával jelenleg a széntelepnek csak a déli szárnya míveltetík 
és itt is csupán a fedőtelep, miután a fekűtelep e szárnyon elpalásodott 
és így lefejtésre nem érdemes. 

Az északi szárny, melyben mindkét telej) fejtésre méltó és melynek 
nagy kiterjedése régebbi tárnamiveletekkel konstatálva lett, csak a déli 
szárny kiaknázása után fog üzembe vétetni, miután az itt évente terme- 
lendő 1.000,000 (I szénmennyiség, az egyik szárnyból Ijönnyen előállítható 
s miután mindkét szárnynak egyidejű mívelése és fen tartása nagyon költ- 
séges és czéltalan lenne. 

Az üzem teljesen ugyanoly módon történik, mint az a bánszállási 
bányánál leíratott. 

A szén a 800 kg tartalmú bányacsillékből egyenesen az ózd-nádasdi 
iparvasut 50 (| tartalmazó kocsijaiba döntetik és szükséghez képest a ná- 
dasdi és ózdi gyárakba szállíttatik. 

A bánya 1895. évi széntermelése 663,(MK) q volt. 
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SflfffO-TtirJtUt, Núi:i;Kllri(>^'yrilfk tíiicki Jíin!>:i|i;ili. fmi;\ közpolil j:) 
íi -;/>'-Mli;iriy.'i.'^/íitii.ik. 

Sill;.'ó-T;.rjiitl t.-l-iil.-t.-n <sU|pájJ iry U-l-JIrMV liirlln |, ■!.■]. V;UI ;l Sillj^ú- 

t!iij;njí K.isn-'iili/MiVii H<--zv.-rjyliirsa,-!iii' tiihij<li,ri;ih;iii. 

A s!ii;'ólin-J/.ni --./.■■ulfTfik-t ii tiariiiii.lknr iM,-.»t:.-i] ruiiM/M-/inj;i]ijik al^.,- 
iij<''lrti-mJii •'iiii'l<-t>''l.<- Nir-to/ik. 
A rcll:'irVi-r;j -/..!-;Hri:.k : 

I. i( »:: i.t iitrly /•■í.,v/'W.-«/;*,rt. ,■■ iiicl\]jfk k.'Milrtrluii ;i sz.'.nl,.|,.|, 
iiMatrfis Vlistiit'.-'íít'iJ |-:!líi, .-> niHv ii:íiilj;.ilari;iiM wi^nti aliniu/islól -2-C,:i km 
l;ívriI<tfÍKr;i fekszik. 

á. A HHIiii in.-ly .íúz^.-f-nl:,iit. .-[.rn-k k.-nilcli'liri] Irlrjd-sR' nu-ll.', 
-!V>ntflfTp nttii;f(>.-i viisl;r;,'s:i;.M ^Kintl'■ll l'J iri. 'IMvhIsiíí;:! a salí;ritarj;ini 
aHiitálInmáKUil ;t*4'» kin. 

5, Az lINHliii lidsszi'i Kir'ilii-I'ir.xi. a rji.-lyiifk kníih^frlicn \v\\, lo- 
••it^re méltó szóiitflop Jitlii-rDs vasla^'.-iiiíja i"l ijj, i-s l.ivnUátia a waljró- 
•r>»ni vaanlí állomiistúl 4 km. 

A Mtánlsok minilczni liányakcrülcti'klirii ji>lfiili'L' is rulyaiiiatbnn 

■■■■f'fA'fc-afc»anál ii s/(''iili.||.j. rckiikn/i.li- a ri<ilillrila L.'yiikTini a 

- ■■ .1 rinlillura közölt <-^y .lux/adn a;:ya-tvU- i- vaii. A sx.'-n- 

--•'• -illámdüs Imimikiis a^ivap .-^ linnmkkn. A -zrtilVjt.-s tö- 

-vali pmérrejlés.Azo-ry.'s i.ill.ivk l..,-.,-a .-. >zi-lr<W^-,. 



SALGÓ-T ARJÁN. S^r* 

:^() íu. A temielésnek évi átlaga 1.000,000 mm. 1889. év végéig lá.425,000 
mm szén temieltetett. Nagyság és minőség szerint a termelt szén már a 
fejtő műhelyen osztályoztatik. A szén a bányából egyenesen a vasúti ko- 
csikba kerül. A Forgách-akna 1881. év óta létezik. 

A József-akna széntelepének fekü kőzete hasonló mint a Forgách- 
aknánál, fedőkőzete pedig csillámdús, homokos agyag. A szénfejtés ugyan- 
csak hasonló, mint a Forgách-aknánál. A termelésnek évi átlaga = 
1.500,009 mm. A termelt szén már a fejtőműhelyen osztályoztatik nagy- 
ság és minőség szerint, minden másféle osztályozás ki van zárva, s a bá- 
nyából egyenesen a vasúti kocsikba kerül. A József-akna 1879. évben ke- 
letkezett. 

A iöra/j/-tórna széntelepének fekükőzete a riolittufa, fedőkőzete 
homokkő. A széntermelésnek évi átlaga 300,000 mm. Ezen tárna 1881. év 
óta létezik. 

A Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság szénbányáiban S.- 
Tarján, Zagyván és Rónán divó fejtésmódszerek részletesebb ismertetését 
Andreics J. bányamérnök közlése alapján Litschaüer * sorolja fel. 

A szén átlagos eladási ára a bányánál 32 — 36 kr között 
változik. 

A termelt szén majdnem az egész országban elterjedt. Hasz- 
nálják pl. a m. kir. államvasutak, Gizella-gőzmalom, hatvani czukor- 
gyár, zólyomi m. kir. vasgyár, Dréher Kőbányán, Petroleumipar r. t., 
czeglédi gőzmalom r. t., iQ. Haggenmacher,. Ipartelep Kisszálás, Salamon 
és Walis, Hungaria-malom r. t., László malom, Csavargyár r. t., Olaj- 
gyár r. t., Nagykikindai gőzmalom r. t., Emilia gőzmalom r. t., Kender- 
fonógyár r. t. stb. 

Ezen medenczebeli szén kokszolási czélokra nem alkalmas, nyers- 
gázgyártásra azonban igen. 

A salgótaijáni szénbányákat az 1840-es évekbe nyitották meg. 

A salgólarjdni keHlleihen bányamivelések keletkeztek (lásd ottan) : 
Alsó-Pál falván, Tarján, Baglyasalja, Salgó-Tarján, Kazár, 

az inaszói kerületben : Zagyván, Kazár, Salgó-Taiján, Zagyva-Róna 
helységek határában. 

A sajgótarjáni kerületben jelenleg mivelésben vannak: József-, 
Forgách- és Károly-akna. 

Az inaszói kerületben pedig a Zichy- és Ferencz-akna ; László-, 
Károly-, L és II. számú Lajos- és Róna-tárnák."^* 



* LiTscHAUEH Lajos. Bányamiveléstan, 1892. p. 1286. 
^* Andreics János. A salgótarjáni szénbányászat rövid ismeiietése. (Bányászati 
és Kotiászati Lai)ok, 1894. p. 22.) 



"S-^Cy <AI.(;(')-T.VIU.\X. 

A saljíótaijáiii terület földtani viszonyait először Paul M. C. irta le "^^ 
1866. évben. 1873-ban pedi^^ dr. Szabó József ismertette."^"^ 

A salgótarjáni terület széntelepeit régóta ismerik, mivel számos 
helyen bukkannak a felszínre, a mivelést csakis 1848 óta teljesítik."^** 

1848-ban MoosBKniOKH Hiehonymus bécsi iparos és Vebeh Alajos 
bányász kisérlették meg először a széntelepek felkutatását és értékesíté- 
sét, Zagyván és Inaszó pusztán, 20 évi haszonbérbevétel folytán. 

A szénmivelés a Mária-tárnában történt, a melyben 2"2 m vastag 
széntelep táratott fel. 1848-ban 79,520 mm szenet termeltek. A szén- 
termelés 1859-ig évenként 140,000 mm-ra g}'arapodott. 

18o4-ben Pbeuszneh József vette át a bányamivelést. 

1859-ben miután acs. kir. szab. Dunagőzhajózási társulat megszűnt 
fogyasztani a salgótarjáni szenet, a zagyvái bányák mivelésével fel- 
hagytak. 

1861-ben megalakult a Sz. István Kőszénbánya Részvénytársaság. 
Számos helyen fúrásokat eszközölt, hogy ez által a széntelepek előfordu- 
lási viszonyairól biztos tudomást szerezzenek. 

A pest — salgótaijáni vasút 1867-ben nyilt meg, s ennek folytán a 
kőszénforgalom naponként 4(K)0 mázsára emelkedett. 

186S-ban a társaság Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Társaság nevet 
vette fel és a szénbányászat fokozatosan emelkedett. 

A vasút megnyitása után egyéb szénbányavállalatok is keletkeztek, 
ú. m. : Baglyasalján, Kis-Terennén, Németh, Dorogháza, Batony stb. hely- 
ségek határaiban. 

A Salgótarjáni Kőszénbánya Készvénytársulat keletkezése (1867) óta 
évenként az összes bányákból a következő szénmennyiség adatott el : 



1867 évben 


.'{57.347 


inri). ; 


1873 


évben 


:f-646.615 mm 


1868 « 


l-0H7.1l() 


« 


1874 


« 


1-816.595 * 


1869 . 


1 -759.41 6 


« 


1875 


« 


l-97á.95i « 


1870 * 


^2-408.648 


•1 


1876 


« 


2-314.195 « 


1871 


3-156.461 


1 


1877 


« 


2-114.338 . 


187-2 « 


-J-819.017 


« 


1878 


« 


2-368.440 • 



* M. (1. Pail. Das Tertijirgebiet nördlicb vc»n der Mátr;i in Nord-Ungarn. 
(Jahrb. der k. k. geol. Reicbfanslalt, I8(i6. Bd. XVI. p. 515.) 

** Dr. SzAHÓ JózsKK. A salgótarjáni koszénbánya részvénytái-saság bányászatá- 
nak leírása. (Malb. és term. tud. közlemények. XI. kői. 84. 1.) 
*** Hantke.n. Magyarország széntelepei, p. 280. 

U/ a. Földtani Közlemények Kis-'Jerenne környékére vonatkozólag. (Föhl- 
lani Közlöny. IT. 2., Szakülési jelentés.) 
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1879 


évben 


-2-508.783 


mm. 


1890 évi 


len 6-577.908 mm. 


1880 




á- 175.674 




1891 i 


7-097.29Í « 


1881 




±480.972 




1892 . 


7-691.374 « 


188á 




á.919.417 




1893 1 


í 9-042.067 « 


1883 




4-188.397 




1894 i 


» 9-633.409 1 


1884 




5017.671 




1895 . 


9-900.(KK) « 


1885 




4-796.083 




1896 i 


10-235.082 « 


1886 




4-746.858 




1897 i 


« 9-563.551 • 


1887 




5-035.799 




1898 . 


9-899.891 « 


1888 




5-924.864 


_ 


1899 1 


9-400.000 « 


1889 




6054.000 




n^«$7A9< 


p»n 1.n9*f5i7.195 min. 
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A széntelep lerakodása Nógrádmegyében a következő : 

Homok-Terennén, Mizsérfán és Mátraszelén 3 széntelep van tetemes 
vastagságban, de gyengébb minőségben. 

Kazáron, Zagyva-Inaszón, Rónán és Saigon csak egy telep van 
4*5 2'i2 m vastagsággal. 

^ Salgó-Tarján, Baglyasalja, Karanesalja, Pálfalva, Ettes és András- 
falva községek határában egy széntelep van 1 m átlagos vastagsággal és 
minősége különbözik a nyugati szénrétegektől. 

A nógrádi szénmedenczét az erupcziók több helyen áttörték. Ilyen 
bazaltkitörések ismeretesek: Kis-Salgón, Nagy-Salgón, Somoskön, Med- 
vésen, Szilváskőn, Somlyón, Pécskövön, Kőváron stb. A szénnel való 
érintkezésen pl. Salgó-Tarjánban a Károly- és József-aknában és a régi 
József-tárnában a szén kokszszá alakult át. 

A szénben ritkán lehet növényszövetet észre venni. 

A szén átlagos fajsúlya = 1*2. 

Keménysége változó. A legkeményebb Salgó-Tarján község hatá- 
rában található. 

Dr. ScHAFARziK Ferencz egy bazalltelér áttörése következtében el- 
kokszosodott barnaszenet mutatott be a Földtani Társulat 1893. évi már- 
ezius 1-én tartott ülésében."^ Az érdekes példányt Andreics J. bányamér- 
nök küldötte be a földtani intézet gyűjteményének. Ászén a Károly-akná- 
ból való, a szén kb. 2 deciméter vastagságban kokszosodott el. 

Dr. ScHAFARziK a helyszinére utazva, megtekintette és jelentette, 
hogy a Károly-akna, melyből az elkokszosodott szén kikerült, nem egy 
önálló külön terület, hanem a József-tárnának mintegy folytatása. Csupán 
egy bazalttelért látott, melynek vastagsága mintegy 60 cm. 

A tőlem végezett vizsgálatok eredménye a következő : 



* Földtani Közlöny, 1893. XXllI. p. 46, 132. 
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A bányanedvességtől a levegőn teljesen megszáradt anyag 100 súly- 
részében van : 



Forgách-akna 

József-akna . 

Király-tárna ... 



Nedvessaég; Hamu 



^^^^^ f>ssM8 kén Eléghető S 
anya^ 



12-49 
8-73 
9-48 



1110 

1110 

7-95 



76-41 
80-17 
82-57 



1-29 
1-31 
0-67 



1-22 
0-87 
0-45 



5196 
5934 
5717 



A fütőképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 
Egyéb analizisek: 

Az osztrák cs. kír. földtani intézet vegytani laboratóriumában vég- 
zett elemzések szerint a főbb alkatrészek a kővetkezők: 



i A helység Deve 

1 


Víz 


Hamu 


1 

Kalória 
Berthíer sz. 


1.. 


Salgó-Tarján ... 


14-8 


8-4 


4588 


2.' 


Pálfalva 


— 


1 


4927 


3. 


« ... 


14-2 


í>l 


4tilO 


4. 


Kazár ... 






iiw 


5. . 


« 


12-7 


5-2 


4452 


6.1 


« 


11-5 


8-4 


4542 


7.! 


Zag}va 


— 


— 


4429 


8.' 


« 


10-1 


3-2 


448« 


9. 

1 


« ... 


15-4 


6-7 


AM'A 


10. 


Róna .. . . - . 


— 




4700 


11. 


« . . _. 


16-9 


7-2 


4757 


12. 


Szoifis-puszta 


- 


— 


4íi7r. 


i:{. 


« « 


10-8 


2-7 


i5í)í» 


H. 





ll-s 


ln-4 


4r>.sN 


ir>. 


« « . _ 


— 




53511 


10. 


* <■ 


.Vi> 


ISMi 


Í.50S 


17. 


« < 


4-0 


:y:i 


5áíK) 


18. 


« « 


lá-7 


i:ir) 


:{7(M) 


19. 


« « 


4-2 


2*2 


55:{7 


útlag 


11-1 


7-4 


U)H() 
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Haüer* régebbi vizsgálata salgótarjáni barnaszén más közelebbi 
meghatározás nélkül : 





1 
Nedvesség , 


Hamu 


Fütőképesség 
, Berthier sz. 


5-2 


18-0 


4508 Gal. 




4-0 


5-3 


5299 « 




12-7 


13-0 


3706 • 




4-2 


2-2 


5537 « 


Középérték ._. .. 


6-5 

1 


9-6 






11-8 1 


10-4 


4588 « 




— 


_. . 


5356 « 




5-2 


18-0 


4508 . 




4-0 


5-3 


5299 u 




12-7 


130 


3706 « 




4-2 1 


2-2 


5537 • 




14-8 1 


8-4 


4588 • 



A m. kir. oisz. vegytani intézet és vegykisérleti állomáshoz bekül- 
dött szénmintákat dr. Bittó Béla elemezte a következő eredménynyel : 



Forgách-akna_._ 


^^i' 1 Hamu 
vesség 1 


Szén öss/es H 


1 
Disp.// 


összes S' 


ÉghetöS 


1 

P^O^ 'Kalória 

1 


15-58 1 U)-18 


57-35 3-98 


2-54 1-44 


1-43 


0013 5324 


József-akna.. 


7-69 10-63 


62-88 4-41 


2-84 2-04 


1-84 


0-038 5922 


Király-tárna ... 


10-98 1 r,-85 

1 


63-93 4-18 


2-56 


1-27 


1-13 


0-070 ; 5886 

1 
1 



A kalóriák az organikus analízis adataiból számíttattak ki. 

ScHWACKHÖFER lleizwerUi ih*r Kohlev Österreich-lJ)igarvs i893. 
czimű művének 76-ik oldalán « Salgótarjáni aknaszén » jelzéssel a követ- 
kező eredményeket közli., 1881., 1883., 1884., J885. és 1889. évekből: 





Szén 

1 


Hydrogén 


Oxygén 


Nitrogén 


Nedvessel; 


Hamu 


Éghetó S 


Kalória 


40-21 1 


2-56 


12-77 


0-58 


1 

i U-78 


32-10 


1-45 


3501 




48-76 1 


3-57 


13-57 


0-66 


; 11-19 

1 


22-25 


0-45 


4439 




51-81 


3-79 


13-97 


0-67 


! 11-37 


18-39 


0-94 


4744 




51-35 


3-49 


1 3-69 


0-62 


' 14-42 


16-43 


1-71 


4632 




53-06 ' 

1 


3-91 


1 6-26 


0-84 


12-20 


13-73 


1-67 


4812 


Középérték 


49-04 


3-4(» 


li-05 


0-68 


1 12-19 


20-58 


1-24 


4426 



* K. V. Hauiüí. Die lossilen Kohlén. 18r»5. p. 217, pótlék p. 24. 
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SAÍ.fiO-TARJAN. 



GiuTTNEK AiJiKRT Szóueleiuzések munkájában salgótarjáni aknaszén 
és darabos szén jelzéssel részletes elemzéseket közöl, a melyeket a m. 
kir. államvasutak laboratóriumában vizsgált meg és a melyeknek mintáit 
a küldött kocsirakományokból vette, 1888., 1889., 1SS9., 1890.,.lS9o., 1890., 
1 891. és 1899. években: 



Saljirőtarján, aknászén, 
« « 



« 



•ff 



* <lai;ílio.<^z6ll. 



• :ikna-z«'!l, 

l'í'H'iHzakria 



'yr, 



G 
■V 

N 



a 

te 

o 
u 



'5? 

O 



cn 

> 





C 


a 






3 

s 




ti. 

o 


O 




i^ 


as 


íad 


o 



4> 



Cd 

C ö 



1^ 

tl-v 






r)G-3í)i-l7 U-7í2 lá-lálO-H?. 1-48 0-89 5199 l-8i> — 



r)7-5l'4-17 15-03 10-64 
52- i:Í40:í 15-51 7-99 
50-99417lí;-á5 9-15 
54-78 :{-(»4 9-5^2 14'()í2 
5-2-304-07 13-7í>l 1-41 
50-57 3-7 ni -57 13-91 
50-HÍ)4-04'l4-35 11-51 
49-763-751 1-73 1Í2- 74 
54183-99 1-2-67 12-81 
54-154-l3|l3-51, 10-87 

5r,- 13 3-89 14-23 9-68, 

I . ! 

4S-94.S-9213-9.S; 11-76 

I 

53-5-23-98 11 -7 11 1-69 
51-Ks;{-7513-S7 11-34 
r»0-353-89 1-2-35 15-78 
4S-2-23-7-2 11-84 15-77 
53-744-46 1-2*36' 9-í;-2 
57-304-24 14-51 11-25 
55-283-93 13-76' 15-55 
53-31 3-96 11-84 11-62 



10-M 

18-78 
17-56 



0-93 0-91 5282,1-28 



-- 1888 
— 1889 



0-62 0-95 4793 1*13 4*94 21 -81) 18.S9 



0-9S 0-íH)'4720 1 30 458 22*39 1«9< 
15-60jO-9SiO-86'508l! 1-25 4-76 15*91 189( 
16-36 1-13 0-914882 1-4:1 — — 189Í 
18-25 1-13 0-86 4696'l-29 4-56 21-10 1891 
17-23 1-21 1-00 4717 l-57>-82 21-94.1894 
19-92Í0-99 l-l 146 iO 1-34. — — 1894 



14-32Í0-S2 1-21 5031 |-16 - 



15-33 



1894 



1-00 I -01 '5054 1-26 4-.S4 19-70, 1895 



13-S4|l-22'l-01 5131 1-49 4-95 -22-S7 1690 
19-68iO-78 0-94'4542 105 4-46' 18-30 1897 



1 7-06 



I 



1-01 1-03 5021 1-28 4-90 22* 11 18981 
16-87. 1-37 0-92|4754 1-66. — - 
15-53- 1-12 0-98 4693 1 -43 - - — 1 89S| 
lS-49 1-02 0-94 44M6 1-36 — — lS9si 
l8-22!o-66 0-94 5155 í)-90'4-98 2080 1899 

! I 

10-37' 1*38 0-95 5313 l-64'4-82 14*25 1888 

9-79'o-56 1-13 5039;0-S9 — — 1899 

15-56 2-33 1 -3^5026 2-54 — i — 18991 



56-744-4414-43 9-7012-12 1-39 1-1S5338 1-68 5*12 16-981899 
iS-663-8011-Oo'llH521-732-540-92 4613 -2*76 — ' — 19(X) 
t8-0-23-82 1 1-30 1 1-92-23-42 0-S2 0-97 4546 1-U) — — 1900 
4«i023-701-2-.571l-99-23-61 1-05 1-06 4300 1-22 — — 1901 
4t-593-59 1 1*97 12-(H)-2(i-l 1 0*75 0-99 4165 ()-99 — — 1ÍK)1 



SALGO-TAR.AN. 



Í41 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra álszámitva : 





C 


H 





N 


Salgótarján, aknaszén, Nógrád megye 
« i « 


74-00 
7409 


5-48 
5-38 


19-35 
19-36 


1-17 
117 


a « • 


71-80 


5-53 


21-36 


1-31 


« « « 


70-52 


5-77 


22-47 


1-24 




1 « * 


79-62 


5-29 


13-84 


1-25 




1 « « 


73-64 


5-73 


19-35 


1-28 




1 « 1 


75-81 


5-56 


17-34 


1-29 




1 * " 


72-32 


5-77 


20-48 


1-43 




1 « « 


74-99 


5-66 


17-68 


1-67 




1 n « 


75-20 


5-54 


17-58 


1-68 




( * « 


74-38 


5-67 


18-56 


1-39 




1 « « 


74-58 


5-17 


18-91 


1-34 




( « « 


72-20 


5-78 


20-63 


1-39 




1 « « 


76-19 


5-67 


16-67 


1-47 




1 < " 


73-67 


5-32 


19-70 


1-31 




1 « « 


74-52 


5-76 


18-27 


1-45 




1 « « 


74-51 


5-75 


18-29 


1-45 




1 « «t 


75-16 


6-24 


17-29 


1-31 




t (iarabosszén, « 


74-42 


5-51 


18-84 


1-23 




1 « « 


74-60 


5-31 


18-57 


1-52 




1 * 


75-63 


5-62 


16-80 


1-95 


Nóg 


1 aknaszén, Ferenczakna, 
rád megye ._ _ - - — 


73-S9 


5-78 


18-79 


1-54 



ScHWACKHÖFER clemzésci : * 



Salgótarjáni terület 


C 

1 


// 


i 1 


Éghető Káló- 
kén na 


Ev 




57-36 ; 


4-01 13-88 1 


1-31 8-88 , 14-56 


1-53 


5290 


1 1893 




57-81 


4-10 13-47 ■ 


1-28 811 15-23 


1-38 ! 5370 


, 1893 


Daraltos szén ... -.- 


57-77 , 


3-98 13-88 , 


1-38; 9-48 1351 


1-31 5305 


, 1894 

1 




55-08 


3-S8 12-32 


113 1114 16-45 


1-20 5103 


1894 


Közt* pert ék 


57-01 


3-99 13-38 


1-271 9-42 14-93 


1-36 


5267 


1 



* KH.Sr.H\VA<:KHÖKKU.Die Kohlén Oesterr.-L'ngíirus und Preuss.-Schlesiens, 1901 

K;iler!«iimzky : Ásváiiywj'iu'k. 



SALÖí^-TARJÁN 5?CT)LAR1A. 



44H 



Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához, köze 
lebbi megjelölés nélkül beküldött szén főbb alkatrészei : ^ 



Salgótarján I. ._. .._ 


Nedvesség ' 

1 


Hamu 


Kalória 
Berthíersz. 


7-65 


14-20 


4746 


II. .. 


20-20 


8-00 


4410 


fl _.. 


43-30 


15-75 


1 4404 


Salgótarján direkt a 
bányából ... ... 


15-45 


16-05 


' 4208 

i 



Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához be- 
küldött salgó-tarjáni jelzésű szén JoHN-tól végezett elemzése :* 



1 ■ 1 • 

Nedvesség Hamu Szén Hidrogén O-fA' ^^^T^.* n íí!°"* 
1 i számított Berthíersz. 

1,1 


6-80 6-40 68-70 , 5*08 18-02 
9-4 ■ 14-2 

9-119-7 i 
13-2 5-2 1 


5995 ' 5083 

1 4070 

-- . 4746 

4746 



Sárisápj 1. Ainiavölgy. 

SchneU^ersruhe^ 1. fíerzászku. 

Schreibersdorft lignit, 1. Ihiglórz Vasmegyében. Thniheim. 

Sedlaria és Ml. Cresnjevica, VI. Cresnjevica községek területén, 
Belovár és Verőcze között, neogénkorú lignitet a helyszínéről Gksell 
Sándor k. főbányatanácsos hozott.* 

Ezen levegőn megszáradt anyag líK) súlyrészében találtam: 



aSígokat ^ Nedvességet 



Hamut 



Kalóriát 



62-63 



30-20 



7-10 



3479 



* Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 1897. XLVIl. p. 744. 
^ Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 1886. \^. 340. 

.lahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 1881. p. 495. 

* A m. kir. földtani intézet 1891. évi jelentése, p. 127. 
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SEPSI-SZENT-QYÖRGY — SRALIS. 



A fütőképességet, kívánatra, csupán Berthier módszere szerint 
határoztam meg. 

SepsU Szent-György , Háromszékmegyében. 

A Csíkion- bánya a brassó- háromszéki h. é. vasút sepsiszentgyör- 
gyi állomásától 6 km-nyire fekszik. Tulajdonosa Greguss János Köpeczen. 

Eddig csak egy telep ismeretes, a melynek vastagsága 3 m. 

A telep fedője fehér márga sok .planorbis, paludina, neritína, bythi- 
nia házzal; feküje szürke tályag. Tárnával van feltárva, módszer nél- 
küli miveléssel. Évi termelése 200 q volt. 

A szén közvetlenül a bányából kerül eladásra mm-ként 25 krral. 
A közelben levő gazdasági szeszgyár használja. 

1874-ben megindította a bányát egy sepsiszentgyörgyi lakosokból 
alakult társulat, mely azonban megbukott. Mostani tulajdonosa 1881-ben 
árverésen megvette a bányát, újonnan berendezte és a termelést csekély 
mérvben folytatja. 

A tólem megvizsgált sepsiszentgyörgyi Csiklonbányából való szén 
a következő eredményeket adta : 

A levegőn teljesen megszáradt szén 100 súly részében volt : 



Nedvesség 


Hamu 


^yl^^ Összes kén Éghető kén 


Kalória 


1.V835 


43-67 


60-495 0-59 0-4() 


3143 
320á 



Fütőképességét direkte kaloriméterrel határoztam meg. 

Sihevicxa vidékén, Krassó-Szörény megye órsovai járásában vékony 
lignittelep van, melyet azonban nem mivelnek. (Hantken, p. 16, 319.) 

SkíiUSf aknaszén, Lika-Krbavamegye jelzéssel Grittner Albert 
közöl egy elemzést a következő eredménynyel : 



Skalis, aknászén, 
Lika-Krbava m. 


7J 


Hidrogén 
Oxigén 
Nedvesség 
Hamu 


o 

iá. 

•w 


Nitrogén 1 


Kalória 
összes kén 


Í2 '5 ' 2 
« öt ^ 

N g ' 2 U ^ 

w w > 


4á-75 


4-10níSK19-71ill-75 


091 


OÍM) 


3834 1-6-i 


i>-7H 7-46 1894 



^B 



SOKOLOVAt; — SOMODI. 



Az Adolf- bányatelken a tárnák a kibúvásokon vannak egész 60 m-ig. 
Az Ida-bányatelken csupán kísérleti tárnák, illetőleg kis mélységű aknák 
vannak. 

A telep fedője kék agyag levéllenyomatokkal, azután agyagkagylókkal, 
feküje kompakt, csillámdüs homok. A szén kora oligocén. 

A termelés kisebb mérvű. Ara a bányánál tonnánként 4 frt, az állo- 
mástól 4 frt 50 kr. 

Irodalom : Utiesenovics. Die Mineralschátze des nördl. Croatien. 

L. Jagujedovac. 

Az osztrák cs. kir. geológiai intézethez Sghwabc IcN.-tól beküldött 
szén vizsgálata ; * 



Nedvesség 


Hamu 


Eáloria 
Berthier sz. 


29-70 


8-60 


4002 


17-7** 


7-0 




18-5 


12-á 




17-7 


18-5 




7-0 


12-2 





Grittner Albert elemzése : 





1 


— 1 


^"^" 


'~~l — 


o 


^ 


o 


Szokolovácz, akna- 


a 


Hidrogén 


Oxigén 

Nedvesség 

Hamu 


Éghető kén 


Nitrogén 


Kalória 


összes kén 


Elgözölögtet 
képesség 


El nem éget 
maradék 


> 

1 

> 








1 I 

i 


r ■ ■ 




1 
1 






szén, Lepavina m. 


40-74 


3-13 


11-84 


29-81 12-20 

1 


1-67 


0-«l 


3640 


2-59 


3-16 


10-.50 


1888 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszáni 


itva: 




Sokolovac, aknaszén, KArös-Fíelovár m. 


C 


H 





N 


72-34 


5-5H 


21-02 


1-08 



Somodi szénbányászat,! Abauj -Tornamegye csereháti járásában, 
Szepsi és Torna között. 

« 

* Jahrbuch d. k. k. geologischen F^eichsanstalt, 1897. XLVII. p. 744. 
** Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt, 1874. p. 307. 
Hantken. Magvarország széntelepei, p. 326. 

f Mega Raum. a somodi szénbányászai keletkezése. (Bányászati és Kohászati 
I.apok, 1892. p. 295 ) 



SOMODl 30H0S- IT 



A szen oligocénkorú. 
Grittneb a. elemzése szerint: 






3 :^|i'i! 

I lll ""^ 

8 ifi " " 

lói 3-79 13'76h l-á4|l8-4ój ö-SÍ 1 1-19 14386| frlC. ' 4-18 
i0-4b\ 3-35 1 1-39' I l-:)428-37l 3-91 ; 1" 19 |:í866J ő-3(i : 4-52 
*3-ft^3-37 ll-84|12'64[á*-16Í3-03ll-15i4«97l4-57!3-69 

Nedvesséf;-, hamu- és kénmenles anyagra átszámítva: 



Sümodi, aknagz^n, Abauj-Toroa ni. 


' 


H 





N 


7103 
71-75 
72-81 


5-86 
Ö-94 

5-60 


21-27 
20-20 
Í9-fi7 


t-84 
3-11 
1-92 



A vegykisérleti állomáshoz beküldött szén Bittó Béla elemzése 
szerint: 



14-4* ál'58 ! 4«-3a 3-67 2-44 ! 5-92 

Somogy, I. Vasas. 

Somo8'UJ/alu, Nógrádmegye füleki járásában. 
Gbittner Albert elemzése: 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 




Somosajfaln, Nógrftd m __ ... 


C 


H 





JV 


7509 


4-00 


19-1* 


1-77 
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szahom:s. 



Steierdor/w Stdjerlak, 1. Anhia, 



Szabolcs, Baranyaniegyében. L. Péan szénme(jU')wze. 

Vasúti állomása helyben van. 

Az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társulat tulajdona. 

18 lefejtésre alkalmas széntelep van, 0*5 — 2*1 m vastagsággal. 

A széntelep feküje és fedője pala és homokkő váltakozva. Geológiai 
kora liasz. 

Fel van tárva aknákkal. A Ferencz József-akna mélysége 172 m. 
A György-akna mélysége 250 m. A szén pillérfejtéssel termeltetik. 

Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga 1.650,(X)0 q. 

A szén a bányából részben közvetlenül, részben osztályozva kerül 
eladásra, 50 — 70 krért mm-ként. 

A szén piacza kiterjed : Magyarország, Ausztria, Bosznia, Szerbia, 
Bulgária és Romániára. 

A szén kokszolható és ez rendesen nagyobb mennyiségben ter- 
meltetik. 

Szabolcsról a következő szenet vizsgáltam meg : 

1. Szabolcsi szén. Ferencz József-akna. I. oszt. lokomotivszén. 

2. Szabolcsi szén. Ferencz Józset-akna. Il-od oszt. lokomotivszén. 
A levegőn teljesen megszáradt szén 100 súlyrészében találtam : 



1. 
u. 


Nedvesség 


Hamu 


Összes kén 


^T «'J-« 


0-62 
0-79 


12-36 
14-98 


2-35 
1-59 


2-23 
1-50 


7200 
6950 



A fütőképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 
1885. évben Schillingek MÓR-tól a m. kir. földtani intézethez bekül- 
dött szabolcsi szén tartalmazott : * 



Hamut 


Higros- 
kopos vizet 


Éghető 
anyagokat 


17-62 


0-88 


81-50 



* A m. kir. földtani intézet \SSh. évi jelentése, p. I7i. 



SZABOLCS. 
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Dr. ScHWACKHÖFRR eleiTizései : * 





C 


// 





N ■ 
i 


Higr. „ 1 Éghető 
víz H*'"" kén 


Kalória 

1 


Év 


61-25 


3-42 


7-04 


1-21 


6-56 26-52 2-41 


5719 


1895 




60-05 


3-28 


6-61 


1-04 


10-02 1 19-00 2-80 


5585 1895 


Szabolcsi szén. köze- 


61-30 


3-27 


H-45 


1-03 


9-17 18-78; 3-11 


5702 ' 1895 


lebbi megjelölés 


60-10 


3-28 


5-98 


MO 


8-36 21-18 i 2-62 


5617 ! 1897 


nélkül _._ 


64-53 


3-20 


6-39 


1-67 


3-30 20-91 ! 3-63 


5984 


1898 




5910 


3-21 


5-76 


113 


7-59 1 23-21 3-24 


5545 1900 




57-63 


3-26 


7-96 


1-06 


8-86 1 21-23 1 2-58 


5335 1900 


Középérték ... , . 


60-57 


3-27 


6-60 


1-18 


7-69 : 20-69 : 2-91 


5641 




8400 


4-69 


9-65 


1-66 


■ 


i 




84-60 


4-62 


9-30 


1-48 , 






A föntiek hamu és 


a5-08 


4-54 


8-95 


1-43 


' 


• 


nedvesség mente- 


85-30 


4-66 


8-48 


1-56 


1 


! 


sen átszámitva . 


85-14 


4-22 


8-44 


2-20 




1 




85-40 


4-64 


8-33 


1-63 


i 






82-43 


4-66 


11-39 


1-52 


1 
i : 




Középérték 


84-56 


4-58 


9.22 


1-64 


1 

1 




Porszén hamu és 


59-75 


3-13 


7-49 1 


1-30 


3-14 25-19 


2-52 ' 


5519 i 1900 

1 


< 

nedvességmentesen 


83-37 


4-37 


10-45 


1-81 


1 


1 







Dr. ScHWACKHÖFER eleiTizései : ** 





Szén 


i 

Hidrogén 


Oxigén 


' Nitrogén 


Víz 


Kalória 


82-30 


4-22 


4-42 


1-42 


1-29 


7752 


Szabolcs, Ferencz 


77-65 


3-96 


4-97 


1-45 


1-47 


7282 


József-akna 


81-43 


4-19 


5-41 


1-39 


1-19 


7645 




78-59 


4-01 


4-52 


1-41 


1-38 : 


7388 



* Fr. SCHWACKHÖFER. Die Kohlén Oesterreich-Ungams und Preuss.-Schlesienti. 
Zweite Auflage 1901. 

** Az I. cs. kir. szab. dunagözhajózási társulat Pécs melletti köszénbányái 1896. 
Ismertető füzet. A társulat kiadása. 
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SZABOLCS. 



(trittner Albert elemzései : 



■ 

aknás 






Szén 

Hidrogén 
Oxigén 


Nedvesség 
Hamu 
Éghető kén 


Nitrogén 1 


Kalória 1 


összes kén 

Elgözölögtetö 
képesség 


£1 nem égett 
maradék 

Vizsgálat éve 


zén,I. ren. 




67-31 3-98. 4-06 


1 
0-91! 19-95! 2-64 


i 

M5'6519 

1 


■ 1 ■ 

1 
2-71. - ,1888 








68-02 


4-07 5-88 


0-56! 18-71 i-::7 


1-196511 

1 


1-60 6-2429-20 1888 








(>5-42 


4-29 1-72 

1 


0-9022-38 4-22 


1-07 


6579 


4-27 6-8826-83 1894 








63-89 


3-611 3-97 0-75i23-57J 313 

1 r 1 


1-08'6151 


3-23 


6-05 26-90Í 1896 








71-25 


4-08' 2-93 


0-81|17-20! 2-69 

1 


1046910 


2-81 


5-97 


24-42|l897 








64-02 


3-7(^ 3-99 


0-91 


23-51 2-70 


1-176176 


2-82 


6- 13,26-7 111898 

1 








61-33 


3-6-* 3-93 


1-00 26-33 


2-45 


1-325936 


2-51 


6-4324-68 


1899 




\ 11. rendű, 




69-41 


4-06 4-66 


0-87 


16-25 


3-51 


1-24 


6714 


3-69 


6-6629-28 


1888 








56-53 


3-41 


5-88 


2-26 


28-31 


2-64 


0-97 


5405 


2-69 


5-2532-54 
5-7^26-76 


1889 








61-44 


3-74 


3-54 


0-81 


26-35 


3-04 


1-08 


6005 


3-07 


1889 








63-29 


3-76 


5-20 


1-01 


23-05 


2-64 


1-05 


6088 


2-67 


— 1 — 


1889 








61-02 


4-19 


4-62 


1-71 


24-38 


2-70 


1-38 


6047 


2-79 


5-8132-58 


1889 


CJ ^ 






71-70 


4-28 


4-89 


1-10 


14-43 2-41 


1-19 


6945 


2-46 


— 


1890 


O * 




61-55 


3-80 


315 


1-01 


26-47 3-12 


0-90 


6046 


3-16 


5-22128-12 


1890 


■ 




>» 


56-30 


3-56 


3-30 


2-14|30-86Í 2-94 


0-90 


5534 


3-0ll 5-25Í32-54Í 1890 

1 


CQ 




a 

cd 


61-80 


3-95 


1-89 


1-2227-461 2-70 


0-98 


6142 


2-74 


5-0728-49 1891 


IX! , 




u 


62-37 


3-80 


3-87 


1-58 


24-58 2-63 


1-17 


6071 


2-68 5-8025-23 


1895 






cd 

CQ 


58-77 


3-65 


4-44 


1-24 


28-67! 2-03 


1-20 


5700 


2-1 1| 5-4623-59 


1897 








56-84 


3-50 


3-25 


108 


31-52 2-62 

1 


1-195559 


2-72 


5-28'28-97 


1898 








71-25 


3-84 


5-71 


0-77 


15-58, 1-50 


1-356711 


1-58 


61i;22-72 


1898 








72-02 


4-40 


2-90 


1-61 


16-27' 1-51 


1-297033 


1-61 6-16!25-99 


1898 








62-89 


4-29 


1-72 


0-70 


25-23' 3-88 


1-29*6367 

( 


3-91 5-8123-99 


1899 


aprós 
briqu 
ková( 


zen « 
ettesz. « 
;sszén « 




65-3(>l 3-92 
65-39' 4-01 
64-04, 3-78 


3-70 

5-78 
5-84 


1-34 
1-35 
0-93 


21-91 
20-45 
21-79 


2-35 
1-98 
2-54 


1 -4216348 
1-046286 
l-08'6129 


2-43 5-8525-33 
2-06 6-50i26-43 
2-60 — — 


1899 
1899 
1890 


aknás 


5zén, 1. ren. 




56-22; 3-66 


2-88 


0-89132-23' 3-01 


1-115581 


3-18' 


1900 


briqu 


> 11. « 
etteszén 




64-21 
63-85 


4-12 
3-92 


2-62 
4-30 


0-98 
0-70 


24-45 
24-92 


2-33 
1-47 


1-29 
1-11 


6352 
6185 


2-42 
1-52 




__ 


1900 
1901 





SZABOLCS. 










Nedvesség", hamu- és kénmeiites anyagra átszámítva: 




Szabolcs, aknaszén. I. rendű, Baranya in. 


c 


H 





• N 


87-99 


; 5-20 


5-31 


1-50 






w 


85-93 


1 514 


7-43 


1-50 






N 


90-23 


5-92 


2-37 


1-48 






R 


88-06 


; 4-98 


5-47 


1-49 






ir 


89-85 


5-15 


3-69 


1-31 






K 


87-84 


; 5-08 


5-47 


1-61 






1 


87-34 


! 5-18 


5-60 


1-88 




1 « 11. rendű, < 


1 


87-45 


5-12 


5-87 


1-56 






1 


84-64 


5-11 


8-80 


1-45 






K 


88-04 


5*35 


5-07 


1-54 






1 


86-34 


5-14 


7-09 


1-43 






1 


85-69 


5-88 


6-49 


1-94 






1 


87-37 


5-22 


5-96 


1-45 






» 


88-68 


5-48 


4-54 


1-30 


• 




í 


87-89 


5-56 


5-15 


1-40 








90-07 


5-76 


2-75 


1-42 






t 


87-59 


5-34 


5-43 


1-64 








86-35 


5-37 


6-52 


1-76 






1 


87-74 


5-40 


5-02 


1-84 






I 


86-73 


4-68 


6-95 


1-64 


« » Hl 




89-34 


5-46 


3-60 


1-60 


« < « < 




89-60 


6-11 


2-45 


1-84 


aprószén « < 


1 


87-85 


5-27 


4-98. 


1-90 


• briquette « * 


1 


85-80 


5-26 


7-58 1 


1-36 




kovácsszén « * 


( 


85-69 


5-06 


7-81 1 


1-44 



:>:>! 



A cs.^k. Déli Vasúttársaságtól az osztr. cs. k. geológiai intézet chemiai 
laboratóriumához beküldött szabóidé szén, közelebbi megjelölés nélkül, 
JoHN-tól végezett elemzési eredménye : * 



Szabolcsi szén ._ ... 


1 


9 

B 


Q 


c 
2 




Kén 


Kaloría 
szárított 


Kalória 
Berthiersz. 


1-15 


12-05 


74-70 


3-63 


5-20 


3-27 


7101 


6026 


Koksz**.-. 




15-15 








1-40 


— 


— 


Ferencz-József akna*** .._ 


1-06 


4-23 


82-57 


4-52 


7-62 




7930 


6622 



* Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt 1895. p. 3. 
** Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 1892. p. 159. 
*** Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 1888. p. 623. John elemzése. 
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SZABOLCS — SZAPAB. 



A szabolc)<i szén legrégibb elemzését Nkndtwich Káholy •Magyar- 
ország legjelesebb kőszéntelepei 1851. » czimú munkában, p. 47., találjuk 
és pedig a szabolcsi határon fekvő Borbála és Ferencz nevű kőszén- 
bányákból, a melyek a pécsi székesegyház terjedelmes jószágaihoz tar- 
toztak. 

Elemzésének eredménye a következő : 



Borbála-bányából 
Ferencz-bányából 


(0 


Hamu 

Széneny 

Köneny 


Éleny 


Víztarta- 
lom 




Az illó al- 
katrészek 
mennyis. 


Koksz 


1-378 
1-35 


11-415 83-7í>5 4-970 
10-33 89-695! 5-035 


11-265 
5-270 


1-57 
1-08 


5-53 
0-90 


22- 19 

18-45 


77-81 
81-55 



A szabolcsi szén, a cs. kir. Déli Vasúttársaságtól az osztrák cs. kir 
geológia intézet chemiai laboratóriumához beküldve és EicHLEiTERtőI meg- 
vizsgálva * a következő eredményeket adta : 




íixásxkabánya környékén, Krassó-Szörénymegye, szászkai járásá- 
ban is vannak lignit telepek, de nem bányászszák. (Hantken, p. 16, 319.) 

SzarkáSf 1. Ksztergomi szénteíepek. 

Sza/rvkőf 1. Lajta-Ujfaln Sopronmegyében. 

Szdpári barnaszén. Veszprémmegye zirczi járásában. 

A szápári szénelőfordulás már régebben ismeretes volt, de azután 
csaknem teljesen feledésbe ment. 

Hantken Miksa** művében egy külön kis fejezetet szentel a szápári 
széntelepeknek és szénbányászatnak, mely az 1860-as években kutatási 
munkálatok által feltáratott. 

A szénképzödniéiiy rétegének összes vastagsága 12*86 m. 



* C V. John und C. F. Eichleiteb. Arbeitcn aut^ dem chem. Lab. <ler k. k. 
geologischen Reichsanstalt iu den Jahren 1895- 1897. 

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. XLVIl. Bánd. 1897. p. 736. 
** Hantken'. Jelentése a magyarhoni barnaszéntelepek átkutatásának ored me- 
nyéről, p. 14. (A rnagviirlioni földtani társulat munkálatai. ÍV. köt.i 



A szénpadok vastagsága 3'6 m, ezek közül egy :i'50 m vastag.* 
A szénképzödmény oligocén korú. 

A szápári szén arró! nevezetes, hogy nagy mennyiségben tartalmaz 
gyantát, mely sárgás vagy bamaszinű. A fedőben előforduló szén faszerke- 



zetű, az 1 
kezetú. 



) részben előforduló pedig tömött vagy palás és nem faszer- 



Termeitek; 18T4-beD 15,760 mm 
187?. . 10,055 . 
1876 • 13,335 ■ 

Az osztr. cs. kir. földtani intézet laboratóriumában Csernye, Bakony- 
erdö jelzésű szén vizsgálatok a következő eredményeket adták : ** 





Nedveasíg 


Hwnu 


Kalória 


2. 
3. 


16-8 
16-9 
11-fi 


4-1) 
6-0 

15-7 


4022 

4068 
4000 



A szápári szenet Knoblaiich R. az ezredéves kiállításon is kiállitotta. 
Ezen szenet levegőn száradt állapotban Grittnbh A. megvizsgálta a követ- 
kező eredménynyel : 



Nedvesség-, hamu- és kéamentes anyagra átszámítva: 



Szápár, Veszprém m __ 


C 


H 1 O 


.V 


66-90 


S-OK t7-3r> 


(1-67 



L, Csertiiff. 



* Hastkkn Miksa. A mHBTHr lioi 
siata. 1878, p. 25a. 

Gi:(J[LER Gvi'i7/i. A szápári szf'itv 
*zatí Lapok, 18W. p. 1»3.| 

•• Hauer. F.issile Kolilen (ICHter 



orszáKHÍnuk széntelepei és széiibánrú- 
rövid ismerttitése. (Biiiiyászati és Kohü- 
iis: PüUék p. í:í. 



Hw/Msná-r, Fínranviune^ívt-ht-ti- A íZ»:Db;)ii_va a Szaszvar-Mítza tí>t.u! 
/illf>ni;i.-'t/)! -vS kílóniéterriTÍ tirol^ü^ra van. A pecii püspöki uradaíOG 
tiilajrfona, melynek h^rlóje a Kö^zt-rifiáriva t-s Traiaprár Táríuiat B'.ida 

f)f;HtfTt. 

Összesen 7 széntelep van ""S — -rn m vaítaí>á2l)aii. A széntelepei 
IrUihnyirí- szakadozottak é* najrj'on ví^lódöttek. 

A :Jzénfelep frdójét és fpknjét esetrr-l-t-it-tr*: szénpala és honiokk- 

kéfif'Zi. 

A szén feltárnsa nioslari kiz;iri>laií akmivalal történik é^ a két létez. 
aknu mftlyséjre '2tXt m. 

A -tz^nfelepek alakjának knlönlélesége -Zfrítit változik a szénTejté: 
rtifVIJa is, (U: rendesen fötepásztafejté-s alkalmaz tátik. 

A szén közvetlenül a bányából kerül eladásra, a mennyiben osztá 
lyozások ritkán történnek, mosásnak pedí^ alávetve neni lesz. 

A HZén föff)gyasztója a m. kir. államvasút, mely ezt nemcsak Doni' 
tiiivártól Fiiiiiiei]/, hanem más vonalokon is alkalmazza. A inafián-ipar- 
vállalatok részére havonkint 6(«Hlq adatik el. Ára lOfikf-ként ő^— 6(.lkr, 

Mövid története: Minte(ry száz év előtt e}:T ide telepedett némel 
bányász a vidék kovácsai számára szenet ásott a kíbiivásokon. A negjTe- 
turn évekbim Missrach, Uhasche későbbi tulajdonos elődje; a rendszeres 
liáriya ti zeniét me^íkezdette és a Szt.-Háromsáíí-aknál mélyesztette le. 
lfiiA:-«:jfK-tő| íi jelenlegi tulajdonos vette át a bányát, de az üzem és lur- 
uit-U^n i-ühV akkor t^ur.ipfidiitt, a midőn a in. kir. állairivasiitak a nyolcz- 
vaníiM években kezdték a szenet használni. 

Kokszolási kisérlelek nem történtek. Egy tíázsyártási kisérlet téte- 
leit /át(rá)iliaii, azfinhan eredménytelenül. 

A szi'i.-zvári liaszszéri lóleni véfrezetl analízis eredménye a követ- 
kező viill : ,\ lcvc-(íőn teljesen me[.'száradt szén l'Hi si'ilyrészében van ; 



lUmii 


1 Ní-iivoH-éjí 


Euhütú 
anyagól; 


Os« 


eskin 


ÉL-hetfi kén 


Kalória 

1 


'i'i-HH 


1 |-t7.'. 


7.-.'(4r. 




=' 


0-7(i 


1 h^H 



A fritóké|)essi'í.'él >lir<-kli' kaloríiiiélern'l hatiiiozlam itje^.-. 



SZASZVAK. 
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Grittner Albert elemzései : 



Szászvár, aknászén... 






Hidrogén 
Oxigén 


Nedvesség 
Hamu 
Éghető kén 


Nitrogén 
Kalória 
összes kén 


Elgözölögtetö 
képesség 

El nem égett 
maradék 


Vizsgálat 


56-723-36;5-63jl-08 


, 1 ^ ■ 
30-30 2- 120-79 5412 2-53 -i - 


1888 






66-21J3-97 6-45'0-93 


20-06 1*56 0-82 6113 2-23 6-26 21-44 

1 


1889 






65-67 3-79;3-93 0-92 23*43 1-40 ()-86| 6305 1-93 5-89 25*21 


1890 






60-87 


3-74 4-6611-82 


26-901-17 0*84,5865 1*71 


1890 






64-97 


4-04 4-98Í 1-00 


23*14 1*06 0*8l!6275|l*53' 6*05|27*32 


1895 




68-663-87|6-42;0-76Jl9-17 0-15|0-97'645l|0-76 6-08 22-55 


1897 




a 


63-96 


3-70!3-37!0-64 25-15 2-27 0-91 6285 2-83 5*87 25*52 


1898 




a 


57-49 


3-77 8-16 0-97 25*82 2-72 1*07 5516 3-15 6-ll|24-94 


1898 






58-28 


3-47 5*87 0*81 


30*10 0*60 0*87 


5525 


1*24! 5-5725-10 


1899 


« kovácsszén 




65-89 


3*87 


5*75 0*81 


21*26 


1*54 0-8816284 


1*59 


1800 


Lajos-akna ... ._ 




56-17 


3*81 


6-85Í1-23 


30*19 0*86 0*89 5419 


1*31 - 


1899 


József-akna . ... 




59-65,4-23 


5*69 1*36 


26-58; 1*50 0*99 5882 1*66' - 


1899 


Szászvár .__ „. _.. 




63-07 


4*51 


4*10 0*94 


24*44 


1-76,1*18 


6309 


2-28 


— 


— 


1900 



Nedvesség-, hamu, és kénmentes anyagra átszámítva: 



Szászvár, aknaszén, Baranya m. _._ .__ 


C 


H 





N 


85*29 


5*06 


8*46 


1-19 


« « « 


85*49 


5*13 


8*32 


1-06 


« « « 


88*44 


5*10 


5*30 


1*16 


« « « 


86-82 


5*33 


6*65 


1*20 


fl « « 


86*86 


5*40 


6-66 


1*08 


II « « 


85*91 


4-84 


8-03 


1*22 


« « « 


88-91 


5*14 


4-68 


1*27 


« « rt 


81-56 


5*35 


11-57 


1*52 


« « « 


85*09 


5*07 


8-57 


1*27 


« kovácsszén « 


86*25 


5*07 

1 


7-53 


1*15 



A Szegy esteli völgyben f Biharmegyében, mi velésre nem alkahnas 
lignittelep van, melynek mintája a magy. kir. földtani intézet gvüjte- 
ményében is meg van. 



SZERÜL. 
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tett alá, mi által a szénpala a tiszta széntől lehetőleg elvíUasz tátott. Ezt 
az eljárást azonban nem alkalmazták többé, mert tapasztalták, hogy a 
szekuli szénnek a dománi igen tiszta szénnel való keverékéből előállított 
koksz hasonló tisztaságú, mint a szekuli mosott szénből előállított. 
A koksznak hamu- és kéntartalma, valamint a hamunak kén- és 
foszfortartalma a következő táblázatban van adva : 



Kevert szén 

Mosott 

Kevert 

Mosott 

Kevert 

Mosott 

Kevert 

Mosott 



Széntelep Koksz j Hamu 



I. 

I. 

II. 

II. 

111. 

III. 

IV. 

IV. 



00 

a 

O 

í 



12-88 
6-50 

10-35 
6-41 

16-95 
S-16 
7-58 
5-3 1 



A kokszban 



hamu 



kén 



18-40 

9-28 

14-78 

9-15 

24-22 

11-66 

10-83 

7-58 



1-282 
1-115 
1-012 
1-152 
1125 
1-166 
0-933 
1-028 



A hamuban 



kén 



fosfor 



0-953 
2-018 
1-956 
3-905 
0-727 
2-015 
1-518 
2-628 



0-116 
0-992 
0-141 
0-148 
0-092 
0-162 
0-190 
0-294 



A szekuli bányászatnál fellépő telepek bányamívelése a völgy szintje 
alatti mélységben történik. 

Ezen bánya a 41 6 m mély Alfréd-akna, továbbá egy ehhez közel fekvő 
lég-akna, valamint a szállító tárnául szolgáló 70 m hosszú Deresényi-tárná- 
val tartatik üzemképes állapotban. 

Lefejtésre alkalmas négy telep van, és pedig az I-ső telep 0*8 m, a 
Il-ik telep 2 m, a Ill-ik telep fedőpadja 0*7 m, feküpadja 0*8 m, és a IV-ik 
telep 1 — 3 m vastag. 

Az északról délre vonuló telepek csapásirányú kiterjedése körülbelül 
800 m. 

A feltárás keresztvágatokkal történik, melyek 40 m-nyí függőleges 
távolságban egymástól az aknától hajtatnak a telepekre. A főalap közle 
a 2-ik, a legszabályosabb telepben hajtatik és innen hozatnak kereszt- 
vágatokkal a többi telepek feltárásra és előkészítésre. 

A fejtés csapásirányú pillérfejtés ; csak azon részekben, hol a telep 
vastagsága 2—4 m-nyire növekedik, alkalmaztatik keresztfejtés töme- 
dékkel.* 

A villamos erővel hajtott szénkülönitő, a szállított szenet darabos-, 
apró- és porszénre különíti. 

* A szab. osztrák- mag^yar államvasutak magyarországi uradalmának leírása. 
Az 1896. ezredéves kiállítás alkalmával kiadva. 



Kulemiustzkv : Áriváiivszeiiek. 
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SZEKUL. 



A szekuli szén kitűnően tapadván, az abból nyert porszén koksz 
előállítására használtatik fel. 

A tőlem megejtett szekuli szénanalizis eredménye a következő : 



1. tolep --- ... 


Nedvesség 


Hamu 


Éghetó 
anyagok 


lOsszes kén 

1 


Éghetőkén 


Kalória 


1-62 


3-()0 


95-3S 


M7 


1 
1-10 


7739 


U. t - 


1-85 


9-77 


88-88 


0-«4 


(Hl 


7100 


ni. c íedőpad 


1-56 


7-99 


90-45 


1-18 


1-04 


7065 


IV. « feküpad ... 


1-25 


3-39 


95-36 


0-64 


0-63 . 


7987 


V. • ... ... 


1-36 


5-06 


93-58 


1-02 


0-94 j 


7441 



A fütőképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 
Grittner Albert elemzése : 




Szekul, aknaszén, 
Krassó-Szörény m. 



67-21' 4-33 



7-051 1-38 17-64 l-Oöj l-33|6463l 1*32! 5-36I30-75! 1892 

1 ' II. 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 




Szekui, aknaszén, Krassó-Szörény m. 



84-09 5-42 ' 8-82 ' 1*67 



Azosztr.-magy. államvasut-társulat resiczai laboratóriumában 1899- 
ben eszközölt analízisek eredménye : 



Szekui 1. telep ... 


! 

Szén 


Hamu 


I 
Hidrojrén 


0-fisr 


Kalória 


59-95 


2:^48 


3-89 


12-78 


6059 


11. (1 


68-8H 


15-84 


4-22 


1111 


6540 


X 111. iekütelep 


69-76 


i;i-69 


4-32 


12-23 


6602 


« 111. fedőtelep 


7()-S0 


11-86 


i-30 


1 3-04 


6641 


IV. telep ... 


75-40 


10-3S 


4-4-i 


Í)-S() 


7196 


1. « 


i 




• 


— 





Ezen közölt adatok ugyanazok mint az 1895. évi adatok, azon kü- 
lönbséggel, ho^ itten a kalória- számok mások. Kénmeghatározást nem 
tartalmaznak. 

Smendrő, Borsodmegyében. 

A vasúti állomástól '5 km távolságra fekszik. 

Tulajdonosok a szendröi kisbirtokosok ; bérlője : Sárkány Cobsél, 
Disznós- Horválhoii. 

A telep vastagsága, közlés szerint, 2*5 m. 

Az akna 20 m mély. Ez ideig csupán előmunkálatok é^ kutatások 
eszközöltettek. A vállalat 1892-ben kezdődött. A szén felső-mediterrán 
körű. 

Az osztrák cs. kir. geológiai intézet uhemiai laboratóriumához bekül- 
dött, Sábkánv szénbányászatából jelzéssel ellátott és EicHLeiTBR-töl meg- 
vizsgált szénanalizis eredménye a következő; * 



Síén 


Hidrogdn 


0+N 


É«hetö 


Ned- 


Ham. ^*°^^ 




Siamitotl 
kalória 


Kaloiia 
BeHhier sí. 


37-0* 


2-98 


14-70 


1-63 


36-55 


7- 10 im 


"' 


3093 


2875 



Szendrő, aknaszén. Borsodmegye jelzéssel Grittneb Albert elem- 
zést közöl a következő eredménynyel : 



Nedvesség-, hamu és kénmentes anyagra átszámítva: 



Szendrö, aknauzéD, Borsodmegye .. ._. 


C 


;/ 


(1 


N 


71 M 


5-72 


21-8I 


117 



■ Jülirliucli <). k. k. Keul. ReichBBQHtall. 1897. p. 741. 



szír IN t — szfos, 3ft> 

Sxirina, 1. Berzászka. 

Hxokola-Hutn, Hontmegye. 

Av. osztrák c^. k. geológiai intézel cheiiiiaí laboratórium álioz bekül- 
dött szénpróba elemzése: * 



».-,-«, B.„. j.s;?r... 


7-8 1 U'2 5180 
14-3 , Ö-l t 43*2 

! 1 



Sxokolovac, I. Jagujedovác. 

íhurduki, Bihar m. 
Grittner a. elemzése: 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva; 



Szurduk, akoaszén, Rtbar m. _. -._ 


C 


H 





jV 


71r70 


5-85 


18-55 


0-90 



Bittó B. elemzése: 



NedvflU^ 


Hiinu 


St«n 


! ö«.. 

1 hidrogén 


DÍBPOD 


Onzeskén 


Kalom 


11-36 


3-97 


65-03 


; WX, 


3-61 


3-00 


6311 



áfetícíközség. Hevesmegye pétervásári járásában levó, Antmna-táriia. 

Ballától 21 km, Egertől 24 km-nyire fekszik. Tulajdonosa Beniczky Gtörgt. 

Kél széntelep van, az egyik a disznösi, a másik a H^ymásvölgyben. 



' Jahrbuch d. k. k. geolog. Reicttsanatolt. 1886. p. : 



stei 



SZfCS — TARÍK 



A szén vastagsága, közlés szerint, :2 m. 

A szenet kibuvási helyén 1892-ben találták meg, csupán télen míve- 
lik a legegyszerűbb módon. 

Vasútja nincsen, kocsiútja rossz. A szenet csupán Eger és Szűcs 
községbeliek használják. 

A szén ára a bányánál, minőség szerint, 50, 35 és 20 kr mm-ként. 

Az országos m. kir. chemiai intézethez 1893. évben beküldött szén 
vizsgálata, Bittó Béla szerint, a következő : 



Nedvesség 


Hagymás- p.j,^„^ 
völgyi 


21-28 19-62 


Hamu _. _. ... 


7-4;^ 5-50 


KéD ... ... ._ _ .„ ... 


3-23 214 


Fosforeav (P,0J 


0-019 0-006 

1 


Széneny ... _ 


53-80 55-67 


összes hidrogén ... ... .-. ... 


4-73 4-48 


Disponibilis hidrogén — ... ... 


3-54 2-91 


Kalóriák. . ... ... ... ... ... 


5337 Ö289 


Elpárologtatási érték _. 


8-5 8-4 


(siOb C -h !29(X) I 
A ffltőképességet V 


y — g)x2500^'600V^ 




630 



képlet szerint számította. 
Grittner Albert elemzése : 




Szúcs, aknaszén. 
Heves m. 



49-08^-34 17-36 



13-75 13-23 1-56 



0-68 4561 2-05 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 



• 

Szúcs, aknaszén. Heve? m. 


1 

C i H \ 

1 ' 


A 


6S-69 6-07 24-29 

1 


0-95 



Tártig 1. Bátor. 



TARTOLGZ— TEMESVÖLGY. 363 

Tarti.lez vidékén, Szatmármegyében, mívelésre nem alkalmas szén- 
telep van. (Hantken, p. 14.) 

Tata^ I. Felső' Galla. 

Thalheimi lignit, 1. Buglócz, Schreihersdorf. 

Tetnesvölgyi széntelepek. * Karánsebes és Örményes közötti 
Temesvölgy medenczéjében már régóta ismerik az ottani széntelepeket, 
de sokáig a szén kelendősége hiányában figyelemre nem méltatták. A szén- 
telepek behatóbb feltárásai mindeddig nem eszközöltettek s igy a szén- 
képződmény földtani viszonyai kellően még nincsenek megállapítva. Paul 
szerint** e medencze földtani alkotásában a mediterrán (tengeri), a szar- 
mata és a congeria pontusi) emelet vesznek részt. 

A szén vagy lignit, vagy barnaszén. 

Kisebb mennyiségű szenet termeltek és pedig 1876. évben : 

az örméDyesi bányában - 10,888 mm. 

a vercserovai « ._> _. . — .-. 1,900 « 

a karánsebesi « — ._ . -. — ._. 268 • 

1876. év végén területek adományoztál tak, Losznicsova területén a 
karánsebesi járásban, Vercserova és Golecz területén, Örményes, Fövés 
területén a teregovai járásban, Ulova, Verendin, Mehadika területén a 
teregovai járásban, Mehádia területén az orsovai járásban, Jablanicza, 
Valea Bolvasnicza vidékén. 

Örményes, Illova és Vercserova szeneire vonatkozólag Hantken 
p. 316., közöl néhány megközelítő analízist : 



^ Hantken. Magyarország széntelepei és szénbányászata, p. 314. 
** Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1874. p. 387. 
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TIHO -TISZA-KmVA, 



örményes 




1874 


víz 


nió 

alkatrészek, 


Széneny 


Hamu 


Kalória 
Berthier sx. 


18-92 


39-07 ' 


:í4-98 


6-97 


3981 




._ 


« 


18-Oá 


38-7S ' 


37-17 


6-06 


4142 




— »— ~. — ^ *^* 


« 


17-13 


37- 10 


32-42 


13-28 


3646 




_.- . — . 


« 


19-10 


37-77 , 


38-51 


4-62 


4018 




... «»M _— - 


< 


18-54 


38-06 


35-94 


7-46 


4007 




m- m, m. ._. «••. 


« 


15-12 


39-73 


3717 


7-98 


4207 




111. sz. akoa 


1876 


17-92 


36-82 ' 


32-25 


13-00 


4376 




< 


« 


14-87 


36-29 


40-76 


8-07 


4119 




harántyágat... 


1877 


21-52 


41-48 


30-83 


6-17 


3905 




aknafenék.. 


« 


18-12 


44-36 


27-82 


9-70 


3699 


Illova _ . . 


— ... .... «— . 


1876 


1912 


33-42 


28-a5 


19-10 


3744 


« 


- - -. . »_ 


c 


17-57 


i 34-62 


31-15 


16-65 


4063 


Vercserova 


• - - . .. 


« 


17-55 


47-90 


33-20 


i-:^ 


4738 


c 


» ■. . . ... 


c 


22-15 


38-05 


32-73 


7-07 


4047 



Tiho községből, Szilágymegye zsibói járásából való szenet iiitó 
zetünkhez megvizsgálása végett beküldte l^öw Lajos, Deésröl. 
A levegőn megszáradt anyag 100 sülyrészében van : 



Nedvesség 


Hamu 


Éghető 
anyagok 


összes kén 


Éghető kén 


Kalória 


12-77 


14-79 


72-44 


7-48 


7-24 


4388 



A fütőképességet, kívánatra, csupán Berthier módszere szerint 
határoztam meg. 



Tisza^Kirva környékén, Ugocsamegyében, lignitet találtak. 
Ezen lignitből 1900 deczember havában Müller János budapesti 
lakos küldött be mintát főbb alkatrészeinek megvizsgálására. 
A levegőn megszáradt lignit 100 sülyrészében találtam: 



Hamut. . _ 
Nedyességet... 
összes ként 
Ffltöképessége 



... 9-81 sr. 
. 31-41 sr. 
... 0-41 sr. 
3498 kalória 



a melyet kaloriméterrel határoztam meg. 



T(>K()Í>. 
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Tokod, Esztergommegyében. 

Tokod vasúti állomástól 1 km, Táth hajóállomástól 5 km távolságra 
fekszik. Tokod vasúti állomással saját vasutjával van összekötve. 

Tulajdonosa a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság. 

Lefejtésre alkalmas egy telep van 6—8 m vastagsággal. 

A telep fedője eocénbeli cerithium-rétegek, feküje agyag, mélyeb- 
ben megalodus-mészkő. 

A feltárásra egy 1650 m hosszú, kettős vágánynyal ellátott öröktárna 
(altárna) szolgál. 

A szénfejtés módja: pillér-keresztfejtés tömedékkel. 

Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga 569,232 mm. 

Az eddigi összes széntermelés, közlés szerint, 2.84f6,162 mm. 

A széntermelés volt : 1898-ik évben 616,000 mm. 

1899-ik < 532,000 t 
1900-ik f 700,000 f {?). 



A szén közvetlen a bányából kerül a kereskedésbe, ára 42 kr 
mm-ként. 

A szén piaeza : Budapest, Alsó-Duna vidéke, Tisza vidéke. 

Történeti fejlődése azonos a doroghi bányászattal.* 

1898-ban a 1800 m hosszú falazott öröktárna építése fejeztetett 
be és a központi villamos telep létesítésével ezen bányászatot teljesen új 
és modern technikai alapra fektették. 

L. Az esztergomi terület széntelepei, 

A tőlem megvizsgált tokodi Paulina-, Móritz- és Leontina-telep 
szenének vizsgálata a következő eredményeket adta : 

A levegőn teljesen megszáradt szén 100 súlyrészében van : 



Paulina-telep.- ... 

Móritz-telep 

Leontina-telep 


Hamu 


Nedvesség 


1 


Éghetőkén 


Kalória 


7-165 

4-61 

5-26 


130a5 

13-97 

15-87 


79-75 
81-4-i 

78-a5 


7-05 
4-18 
1-96 


1-59 
-2-35 
1-(M) 


5133 
5385 
5197 



A fütőképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 



'*' Brujmann V. Sújtólég felrobbanás a tokodi barnakőszénbányában. 1871. 



ScHWACKHÖFER ujabb elemzósei : * 














1 
i: H í) N 


";^^- 1 H.m„ 


Élghetű 
kén 


Kalória 


&* 


SiW 3«i 15-851 0-90 


n-Qi 


17-00 


á-56 


4767 


1894 


Tokodi aknasíén 


57-5^ 3-88 IS-ael O'fIS 
53-281 ;í-71 ! 16-34 VU 


11-04 


7-59 
I3-S4 


6-64 
5-9S 


Ól 97 
4881 


1x94 
1894 




ai-51, 3-7Ü 14-31, 0-8« 


11-56 


1904 


4-65 


4692 


1895 


A + elemzés kózéi-- 
érléke ,_ 


71-41' 5-a!l!af-0i' 1-38 


11 -2^ 


14-37 


5-t>8 


4884 




A 4 eleniüéa hamu- éa 
nedvesMégnienteBen 


70-73 4-70 Ü3-30Í 1-31 
71-26; 4-96 21-85 1-93 














7Ü-78! 5-33 1 30-6ái 1-27 


i 








Középérték _ _ .„ .__ 


71-B5-5-08J2Í-95 1-42 













ScHWACKHÖFKH Tokod. minden közelebbi megjelöléssel iiiú(f iiöy.Ö\ 
egy elemzést a következő eredményiiyel : ** 



Síén 


HidroKCD 


O^Vea 


Nitrogén 


NedvBssít; 


Hamu 


Égheie kén 


Kalc^a 


49-58 


; 3-54 


17-80 


1-44 


12-31 


l5-3:t 


e-4i 


4483 



Grittnek Albert elemzései : 



Nedvessé[í-, lianiú- és kénmentes anyagra átszámítva: 



Tiikiuf. üknaKZén, Esztei^um ni. ... _.. 
Tütod- Várberek, aknaszéo. Eszterffiini m. 


C 


Jí O 


N 


73-44 
79-69 
73-74 


6-49 18-85 
6-lü 14-13 
6-09 19-Hi 


1-22 
1-18 
1-01 



iHWAfiKHíÍFErt. f)ie Kohlén Oesterreich-ünnarns umi Preusf.-Schlesiens. 



in. Heizweii d. Kohleu 1893 p. 78. 



Nendtwich KAboly 'Magyarország legjelesebb köszénteleppi 1851" 
művében a következő elemzést közli ; 



Fi 



f 'biJv^' """" Síénenj | Kűneny 



■49+ 10-995 67-496 [ 4^705 37-800 I Ufür, 



Az osztrák es. k. geológiai intézet cheniiaí laboratóriumához a tri- 
faili szénbányamü társulattól beküldött és EiCHLEiTKB-től megvizsgált to- 
kodi szén, (közelebbi megjelölés nélkQl.) analízisének eredménye : * 



í . ( 

hamuban' ktn 



-Ti 



57'S7 I 4K» I 12-80 1 7-11 i 13-80 



Tólna-Vára^a, I. Váralja. 



TaunJ. Modrus-Fiume megye ogulini járásban. 
Grittner Albert elemzése : 



Nedvesség-, hamu- és kénnientes anyagra átszámítva t 





C ' H 


j\' 


Tounj aknasióü, Varacd m 


7(1-95 6-60 f4-8l 


0-M 



' Jahrbacb d. t b. geologiscbeD ReichBBiistalt. 1897. XLVIl. Bánd. p. 741. 



TroJHtvo. Beiovár mellett. 
Grittner Albert elemzése : 



Nedvesség-, haiiiú- és kénmenteü anyagra átszámítva: 



Trojstvo, ttknasíén, Köros-Belovhr m 


C 


H 





JV 


66-06 
66-46 


5-77 
5-44. 


27-0* 
S6-69 


113 
1-41 



Törcévár-Ujváv'i fekete széiitt:iülel, Brassó- és Fogarasniegyék 
brassói és törcsvári járásaiban, hol azonban ii széntelepek mé^ nincsenek 
kellően feltárva,* 

1875-ben 17,361. 1876-ban 50,000 mm szenet termeltek a volkányi 
Cloncordia bányában. 

Ezen széntelepek liaszkorbeli képződmények. 

L. Újvár, Volkáiiy. 

Turdousln község liatárúban, Ái-vamegye vári járásában, lignit- 
terűlet fordul elö, hol azonban a széntelepet nem mivelik.** 
L. Ljeszek. 

Újbánya- Eibenthfil. Az eiltentlial-iijbiiiiyai kószénképzödmény 
igen csekély kiteijedésű.*** A kérdéses vidék atapközetc gnajsz és szer- 
pentin, mely kivált a déli irányban egész a Dunáig terjed és sok helyen 
jó minőségű chromérczet tartalmaz. A gnajszon közvetlemll fekszik a kö- 
szén-képződmény. 

* Hantken. Hagrarország széntelepei, p. 16. 157. 
*■ Hantken. Haff^arország azéatelepei, p. 13.321. 
•'• P. Hamtsem M. Magyarország »zéntelepei, p. S5. 
Ur. BcHAFAHznc K Felvételi jelentése. (A m. kir. f/ildtnoi intézet évi jelentéte 
1899-röl. p. 127.) 



ÚJBÁNYA. !269 

A szén az ü. n. Dxüki telep, tO — 15 ni vastag, sötét szinú, sokszor 
igen csillámdús, finom homokkő rétegen fekszik. Ezen széntelep 1*5 — 14 
méter vastag. Minősége igen változó. A szén telep rendesen egy meddő, 
40 — 120 cm vastag kőfekvet, az ú. n. középkőtől két padra van osztva. 

A szén ritkán egészen tiszta s vastagsága nagyon változó. Rendesen 
igen finom palafekvetekkel van átszőve, minek folytán többé-kevésbé tisz- 
tátalanná lesz. Sokszor a szén átmegy vastartalmú, bitumenes, igen ke- 
mény agyagos szénpalába, melyet itten «Brand»-nak neveznek. 

A széntelep sokszor a dülés irányában összeszorul úgy, hogy tulaj- 
donképen hullámos felszínű. 

A szén fütőereje nagy antracit-féle — s ennélfogva nehezen 
gyulád meg és rövid lánggal ég. Kokszolásra nem alkalmas. 

A szén nagyon laza, s könnyen szétdörzsölhető, annyira, hogy a fej- 
tett szénből csaknem öO^/o mint por a bányában marad, a mi különben 
csak azért történhetik, mert az eddigi sok évi tapasztalat szerint a töme- 
déknek használt porszén nem gyulád meg. 

A Wenczel-telep, melynek vastagsága 24 — 40 m. Ezen telep szene 
hasonló a Dunatelepéhez. Jelenleg a széntelepnek csak a fedőhöz közel 
fekvő padjait fejtik kömlbelűl 4 m vastagságban : a feküpadok szene 
vöröses szinnel van bevonva és ezért nem tartják fejtésre érdemesnek. 

A termő kőszénképződmény rétegei még egy másik helyen is látnak 
napvilágot a szóban forgó vidéken, még pedig Eibenthaltól délnyugatnak 
a Duna torlatai irányában.* Itt hajdan szénkutatások is történtek. 

A régebbi bányászati viszonyokra vonatkozó adatokat 1. Hantken 
fent idézett munkájában. 

Dr. ScHAFARziK Ferencz fentebb idézett jelentésében a következőket 
mondja: « Tekintve végre az általános geológiai viszonyokai, valamint a 
bányákban látott kőzetek sorrendjét: azon meggyőződésre jutottam, hogy 
az egész szénképződmény, mely Újbánya mellett előfordul, egy az alap- 
hegységbe belegyúrt redő teknőrészének felel meg, minek következtében 
azt tartom, hogy a Duna- és a Wenczel-telep egyetlen egy U alakulag 
meghajtott telep két végének felel meg.» 

ügy a Diiaatelep, mint az Erzsébetíelep össze van kötve 8 km hosz- 
szú keskenyvágányú vasúttal a Dunaparttal. 

Az újbányái kőszéntelep a Plavisevicza község területén levő Lubo- 
tina nevű szénrakodó állomástól 14"6 km-nyire fekszik. 

Tulajdonosa Argles G. F. Orsován volt, jelenleg a Beocsini Czement- 
gyári ünio, Redlich, Ohrenstein & SpirzER-é. 



* TiETZK. Geol. Palíiont. Mitth. aus deiii südl. Theile des Banater (rebii-jTs- 
stokes. p. 44. 
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Nedvesség 


Hamu 


Szén 


összes 
Hidrogén 


Dispon. 
Hidrogén 


összes kén 


Éghető kén 


Kalória 


1-35 


23-57 


68-35 


3-23 


2-92 


1-16 


1-06 


6404 



Az 1868-ik évben a szab. osztr.-magy. államvasuttársaság vegytani 
laboratóriumában Oraviczán végzett elemzés eredménye a következő: 



Víz 

(Hygr.) 


Széneny 


Hamu 


lUó alkat- 
részek 


Kalória 
Berthier sz. 


2-17 


79-75 


3-62 


14-64 


7142 



A bécsi műegyetem vegytani laboratóriumában 1874-ben végzett 
elemzés : 



Víz 


Hamu 


összes kén 


Éghető kén 


Égö 

anyagok 

(szén) 


Kalória 
Berthier sz. 


U-59 


7-61 


0-70 


0-45 


91-35 


6411 


0-44 


7-50 


0-68 


i 0-65 


' 91-41 


6549 


0-11 


6-88 


0-89 


1 0-81 


1 92-20 


6551 


0-83 


13-67 


0-55 


1 0-28 

1 


1 85-22 

1 


6199 



Az osztrák cs. kir. geológiai intézet laboratóriumához beküldött 
szén elemzése: 



Darabos szén — 

Koczka szén ... ... 

Mosott szén ... ... ... 


Nedvesség 


Hamu 


Kalória 
Berthier sz. 


0-6 
0-7 
0-5 


5-5 

5-9 

13-2 


6440 
6626 
5815 



SCHWAGKHÖFER 


* Újbánya akrmszén jelz 


éssel két elemzést közöl : 


A fentiek hamu- és 
nedvesség mentesen 


C H \ N ' 

1 


1 ' 

"rer- Hamu ^J'" Kalória 


70-97 2-71 6-40 0-78 
80-72^ 3-51 4-34 ; 1*14 
87-77 3-35 7-92 0*96 
89-98 3-91 4-84 ' 1-27 


1 

Í-(K) ' 18-14 0-55 6310 
0-76 9-53 1 0-63 7370 

1 
1 



* Fh. S<:hw.v<:kh5feh. Die Kohlén Oesterr.-Unjfarns u. ProusH.-Schlesiens. 1901. 



(! 



jan. 7.1 


beküldőit szén ana 


lizise a k 


jvetkezó 


eredmén 


eket adti 


i: 


Síén 


HídrogdQ 


Oii|iéD 


«it^.. 


Kín 


Fo-for 


Hama 


Hiitr. Tíi 


HO-ll 


i 3-59 


2-5« 


0-75 


0-73 


0-()4 


ll-6fi 


O-BF. 



Fajsúlya: 1-379. 

Fütöképessége = 7ö5á kalória, a melyei 

8080 C X 3*562 (H - ^ ) - 8080 X 34462 (3-59 g- , 

képlei szerint számított ki. 

Ghittser Albert elemzése : 



Nedvesség-, hamu- és kéniiientes anyagra 


átszámítva: 




UjhkDva, aknnxzén, Krsssö-SxóréDy in.* 


C 


;/ 1 


N 


8S-77 


4-47 ' A-m 


093 



Újbányán, Eibenthalon Krassó-Szörénymegj'ében, Pirgu Maré 
nielletl létezik egy liasz-korú szénkulatás, a mely kb. három órányira 
északra fekszik az eibenthali, illetve újbányái keskenyvágányi'i vasút vég- 
állomásától. Ennek a tulajdonosit Argles, Orsován. 

A szenet a helyszínéről dr. Schafarzik Ferkn"<;z m. kir. osztály- 
genlogus hozta. 

A tóicm megvizsgált kőszén összetétele a következő : 

A levegőn jól megszáradt szén l'fO si'ily részében van: 

I Nedve..«K ' Hamu ' ^'f^^e'^ Ossw. N ElÍKhelfi S ' K.ibri. 



* Jatirl>ucL il. k. k. )t«<ilo^. Iteichvii 



HJBÁKTA— ÜJvAB-TflRCSVÁB. 273 

A fütőképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 

Eibentkal-on D'Elia örököseinek és Schheiber SiEGFRiED-nak is van 
jóminöségú koszén- és barnaszénbányája a Puskásvölgyben. Az Antonius- 
bányatelep pedig feltárás alatt van. Fekűje gnajsz, 

UJbáwya, Pécs mellett, Baranyamegyében. 

Az osztrák cs. kir. geológiai intézel chemíai laboratóriumához he- 
kiildött szénvizsgálat eredménye: 



»..™« 


Huhu 


KnlorU 
Bertbíer sz. 


™ 


11-80 


5913 



Újfalu, I. Lajtn-Ujfalv. 



Uj-Gradiska, Pozsega megyében. 
Grittner Albert elemzése: 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 



Uj^radiska (PetroTOHello), aknászén, 
Pozsega megye ___ _._ ___ 


C 


H 





N 


65-97 


:>-5?i 


3(i-47 


á-(n 



Vj-Karánsebes vidékén pontusi korú szénielep van, a hol kutató- 
aknákat mélyesztenek. 

JJjvár-törcsvári iiasz-koru képződmény.* 

Hazánk délkeleti részében, Brassó vidékén a széntelepeket tartal- 
mazó liaszképződniény két vonulatban teijed el, még pedi^ : 



* P. Hantken, Hagjarü i-szúg széntelepei, p. 
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rRlKA>T TAf«A«Wr>. 



a nyugoti : a holbak — volkánvi vonulat Foffarasmegye lörcsrári járá- 
sában és Brassómegye brassói járásábanj 

a keleti: az újvár — rozsnyói vonulat Brassómegye brassói járásában. 

E képződmény földtani viszonyai mindeddig még nincsenek kelióieg 
kiderítve * és az ottani szénbányászat i-r csekély. Az újvári liaszképződ- 
mény rétegeinek letelepülési viszonyai vetődésekkei többszörösen meg 
vannak zavarva. Az itteni széntelepek vastagsága igen különböző, ig}* 
Volkánynál 2 m, íiárenkattt-on Újvárnál 1 m. Tnunlorh árokban 1 m-nél 
vastagabb széntelep-kibuvás fordul elő. 

A szenet az osztrák cs. kir. földtani intézet laboratóriumában E^hm 
vizsgálta meg a következő eredménynyel : 

Víz = 5*4o/o ; hamu = 5'4<Vo : kalória Berthier >z. 5883. 
L. Volkány, Brassómegye. 

Uríkány^ I. Lupény, Zsilvölgy. 

Urkut^ Veszprémmegyébeii. 

Az Urkut és üjhuta között teijedő völgy jobboldalán mélyesztett 
kutatóaknában egy, állítólag 1*6 m vastag telepre akadtak, mely az ezen 
telep fedőjében és feküjében előforduló kövölet(»k alapján biztosan az 
eocén képződménybe tartozik.** 

UsztyUf Hladovkaf és Vavrecnka községek határában. Árva- 
megye trsztenaí járásában széntelepet találtak. Vasúti állomása Kralován. 
Tulajdonosa a Felíiőríi^ai har)tasznibáiiya társusnij t'szlyán. 

Az orsz. vegytani intézet és vegykisérleti állomáshoz beküldött sze- 
net Bittó Béla elemezte a következő eredményiiyel : 



Földes... ... 

Tiszta barna- 
szén ... . 


' 1 

Nedves- „ ^ ^ 
3^ Hamu Szén 


összes 
Hidrogén 


j 

Dispon Összes Éghető 
Hidrogén kén kén 


Kalória 


10-75 52-14 43-17 

1 

"28-44 5-05 1 4«-()f> 


2-25 
3-69 


0-98 ' 1-91 
±0-1 2*()« 


1-46 
1-35 


!2133 
4342 



A varnnnói járásban Zeniplénmegyébon I87r)-ban találtak barna- 
szóntelopet, s nbbaii az évben 500 nmi szenei is termeltek.*** 



* Hei;hi(:h Fkhkncz. A Székelyföld földtani és őslényt ;nii leírása. (A m, kir 
fnldtani intnzet évkönyv<*. V. k(it. p. !»:2--99.i 

*'" Hantkkn. Miij,7;iror<zá^' szcntele[)oi, p. :2Í'8. 
Hantkkn, n adatok a déli líakonv föld- és öslénvtaiii isiiMT«'téhez. 
Hantkkn. Ma^^yarorszájí szénteleixM. pag. 14. 



TAR ASD — VAR GY A8. 



V szeneit* Hauer K. a bécsi geológiai intézet che- 

miai vizsgálta meg a következő 



Varbti, I. Jf^rasznyfi. 

Vargyets, Udvaihelymegyében, I. Kóperz. 



* C. M. PAri.. Die Brannkohlen-AhlagerungeD von Crontien und Slavoníp 
(Jahrbnch 0. fc. t, Reolng. ReichsünKtalt. 1874.. p. 286.) 



■N'll, 



VASAS -VAGZ. 



-i77 



Dr. ScHWACKHÖFER elemzései : 



Vasas 111. sz. akna .. 


Szén 


1 

Hidrogén 


Oxigén 


Nitrogén 

1 


Víz 


Kalória 


77-75 


1 
4-11 \ 


6-40 


1-39 


1-47 


7303 


« Józsa-tárna ... 


78-34 


4-12 


6-00 


1-43 


1-01 


7323 


« Thomrnen-akna 


75-81 


4-42 ' 


7-44 


1-24 


1-61 


7130 


« « « 


74-85 


4-05 ' 


5-78 


1-23 

1 


1-27 


7052 



A vasast szenek közöl Nendtwich Károly « Magyarország legjelesebb 
kőszéntelepei 1851 »> czimű munkájában, p. 44 — 47. két szénelemzéssel 
találkozunk. 

1. Fekete kőszén Mihály-bányából Vasason. 1845. évben saját maga 
gyűjtötte. 

2. Fekete kőszén, tekealakú, Vasasról. Ennek szerkezete középlő 
réteges (concentrisch schalig) ^/a — IVa vonalnyi vastag réteggel. 

Ezen két szén elemzésének az eredménye a következő volt : 





1 








i 


1 

1 


1 • 






ránysul 
figsuly 


a 


a 

o 

a 


öneny 


ieny 


iztari. 


én 

ló alkat 
részek 


oksz 


1. Mihály bánya 


< 


9 


co 


M 


-H 1 


> 


M 


, P 


M 


1-298 


2-91 


88-76 


5-04 


6-30 


1-06 


1-64 


23-18 


76-82 


2. Tekealaku... ... 


1-339 


12-05 


86-72 


5-09 


8-19 


1-67 


0-76 


21-43 


78-57 



Az osztrák cs. kir. geológiai intézet ehemiai laboratóriumához, a 
cs. kir. déli vasúttársaságtól beküldött vasast szénnek EicHLEiTER-től vé- 
gezett elemzés eredménye : * 



Nedvesség 


Hamu 


Szén 


Hidrogén 


O^-N 


VA^ 1 Kalória 
^^^ RZJimltott 


Kalória 
Berthier sz. 


0-75 


12-40 


74-37 


3-61 


6*46 


2-41 


6088 


5909 



Vaskoh vidékén, Biharmegyében, lignittelepet találtak, melyből 
minta a m. kir. földtani intézet gyűjteményében van. Nem mivelik. 

Vácxi szénterület, 1. Kösd, 



* Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1895. p. 3. 



VARALJA VAHHELY. 
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Nedvesség-, haniú- és kénnientes anyagra átszámítva: 




Váralja, aknaszén. Tolna m. ... ..- _._ 


C \ H () 

1 


N 


87-11 5-53 6-14 


122 


« « « 


82-51 5-37 1 10-91 


1-21 


« t « _._ 


83-55 5-59 > 932 


1-54 


« « « 


86-36 5-89 í 6-53 , 


1-22 



Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához be- 
küldött szénvizsgálat (Eichleiter) eredménye : * 



I. ... -. 




'£ 




Egbetö kén 


Nedvesség 


Hamu 


Kén 
a hamuban 


összes kén 


Kalória 
számított 


Kalória 
Berthier sz. 


66-18 


3-92 


7-88 


0-57 i 


0-75 


20-70 


0-70 


1-27 ! 


6187 


5779 


II. -. ... 


70-45 1 


4-35 


8-38 ! 


2-42 


2-50 


11-85 


0-58 


3-00 ; 


6814 


6325 



Várhely község határában, Hunyadmegyében, a Kalealata árok 
déli részén, közel az árok elágazása előtt egy felsö-mediterránkorú bama- 
szénkibuvás fordul elő. 

Dr. ScHAFARZiK Ferencz jelentésében a következőket irja:** Két kis 
szénpad látható e helyen az árok balpartján, a melyek közül a felső 
0*30 m, az alsó 0*50 m vastag, az őket egymástól elválasztó murvás 
agyagból álló köz pedig 1 m vastagságú. 

Ezen kis rétegsorozat ÉNy-i dülésű 35° alatt. 

Minthogy e széntartalmú mediterrán itt közvetlen a szentpéterfalvi 
rétegeken nyugszik, s ennélfogva nagyobb kiterjedése nincsen, a külön- 
ben is csekély vastagságú szénelőfordulásnak gyakorlati értéket nem lehet 
tulajdonítani. 

Alsó-Bauczártól K-i szélén a Valea Arszuhij'hsiU barnaszénre is 
kutattak. A szénnek előfordulását ezen a helyen már régebben ismerik és 
1863-ban Obernauer Károly atyja kutatta fel először. Azóta a dolog pihent 
és csak ujabban vállalkoztak Markup Ferencz és Garlathy József bánya- 
mérnökök arra, hogy ujabb kutatásokat eszközöljenek és 1897-ben egy 
114 m-es tárnával csakugyan fel is tártak egy kb. 1 m vastag barnaszén- 
telepet, a melynek lefejtéséhez azonban előttem ismeretlen okból nem 
fogtak hozzá. A szén felső-mediterránkorú. 



* Jahrbuch d. L k. geologischen Reicbsanstalt. XLVII. Bánd 1897. p. 736. 
** A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1899-röl. p. 84, 85. 



VerrHennya, Kra-T-ó-Szön-ny megye, karánsebesi járásában. 

A l^joíi- és Ilkabányatelek Korpa állomástól 7 km távolságra fekszik. 

A Délmagyan^rszági Szén bányamű R. T. Tcmesvárott. tulajdona. 

Két széntelep létezik. ,\z I. telep I3'.5 m. a IL telep 31o m vastag, 
a melyek liknak és tárnákkal táratnak fel. * 

Fedőjét nagyobban* a/.fiTVits, csillám tartalmú homokkő képezi kevé^ 
ítzürkés fehér agyagréteggel. Feküjét fekete ag^'agpala képezi. Kora felső- 
mediterrán. 

Az akna uiélysége 155 m. Tengtrfeletti magassága 519 m. 

A hányamüvet i-sak rövid ideig mivelték és 1893. évben körülbelül 
Um vaggon )á lOÍJO tonnái szenet termeltek.* 

A terciérkonj barnaszénben részben lignittelepfilések is vannak. 
A szén riagyobhára tiszta és rostára guritva osztályozzák. 

A .szén a bányánál tounánkint 3 frtért árusiltatik el. 

Kzen széritelepet kb. fO év elölt rablómivelés útján mivelték. míg 
IS92-l)en ezen társaság rendszeresebb mivelésnek vetette alá. 

A kószénbánya, a szlatinai m. kir. erdőgondnokság ilB99) jelentése 
.■izerint már két év óta üzemen fcivül helyeztetetl. 

Megvizsgáltam a vercserovai barnaszén mindkét telepének anyagál 
és pedig az 1-só telepei, a meljTiek vastagsága 13'5m.ésall-telepet. mely 
21*5 m vastag. 

A levegőn teljesen megszáradt anyag 100 sűlyrészében volt: 



NadT«n«tt OsszcB kéii|B((heUltéa Kkloria 



76-455 h->S> 17-fite 0-93 j 0-J7 4591 

76-4K «■?« 1501f> ;!-fi7 i 3-aO 4601 



A fütöképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 
Grittneh Albkrt elemzése VeiTserováról, közelebbi megjelölés nélkül: 



' Hantkrn. MBinraror<iKág sténtelepei, p. 316. 



VEHENDLN — VW<TES-SOMLYl). 



áSH 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 




Vercserova, aknaszén, Krassó-Szörény-iu. 


1 
C , H 


i 

1 

1 


A 


67-69 h'Ht 


á5-53 

1 


0-96 



Verenttin, Krassó-Szörénymegyében. 

Kora felső-mediterrán. Egyéb adatok hiányzanak. 



Vékénj/f 1. Kárász, Pécsi szénmedencze. 

Vértes-Somló (Zsemlye) község határában, Komárommegyében 
egy lefejtésre alkalmas oligoczénkorú széntelep van, a melynek átlagos 
vastagsága 2 m. 

A Corvin szénbányaművet gr. Pejácsevich János bérlő mivelte. 

Távolsága a vasúti állomástól 14 km. 

A feltárás 51 m mély aknával történt. 

A hol a széntelep 2 — 2*5 vastag és csupán egy vagy két meddő 
réteget tartalmaz, a fedő-, valamint a feküréleg világosabb vagy sötétebb 
szinű agyag, hol pedig a telep több vékony réteget képez a kibúvás, illető- 
leg az alkotó medencze szélei felé, sárga és kékes szinű homok. 

A szén pásztafejtés szerint történt. 

A zsemlyéi uj szőlőhegy alatt mélyesztett fúrólyuk az oligoczén kép- 
ződmény rétegein hatolt át.* A rétegek összes vastagsága 58'49 m és 
a szénpadok összes vastagsága 1'66 m. 

A széntermelés volt: 1874-ben .. .__ . _ 47*774 mm. 

1875-ben .._ 2O500 « 

t876-ban ... 18-958 « 

A tőlem végezett Vértes-Somló- Corvin-bányából származó szón- 
analizis eredménye a következő volt : 

A levegőn teljesen megszáradt anyag 100 súlyrészében van : 



anya^roK 


Nedvesség ösnzes kén Égheti kén 

1 

1 


Kalória 


7á-855 , 1Í2-44 


14-i«)5 1 0-66 1 OtH 

1 i 


(424!^ 
(4316 



A futőképességet direkte kaloriméterrel határoztam meg. 

* Haittken M. a magy. kor. orsz. széntelepei és szénbányászata. }>. ^, 10, 249. 
Hantken. Geológiai tanulmáuiyok Buda és Tata között, p. iAH. 



(ÍHITTNEB Albeht elcmzése : 



Nedvessé^-, hanu'i- és kénmentes anyagra átszámítva ; 




Vírtes-Souiló (ZBenilyei, aknaízén. 


C- II \ 

i 


N 


71-09 5-85 ÜIO 


l>96 



Nendtwiüh Károly ■ Mattyarország legjelesebb kő:^zénlelepet 1851n 
rzimü munkájában a z.ti'iiilei szén elemzését a következőképen közli : 





Hamu 


SUmaj 


KöiMDy 


eieny 


Tii 


KíD 


DM 
>lk>t- 


Koktt 


1-347 


4-ar. 


71-!*!« 


♦■790 


43-315 


lí-60 


«>-5T 


40-46 


59-.=B 



Az osztnik cs. kir. földtani intézet chemiai laburdturiumabaii végzett 
elemzés: eredménve : * 





v„ 


Hamu 


Ealoiia 


j 1. 


|n-l 


lí-3 


*V^ 1 


i a. 


l*-í 


lOO 


♦lh> 1 


i ;i. 


1V7 


ft-^ 


SSTfi ( 



t 'iij:>Hzeii-jzenteiepek FeÍso-t.ialla e> Najiv-Nemetegyhaz határában 
f :on1ulnak elő. L. Ff/tf-ínií/'í, 



Vihoríftt-GtitiH travhit iietrrseg vidéken Idbb helven fordul elő 
^;u■'.,i^f,"; ::■ -Jí ^ijn'.itlelep, de ezek inivelesre alkalma-aknak nem találtai- 
ük tUxTsrN. i. 14.. 



áW VOI.IAnY — VBDNIK. 

A szénlerület alsó-liaszkorú. 

Az osztrák cs. kir. geológiai intézet chemiai laboratóriumához be- 
küldött szén vizsgálata:* 



CoDcordiabánya 



Nedvesség 



4791 
r>435 



L. Újvár Töresvári liiiszképzöilméiu/. Holbneh. 

ViUffyfalu, 1. Lajta-Ujfahi. 

Vörösvár, Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye pilisi felső járásában. 
Gbittseh Albert elemzése : 



Nedvesség", hamu- és kénmentes anyagra átszámítva: 



Vnrősvár. sknasién. Pest iii. 


C 


H 


o 


JV 


73-56 


fi-40 


18-64 


1-50 



Vrdniki köszénbánya, Szerémmegyében, ;i rimia- vrdnikí h. é. 
vayut végpontján fekszik. 

A szénkibuvás kiterjed: Vrdiiik, Manastir (Majdan, Morinlovo, Ra- 
vanical, Vrdnik-Selo, Pitlc, Klanac, Hopovo (írig) községekre. 

A bánya Pongrát>; és társai tulajdona. 

A széntelep 1'9 m vastagságíi fedő- és 22 rii vastag fekürétegböl 
áll. A két réteget egy K* eni vastag meddöközet választja el egj'mástól. 

A széntelep közvetlen fWlőjél palásagyag képezi, fekűjét JtO cm-iiyi 
agyagréteg, mely alatt fekete agyafr i's vt''k(íny, mivelésre nem mélló szén- 
réteg van. Ki)i-;i oligoczón. 

* Jahrhucb d. k. h. Renrog. Heichsatislnll. ISfiHi, p, WMi. 



VRDXnC — VRONIK-MAJDAiN. 
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A feltárás aknaszerűleg, jelenleg 60 — 160 ni mélységben történik. 

A szén pillérfejtés útján nyeretik. 

A szén részben a bányából kerül eladásra, átlag 35 — 42 krért méter- 
mázsánként. 

A szén piacza Horvát Szlavonor szag keleti része, Magyarország déli 
és Szerbia északi része. Főfogyasztója a m. kir. államvasutak. 

Az első kutatások a vrdniki szénmedenczében az 1841 -ik évben 
tétettek meg és 1847-ben folytatták. 1852— 1856-ig kismérvű volt az 
üzem. Későbben megfelelő közlekedések hiányában a bányaüzem telje- 
sen szünetelt. A rendes nagyobb üzem a ruma — vrdniki h. é. vasút meg- 
nyitásától, 1889. évtől vette kezdetét, 

1897. évben termeltek 807978 mm szenet 

1898. « « 794880 « « 

1899. f • 723738 i « 



A szenet főbb alkatrészeire nézve 1889. évben a bécsi cs. kir. próba- 
hivatal (Priwoznik) vizsgálta meg a következő eredménynyel : 

A beküldött légszáraz III. tárna jelzésű szénben talált 12o/o nedves- 
séget, 4o/o hamut, fütőképessége pedig a Berthier közelítő módszere sze- 
rint 5265 kalória volt. 

ScHWACKHÖFER tanár vizsgálata 1895. évben a következő: 

A beküldött szén 100 sülyrészében volt: 



Széneny Hidrogén Oxigén , Nitrogén Higr. víz 



55.97 



3-96 



15-58 



1-11 



19-36 



Hamu 



4-02 



Éghető kén 



0-21 



Hamű-, és nedvességmentes szénre átszámítva 



c 


H 





A^ 


73-05 


.5-17 


20-33 


1-45 



.,..,..,. , 8100 C + 29000 (H— Vn O) -f- 2500 6' — «30 IV 

1? ütőképessége . l _ 

képlet szerint kiszámítva = 5006 kalória. 



Vrdnik'Majdan . 

Vrdnik község határában, Szeréinmegyében két lefejtésre méltó 
telep van (1. és 2. pad), összesen 2*8 — 4 m vastagsággal. 



VRDNIK -MAJDAN. 
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I rxKR A.-tól a m. kir. államvasutak laboratóriumában végzett 
eredményei a következők voltak : 




aknaszén. 



57-19, 4-4.S:ni-77 li-21i 5-07 



g- 40-Oál á-85,lá-ü8'í25-90 17-()á 

52-451 3-96il7-34;13-85 10-93 

5l-52| 3-03! 16-341 7-05 939 

54-88Í 3-84! 17-44 13-91 8-65 

57-06, 4-14,18-29 11-67, 7-43 

.53-97' 4-1 l'14-39il3-í)0 12-71 

I 

48-1 li 4-0813-71 15-1516-76 



O 



1-íK) 

0-85, 

0-41 

0-44 

0-16 

0-10 
1-11 



l-i>S526á 1-1-2 
0-68|3473' íJ-93 
1 -06|4695 0-52 
l-03i4539 0-68 
1- 124847 0-:>7 
1-19|5093 0-31. 



4-79 19-13| 1887 

- — 1.^90 

4-72 17-11, 1895 

4-4921-20|l896 



4-78 16-;a 1897 

4-44 16-90 1898 

1-724966 0-221 4*5^ 17-36 1899 

— 1900 



I 



1-084521 1-25 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Vrdnik, akna»zén« Szeréin in. 


c ; 


1 
II 


N 


71-75 


5-62 1 21-03 ' 


1-60 




71-17 ; 


5-07 22-55 


1-21 




70-11 ' 


5-29 23-18 


1-42 




71-04 1 


5-01 22-53 í 


1-42 




71-01 : 


4-97 22-57 


1-45 




70-73 , 


5-13 


22-67 


1-47 




72-74 ' 


5-54 


19-40 ' 


2-32 



Az osztrák cs. k. geológiai intézet chemiai laboratóriumához békül 
dött szén vizsgálata a következő :* (C. R. v. Hauer és C. John.) 

1. Szén a feltáró tárnából Nr. 1. Podkuloin-túrna. 

2. « a Podkulom-lárnából Nr. II. 

3. « az Oscár-tárnából. 

4. « a Vrdnik-aknábnl i\r. 11. 

* Jahrbuoh d. k. k. kcoI. Fieichsanstall. 1875. p. 178. 



KiiWHÍiis/kv : Asviiiivs/.i>ui-k 
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vuliínv-zsilviudej. 



I. 

2. 
3. 


Nedvessdg 


Hamu 


Kalória 
Berthierst. 


lO-I 
10-5 
11-6 

7-fí 


3-5 
6-4 
8-8 
S9-5 


+316 

3906 
3960 



Vulkány — Zsííví^/ííty községben, Hunyadmegyébenvan a Felsö- 
Zsilvölgyi Köszénbánya-Társulat, Gebbbkt Guidó és Rotter József barna- 
szénbányája. 

1897. évben termeltek „. ... ._. 446,410 mm Bienet 

1898. t 1 662,471 ■ ■ 



Gbittner Albert elemzései : 



* Az analízis kézi míntáhól történi. 



VULKÁN — ZAGYVA-RÓNA . 
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Nedvesség , hamu- és kénmenles anyagra átszámítva : 



Vulkán, aknaszén, Hunyadmegye 


C 


H 





N 


78-16 


5-70 


14-55 


1-59 


« « t 


78-25 


5-35 


15-15 


1-25 


« « « 


77-02 


5-02 


16-99 


0-97 


« « « 


76-06 


5-43 


17-40 


1-11 


« « « 


75-69 


5-76 


17-44 


1-11 


• aprószén, « 


71-98 


5-80 


21-24 


0-98 


• • • ___ 


77-03 


5-75 


16-19 


1-03 


« f « 


75-72 ; 


5-20 


17-41 


1-67 



Zddnyaf Bereg megyében. 
Grittner Albert elemzése : 



Zadnya, Bereg m. 






ti 

s 

s 



•a 

o 



f 

(n 
> 



3 

a 



ö 
"« 

•M 



Cifi 






■ a 
-c ' 8 



50-49 3-82,1 6-29! 16-941 11 -34 



0-44 



0-68 



4515 



1-16 






4^ 



li il 






1893 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Zadnya, Bereg m. „, ... ... ._. ___ 


C 


H 





AT 


70-83 


5-36 


1 
22-85 


0-96 

1 



Zagradiai termő-kőszénképződmény.* 

Ezen termő-kőszénképződmény területe Stájerlaktól délkeletre az 
ú. n. Zagradia vidékén kezdődik, hol a Münis-patak nyugat-keleti irányát 
délire változtatja és DNyD irányban egész Lapusnyik helység határába, a 
Néra völgyébe terjed. Mívelésre alkalmas széntelepet azonban nem ta- 
láltak. 

Zagyva-Róna község határában, Nógrádmegye füleki járásában, 
a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság tulajdonában levő egy 
lefejtésre méltó széntelep ismeretes, ennek a feltárása László- és Róna- 
tárnákkal történik. 



* Hantken M. Magyarori^zág széntelepei és szénbányászata, p. 84. 



IP* 



ZAJKÁNT — ZSEMLYE. 



A budapesti végy kísérleti állomáshoz Salgó-Tarján László-tárna és 
Róna-tárna jelzéssel beküldött szénminta Bittó elemzése szeriiil : 



Láazlö-láma. . 
Róna-tirna.. . . 


leávtB- 

9éK 


Hamu 


B.. V 


Di,p. ö^^^. Eghewj p^o„ Kalória 


13-98 
16-86 


9-26 

5-56 


57-á3 4-21 
55-041 3-68 


a-33 1 1-44 i lib 1 0-032 ■ 5269 
1-51 1 1-72 1-48.1 (H«Ö' 4849 



Zujkány község határában, Hunyadniegyélien. 

Dr. ScHAFARZiK Ferenck jelentésében * a következőket irja: 

■A vaskapu-szoros zajkányi oldalán van eg)' pont, hol finomabb 
szövetű a kőzet, és a hol márgás homokos agyagpadok is láthatók. 
Ugyanitt fekete szénpala is fordul elő benne (a 610 kofától kissé Ny-ra), 
melyre hallomás szerint mintegy 30 év előtt kutatás is történi, a nélkül, 
hogy ez kielégítő eredményre vezetett volna. A szénpala ugyanis több 
méter vastagságú, de összefüggő tiszta szénből átló telepet nem találtak 
benne. » 

A képződmény kréta-korú. 

Zala-Apáti lignit a m. kir. földtani intézet gyűjteményében lát- 
ható, mely azonban nem miveltetik. 

Zlatár-Bisutrlcisa, Várasd megyében, Horvátországban. 
Grittner Albert elemzése : 



Nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva : 



Zlatár-BisitricEa (Tugonicai, aknászén, j 


C 


H 





N 


65-21 
63-99 


4-88 
5-28 


28-88 
29-38 


1-03 
1-36 



Zftenűye, Komárommegyében, I. Vértes-Somló, FH-tÖ-Galla. 
' A m. kir. földtani intézet évi jeleotéqe 1899-r<I!. p. m. 



..i-n..-.- .--•twiai "-ZGiiTTii '"-^zieteses 



■'^^ _ 






V .xLiai. .ajLÍi:r ^!2iirr 






—1.^ •• ■ HRH 



rf- » 



:"'^-i: neici vitása 



/ / 



'i'/ 






'•'•' //'»/í7V 



i2:..vt.v: t 



Grittnbr Albert elemzést 



Nedvesség-, haniú- és kénnientes anyagra áUzáinitva : 



Z:>ilvÖl(;>-, iLup^Dvi. akDUSién. Hunyail m. 


C 


H 





.V 


79-17 


5-73 


13-33 


1-87 


. 


80-Ii 


6-14 


11-93 


l-8i 


t t iiprösien. 


!k<-79 


&m 


10-94 


1-91 


t 


7S-47 


5-sn 


13-91 


\'Hi 


1 1 dHrabo<!°ieii. • 


8104 


Ö-81 


11-43 


1-74 


koksi. 


97-9! 


1-37 


*82 




• • • 


97-41 


1-05 


1-54 


_ 


YiktAría. aknRi'tén. RanTfi*) ni.. Zsilvnlgy 


78-59 


5-97 


13-97, 


1-47 


< • . 


7í.-(« 


5-50 


15-20 


1-24 




7!H)9 


6-06 


13-51 1 


1-34 




77-68 


e-i? 


14-54' 


1-60 




76-60 


5-W. 


15-76 


1-69 



A ízén piacza : Oélmapyarorszá^ é? Románia, a m. kir. államra?- 

. ;\ boti'aivi izukiii^yar. a tordai éí /ernesti papiranTapgyár stb. 
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Irodalom : 

HoFMANN Rafael. A fiatalabb ásványszén kokszolhalásáról, 1896. Mill. 
Kongr. Számadó jelentés. 

Az Úrikány-Zsil völgyi Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság. Ismerte- 
tés a millenniumi kiállítás alkalmából. 

G. Marka. Reisenotizen ü. die Zsilthaler Kohlentlöze etc. (Zeitschr. des 
Berg- u. Hüttenmánn. Vereins f. Kárnten, 1872. p. 265.) 

HoFMANN Rafael. A zsilyi kőszén kokszolhatásáról. (Bányászati és kohá- 
szati lapok, 1886. p. 39.^ Ung. Montan-Industrie Zeitung, 1886. pag. 
36—38. Földtani Közlöny, 1886. p. 105.) 

WiNKLER Benő. A zsilvölgyi kőszénmedenczéről. (Bányászati és kohászati 
lapok, 1871. p. 51.) 

D. Stür. Bericht über die geologisehe Übersichtaufnahme des südwestli- 
chen Siebenbürgen im Jahre 1860. (Jahrbuch d. k. k. geol. Reichs- 
anstalt XIII.) 

Dr. Hofmann Károly. A zsilvölgyi szénteknő. A magyar földtani társulat 

nyinkálatai, 1870. V. k. p. 1. 
— Az erdélyhoni Zsilvölgy harmadképleti szénmedenczéjének, a m. kir. 
földtani társulat megbízásából történt földtani megvizsgálása feletti 
jelentés. (Magyar Földtani Társulat munkálatai, IV. k. p. 57. 1868.) 

Dr. K. Hofmann. Das Kohlenbecken des Zsilthales in Siebenbürgen. (Jahr- 
buch d. k. k. geol. Reichsanstalt, XX. Bd. 1870. S. 523.) 

Jos Pfaff. Die Kohlé von Petrozsény. (Verh. u. Mitth. d. Siebenbürg. Ver. 
f. Naturw. in Hermanstadt, XXIII. 1873. p. 38.) 

Heer Oswald. Az Erdélyben fekvő zsilyvölgyi harmadkőszén virányáról. 
(Magyar kir. Földt. Intézet Évkönyve. II. k. 1. füz. 1874. p. 1.) 

Staub Móricz .dr. A Zsilvölgy aquitankorú flórája. (Magyar kir. Földtani 
Intézet Évkönyve. VII. k. 6. füz. 1887. p. 207.) 
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FÜGGELÉK. 



•I •• 



A KÜLFÖLDI PONTOSABB SZENTELEPEK 

ELEMZÉSI ADATAI 



FfOGELÉK. 








HOl 


Alsó-Ausztrta kőszenei. 


Higr. 

víz I 


Hamu 


£gbet6 1 
kén 


Kalória 


1 




1 




Gi'ünbach (Neunkircher pol. ker.) ^ . ^. ... ^, 


5-44 

1 


2-54 


0-41 

1 


6366 


« « Jodlhofer-telep 


8-79 


615 


115 1 


5765 


fl t Garoli-telep 


5-39 


5-88 


0-79 ' 


6104 


« « Antoni-telep 


5-22 \ 


2-49 


' 0-55 i 


5838 


t « « .... .... 


6-76 i 

1 


9-72 


0-67 : 

1 


5767 


*Schrambachi fedötelep 


1-05 

1 


8-49 


2-32 . 


7501 


« fekfltelep — 


1-08 1 


6-01 


2-03 


7625 


^Uinterholz, Barbara-tárna 


2-11 


10-85 


1-94 


7203 


*G8tadt'Ybbsitz 


1-56 


13-47 


2-90 


6997 


*Yhbth<ili közép telep _ „ 


5-03 


19-44 


.3-90 


5362 


Aisó-ausztria barnaszenei. 










Thallem (Krems pol. ker.) darabos szén 


19-73 


15-78 


0-65 


3921 


^Wölbling aknászén^. -.. — .. 


20-52 


19-56 


' 5-68 


3547 


* Stazenílorf, felső pad _ . . _ ._. 


19-85 


11-96 


4-00 


4047 


<i közép pad „ ^. 


22-02 ' 


12-88 


7-00 


3769 


• alsó pad ..„ • - ._. 


19-83 


10-74 


6-33 


4252 


Felső-Ausztriái barnaszén. 










Wbí/'í{Csrí7-rrauní/ia^Vöklabr. pol. ker.)Thomasroith 


30-09 


9-35 


0-32 


3337 


* • lignit k. é. .-. 


32-26 


8-17 


i 0-19 ' 


3332 


Csehország kőszenei. 










/if/aíinr) (Schmichov pol.ker.)Mayran-akna, koczkaszén 


11-08 


5-99 


0-53 

1 


5931 


f « « aprószén 


11-45 


17-11 


I-IO 

1 


5033 


« « Pruhon-akna, koczkaszén . . 


12-24 


9-84 


0-72 


5670 


« « « aknaszén -. 


11-22 

1 


18-68 


0-46 


5076 


« i Rarré-akna, aknaszén 


8-07 


14-61 


0-77 


5716 


« « Ferencz József-akna, aknaszén 


7-90 


19-02 


0-75 


5497 



A *-gal jelölt fontosabb adatok Franz Sghwackhöfer «Die Kohlén Oesterreich- 
Ungarns und Preuss.-Schlesiens 1901* czitnö munkájából, a jelnélküliek Franz 
Sghwackhöfeh «Die chemische Zusammensetzung und der Heizweii der in 
Oesterreich-Ungarn venvendeten Kohlén. 1893. » munkájából vétettek át, 

A f-tel jelöltek GRrTTNKn Albert « Szénelemzések különös tekintettel a magyar- 
országi szenekre* munkájából valók. Részletesebb adatok a felemlitett munkákban 
találhatók. K. é. = közép érték. 

A részleges átvétel a két szerzőnek előleges és szives hozzájárulásával történt. 



rrOGELEK. 



HOl 



Alsó-Ausztria kőszenei. 

Gi'únhach (Neunkircher pol. ker.) ... — — 
« « Jodlhofer-telep „ . 
« « Garoli-telep 
« « Antoni-telep 
• « « 

*Schrambachi fedőtelep 

« fekütelep — 

*HinterholZy Barbara-tárna 

*G8tadt'Ybbsitz 

^Yhhthali közép telep — 

Alsó-ausztria barnaszenei. 

Thallem (Krems pol. ker.) darabos szén ~ 

*WölbUng aknászén^.. _ 

*Stazendorf, felső pad ^. _ .... 

« közép pad _ .„ -. -.. 

« alsó pad ™. .- .„ 

Felső-Ausztriái barnaszén. 

Wolfsegg-Traunthal (Vöklabr. pol. ker.) Thomasroith 
* f lignit k. é. — — 



Higr. Hamu i ^^^/^^ Kalória 

I Kén I 



VÍZ 



Kla 



Csehország líőszenei. 

ÍMr)(Schmichovpol.ker.)Mayran-akna,koczkaszén 

« aprószén 

Pruhon-akna, koczkaszén .. 

« aknaszén 

Rarré-akna, aknaszén 
Ferencz József-akna, aknaszén 



5-44 

8-79 
5-39 
5-22 

6-76 I 
1-05 i 

1-08 ; 

2-11 i 
1-56 I 
5-03 



2-54 

6-15 

5-88 

2-49 

9-72 

8-49 

6-01 

10-85 

13-47 

19-44 



19-73 15-7S 

20-52 19-56 

19-85 11-96 

22-02 ' 12-88 

19-83 10-74 



0-41 
115 ! 
0-79 ' 
0-55 
0-67 j 
2-32 . 
2-03 
1-94 
2-90 
3-90 



0-65 
5-68 
4-00 
7-00 
6-33 



6366 
5765 
6104 
5838 
5767 
7501 
7625 
7203 
6997 
5362 



3921 
3547 
4047 
3769 
4252 



30-09 


9-35 


0-32 


3337 


32-26 


8-17 . 


0-19 


3332 


11-08 


5-99 , 


0-53 


5931 


11-45 


17-11 , 


110 


5033 


12-24 


9-84 

1 


0-72 


5670 


11-22 


18-68 


0-46 


5076 


8-07 


14-61 


0-77 


5716 


7-íK) 


19-02 1 


0-75 


5497 



A *-gal jelölt fontosabb adatok Franz Sghwagkhöfeh «Die Kohlén Oesterreich- 
üngarns und Preuss.-Schlesiens 1901 » cziinö munkájából, a jelnélküliek Franz 
ScHWACKHÖKER «Die cheiiiische Zusammensetzung und der Heizwert der in 
Oesterreich-Ungarn verwendeten Kohlén. 1893. » munkájából vétettek át 

A f-tel jelöltek Ghittnek Albert • Szénelemzések különös tekintettel a magyar- 
oi*szági tjzenekret munkájából valók. Részletesebb adatok a felemlített munkákban 
találhatók. K. é. = közép érték. 

A részleges átvétel a két szerzőnek előleges és szives hozzájárulásával történt. 



KÍV;r,Ki.KK, 



:«>r» 



MahrisrhOstrau, aknászén • - 

H I 

M koczkaszén k é. .. _ 

« (líói<zén k. é. _ 

* aknarszén k. é 

« aprószén k. é 

Morvaország barnaszenei. 

* Luschif z-'i aknaszén 

*í>t- Maria- Zíi'hr, Antouia-akna 

*THcheUsch'i aknászén k. é. _ 

*Gaya^ aknaszén 

*Göfiinij. aknaszén f 

Partvidéki Imrnaszcii. 

Arstu Isztriáhan, barnaszén ♦ 

« darabos szén^ -. 

*Arsa. aknaszén — 

« « ... 

( >szlrHk-szilóziai kőszenek. 

Len(/!/el-(htrnu. (Freistadt pol. ker), aknaszén 

* Gróf W'Urzek. aknaszén 

•( N .fáiios-lelep. aknászén 

«• Mibály-akna 
H « IX. tele[> 

« « aprúszén 

H /wet'iina. aknaszén 

M • aknaszén 

« Sahn berezegi . 

H fl akna. Eleonora-teiep 

Heiunchüglückzeche, Petcvswald 
Gróf Ijirisch, Gabriela-telep 
« « (^oax-telep. aknaszén 

H « Ferdinand-telep. aknaszén 

« Eugen-telep « 

* * Caunel-telep 
(h'lau-Lazy, (Freistadt pol. ker.) Komán 

9 

KiHft>iii^zkv : .\o\aiiv«/.en«-k. 



"»F- Hamu Éb'hető ^^^^^8 
▼íz kén 



|-()7 

3<>2 
3-43 
4-(i.") 



.V33 

5*47 

(i-07 

10-34 

1311 

1 3-89 



0-57 
o-íi8 
()-73 
0-96 
(j-7(i 



7()67 
72.55 
749« 

VíHiÁ) 

6479 
6270 
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*St-StefáM. aknaszén. k. é _ __ 

^Lit'st^ha, dioszen. k. e. 
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Beuthetisíjlnck, koi-zkaszén 

« aprószén 

Etnniagruhe, daratios szén 

« aprószéii 

Waldenburg, Julius-akna 

« Kriedenhoirnnnfrs^Tuhe, íliószéii 

* « aknnszeii 

* iliószén . , 

* « « mosott k. é. 

« akuaszén 

GlúckshUf'Herrttsdorfj diószén . 
yíeuiode, Huhens-akna, aknászén 

•( József-telep 

VV(>»izW8^us, aknaszén 

Freit^islein ... 

Maxgruhc. aprószén 

* H koczkaszén 

Movífeiisíern ... _. 

Georg-háwju 

* aknaszén k. é. 

Fatinygt^br . 

Veronikagruhr . 

*Laurahütte, liichter-akna k. é. .„. 

« aknaszén 

* Ludwigsglück, Concordia-bánya 

« Reden-bánva . . 

*Czemitz, OhnrIotte-bányíK koczkaszén k. é. 

« * aknászén 

Brnde, Knianuelbáuya. aknászén \ 
téharhtU'y aknaszén I 
hlnvimtiiu\ (birabos >zéii f . . 

* koczkaszén ( 
(h'ítfin hl unt, darabos >zéii 

•• koczkaszén 
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Orlau-L(tzy, íFreistadt pol. ker.) Károly „ .„. 

« • Ignácz _ — 

Poremha, (Freistadt pol. ker.) Poremba-akna 

« « Zsófia-bánya 

Karwin, (Freisladt pol. ker.) Albr. föh., koczkaszén 

• « aprószén 

Karwin, aknaszén, föherczegi bányák \ _ 

« « j_ 

+ 
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« 
« 

« 
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(fi. Lariseh-Mőnich bánvúi I 



« •« ■' . . . 

« « "1 

• * \ 

* Gr. Larisch, aknaszén 

« « diószén „ 

l)im\hraU'Orl(iu, (Freistadt pol. ker.) Boman-telep 

« Ignácz -« .-.. . .. 

« Károly ... 

« Lajos „. 

« Vilmos ... . „ 

« -aknaszén „. 

•< diószén^. 



Domhrau, aknaszén < 



« 









« « f .... 

Jaklowetz, (Freistadt pol. ker.i 
íáirhalkowitz, (Freistadt pol. ker.) 



:í-59 

3-52 

6-41 

4-39 

3-16 

3-02 

1-24 

l-()4 

2-17 

2-36 

1-85 

1-82 

1-85 

214 

208 

l-9() 

1-69 

3-23 

2-15 

2-97 

3- 13 

3-03 

2-73 

2-43 

3-19 

2-38 

1-91 

1-80 

3-09 

2-93 

2-23 , 

1-83 

2-14 I 

2-09 

2-40 

H-í)7 



4-59 
5-02 
9-86 
4-84 
3-53 ' 
5-76 
9-68 i 
9-84 ; 
1M6 
l(h51 ' 
7-60 
5-48 
16-42 
1414 
10-94 
8-80 
19-08 

í»*71 

l-m 

3-S() 
4-61 
3-02 
4-16 
3-7i 
IS-NI 

10-58 
10-94 
11-43 
16-21 
10-79 

<S-32 
14-28 
12-24 

S-64 
10-83 
11-18 



0-34 

0-67 

1-00 

0-69 

0-69 

0-75 

0-83 

0-54 

0-84 

0-98 

0-93 

1-23 

0-76 

1-19 

0-72 

0-52 

1-20 

0-81 

0-97 

()-56 

0-91 

0-95 

0-68 ; 

n-5l 

0-47 

(1-67 

0-52 

0-62 

0-75 

1-14 I 

0-48 

0-92 

0-84 

0-71 

(>-35 

0-26 



6839 
6877 
614:^ 
6951 
7234 
703(1 
6878 
7175 
6782 
685 1 
7019 
7328 
6740 
6712 
6952 
7041 
6311 
6885 
7004 
719(i 

()9í>3 
7215 
7283 
7305 
5976 
r»S29 
6610 
6740 
6361 
7028 
69a5 
6468 
6735 
7059 
6632 
6407 



TARTALOM. 



BeTezető ._ _. __._». _ _ . _ „. _ 3 

Ax ásTányszenek minősége és jellemző sajátságai _. _ 10 

Az ásTányszénben levő főbb alkotórészek meghatározásának módszerei 13 

Az ásrányszén fútőképességének meghatározása kalorimeterrel _ . Ü^ 

A kalorímeter leirása. berendezése és használata „. _ . _ ^ 

A kalorímeter és a bomba vízértekének meghatározása _ 28 

A kalorimetemél használt hőmérő vizértékének meghatározása 3^ 

A magyarországi főbb ásvány-széntelepek felsorolása földtani koruk szerint 33 
Vármegyék szerínt való beosztása mindazon szénbányáknak és széntele- 

pekneL a melyekről ezen munka megemlékezik .^ ... .37 

Magyarország ásványszéntemielése és a szén vagyoni értéke 1898. és 1899. 

években _ __ . . . . . ., . 4í» 

Az osztr. örökös tartományoknak és magyar korona országainak ásvány- 
szén termelése az utolsó kél évtizedben _ 45 

A földkerekségen a nevezetesebb szénbányászatot űző országok és terü- 
letek ásványszéntermelése és ennek pénzértéke ._ _ -W 

A főbb magyarországi bányavállalatoknak és fontosabb bányatelepeiknek 

jegyzéke „. _ . _. _ „. 47 

A magyarországi széntelepekre és szénbányászatra vonatkozó irodalom 

jegyzéke ._ _ .. „ . 48 

Részletesebb adatok, a magyar korona országai tertiletén létező ásvány- 
széntelepek természetrajzához, betüsorrendben . _ _ 57 

Pfiggelék. A köHöldi fontosabb széntelepek elemzési adatai . _ :)01 

Műmelléklet : 
A magyar korona országai területén létező és megvizsgált ásványszéntelepei- 
nek .'itnézetes térképe. 



-K^ ... , 



